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Praefatio# 



JMlineraliiin] systema ad affinitates natorales componere qai 
sibi proposnit^ qoot qnantisqne difficnltatibns laboret^ neino 
facile intelligere potest, nisi qoi ipse hanc rem operamqne omni 
stndio aggressns est. Mihi qnidem^ qnamvis jam ploribos ab- 
hinc annis de hac re sednlo cogitaverim ety qnantnm in me 
erat^ in ea elaboraverim , tamen non contigit^ nt genemm mi- 
neralinm dispositio ea fieret^ qoae imagini^ qnam de systemate 
natnrali^ qnaie esse debet^ animo meo concepi^ ab omni parte 
responderet. Nihilominns antem hand ab re fotomm esse existi- 
mayi^ novae meae mineralinm dispositionis Synopsin in pobli- 
cnm edere^ nt qoi eond^iHr^mecnm finem in hac re asseqni sto- 
dent^ — scilicet nt ordines mineralinm natnrales natnrae qoam 
maxime convenienter elponantor^ — sciant, qnatenns syste- 
ma^ qnod in libro meo^ qui inscribitor yy Grundriss der Mine^ 
ralogie^^ etc. (1839) secntos snm^ nsqne ad honc diem cor- 
rectom et amplificatom sit. 

In hac noyissimi mei systematis^ qnod brevitatis cansa 
ita appellare liceat^ snccincta adnmbratione omninm^ qQotqnot 
adhnc reperta snnt^ genernm et speciemm mineralinm nomina 
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IT Praefatio. 

enamerare milii proposui, omissis descriptionibas^ qaas in am- 
pliori opere a nid posthac edendo exliibitaras sum. Sed nt 
haec Synopsis mineralogiae cnltoribns interim aliquid commodi 
afferat^ in ea non tantum libros atquc ephemerldes notavi^ in 
qnibus novae mineralinm species descriptae suat^ nec non sj- 
nonyma speciernm quod sciam omaia apposui^ recentiora non 
minas quam antiqna^ . sed etiam omnibus speciebus snmmas ad- 
jonxi analysiom chemicarnui, qaae inde ab anno 1839 institu- 
tae snnt^ novasqne species, qnarom in enchiridio meo supra 
dicto nondnm mentio facta est^ aliis insnper additamentis il- 
lastrayiy qnae aat ad eamm naturam explicandam pertinent^ 
ant rationem loci reddnnt^ qnem iis in systemate assignavi. 
Quae qnam ita sint^ haec Synopsis docet^ quantam inde ab 
anno 1839 nsqne ad hnnc diem in singulornm generam et spe- 
ciernm mineralinm cognitione profecerimns; itaque aliqua ex 
parte pro enchiridii mei snpplemento haberi potest. 

Nemo qni qaantam nostra aetate mineralogia aacta atqne 
excalta sit^ intelligere potest, improbabit^ qnod mineralia sais 
qnaeqae speciebas et generibns snbtilias disponere^ ad mino«- 
rem^ qnantnm fieri potest^ genernm namernra redigere iisque 
nomina latina systematica et qnae faciie intelligantnr imponere 
in hac Synopsi conatns snm. Haec enim nostro tempore desi- 
derari et mineralogiae stndio^ qaale nnnc est, convenire mihi 
Tidentar. Qaae si ita ot recta scientiae ratio jnbet^ aliqnando 
perfecta fuerint^ majori systema gandebit simplicitate ac par*^ 
tinm inter se jnnctarnm convenientia idemqne ab omnibns 
onininm gentinm viris doctis facillime intelligetnr. 

Dolendnm est, qnod disciplina mineralogica magnopere 
deformata est mnltitndine nominnm ant ineptoram ant prave 
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Praefatio. v 

compositoroin 9 qnalia a recentioribos qnibusdain, qni et disci- 
piinae et lingnae leges ueglexerant vel ignorayernnt^ prolata 
snnt, qnoramqne exempla baud panca in bac Synopsi exstant. 
Yalde optandum est^ ut ejnsmodi nomina a mineralogis non 
recipiantur^ ne scientia in barbariem cadat. 

Tn magno mineralium^ quae nostra aetate reperta sant^ 
nnmero plura inveninntur^ quorum atit species aut gcnera dn- 
bia snnt^ eaqne, quum a ratis fixisque generibus et speciebus 
diligenter discernenda sint, asterisco * uotavi. 

Qnae in disponendis mineralibus principia secutus sam, 
ea in libro mco supra dicto distincte et enucleate explicavi* 

Ceterum quo felicins mineralogia excnlta erit^ eo magis 
omnibus perspicnnm fiet^ systemate mineralium naturali ad af* 
finitates specierum^ quantum fieri potest, conformato uon so- 
Inm boc effici, ut melins cognoscatnr^ qnae inter singula ge* 
uera siugulasque species ratio intercedat^ rernm etiam corum 
omninm^ quae in boc campo etiamnunc obscnra annt, inyesti- 
gationem plarimum adjuvari. 

Scribebam Tratislaviae d. XYIL Cal. Sept 1847. 

Wi. JP. eioeker. 
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fSlgla nomtimiM. 
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Classis I. 

MINERALIA ANTHRACODEA 
ET BITUMINOSA. 

Kohlig-harzige Mimralien. 



Ordo L 
ANTHRACITAE. 

{Antkracoide. Kohhn.} 

I. ANTHRACITAE NON BITUMINOSI. 

(Pondus specilicum s 1,2 — 3,2.) 

1. Grapliites. (I&xap^it) 
Species 1. Grapbites linis. 

Milder Graphit. 

Graphit;W. Reissblei. Eisengraphlt Rhomboedrischer Graphitgiimmer; ME. 
Graph{tis;H. Piombagine. Black lead« Kiliow. Plumbago. 

Varietas 1* Graphites lenis crystallinus. {CryBtalUni' 
Mcher m» GraphitJ) 

a. Gr. I. ci*. laniellosus. {Blattriger,} 

b. Gr. 1. cr. squaniosus. (Schuppiger.} 

c. Gr. 1. cr. radiatus. {Strahliger.} 
Var. %. Graphites lenis solidus. {Dichter m. Graphit.) 

8. Antliracites. (^ntbradt.) 
Spec. 1. ADthracites splendens. 

Gldnzender jinthracit. 

Glanzlcohie;W. Kohlenblende. Harzlose Steinkohlej fil Aiitkr«cit« ; H. 
Kilkeon j . Coal. BUnd - Coal. 
Giocker, Synopsis. X 
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2 Cl. 1. Mineralia anthracodea ct bituminoia. 

Fiotr. 1. A. spl. conchatus. {Mu§ohliger gL Anthracit.) 

Schlacklger Anthraclt. 

f^ar. 8. A. spl. viilg^arfs. {Gtmeiner gl Anthracit.) 

Schieflriger Anthracit. 

AnUiracites spl. vulg^aris tabiilatus ex provlncia 
^alllca Iserae auctore Jacquelino compositus est 
ex 94,09 ccBteslaiis carbonli^ 1,85 hydrogeaii, 
8,85 nitrog^enii. (Annales de Chini. et de Phjs. 2. 
Ser.; T. LXXV. 1840. p. 204. Erdmaan m Mar- 
chand Journ. f. prakt. Ckeni^ Vol. XXll. 1 84 1 . p. 29.) 
Var. 3. A. spl. styloldes.*} (&&ngUger gl Anthracit,) 

StangenkoMc. Houille bacillaire ; H. **) 

Appendijc. Anthracotllu s.***) (Fauerkohle,) t) 

Mineralische Holzkohie ; W. Fasrigcr Anthracit. Schwarzer Kahm. 

II. ANTHRACITAE BITUMINOSI. 

Situmttiofr 9. \^m\%z <|ltttl)rantf. 

{Harzkohlen.'^ 
(Pond. sp. « 1»2 — 1,5.) 

3. IJthanthrax. (^teinkoliU.) 

Harzige Stefnkohle; M. Coal; l*hllHps. 

Spec. 1. Lithanthrax iMlaiogoniis. tt) 

Melanogone Steinkohie 9. Schwarzkohlc. 

Carbo fossilis. Carbo bituminosus; Agricula. Schwarzkolile; W. Uouille^H. 
uir&^a^ yaicoStjg^ Theophr. 



♦) A voce graeca arvXotKfi^gy columnqtrum vel scapt^rum formam ha- 
bens, scapis inter se junctis compositu». 

♦♦) Quaaquam Anthracitea styloides substaatia pbytogenes est, ex Li- 
thantbracibus bituminosis igne commutatis oita, tamcu omnibus uotis es- 
sentiaHbQS cum Anthracite splendente congruit eique adjungendus est. 
Nam in disponendis mineialium speciebus BthiL refert, utrde oiiginem du- 
cant, dnmmodo notas essentiales generis cujusdam communes habeant. 

♦*♦) Nomen ex vocabulis ocyd^^a^, carboy et jUagyJibra compositum. 

t) Anthracotilus est carbo vegetabiiis fibrosus n o n c o m m u t a t u s ; at 
quia sedimentis telluris et saxis antiquae aetatis inclusus reperitnr, sub- 
stantiis telluris adnumerandus ideoque in systemate mineralogico non 
omittendns est. Eadem fere ratio est Succini. Neqne Anthi^acotilus, ut 
nonnulli existimant, ad Lithanthraeum genus referendus est,, quia omui 
bitumine caret et aliis quoque notis a Lithanthracibus differt. 

tt) MeXayoyoyog, colorem nigrum gignens. Species supra dieta ita ap- 
pellatur, quia, qunm non tantum externo habitu., sed tota ac intima sua 
uatura nigra sit, semper etiam, aut incisa aut in pulverem contrita, aut 
lixivio kalino loiuta coiorem nigrum retinet. 
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Ordo L Antliraoitae, 3 

Var. t« L. m. plssodes. *} (Pechartige Schwarzkohle.) 

Pechkohle. Gagat et Gagatkohle ex parte. Jayet; H. Pitch- 
Coal ; Jameson. Jet; Phillips. Gemma Samotbracea; Piin. 

Var. <• L. m. eo^ljphes.**) [Kannelkohle.) 

Cannel Coal ; Phillips. Candie Coal. 

Var. 3* L. nu iabulatus. (Blatterkohle,) 

Fol|ated Coal; Jamesun. 

Vwm 4. L. m. Tulg^arid s. sdiistus. {Gemeine Stein- 
kdhie.) 

Schieferkoble. Slate Coal ; Jameson. 

In Lftlianthrace melauogono vul^ari ex valle Plaoe- 
nens! Kdttigfus analysi chemica repcrit: 70,57 
cent. carbonii, 13,55 oxygenii, 5,18 hydrogenii, 
quibus accedunt 10,32 c. cineris. (Erdm. Journ. 
Vol. XXXI V. 1845. p. 465.) 
Var. 5. L. m. confrag-osus. {Grobkohle.) 

Coarse Coal ; Jameson. 

Apptndijc. LHhanthrax m. ruliginosus {RuMkohUi)^ fm- 
pura varietas, plerumque Anthracotilo mixtus esse 
videtur. 

Spec. s. Litliantkraz orpbniogonus. ***) 

Orpkniogane Steinlohle 8. Braunkohle. 

Braunkohle ; W. Lignit Btown Coal ; Phillips. 

Var. 1. L. 0. fibrosus. (Fa&erige 8. holz/ormige Braun- 

kohle.) 

Lignum fossile. Bitumlaoses Helz. Bastkohle. Splintkohle. Na- 
deikohie, (Lignitc bacillaire.) Snrturbrand. 

Compositio chcmica Lithanthracis orphnio^oni fibro- 
si Schdnfeldensis Bohemiae auctore KOttigio: 
64,68 cent. carbonH, 21,36 oxvffenii, 5,31 hy- 
drogenii, cum 8,65 cent. cineris. (Erdm. Journ., 
Vol. XXXIV. p. 464.^ 



*) IT&aaojdrjg y habitn picis. 

**) Sic dictns (ivyXvtf-^s, a verlw) yAv^a», sculpo), quia facile sculpitur. 

***) 'Ooffy^dyoyog (compos. ex SQCfy$osy fuscus, et ycyogh coloiem fuscura 
gignens. ^ Quamvis enim non omnibus hujus speciei varietatibus exteino 
habitu color fuscus vel badius communis ac ne pulvis q^^dem omnium 
fuscus, sed nonnullarnm piceus est, tamen intima stia "»*"«;» i«^*;* 
omnes fuscae sunt ideoque non solum pulvis licet P'ceus semperin fuscum 
ver^it, sed etiam lixivio kalino solutae fuscum ^''^^^^'^J^^^^^^L^}^ 
nota haec species a Lithanthracc melanogono omnino absolute distm- 
guitur. ^ ^ 
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Cl. I. Min«ralia audiracudea et bituiuinosa. 

Kar. S. L. o. vulgaris* (Gemeine Braunhohle,) 

Comp. ch. Liihanihracis orphniogoni vulgaris ex 
monie Hahichtswald auctore Kilhnerio: 5448 
cent. carbonii, 26,98 oxjgeuii, 4^2 hydrogenii. 
( Wohlcr u. Liebig Annalen d. Cheni. etc. Vol. XXX VIL 
1841. p. 97.) 

Var. 3. L. o. plssodes. {Pechartige Braunkohle.') 

Muschlige BrauQkohie. Pechkohi« cx parte. Gagat ex parte. 
Azabache. 

Haud raro cum Lithanthrace melanog^ono pissod« 

confunditur. 

Comp. ch. Lithanthracis orphn. pi.ssmlis Aussigen- 

sis Bohemlae auctore Kdttigio: 63,56 cent. 

carbonll, 25,12 oxyg^enii, 4,81 hydrogenii, cum 

6,51 c. cineris, (Erdm. Journ., Vol. XXXIV. 1845. 

p. 464.) 

Var, 4* L. o. uliginosus. (Moorkohle,) 

Trapezoidische Braunkohle; Karsten. 

Var. 5. . L. o. placodes.*) (Scheiben/drmige Braunkohle,) 
a. L. 0. p. papyraceus. {Papierkohle») 
h. L. 0. p. pbjHogenes {Blattkohle,) 
c. L. 0. p. calamo^enes. (SQhil/kohie.) 

Var. 6. L. o, ierreu.9. (Erdige Braunkohle.) 

a. L. 0. terreus communis. {Gemeine erdige Braun- 
kohle.) 

Erdkohle. Bitumindse Holzerde. (Colnische Uni(»ra; colnische 
Erde.) 

b. L. 0. ierreus suaveolens. {Wohlriechende er- 
dige Braunkohle.) 

BemerdejW. 

Liihanthrax orphniogonus stjpieriogonuSi {alauner- 
xeugende Braunkohle; Alaunerde; IF.), materils 
acidum sulphuricum coniinentibus mixtus est. 
Appendiar. Turfa. Tor/. {Tur/. Tourbc.) 

(Pecbturf, Rasentorf, Papiertorf, Moostorf.) 



*> m^xM^gy habiiu tabulae/ormi s. ex tenuibus laniellis constans. 
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Onto ir Asphaltitae. 5 

Ordo n. 
ASPHALTITAE. 

(/C««i>i«. Erdharze. Mineralharae.') 

I. ASPHALTITAE BITUMINOSI. 

^itttiiihmf^ Jl9f»l|alttt/. 

( B//U m in a , OMarxe* ) 
(Pon J. sp. = 0,7 — 1,6.) 

1. Petrelaeoii, (€r>al.) 

Spec. 1. Petrelaeon aromaticuDi. 

Jlromaiisches Krddf. 

Terrae oleum et Bitumen liquidum; Plin. Stelnfil. Bitumen. Bitum« iiqui- 
de; H. Mineral Oil ; PJiiliii^A. Fossil OIl. Pttroleam. 

yar. 1. P. ar. liquiduni. (Trop/har flussiges ErdoL) 

I^aphtha. Bergnaphtha. Bergbalsam. Kaphte; Bttudant. 

a. P. ar. 1. linipidunu {Naphtha.') 

b. P. ar. 1. flavum. 

c. P. ar. 1. fuscuni. 

Peirelaeon aromat* liq. fuscum Haiieuense re- 
git)nis rbenanae inferioris auciore Boussin- 
g^aulto coniposiius esi ex 88,70 cent. carbonii, 
12,16 bydrogonii et 0,40 niirogenii. (Ann.de 
ChiiB. et de Ph., T. LXXlfl. 1840. p. 442 gq.) 
J^ar. 2. P* ar. ienax. (Z&hflussiges ErdoL) 

Bergtheer. Mineralfett. Maltha. Malthe; Beudaut Bitume %la- 
tineux. Gv;udron mine'ral. Plssasphalte. 

S. Afi^phaUiiisu (^tiptdf.) 
Spec. 1. Asphaltas vnlgaris. 

Gemeines Krdpech. 

Bitumen solidum ; Plin. Burgpech. Asphalt. SchvrarzoA ErdhATz; M. Ja- 
denharz. Judenpech. Bitume solide; H. Asphalte; Beudant. Mineral 
Pitch. 

Pissaspbalius Plinii partiin Aspbalius yulgaiis esse 
vldetur, pariini subsianiia, quae medla est inter 
Aspbaliuni et Petrelaeon ienax. 
Appendijc. 1. Aspbaltus terreus (erdiges Erdpech) alie- 
nis niateriis nilxtus csse videtur. 
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6 Cl. L Mineralia anthraoodea et kituminosa. 

2. Piausiiies, Haid.^ Asplialto vulgari 
simillimus non nisi pancis noiis ab eo 
distinguftur. 

3. Elaterites. (^latettt.) 
Spec. 1. Elaterites viscidas. 

Klebriger Elaterit. 

ElnstischeRErdpe€h;W. Ritume elasttque; H. Caoutchouc mine'rale. Eia- 
stic Mineral Pitch; Jameson. 

4. Idrialitesu (^l^deilitO 

Spoc. 1. Idrialites psendopbanes. *) 

Pseudophaner Idrialit. 

Oranderz ex parte, Mercure inflammable. Mercure Ititumineux. 

Substantia idriallna f7(frtVi/tit), cx qua Idrfalitcs 
sp. constat, auctore Bddeclcero composiia est 
ex 91,838 cent. carbonii, 5,299 hydrog-enii ct 
2,878 oxygenii. C««t* + 0. (Rammelgberg Rc- 
pertor. 11. 1845. p. C5.) 

5. Ozoeerifei». (QDi^ketit.) 
Spcc. 1. Ozocerites dichromaticus. 

Dichromatischer Ozoherit. 

Bergwachs. Erdwachs. 

uippendia^. 1. Substantia quaedam Naphtadilus (?) 
(Nepbatil) Skeintalg) nominata, quae in 
insula Tschelekaen gig-nitur, aut parum 
ab Ozocerite diiferre, aut cum eo con- 
gruere vldetur. 
S* Alia substantia ceroides (Cera foaailis ; 
Ph, WaUher)^ paucis abhlnc annis in re- 
gione clrca Truskawizen in Gallizia ef- 
fossa, Pbil. Waltero auetore compo- 
sitione chemica Paraffinnm aeqoat. (Ann. 
de Chim. et de Ph., T. LXX V. 1 840. p. 2 i 4.) 
etc. haec quoque Ozoceritac slmilllma. 

6. Hatehettinus. (^utd^rttiit.) 
Spec. 1. Hatcbettiniis adiposns. 

Fettiger Hatchettin. 

Hatchettin; Conybeare. Adipocire mineral; Beudant. 

*) Speciei nomen (nifsv^o(favrig) significat, quod immixtis materiis alie- 
niff vera Idriaiitae natura absconditur. 
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Ordo II. Asphaltitae. 7 

Appendtjc. Huc refenri debere yidentor: 1) Litho* 
pion {Steintalgy Bergtalg; Mineral Tal- 
low, Mountain Tallow), in ScoUa natum; 
8) Naphteinus; de Beaulien et Desraux, 
in Gallla detectus* 

7. Selteererltes. (SSi^mmt) 
Spec. 1. Scheererites Grystallinns. 

Cfyatallmischer Scheererit. CH*. 

Scheerertt; Stromeyer. liaturlicbes I^aphthalin ; t. Seh«er«r, Naphthalioe 
rcsineuse. 

Appendiar. Xylocryptites {Xylocryptit ; Beeguerei) 
proxime ad Scheererlten accedlt* 

8. Hartltes. (^arttt) 
Spec. 1. Hartites Haidingeri. 

Haidinger*scher Hartit. 

Hartit; Haidinger. Tekoretin ; Forchhamnier. 

Hartltes Haldln^erl auctore SchrOttero constat 
ex 87,5 cent. carbonii et 12,1 hjdrogenii. C«H»<>. 
(Poggend. Annal., Vol. LIX. 1843. p. 44.) 

Hartites Haiding>eri Glog-gnitzensls et Tecore- 
tinus danicus easdem notas eandenique auctore 
SchrOttero compositloneni chemicam habent. 
(Loc. cit. p. 44.) 

Branchites (Branckit ; P, Sarvi) Hartltae Hai- 
ding^eri simillimus. (Giornale Toscano d. scienze; 
Pisa 1840. p.30.) 

Spec. 2. Hartites Bromeisii. 

Bromeisischer Hartit. 

FicbteUtes. Fichtelit; Bromeis. 

Auctore Bromeisio ex 89,30 c. carbonii et 10,70 
hydrogenii compositus. C*H®. (Wohler u. Lieb. 
Ann. d. Chcm. etc, Vol. XXXVIL 1841. p. 306.) 

Spec. 3. Hartites Pbylloretinns. 

Phylloretiner Hartit. 

Phjrlloretin ; Forchhammer. 

Oomp. ch. auctore Forehhammero: 90,1 c- car- 
bonii, 9,22 hydrogenli. C*H*. (?) (Erdm. Joum. 
f. prakt Ch., Vol. XX. 1840. p, 469 sq.) 

Digitized by VjOOQLC 



8 CL I. Mineralia antlyracodea et bitaiiuiiosa. 

9. «Koeiileliiltes^ (lljiiildmt) 
Speo. 1. Koenl^inites pitygeaes.*) 

Piiygciier KonUMi. 

Konleiuit, Kdnlit;Sclirutter. 

Pararfino similis; aactore Tronisdorffio compo- 
situs ex 92,499 c. carbonii et 7,571 hjclro|^enii. 
C^H^ (Wdhler u. Lieb. Ann. d. Chem., VoLXXI. 
p. 126.) 

Gjusdem speclei est illa sabstantla, coi Kraa- 
sios perperam nomen Scheereriiae imposuit qaae- 
qae nna cum vero Scheererite crystailino Uznachii 
reperitur. (Poggend. Ann., Vol. XLIII. 1838. p. 143.) 
Iterata destiilatione iliius snbstantiae sire Koen- 
leinitae pitygenls UKnaehensfs prodocta est sub- 
stantia a Krausio P jroscheereritae nomlne 
nuncupata, quae aeque ac Hartit^s Bromeisli com- 
posita est. (Poggend. Ann.» Vol. LIX. 1843. p. 
55 sq.) 

10. Pg^athyrltes. (PfMm^^) 

Spec. 1. Psathyrites Gloggnitzensis. 

Gloggnitzischer PsathjfriU 

Hartln ; Schrotter. »••) 

Constat anctore Schrdttcro ex 78,26 cent. car- 

bonii, 10,92 hydroffenii ct 10,82 oxygcnil. C*o 

H^* O^ (Poggend. Ann., Vol. LIX. 1843. p. 45 sq.) 

Poiid. spec. ==■ 1,115, Hartitae Haidln^erl pondus 

sp. superans. 

uippendir. 1. Xyloretinus {Xyhretin; Steenatrup) 

a Psathyrite Glog^g^nitzensi nulia nota es- 

sentlali differrc videtur. C^^H^SQ». 

*) Nomen formatum ex nixvgj pinus, ori^Bem hujus speciei signifioans, 
quippe quod Koenleinites p., aeque ac Hartites Bromeisii, intra strata tur- 
facea ex pinis orta repertus est. 

**) Xonien furmatuni ex vocabulo xpaaS^v^ogj quod triplicem significatio- 
nem habet ad genus supra dictum proxime applicandani , sciiicet: 1) rool- 
lis, tener, 2) digitis facillime in pnlverem conterendus, deniqne, 3) sic- 
cws, sive nec humidus nec viscidus, neque condepsendns. Nam Psathyri- 
tes, materia nioliis ac tener, facillinie quideni digitis in pulverem conteri- 
tur nec vero cqndepsi potest. 

^**) Nominum analogonim, ut Hartinus et HariiteSy quae eandem fere 
formam habent et facillime confunduntur, non nisi unum altemmre in sy- 
stemate adhibendum est. 
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Ordo II. AtphaltitM. 9 

2. Butjrrites {Bogkater; SHmpfMi0r)y in 
turfis iricis detectus, lioet cliemica compo- 
sitione WilliAmsone anctore paululum di- 
Tcrsus, tanien prope ad Puathyriten Glo^^- 
nitzcnsem accedit. 

II. IiLOlytug». (J^rolQt.) 
Spec. 1. Ixolytns aromaticiis. 

Aramatischer laroltft* 

Uul.Yt; Haidiiiser. (Poggend. Add., VoI. LVI. 1^42. p. 343 sq.) 

Viar. 1. I. ar. solidus. (Dichter a, /.) 

Colore hjacinthino. 
Var. 2. I. ar. pulvereus. {Erdartiger a. /.) 

Colore ochraceo. 

IS. Siicclniim. (Ilernftetn.) 

Spec. 1. Snccinnm electricnm. 

Electrischer Bemstein. 

Succiuit ; Br. Gelbes Erdbarz; M. Agtotein. Gelbo Ambra. SQCcin;U. 
Ambre jaune. Yellow Mineral - Resin ; Jam. Amber; Phillips. '!fflff«T^or, 
Eiectnim veterum ez parte. Glessum; Ptin. et Tacitos. Gantanim, Jen- 
tarem, Genitar Borussoruro. Carabe Arabum. 

Var. 1. S, el« album. (Weisser eh B.) 
Var. 2. S. el. nobile s. flavum. (Edler s. gel6er el B.) 
Nova analysi a Schrottero instituta Succinum 
electricum nobile pellucidum his partibus contine- 
tur: 78,67 cent. carbonii, 10,19 hydrogcnil, 11,13 
pxygenii Inclusis 0,21 cent. nitrogenii. C*^H'S0. 
(Poggend. Ann., VoL LIX. 1843. p. 64.) 
Nar. 3. S. el. fuscum. (Brauner eL B.) 

13. Retliiltes. (Vettntt.) 
Spec. 1. Retinites vnlgaris. 

Gemeiner Reiinit. 

Rettaafephalt; Hatcliett. Retiiiit; Br. ' 

Spec. % Retittites moraviens. 

MO^riecher Retinit. 

Walchowit;*)Haidioger. 



*) Retinites morayicus non Bolum in fodini» Walchowensibns, sed etiam 
multoqae freqiientior prope Oboram reperitur; igitur nomen JFalchowites 
minus aptnm est. 
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10 Cl. I. Mineralia anthracodea et bitnminoBa. 

Auctore SGbrdttero conipositas ex 80^29 cent. 
carbonii, IO968 bjdro^enii, 9,0« oxyirenit C^^H^^O. 
(Poggend. Ann., VoL LIX. 1843. p, 63.) 
Appendijc. ReUnitae simillimi, sed non satis cogniti sant: 

1. Copalas fossilis {fossiler Capal^ High" 
gate Resin)^ Londinensis. 

2. Aspbaltus, qu! dicitur succineus («Stfc- 
cina9phali)y bavaricus. 

3. Resina fossilis flava {jgelbet foeeHee 
Harz)y Norae Granadae, aBoussingaulto 
descrlpta« 

Appendia: ad tribum Aspbaltitarum bituminosorum. 

1. Guayaquilites. (Guayaquilit ; Johnston,) 
Prope Guajaquil in Anierica meridionali repertus. 

2. Berengelites. (Berengelit; Johnston,) Pe- 
ruvlanus. 

4. Middletonites. {Middletonit; Johneton.) Ex 
fodinis Litbanthracum melanoconiorum Angliae* 
Gencra tria parum explorata. 

II. ASPHALTITAE ACIDIFERI. 

S^Mn\\i^t <^0)i^altttr» 

{Salinische Harze, Salzharze») 
(Pond. sp. = 1,5 — 2,2.) 

14. llellites. (IHeUit &. f anigftetnO 
Spec. 1. lellites valgaris. 

Gemeiner Honigstein 

Honigstein ; W. Pjramidales MeUchromhaTz ; M. Meilite ; U. 

Spec. 2. *Hellites moraYicas. 

Mahrischer Honigstein. 

Var. 1. M. m. flavus. {Geller m. H) 

(Erdm. Journ., VoL XXXVI. 1845. p. 52 sq.) 

Far. 8. M. m. albus. {Weieser m. H) 
(Loc. cit. V0I.XXXVIII. 1846. p. 321.) 
Utraque varietas Duflosio auctore majorem ter- 
rae argillaceae minorcmquc acidi mellitici et aquae 
copiam continet, quani Mellitcs vulgaris. (Loc. 
cit. Vol. XXXVIII. p. 323.) 
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Ordo II. ABphaltitae. 1 1 

15. Pisotftes. (Iltsottt.) 
Spec. 1. Pigotites corBubicns. 

Comwaller Pigotit. 

1'igotlt; Johnston. 

Fiiscusj anctore Jolinstone terram argillaceam 
ct acidum mydesicum (CH'^0''), ex plantis 
putresccntlbus ortum cuni aqua continens. (Erdm. 
Journ. Vol. XXII. 1841. p. 182 sq.) 

16. OEldiU«. («)ralit) 
Spec. 1. Ozalites flavns* 

Gelher Oaralit. 

OxaKtjBr. EisenreiUn. Faterresin. Humboidttt; Ae Rlvero. Fer OKalatff; H. 
OxaJate of Iron ; PiiiiUps. 

Oxalites fl. bolieniicns auctore Ranimelsbergo 
composttu^ est ex 41,13 cent. oxjduli ferri, 42,40 
acidl oxalici et 16,47 aquae. 2FeS+3H* (Pog- 
gend. Ann. VoL XLVI. 1839. p. 263 tq. VoL Llll. 
1841. p.633sq.) 
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Classis II. 
MINERALIA SULPHUREA, 

inclusis mineralibos seleniferis^ telluriireris^ arscniferis et 

stibiiferis^ mineraliuni quornndam sulpliureorum habitum 

aeqoantibus* 

t. e. geachtve/elte , selenischey tellurische^ arsenische 
und antimonische Mineralien. 



Ordo III. 
THIOLITHL 

€:i)tiiUte. 

{Sulphures. Schwe/elartige Mineralien,) 
(Pond. sp. 1,9 — 2,1.) 

1. Sulphur. (^4)niefel.) 
Spec. i. Snlphnr electricns. 

Electrischer Schwefeh 

I^atarlicher Schwefel ; W. Gediegener Schwefel. Prismatischer Schwe- 
fel; M. Bergschwerel. Soufre; H. Brimstone. 

Var. 1. S. el. valgaris. {Gemeiner el. Schwe/el.) 

a. Flavus. (Gel6er.) 

b. Ravus. (Grnuer.) 

yiar. C S. el. fibrosus. (Faseriger el. Schwe/el.) 



*) Denominatio a parte potiori facta est, significans mineralia sulphurea 
iiiqne similia. 
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Cl. 11. Mineralia sulpliurea. Ordo IV. Cinnabaritae. 13 

Var. 3. S. eL terreus. (^Erdiger eL SohwefeL) 

Melilschwefel ex parte. 

«. &feleno(hion. (<S^eUnf4)i0^fel.) 
Spec. 1. Selenothion anrantiacnm. 

(h^angegelber SelemchwefeL 

Selcnschtvefci; Stromever. Volcanit; Hatdinger. 



Ordo IV. 
CIMABARITAE. 

Ciiiimbante. 

{Cinnaharoide* Blenden.) 

I. CINNABARITAE ARSENIFERI. 

^tftni^d^f Ctnttabartir. 
(Pond. sp. = 3,4 — 3,6.) 

i. OfrKeis*). (Citctt s. Vaitfdjgelb.) 
Spec. 1. Citrites splendens. 

Glanzender Citrit. 

Gelbes Rau8chgeIb;W. Schwefelarsenik ex parte. Prtsuiatoidischer Schvre- 
feI;M. Gelbe Arsenikblende ; N. Pli^liinblende; Br. Auripigment. Oper- 
ment Arsvnic 8alfur<$ jaane; H. Orpiment; lleudant. 'A^aeritfor; 
Dioscorides. Attriplgmentum ; Plin. 

Var. 1. C. sp. lamellosus. {Blattriger gl. C.) 
Var. S. C. sp« fibrosus. {Faseriger gl. C) 

». Healsar. (Veatjar s. %anfd)voi^.) 
Spec. 1. Realgar anisotomnm **). 

Anisotomes Realgar. 

Rothes Rauscheelb; W. Rauscliroth; Weiss. Schwefelarscnik ex parte. 
Hemiprismatischer Schwefel; M. Rothe Arsunikhlende ; Pi. Hemidoma- 
tische Arsenbiende; Br. Arsenic sulfurt^ rouge; H. R^algar; Bendant 
^arSaQdxtj. Sandaraca s. Sandaracha ; Plin. Sandarach« Rubinschwe»' 
fel. Risigallum. 



*) Nomen formatam ex xiTQov, malum citrnni, colorem generis supra 
dicti characteristiciun , qni est coior citri, significans. 

'^*) H. e. inaequali (dv»<rof) sire partim distincta partim indistincta stru- 
ctura crystallina praeditns. 
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14 Cl. It. MineralU flulpkurea. 

II. CINNABAMTAE HTDRARGYRIFERI. 

<^trciittf4t tftimabarttr. 
(Pond. sp. e= 8,0 — 8,1.) 

3. Ginnabaris. (^fttn^ker.) 
Spec. 1. Cinnabaris nobilis. 

Edler Zinnober. 

ZinnoberjW. Peritome Rubinblende; AL Mercurblende ; Br. Mercure sal- 
furtf;H. Cinabre ; Beud. Sulpliuret of Mercurj ; PliiUips. Kivvdfia^tg. 
Cinnabaris et Minium ex parte*); Plin. 

Var. 1. C. n. lameflosA. {BVlttriger edler Zinnober.) 

Var. 2. C. u. fi]»ro.sa» {Faseriger e. Z.) 

Var. 3. C. n. solida. {Dichter e. Z.) 

Var. 4. C. n. terrea. (Erdiger e. Z.) 

Appendiar. Cmnabaris idriallna s. antbracina^ {Idrialinzin^ 

nober; Queksilberlebererz ; W. Lebererz; 

Carbonblende ; Br. Mercure sulfure bUumi- 

iiifere; H.) Clnnabaris nobilis idrialino mixta 

esse videtur. 

a. C. idr. solida. {DiekUr Jdrialinzinnober.) 

b. C. idr. concentrice - testacea. {Schaaliger 
Idrialinzinnober. Corallenerz.) 

4. *CoeelnUM. (€occmt.) 

Spec. 1. Coccinites mexicanas. 

Mejcicanischer Coccinit. 

Cocciiiit; Haid. Jodquecksiiber; Dci Rio. Jodmercur. 

Colore coccineo, Cinnabari nobHr similis, parum 
cognitus. 
Appendia: ad tribum Cinnabaritamm bydrargyriferoriim. 

1. C ul e b r i t e s ; Brooke. ^ "^ ^?^"" wlenif^o et hydrargjro 

f seieoifero vel hjdrargyro sulphu- 

«. Riolithus; Broolie. [>•««? «^ fertur, compositi, prope 
(Rionites: Shep. j|f^_ L Culebras in Mexico eifossi, parum 
j JL XI J -k 1 <^®g'"^* > lortasse ad unam ean- 

lakonblende.) Jdemque substantiam referendi. 



'^) Veteres pigmenta rubra diversi generis confnderunr, quo factnni est, 
ut mimo nunc Cinnabarem nunc oxydum plumbi mbrum, qnod nos mininni 
appeUamns, intelligerent. 
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Ordo iV. Cinnabaritae. 15 

III. CINNABARITAE PYRARGrRITOIDEl. 

|lt)rarjgt|rit0tl»ifi^e Ciitnabaritr. 
Pond. sp. = 4,1 — 5,8.) 

5. Pyrarsyrifcs. (flijratfitjrit.) 

Rothgaitigerz; W. Rothgulden. Rhomboedrisdie Rubinblende; M« Silbcr- 
biende;Br. Argent antimonit^ sulfuru; H» Argent ruuge. Red Stlver; 
Phillii>s. 

Spec. 1. Pyrargyrites antiiiioDialis. 

Antimfmischer Pyrar^yrit. 

Dunkles Rothgultigerz ; W. Autimonsilberblcnde; Br. Argjrnthrose; Beud. 

Pyrar^yrites antimonialis Zacatecasensis mexrcanus 
aiictore C. Th. BOtt^ero compositus est ex 
57,45 cent. argenti, 24,59 antimonii, 17,76 sul- 
pliuris. (Poggend. Ann», Voi. LV. 1^42. p. 117.) 

Spec. 2. Pyrargyrites arsenicalis. 

Arsenikalischer Pyrargyrit* 

Lichtes Uothguittgerz ; W. Arseiisilberblende; Br. Provstite; Bfudstnt. 

Anmtatio. Aerosites (?) varietas Pyrargyritae aut 
antinionialis aut arsenicalis esse fertur. 

6. ILanthoconiiis». (^antl)i»k0n.) 
Spec. 1. Xanthoconins polyargyrns^ ^) 

Silberreich cr Xanlh okon* Ag^A« + 2Ag* As. 

Xuntliokon ; Br» 

Var, 1. X. p. aurantiacus. {Orangegelher silberr, Xan- 
thohon.) 

Compositio chem. auctore Plattnero: 63,88 c. 

arg^enti, 14,32 arsenici, 21,79 sulphuris. (Pog^nd. 

Ann., Vol. LXIV. 1845. p. 276.) 
Fiin 2. X. p. fuscus. {Brauner ailh. Xanthokon.) 

Comp. cli, anctore Plattnero: 64,18 c. argenti, 

13,49arsenici, 21,358 sulphuris, 0,97 ferri. (Loc. cit.) 

Appendia:, Proxime ad Xantlioconium accedit substantia, 
a Breithauptio nomine FeuerbUnde in- 
sig^nita, non satis cognita, fortasse ad alte- 
ram hujns g^eneris speciem pertinens. 



*) nolvaifyvQoe, plurimum argenti continens. 
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16 Cl. II. Mineralia sulphitrea. 

Spec. 1- Hypargyrites cryptocrystallug. *) 

Kryptocrtfstallinischer Hypargi/rit. 

H^parg^ roiiblende ; Br. 

8. Jfllarsyrl(e8. (IMirtCflijrit.) 
Spec. 1. liargyrites porphyroconins. **) 

Purpurstrichiger Miar^yrit. 

Miargyrit; H.Aose. Hemiprismatische Rttbinbiende;Ilf. Hemldomblende; Br. 

9. PyrosttbUes. (^xfii^\mx) 
Spec. 1. Pyrostibites entomns. 

Eutomer Pyrostibit, 

Rotbspiessglaserz ; W. Aothspiessglanzerz 5 Hausm. Prismatische Purpur- 
blende; M. Antimonblende ; Br. Pjrrantimonit. Natarlicher Mineralker- 
mes. Antimoine oxyd^ suirur(<; H. Kermes ; Beudant. Red Antimon?; 
Phillips. 

IV. CINNABARITAE SPHALERITOIDEI. 

^)il)aUtit0i)»tf4^r tfitstiabarttr. 

{BlenJearlige Cinnabante.) 
(Pond. fip.=s 3,5—4,9.) 

10. Woltelniis. (tHaltjinO 
Spec. 1. Voltzinus paradoxns. ***) 

Paradojcer Voltzin. 

Voltzin ; Fonrnet 

11. CireenoekUes. (^reeitackit.) 
Spec. 1. GreenoGkites melinoconiQS.t) 

Melinohonischer (gelbstrichiger) GreenocHt. 

Greenockit; Jameson. Cadmiumblende ; T^anm. Cadmlum 8ulfur<l; Des- 
clotzeaux. 

12. 



*) Sic dictus, quia non nisi sub indisynctorum ac tettuissimonim cry- 
stalloram foima repertus et structura crystallina indistincta est. 
**) H. c. pnlvere purpureo nigricante. 

**♦) Epitheton paradoams id spectat, quod Voltzinus ex zinco sulphurato 
et zinco oxydato compositus est, cujus compositionis prorsus insolitac 
non nisi duo exstant cxenipla, alterum Voltzini, alteruni Pyrostibitae 
eutomi. "^ 

t) H. c« pulvere aurantiaco, a /u^hyog, colore pomorum aurantiorum, 
et xoyi€Cp pulvis. 
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Ordo IV. Ciniiabaritae. ' 17 

1«. §|ihalerltei^.«) (Sip^aUtit s. ^inkbUnU.) 
Speo. 1. Sphalerites dyschonentns/*) 

Strengftiissige Zinkhlende. 

Blende; W. Dodekaedrische Granatblende; M. Schwefelzink« Pseudo. 
galena; Wallerius. Galena tnanis veterum. Zinc sulfurrf; H Sulnhuret 
of Zincj Phillips. * ^ 

Subspec. 1. Sphalerites dyschoneutus oj^oslderus.***) (O/i- 
gosideriBche atr. Zinkblende.) 

Var. 1. Sph. d. ol. lamellosus. (Blattrige «. atr. Zink- 
blende.^ 

a. Sph. d. ol. lam. nobilis. (Edle 61. %. atr. Z.) 
a. Viridis. /?. Flavus. y. Rubicundn?. 

b. Sph. d. ol. lam. vulgaris. (Gemeine bl «. str. Z.) 
a. Fuscus. /?. Niger. 

Var. 2. Sph. d. ol. radiatus. {Strahlige s. str. Zink- 
blende.) {Strahlenblende.) 

a. Sph. d. ol. radiatus cadmifer. {Cadmiache gtrah- 

lige 8. 8t Z.) 
h. Sph. d. o1. radiatus yulgaris. (Gemeine strahiige 
8. 8t. Z.) 

a. Sph. d. o1. rad. vulg. anglicus. 

Auctore Berthiero 4 cent. ferri continens. 

fi. Sph. d. ol. rad. vulg*. norwegicus. 

Prope Christianiam repertus ; auctore Th. S c h e e- 
rero ex 53,17 cent. xind, 33,73 sulphuris, 
11,79 ferri, 0,74 man^ani compositus. (Pog- 
gend. Ann., Vol. LXV. 1845. p. 300.) A Spha- 
lerite oligosidero ad Sphaleriten poljsiderum 
transiens. 

Subsp. 2. *SphaIerites dyschoneutus poIysiderus.t) (Pofysi-- 
derigche 8tr. Zinkblende.) 

Eisenzinkblende von Cabrera* 

Huic adnumerandus esse videtiur Marmatites 

*) Nomen Sphaleriies, fomiatum ex voce ifffoX^ogy decipiens s. fallax, 
eandem significationem habet, qnae germanico nomini Bhnde inest Sae- 
pissime enim vanetates hujus generis splendore eximio ornatae a metaUo- 
rum fossoribus pro aere quodaoi pretidso habitae sunt. 

**) Jvgx(0PSVT6gy difficiilime igne liquescens. 

*"**) ^liyocidtjQog y exiguam ferri copiam continens. 

t) Jloivai^tjQOi f magnam ferri copiam continens. 

Glocker, Svnopsis. 2 
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18 ' Cl. II. Mineralia sul]^hiirea. 

{Marmatii)^ Boussingaulto aaddre 77,1 cent. 
zlncl sulj^hurati et tS^S ferri sulphurati coBtinens. 

Fe + 3Zn. 
AppendiJT. Sphaleriies djschoneutus Chalcopjrlte inecha- 
nice mlxtus nomine MeuBingerz insignltus est. 

13. Hauerltefii. (^auertt.) 
Spec. 1. Hanerites hiwgariciui. 

Ungarischer Hauerit* 

Hauerit; Haidinger. 

Species crystallina systematis pyritoedrici , fnsca 
et picea, pulvere subrnhro, in fodina sulphurls 
Kalinkae prope Altsohlum in Hung^arla nuper de- 
tecta. Auctore AdoIphoPatera ex 48,97 cent. 
manganl, 53,64 sulphuris, 1,33 ferrl, 1,9 terrae 
siliceae composita, ferro autem ac terra sllicea 
non respectls ex 45,198 cent. mang^anl et 54,801 
sulphuris. (Poggend. Ann., Vol. LXX. 1847. p. 
148 sqq.) 

14. Alabandlna. (|Han0rtnblfn>e.) 
Spec. 1. Alabandina nigra. 

Schwarze Manganblende, 

Braunsteinblende; Blumenhach. Manganblende ; Br. Mangnnglanz, Hexa 
edrische Glanzblende; M. Schwarzcrz. Mangantse sulfure; JL Alaban- 
dina saifurea; del Rio, Alabandine; Beud. Sulpburct of Mansanese; 
Philtips. 

t 



Ordo V. 
LAMPRITAE.*) 

fampviU, 

(Lamjprochalcife^ Glanze, . Glanzerze.) 

I. LAMPRITAE TELLUMCI. 

tteUitrtf^t fmptiXt s. ttrtttirttr. 
(Poncl. sp. = 7,5 — 8,5.) 

Lampritae tellnrici licet nietallis, qiiae rcg^ulina vocant, proxi- 
♦) Nomen LamprHae brevitatis caiisa, si licct, ex longiore nomino 
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Ordo V. Lampritae. 19 

nia, (amen propter trlbus secundae (Lampritarum ^alenicornm) affi- 
nitales in Iiac nostra serle vicinam iUis locum obtinere non possunt. 

1. llteiiiiitlioteniirllefii.^) («tUnniifoiitntliO 
Spec. 1. Bismiithotelliirites Tetradymitei. 

Teiradymiiiacher TeUurwismuih. Bi> S ' + 2Bi» Te*. 

Rhomboedrischer Eatomgians s. Tettadymit; Hatd. Prlsmatoidischer Wli- 
mothgUnz; Wehrle. Markaaltglans; Br. Bomine ex parte; Beud. 

Spec. % «Biimuthotelliiritei Tellemarkeiisis. 

Tellemariiacher TeUurwismuih. 

Tellarwismuth von Tellemarken. Selenwismuth ; Berzelins. Bomlne ez 
parte; Beud. 

Spec. 3. ^Bismuthotdhirites brasiliensis. 

BrasiUaniacher TeUurwismuih. Bi^S^ + SBi^Te. 

Tellurure de Blsmnth du Br^sil ; Damonr. 

Auctore Damourio compositus est ex 79,15 c. 
bismutlil, 15,93 telinrii, 3,5 suiphuris, 1,48 sele- 
nii. (Ann. de Cliim. et de Pli.; 3 Ser., T. XIII. 
^ 1845. p. 375.) 

Spec. 4. Bismathotellarites elaiticni. 

Elasiischer TeUurwismuih. BiS-(-2BiTe. 

Telluirwlsmuth vonDeatseh-Pilsen fBUngam. Moljrbd&nsilber; W. Wff. 

muthsplegel; Weiss. SpiegelwismathglanB. Spiegelglanz; Br. Elastt- 

scher Eutomglanz; M. Bomine ex parte; Bead. Telluric Blsmuth; 
Phillips. 

2. JLiirotelliirltes. (^ottUtlut.) 
Spec. 1. Anrotelliiritei graphiciu. 

Schriftariiges GoldieUur. 

Schrifterz; W. Schrifttellur. SchriftgUnz; Br. Schriftgold (Auram graphi- 
cum); Kirtvan. Tetlargold. Prisaatischer Antimonglanz ; M. Sylvanit; 



Lamprochaldiae contractum esse velim, ad analogiam antiqnissimae vocis 
germanicae substantivae Glanze, 

*) Male actiim est cum plniibns numiiiibus, qnae nostra et proxime 
elapsa aetate novis qnibusdam elementis chemicis iniposita sunt. Nam 
alia omnino barbara snat» quum ant leges grammaticas oiffndant aut ex 
vocabnlis corruptis vel male intellectis originem dnxerint, alia valde in- 
epta sunt aut omni sensu carent. Illius generis sunt noniina TeUuriumj 
Fluor^ Lanthanum aliaqne, generis alterius nomina yicoium, IFolfram, 
Bismuthum, Cobaltum etc. Quae nomina quum jam in omnium ore sint 
et sine magna confusione deleri non possint, fieri aliter nequit, quam ut 
in componendis mineralium nominibiis interdnm illis utiimur, nisi oninis * 
mineralium nonipnclatura difficillima fiat intellectn. Ilinc orta snnt no- 
mina Bismuthotellurites , Auroiellurites , Cobaltopyrites ct pauca alia, qui- 
bus rarissioie tantum usus sum, scilicet si nomina aptiora non erant in 
pronitu. 
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. ISecket.*) Tellare naUf auro - argenUffere 5 H, S>lvane; Beud. ^>lvane 
graphique 5 Brochant. Or graphlque ; de Bom. Graphic Tenurium ; PhHllps. 

Pond, spec. auctore Petzio = 85*8. (Poggcnd. 
Ann., Vol. LVH. 1842. p. 473.) Aurotellurites gra- 
pliicus Offenbanyensis auctore Petzio compodtus 
est ex 59,97 c. tellurii, 26,97 auri, 11,47 argenti, 
0,25 plumbi, 0,76 cupri, 0,58 antimonii. (Loc. cit. 
p. 473.) 

Spec. 2. AurotcUuritcs argyrodcs.**) 

Stlberfarbiges GoJdtellur. 

Weisssylvanerz;W. Weis^tellur. Sylvanerz. Welsssilvanerz. Tellursllber. 
Gelberz; Karsten. Weisses Golderz. Weisserz. Nagyager Siiber. Teilurc 
gris. Tellure natlf auro - plomblfijre ; H. S.vlvane blanc; Brochant. Mul- 
lerine ; Beud. Yellow Tellurium ; Phillips. Yellow Gold - Glance. 

Pond. sp. auclore P e t z i = 7,99 — 8,33. (Pog- 
gend. Ann., Vol. LVU. p. 475.) Aurotellurites ar- 
g^yrodes Nagyagensis auctore Petzio constat ex 
55,39 cent. tellurii, 24,89 auri, 14,68 argrenti, 
2,54 plumbi, 2,50 antimonii; alia varietas ex 44,54 
tellurii, 25,31 auri, 10,40 arg-enti, 11,21 plumbi, 
8,54 antimonii. (Loc. cit. p. 475.) 

3. Arsentotellnrltes. (€eUitrfiiber.) 
Spec. 1. ArgentotcUnritcs ductilis. 

Geschmeidiges Tellursilber. 

Tellursilber; G. Rose. Hessit; Frdbel. Argent teliure'; Necltcr. 

Argentotellurites d. Altaicus, a Gustavo Rose 
descriptus, cuui Argentotellurite Nagyagensi, cu- 
jus analjsin cbemicam Petzius nuper nobiscum 
commnnicavit (Poggend. Ann., Vol« LVIL 1842. p. 
470 sqq.) omnibus notis essentialibus congruit, nisi 
qtiod in lioc exigua auri copia (0,69 cent.) con- 
tinetur. 

Est etiam alia Argentotelluritae Nagyagensis 
varietas {TelturgoldsiUer ; Hausm. Petzit; Haid.)^ 
niajori auri copia (18,26 cent.) insignis, quam 
(auri copiani) mechanice immixtam esse Petzius 
existimat. (Loe. cit. p. 470 sq.) 

♦) Nomen Sylvarutes piiiimm Telluiio metallico siimplici a Kirwano im- 
pofljtum est. 

**) ^A^yvqoH^^g s. aQyvqiiiyfiq\ propter colorem argenteum sic dictus. 
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4. Pliiinliotelliirltes.*) {9.tUxbU\.) 
Sp«c. 1. PlTUnbotellarites iltaicns. 

^ltaisches Tellurhlei. 

Telturblei; G. Rosc. Altait; Haidinger. 

II. LAMPRITAE GALENICI. 

{Bleiglanzarlige Lamprile*} 
(Pond. sp. = 4,7 - 8,8.) 

5. Hfagyagltes. (HafitjaBitO 
Spec. 1. Nagyagites lameUosus. 

BlaUriger Nagyagit. 

Ka^yagerera^ W. Biattererzj Karsten. .Blattertellur ; HftUSfni. Tellurglanx} 
Br. Prismatlschcr Tellurglanz et pyramidalierEutoniglanz; M. Nagyagltj 
Hatd. Tellurblei. Grau^olderz. Tellure natif auro - plomblffere 5 H. Sjl- 
vane lamelleux; Brochant. Elasmose; Beud. Telluro-Galfene; Necker. 

6. Molylidaeiilte». (|l$ali)bbamt s. ^(^Xx^hHn^my) 
Spec. 1. lolybdaenites vnlgaris. 

Gemeiner Moltfhdanit. 

Wassefblel. Khomboedrischer Mol.ybdanglanz et dirhomboedrlscher Eutom- 
glanz; M. Molybdfene suUtare; H. Molybdrfnite; Bei»d. Sulpburet of 
Mol.>bdena; PhilUps. 

Spec. S. lolybdaenites selenicus. 

Selcnisch^r Molybdunit. 

StlbeFphyllinglanz et edlcr Mol^bdanglanz ; Br. Selenmol^bdinglan^. 

7. Ciipropluinbltes. (Cupraplumbit) 
Spec. 1« Cnproplnmbites cUIeBSis. 

ChiJenischer Cnproplumhii. 

Cuproplumbitj Br. Kupferb|eiglanz, 

Pond. sp. = 6,4. Auctqre P 1 a 1 1 n e r o 64,9 cent. 
phiiiibi, 19,5 cupri, 0,5 argenti ct circiter 15,1 
sulpliuris continens. 2Fb+^u. (Pogg^nd. Ann., 
Vol. LXl. 1844. p. 07».) 

*) In componendis nominibiis Bismuthotelluritae , Argentotelluritae et 
Plunibotelluritae propter euplioniam et brevitatem ab ea lege discessi, 
SaTnominum compositorum ultima syllaba nomen ^^^^ «»«;"^"*\J^^^^^^^ 
2eri dcbet, quod in coustitutione chemica substantiae, cm «««»«« """P^"^ 
lur, praevilet. Nam observata iUa lege syHabae mi«eralium "^^do dioto 
riim contrarie poni debebant, unde nomina male souantia et longius pio 
ducta ideoque minus probanda orta foreut. 
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8. QaleiM. (plciBltiiuO 
Spec« 1. Galena Ynlgaris. 

Gemeiner Bleighmai. 

Bl«{glanz; W. Hexaedrischer Bleiglanz; M. Schwefelblei* Plomb sul- 
far<f$H. SulphuretofLead$Phill. roiliyKj;. Mo7t;/3(^o;. Molybdaena (?) 
et Gatena; Plin. 

Var. !• G. V. lamellosa. {Blattriger g. Bleiglanz.} 

Varletas zincifera Przibramensis (pond. sp. 7^3) 
auctore Lerchio composita est ex 81,8-^-83,6 
c. plumbl, 2,2 — 3,6 zinci et 14,2 — 14,4 sulphu- 
ris. (Wohlcr u. Licb. Ann. d. Chcm. ctc, Vol. XLV. 
1845. p. 327.) 
Fiar. 2. G. v. radiata. (Strahliger g. Bleiglanz,) 
Var. 3. 6. v. solida. {Dichter g. Bleiglanz.) 

Bleischweif. 

Pars Galenae vulg. solidae ex Galena Steinmanni 
et ex Galena valg^ari mixta esse fertur. 
jippendix* 1. Galena pulverea. {Mulmiger ileiglanz. 
Bieimulm, Bleischwarze.') 
2. Galena vnlgaris, (?) majori sulphuris co- 
pia mixta {UeherBohwefeUlei; Johmton. 
Johmtonit; Haid^^ ideoque minoris pond. 
sp. s= 5,27, prope Dufton Ang^liae re- 
perta, an vera compositio chemica sit, 
dubium est. 

Spec. 2. Galena Steinmanni. 

Steinmannischer Bleiglanz. 

Steinmannit; Zippe. 

j^ppendix* It Galena antimonialis {antimoniacher 
Bleiglanz; Br. AntimoMei) a Galena 
Stelnmannl vix differre videtur. 
2. Pfaffites. (Pfafiitc; Dufrcnoy.) Au- 
ctore Pfaffio compositus ex 43,44 cent. 
plumbi, 35,47 antimonii, 3,56 arsenici, 
17,2 sulphuris. Nertschinskensis. (Dufre- 
noy, Tralte de Min,; T. UL 1847. p. 774.) 

Spec. 3; Galena selenica. 

SeTeniseher Bleiglanz. 

Selenbl«i. $e!enbleiglanz. 
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Subsp. 1. Galena seleiiica pora. (Reiner Sehnileiglanz,) 

Seieiibiei. Plomb 8el<^ni<^. Clausthalie; Beud. Selenlaret of Lead; Phili. 

Siibsp. 2. Galena selenica arg^entiferar (Sitterhaltiger SeUn- 
hleiglanz.) 

Selensilberbieiglanz. 

Auctore Rammelsbergio 60,15 c. plambi, 11,67 
argenti et 26,5t selenii conUnens. (Rammelsb. Re- 
pert., H. 11. 1845. p. 127 sq.) 

Subsp. 3. Galena selenica cobaltifera. (Kobalthaltiger Selen- 
bleiglanz,) 

SeleiikoiiaUlilei. Selenkobaltbleiglans. Kobaltbleien. TilkerodiC; Haid. S<f- 
l^iiiare de piomb eC de cohalt; Beud. Selenioret of Lead and Cubalt} 
Phiil. 

Subsp. 4. Galena selenica cuprifera. (Kupferhaltiger Selen* 
bteiglanz.) 

Selenkupferbieiglanz. Selenkupferblef et Selenbleiknpfer; H. Rose. S^U- 
niure de plomb et de cuivre; Beud. Seleniuret of Lead and Copper; 
Phiil. 

Far. 1. G. s. cupr, oligocbalca. {Kupferarmer Selenbl) 

2PbSe4-CuSe et 4PbSe + CuSe. 
Var. 8. G. s. cupr. pol^chalca. (Kupferreicher Selenbl) 
PbSe+CuSe. 
Subsp. 5. Galena selenica lijdrargyrifera. (QueckeilberhaUi- 
ger Selenbl.) 

Selenquecksilberbleiglanz. SelenquecksUberblei ; H. Rose. Si^ieniure de 
plomb et de mercure; Bcud. Selcnturet of LeaJ and Mercur;'; Phill. 

9. Onofk-ltes. (®n0frttO 
Spec. 1. Onofrites nigricaAS. 

Schwarzgrauer Onofrit^ 

Selepschwefelquecksilber; Kersten. Selenquecksilber; H. Rose. Mercur- 
jglanz; Br. Onoflrit; Haid, 

Auctore Henrico Rose compositus ex 81,33 
cent. hydrarg^yri, 10,30 sulphuris, 6,49 selenii. 
Hg Se + 4Hg S. (Poggend. Ann., VoL XL VI. 1 83». 
p. 315 sq.) 

tO. JLrgyrites. (<3lrj9nt s. ^ilb^rslatt^.) 
Spec. 1. Argyrites dystomvs.*) 

Dj/eiomer Argyrit. 

Glaserz; W. Glanzerz; Hausm. Silberglas. Sllberglanx. Hexaedrischor 

♦) J^stofiog, qui diffici!e finditur; propter structuram crystallinam valde 
indistinctam sic Dominatos. 
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Silberglanz; M. Argentlt; Haid. Weichgewaclis. Argent siUfore; H. 
Argyrose; Ilead. Sulphuret of Si|ver; l*hi|l, 

Argyrites pulvereus s. terreos {Sildergchwarze. 
Sildermulm) ex Arg-yrite dystonio in pulverem 
contrito ortus esse videtur. 
Spec. 2. Argyrites selenicns. (A. eutomus.) 

Selenischer Argyrit. 

Selensilberglanz. Selensilber, G, Roi$e. |9aani;innit$ Hald. Sel«^nlure d'ar- 
gent. Selenluret of Silver; Phlll. 

jippendia;, Argentum duploselenicum {poppelHelemilber) 
niexicanum, auctore del Rio hexog^ono- 
prismaticum, ab Argyrite selenico diversum, 
sed non satis exploratum est. 

11. JHeliinargyritcs. {^timaxs^xM s. JWdanflUnjO 
Spec. 1. lelanargyrites dystomns. 

Dyatome^' Melanargyrit. 

Sprod^Iaserz ex parte; W. Sprodglanzera ex parte; Hausm. Prismadsclier 
Melangtanz; M. Antlmonsilberglanz; Ur. Rhombischer SiJberglanz ; Kaum. 
Schwarzgultigerzs V. Leonha?d. Stephanits Haid. Schwarzsilber. l^^sch- 
gew&chs. Argent antimonie sulfurtf noirj H. Psaturosej Beud. Bfittl^ 
Snlpharet of Silver; Phill. 

18. Polybnslfes. (|loli)bafit) 
Spec. 1. Polybasites axotomus. 

Aarotomer Polj/hasit. 

Pol^basit; H. Rose. Sprodglaserz alterius partis; W. Sprodglanzerz ex 
parte; Hausm. Eugenglanz ; Br. 

13. Enkfiirlfes. (enkairitO 
^pec. 1. Eakairites saecicns. 

Schwedischer Eulkairit. 

Eukairitj Berzelius. Selenischer Sliberkupfersianzj Br, Cuivre selenic' ar- 
gental; H. Seleniuret of Siiver and Copperj Pliill. 

14. Vyprwsfrlie».*) (Ci)>w^?fl9rit s. |lupferfUb^rfllan30 
Spec, 1, Cyprargyrites cryptotomus. **) 

Kryptotomer Cyprar^yrit. 

SilberkupferglanzrHausm. Kupfersilberglanz. Isomctrlscher Kupfe^Ianz 5 »1. 
Stromeyerit^ Haid. Strpmeyerine 5 Beud. Sulphuret of Silver ind Con- 
per;PhiII. i 



) In noniine Cyprargyntes ultim» vox praevalentem ip chemica hnjus 
speciei constitutione argenti copiam significat, quippe quod in nominiim 
compositpium ultima voce maximum momentum positum est. 
**; Sic dictus , quiu structura ciystallina observari non potest. 
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Spee. 1. Cyprites argeatosu. **) 

SiJherreicher Kupferglanz. 

4rgjroGyprite8« SUberktfpferglanz. Scliwefelkiipferslibec. 

Ilaec species in provineiis chilensihus Aconga^ia 
et Snntja^o reperta, ciijns 4 varietates anctorc 
Domeyko 12, 16, 24 et 28 cent. ar^enti con- 
tinent, intermedia est inter C^prar^yriten cryp- 
iotomum et Cjpriten vulg^arem. Varietas prima 
auctore Domeyko composita est ex 63,98 cent 
cupri 12,08 argenti, 2,53 ferri et 21,41 sulphuris. 
(Ann. des mines, 4 Ser., T. III, 1843. p. 9.) 

Spec. 2» Cyprites Ynlgaris. 

Gemeiner Kupferglanz. 

Kapfecglas; W* Prismatischer Kppferglanz ; M. Graukvpfereis ex parte. 
CMivre.fiulfurd; U. Ciialkosine; Beud. Sulphuret of Copper; PhUI. 

Var. 1. C. Tt entomus, (Eutomer gem. Kup/ergiaHz.} 
Saetersdalensis Norwegiae ; structura lamellosa dl- 
stincta, pond. sp. 5,52; comp. chem. auctore Th. 
Scheerero: 79,12 c. cupri, 0,28 ferri, 30,36 
snlphuris. (Poggend. Ann., VoL LXV. 1845. p. 291.) 

Var. 2. C. V. djstomus. {DyBtomer gem. Kupferglanz.) 
Comp. ch. Cjpritae v. djstomi Tellemarkensis (pond. 
sp. 5,79) auctore Th. Scheerero: 77,76 c. cu- 
pri, 0,91 ferri, 20,43 sulphuris. (Loc. tit. p. 291.) 

Spec. 3. * Cyprites selenicns. 

Seleniscker Kupferglanz. 

Selenknpferglanz. Selenkupfer. Cuivre s«fldni<<; H. Berzeline; Bettd« Sc- 
leniureC of Copper; Pliili. 

AppendiJT. 1 . D i g c n i t e s ; B. Cypritae vulgari similli- 
mns, sed non crystallinus et minori ponde- 
re spec. (4,6), auctore Plattnero ex 
Cjprite vulgari (^) et ex Covellino 
(Cu) compositus esse videtur, mide 
Cu + 2^11 formulam ejus chemicam esse 
putat. 

♦) uies cypriunt apud Pliuium appellainr cuprum, et adjectivum cyprius 
designat, quod ex cupro constat. Indc derivatum est nomen Cypriies, 
^^*) H. e. niultuni argenti continens. 
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2. Covelliutts. (Kupferindig ; Br. Co- 
velline ; Beud.) Cu. Breithauptio 
teste miper prisniatibiis hexagonis Leo- 
gangi Salisburgi repertus est. (Poggcnd. 
Ann., Vol. LXI. 1844. p. 674.) Difficillime 
in gystemate collocaudns, quoniam inter 
ordinem Lampritarum et ordinem Cinna- 
baritarum intermedium quasi locum ob- 
tiuet. 

III. LAMPRITAE SIDERICI. 

^ilv^rtfi^e l^ampritr s. Silkrrolamprite. 
(Pond. sp. = 4,0 — 4,28.) 

16. SterubersUes« (^ttrnb^r^itO 
Spec. 1. Sternbergites flexibilis. 

Biegsamer SternbcrgU, 

Stenibergit; Uaid. Prismatischer Eutomglauz; M. Eisensilberglanz. 

^ppendtv. Arg-entum sulphuratum flexibile (Argent sul- 
fure flexibie; Bourn. biegaamer Silderglanz)^ 
minorem ferri sulphurati copiam continens, 
non satls cognitnm est. 

17. llertliierltes. (|Krrti)ieritO 
Spec. 1. Berthierites radiato-flbrosns. 

Slrahltg - fasriger BertJiierit, 

Bertliierit;Haid. Uaidinserite; Bertliier et Bead. Kiesgtauz; Br. Eiseo- 
antimonglanz, 

IV. LAMPRITAE ANWMONICI. 

(^ttttmptttfi^f /am|)rtte s. iSttbtoIamiirtte. 
(Pond. sp. = 4,6 — 4,7.) 

ta Anttmonifes. (<9lntimonit s. |lntim0njlan3O 
Spec« 1. Antimonites offlcinalis.*) 

Officineller Antimonglanz. 

Grauspiessgiaserz ; W. Grauspiessglanzerz; Hausm. Frismatoidischer Anti- 
monglanz;M. Antimonit; Haid. Antimoine sulfure'; H. Sulpiiuret of An- 



*) Propter multiplicem usum in officinis et apud pharmacopolas sic 
nomixiatus. 
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eimon.v; Pliiii. Gtey Antimonj, SitftfJi^ ai//?» ; Eitstatti. et l>ioscoT» 
Stibium, stibi, stimmi;Plin. 

Var, 1. A. off. lamellosus. (Blattriger off. A,) 

Var. «. A. off. radiatiis. (Strahliger off. A.) 

Var. 3. A. off. fibrosas. {Fatriger off. A,) (Federerz 

ex parte.) 

Var, 4. A. off. solidiis. {Diehter off, A.) 

V. LA.MPR1TAE BISMUTHICI. 

1ftft0mtttl)t0e (ttit0tnut^glan3artt0c) jTamiirttc s. |^i0mutl)o(am|)ritr. 
(Pond sp. =s 6,1—6,5.) 

19. Blsmiitholaiiiprltes. (IVUmntliglanj.) 
Spec. 1. Bismntholamprites eutomas. 

Etttomer fVismuthglanz. 

Wismuthglanz ; \V. PrismaUsclier Wismathglanz ; M. Schtvefelwismuth. 
Kismuth sulfur/; H. Bismuthine; Beud. Sulphur^t of Bismuth; Phill. 

Cemp. ch. Bismutholampriiae . eutomi Gjelleh&ken- 
sis Norwegiae auctore Th. Scheerero: 79,77 
cent. bismuthi, 19,t!2 sulphuris, 0,15 ferri, 0,14 
cupri. (Poggcnd. Ann., Vol. LXV. 1845. p. 299.) 

«0. Beloultos-'') (1laMtr3.) 

Spec. 1. Bebnites sibiricns. 

Sihirisches Nadeler». 

Pladelerz et prismatoidischer Wismuthglanz; M. Patriuit; Haid. Bismutb 
8ulfur(^ plumbo - cupriftire ; Beud. P^eedle Ore; PhiU. 

%l. ^Blsmutlioeiiprltes. (^^npUmimnt^tvy) 
Spec. 1. BismnthoGuprites badensis. 

Badettsches Kupferwismutherz. 

Kupferwismutlierz; Selb et Klaproth. Wismuthfahlerz; Weiss. Wismuth- 
kupfererz; v. Leoiih. Bismuth sulfurt^ cuprifere; H. Cupreous Bis- 
muth; 1'hill. 

S2. ^ msmiillioplumbltes. (Itlbmnt^bUUrj.) 
Spec. 1. Bismnthoplumbites badensis. 

Badensches JVismuthbleierz. 

Wismuthsilbererz ; Seib. Wismuthbieierz; Kafsten. Siiberwismuthent;Hau8m« 
Bismuth siilfnre' plombo - argenUf^re ; Bead. Bismuthic silver; Phill. 



*) Nomen Belonites^ jam dudnm in scliedls meis huic generi a me 
inipositam iJemqne qiiod germanicunt nomen Nadelerz significans, etiam 
FrbbeHo placnit. 
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«3. «Kobcllites. (liobcttit) 
Spec. 1. Kobellites radiatus. 

Strahligef* Kobellit. 

Kobeiiit; Setterbe^ 

Pond. sp. 6,3; atictore Setterber^io: 3Pb*Bi + 

/ /// 

Fe^Sb^. In provincia Nerike Sueciae detectus. 

(Poggend. Ann., Vol. LV. 1842. p. 635 sq.) 

VI. LAMPRITAE GALENO-STIBICI. 

tfaUtttfd)-antim0nif4)f /antfrtte s. tfaUn0fttbt0laniprtte. 
(Pond. sp. = 5,3 — 6,5.) 

84. Calamoliiiiiprites. (^tbUfglanj.) 
Spec. 1. Calamolamprites Freieslebeni, 

Freieslebeftscher SchilfglanZf 

Scliilfislaserz; Freieslebep. Basitomglanzj Br. Vreieslebenit; H;iid. 

85. Boiilanserites. (p^ttlang^rit.) 
Spec. 1. Boulangerites cryptotomus. 

KryptQtomer Boulangerit. Pb^si». 

Bottlangerlt; Thaalow. 

Var. 1. B. cr. leptocbondrias. *) {Feinhorniger kr. B.) 
Prope Oberlahr effossus; auctore Abendrotbio 
compositus ex 55,6 cent. plumbi, S5,4 antimonii 
et 19,05 sulphuris. (Poggend. Ann., Vol. XLVII. 
1839. p. 493 sqq.) Cum hac varietate B. cr. VTolfs- 
bergensis Hercyniae auctore Rammelsberg^io 
compositione chemica congrult. (Loc, ctt. Vol. LXVIII. 
1846. p. 509.) 

f^ar. 8. B. cr. flbrosus. {Faseriger kr* B.) 

Nertschinskensis auctore Bromeisio compositqs 
ex 56,88 c. plumbi, 85,03 antimonii, 18,81 sul- 
phuris (Poggend.Ann., Vol.XLVI. 1839. p.281 sqq.); 
idemque attctore BrQelo ex 53,87 plumbi, 83,66 
antimonii, 1,78 ferri, 0,05 argenti ct 19,11 sul-^ 
phuris. (Loc, cit. Vol. XLVIU. 1839. p. 550.) 



♦) Nomen compositum ex Unrdgy ienuis^ et x^y^Q^oVf granulum, 
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Onlo V, Lampritae. %g 

Spec. s. "" Boalangerites diplotomus. ^) 

Diplotomer Boulangerit, 

Plurabostib ; Br. 

Species dubia, fortasse cum Roulangerite crji^to- 
tomo conjung^enda. 

Spec. B. Boilangerites monotomns. 

Monolomer Bouiangertt. PbSb. (?) 

Enibrlthit; Kr. 

Appendix, Generi Bonlang^eritae afXines sunt: 

1. Aes mmine BletBchimmer {Pfaff) in- 
sig^nitum , Nertscbinskense , ex plumbo 
sulpburato, antimonio sulphurato et exi- 
gua arsenici copia constans. 

2. Aes Plusinglanz (J?r.) appellatum, 
Fribergensc, panmi cognitum ac ne cbe- 
mice quidem exploratuni. 

«6. eeoeronitefii.*'') (««kwnitO 
Spec. 1. Cfeocronites Svanbergii. 

Svanhergischer Geolronit; Ph^l^,^ 

Geokronlt; Svanberg. f^'^®' 

Fa7\ 1. G. Sv. eutomus (i:eKto»ier Sv. G.) 

Crjstallorum formis rbombicis, structura lamellosa 
distincta, pond. sp. 6,46; auctore Kemdtio com- 
positus cx 66,54 c. plumbi, 9,68 antimonii, 4,72 
arsenici, 1,73 ferri, 1,15 cupri, 17,$« sulpburis. 
(Poggend. Ann., Vol. LXV. 1 845. p. 302 sqq.) Tosca- 
nensis. 

f^ar. 2. G. Sv. djstomus (vel solidus). {Pystomer vel 
dichter Sv, G.) 

Atjpotus; pond. sp. teste S vanbergio = 5,88, 
teste Kemdtio = 6,54; auctore Svanbergio 

♦) H. e. structura crystaliina duplici. 

♦♦) Nomen vere aenigmaticum , compositnm ex y^, terra, et Kqopos, 
Saturnns. Svanbergius hoc noniine significai*i voluit conipusitionem ex 
antimonio et plunibo factam. Quis est , qui hoc aenigma e^plicare pos- 
sit? — Scilicet Saturni nomine auctor plnnibnni, terrae nomine antimo- 
ninm vult intelligi. Nemo sane nisi ab auctore ipso edoctus nomini Geo- 
croniies illum sensum inesse opinabitur. 
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80 Cl. II. Mineralift gulpharea. 

coinpositus ex 66,45 c plnmbl, 996? anlinionii, 
4,69 arsenicf, 1,51 cupri, 0,41 ferri, 0,11 zinci, 
16,26 sulphoris. (Loc. cit. Vol. LI. 1840. p. 536 tq.) 
Suecicus. 

Spec. 2. ^Geocronites Schultzii. 

Schuhzischer GeohronU. Pb'*^^. 

Pond. spec. testlbus Sauva^e et Apjohn = 6,4. 
An peculiaris species sit, non satis liquet. 

Var. 1. G. Sch. hispanicus. (Spanischer Sch. G.) 

Schultzit$ Sauvage. 

Aoetore Sauvag^io vx 64,89 cent. plunibi, 16,0 
antimottii, 1,6 cupri, 16,9 suiphuris conipositus. 
(Ann. dea miaes, T. XVil. 1840. p. 525 sq. Pogg. 
Ann., VoL LIL 1841. p. 78.) 
Far. 8. G. Sch. ang>licns. (Engliacher Sch. G.) 

Kilbrickenit; Apjohn. 

Elementa cheniica auctore Apjohno haec sunt: 
68,8 c. plumbf, 14,4 antimonii, 0,3 ferri, 16,3 
sulphuris. (L^lnstitut, 1841 , Nr. 379. p. 1 11.) 

87. ^lamesoiiifes. (^amtfomU) 
Spec. 1. Jamesonites axotomas. 

JLrotomer Jameaonii. 

Jaine8onit;Haid. AxoComer Antimonglanz ; M. Stahlantimonglanz. Chal^- 
binglanz ; Br. Querantimonerz ; VVeiss. 

28. Pliiinites.*) (/ebererjO 
Spec. 1. Plnmites flexibilis. 

Biegsamea Federerz* 

Federers ex parte; W. Plumosit; Haid. Antimoine salfore' capillaire ex 
parte; H. 

Appendijc. Aes noniine Zundererz Insignitum, nigri- 
cans, quod Pyrostlbitae eutonii varietatem 
esse niineraio^i exlstimabant, ex Plumite 
fl. cum Pjrarg-jrite et Arsenopyrite con- 
juncto constare Hausmannus et Born- 
traegerus nuperrime docuerunt. (Erdm. 
Journ., Vol. XXXVI. 1845. p. 40 sq) 

*) Nomen derivatum a pluma. 
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S9. Zlnkenltefii. (^tnkenit) 
Spec. 1. Zinkenites striatus. 

Gesireifter Zinkenit. 

Zinkeiiit; G.Roge« Rosenit; Zinkeo. DipelgUnz ; Br. Bleiahtimonerz; Wdss. 
Rhomboedrischer D.y8tomgianz ; M. 

30. PlaslonUes* (fllagt^nitO 
Spec. 1. Plagionites nigricans« 

Schwarzgrauer Plagimit. 

Plagionit; G. Rose. Hemlprismatischer D^stomglanz. 

31. «Polytolltes.*) (flolifUUt) 
Spec. 1. Polytelites Fribergensis. 

Freihergischer Polytelit, 

Lichtes WetssgiUtigerz. Weissi^uitigerz ex parte ; W. 

Haec species a Teiraedrlte anUmoniali argentoso, 
qul nonjfne dunkles WeissgUltigerz inslgnitus est, 
prorsus dlffert et ad peculiare genus pertinet. Com- 
posita est Rammelsbergio auctore ex 38,36 c. 
plumbi, 22,39 antiroonli, 6,79 7iincl, 5,78 argenti, 
3,83 ferri, 0,32 cupri et 22,53 sulpluiris. (Ram- 
melsb. Repert H. H. 1845. p. 170 sq. — Pogg. Ann., 
Vol. LXVm, 1846. p. 516.) 

32. Dufrenoysltes.**) (pnfrenoijpit) 
Spec. 1. Dnfr^noysites Cfotthardtensis. 

Gotthardtischer Dufrcfiqjfsit, 

Durre'noy8ite; Damour. 

Crystallls, ut fertur, granaioedricii^ , pond. sp. = 
5,55, colore ravo meiallico, pulvere fusco; comp. 
cbem. auctore Damourio: 55,4 c. plumbi, 20,69 
arsenici, 22,49 sulpburis, 0,44 ferri, 0,3 cupri, 
0,21 argenti. 2Pb+ As. (Ann. de Chim. ct de Ph. ; 
3 Ser., T. XIV. 1845. p« 382.) Habitu Tetraedritae 
Tennanil Bimilis et inter trlbum Lampritarum ga- 
leno - stiblcorum et tribam Lanipritarum chalcostibi- 
toideorum quasi Intermedius. 

•) Nomen PofyielUes (a noXvTiX^g, pretiosiis) aes pretiosum significat; 
est enim species generis supra dicti rarissima et propter argentum inimix- 
tum aestiniatissinia. 

♦♦) Nomen ejusdem fere formae, quae est nominis DufrlniieSy ab Alex» 
Brongniarto prins Chlorosideritae impQsiti, qaapropter altenmi cum al- 
tero facile coufunditur. 
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32 €1. 11. Mineralia gulphureft. 

33. Bounioiiltes- (ponxnoniU) 
Spec. 1. Bonnioaites dystomns. 

Djfstomer Baumonit» 

SchTranspiessglaseR ; W. SchnranspiesssUnzeTZ. SpiessglanKbleieR; Kar- 
sten. Bieifahlera. Diprismatischer DvstomglanK ; M. Antimonbleiglanz 
et polymorpher Tripelglanz; Br« Radelen. Antimoine sulfuie' plombo-cii- 
prifiire; H, Piomb sulfure' antimonirvre. Emlellione; de Bournon. Bour- 
nonite; Beud. Tripel Sulphuret. 

34. Hrdleliltegu (mHii)xt) 
Spec. 1. Wftlchites aiger. 

Schwar^er Wolchii, 

Antimonkupferglanz et pol ytropischer Tripelglanz ; Br. Prismatoidischer Dy- 
stomglanz; M. WOIchitj Haid. 

VII. LAMPRITAE CHALCOSTIBITOIDEI, 

^a\^Uxi^xXx%t $avM^xxXc s. Cl^alk^fttbtplamfritf. 
(Pond. sp. « M — 5,3.) 

Haec tribiis ordiois Lampritarum proxima cst ordini Pyritariim. 

35. GhBlcostlbites. *) (lltipfetanttm^ngUnj.) 
Spec. 1. Chalcostibites Hercynius. 

Harztacher KupferafUimanglanz. 

Kupferantimonglanz ; Ztnken. 

36. Tetraedrltes. (%etrat>rit s. /a^^trrj.) 

Fahlglanz ex parte;Br. Tetraedriseher et dodekaedrischer Dystomglanz ; M. 
Grey Copper; Phill. Incluso Tennantite. 

Spec. 1. Tetraedrites antimonialis. 

AminwfUsches Fahlerz» 

Antlmonfalklerz. Tetraedrit ex parte; Haid, CoiTre gris ex partejH. Pa- 
iiabase ; Beud. 

Subsp. 1. Tetraedrites antini. niger. {SchwarzeB antim.Fahlerz.) 

SchTvarzerz; W. Diinkles Fahlerz. Spiessglanzfahlerz. Schwangumg- 
erz; Hausm. Graugultigerz ex parte« Schwarzkupfererz ; Uausm. 

Tetraedrites antini. nig^er Kamsdorfensis auctorc 
Amelnng^o compositus est ex 38,78 cent. cupri, 
28,87 antimonii inclusa arsenici particula, 5,03 ferri, 
3,59 zinci, 23,73 sulpburis. (Rammelsb. Repertor. 
H. II. 1845. p. 51.) 

Subsp. 

*) Nomen compositum ex x^*^9 ciipmmi et iSTi^h^ stibinm s, antimo- 
nium. 
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Ordo V. Lampritae* 33 

Subsp. 9. Tetraedrites antim. argentosus. (Sil^erreiches antim. 
Fahlerz.) 

Silberfablerz. Dunkles Weissgultlgerz. WelssgaiUgerz ex parte; W. Plomb 
salfuri? antimonifere et argentifere ; H. 

Sobsp. 3. Tctraedrites antim. mercurialis. (Merkurisches an- 
tim. Fahlerz.) 

Quecksilberfahlerz. 

Tetraedrites antim. mercurialis Kolterbachensis au- 
ctore Scheidthauero constat ex 35,9 c. cupri, 
18,48 antimonii, 3,98 arsenici, 7,52 hjdrarg-yri, 
4,9 ferri, 1,01 zinci, S3,34 sulphuris. (Poggend. 
Ann., Vol.LVin. 1843. p. 161 sqq.) 

Spec. 8. Tetraedrites arsenicalis. 

uirsenikalisches Faklerz. 

Arsenikfahlerz. Gemelnes Fablerz. Fablerz; W. Licbtes Fahlerz. Knpfer- 
fablerz; Hausm. Tedraedrit ex parte; Haid. Cuivre gris ex parte; H. 

Spec. 8. Tetraedrites Tennanti. 

Tennantisches Fahlerz, 

Tennantit. Graukopfererz ex parte. Dodekaedrischer D^storoglanz ; M. Ten- 
nantite;Phill. 

Tennantites ex fodinis Modumensibus Norweg-iae 
auctore Feamlejo constat ex 42,6 c« cupri, 19,0 
arsenici, 9,21 ferri, 89,18 sulpburis. (Poggend. 
Ann., Vol. LXV. 1845. p. 298.) 

Spec. 4. Tetraedtites erythroconins. 

Rothstrichiges Fahlerz. 

Kupferblende ; Br. 

Comp. cli. Tetraedritae erythroconit Friberg-ensis 
auctore Plattnero: 41,07 c. cupri, 18,87 arse- 
nici, 8,89 zinci, 2,22 ferri, 0,34 plumbi, 28,11 
sulphuris. (Poggend.Anii.,Vol.LXVll. 1846. p. 423.) 

37. Cnprostaniiltes. (llupferjinnflUnj s. ^innfilan^.) 
Spec. 1. Cuprostannites melanoGonins. 

Schwarzstrichiger Zinnglanz. 

Zinnkies ; W. Zinnkupferglanz ; Br. Zinnfahlerz ; W. Hexaedrischer Dy- 
stomglanzjM. Schwefelzinn. Etain sulfurtf $ H. Etain pyrtteux. Stan- 
nine ; Beud. Sulphuret of Tin ; Phill. 

Comp. ch. Cuprostannitae Zinnwaldensis auctore 
Rammelsberg^io: 28,94 c. stanni, 26,31 cupri, 
6,93 ztnci, 6,80 ferri, 0,41 piumbl, 29,89 salphn- 
ris. (Poggcnd. Ann., Vol. LXVIII. 1846. p. 518.) 



Glocker, l^jnopsis. 
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34 Cl. II. Mineralia Bnlphnrea. 

Ordo VI. 
PYRITAE. 

(Pyritoidei. Kiese.) 

I. PYRITAE LEUCONICOLINI. 

ftukmxknlini^d^t |lt)rite. 

(Leuconicolopyritae. Leukonilolopyrite. Weisse et graue nikolinische Pyriie,) 
(Pond. sp. = 5,1— 7,1.) 

1. Blsmiitlioulcolltes.*) {Wimntifm^ti^ui^.) 
Spec. 1. Bismuthonicolites Saynensis. 

Saynischer Wismuthnickelhies, 

riickeiwismuthglaiiz ; v. Kobell. 

«. IJllmaniiltes. («Umannit s. Httckelantimonkte»*) 
Spec. 1. DUmannites entomns. 

Eutomer UUmannit. 

T^ickelspiessglanzen ; Ullmann. Klckelantimonglanz» v. Leonk. Antimon- 
nickelglanz. Antimonnickelkies s. antimonischer Markaslt; Br. Eutomer 
Kobaltkies; M. Ullmannit; Frubel. Antimoine sulfure' nickelifere; H. 

Comp. ch. Ullniannitae Harzgerodcnsis auctore 
Rammelsber^Io: 50,84 cent. antimonii, 29,43 
nlcoll, «,65 arsenlci, 1,83 ferri, 17,38 sulphuris. 
(Poggcnd. Ann., Vol. LXIV. 1845. p. 189.) 

3. €lersdorfltes« {^txi^i^xtxt s. Httdv^latfjenikkte^.) 
Spec. 1. Cfersdorfltes vnlgaris. 

( As 
Gemeiner Gersdorfit. Ni.g^ 

ISlckelglanz ; Pfaff. r^ickelarsenlkkies. Arseniknickelglanz. Weisses Nickel- 
erz. S,ynthetischer Markasit ; Vr. Gersdorfit; Ldwe. Disosmose; Beud. 
TStckel gris. 

Gersdorfites ynlgaris crjstallomorphus auctore L 6 - 
wio continet, 49,85 c. arsenici, «6,14 nicoli, 9,55 
fcrri, 14,13 siilphuris; Gersdorfites vulg-. Harzg^e- 
rodensis auctore Rammclshergio: 44,0 arsenici, 
30,3 nicoli, 6,0 ferri, 18,83 sulphuris. (Rammelsb. 
Repert. H. IL 1845. p. 102. 104.) 

♦) Barbara vox Nicolum revera est cnix nomenclaturae ; nam evitari 
ne^uit, qnin ex hac voce nomina componantur ab elegantia longe remota, 
quibus nt lectores veniam dare velint enixe rogo. 
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Spec. 2. Gersdorfltes Amoibites. 

NickelrHcher Gersdorfit. NP|g5^ 

Amoibit; t. Kobell. 

Aiictore FraQcisco deKobell Gersdorfites Amoi- 
bites Stebensis Bavariae cotnpositus est ex 45,34 
cent. arsenici, 37,34 nicoli, 2,5 ferri, 14,0 sul- 
phuris, 0,82 pluoibi. (Erdm. Journ., Vol. XXXIII. 
1844. p. 202 sqq.) 
Appen^i^* Wodanopyjltes {WoAankies ; Br,)^ Gers- 
dorfitae affinls, parum cognitus. 

4. I^^mMulealftteis* (V$t\\M\&jtV^m.) 
Spec. 1. Lenconieolites Schneebergensis. 

Schneeherger Weissnichelkies. 

IVetssnickelktes { Br. Weissuiekcleiz ; Hausm, Arseniknickel ex parte» 
Weisser jmipf(iru|.fHcl. 

Haec species, ut Breltbauptiu s nuperrlme do- 
cuit, a Cbloanthite differt systemate crystallino 
rhombco et majori pondere spec. = 7,1 sed coni- 
inunem cum eo babet compositionem cbemicam. 
NiAs. (Poggcnd. Ann., Vol. LXIV. 1845. p. 184.) 

5. Cliloautliltei». (Cblaant^itO'^) 
Spec. 1. CUoanthites dystomns. 

D^stpmer Chloanihit. 

Cliloanthlt; Br. Weissnickelerz et Welssnickeikies ex parte. Arseniknickel 
ex. parte. Weisser Kupfernickel ex parte. Pvickelbiarseniet ; Kersten. 
Jlaxnnielsbergit; Uaid. 

Systemate crystallino cubico, pond. sp. = 6,4 — 6,5. 
NiAs. Igitur Nicolum arsenlferum simplex in Cblo- 
antbite ct Lenconicolite dimorpbum est* (Loc. cit.) 

II. PTMTAE COBALTINI. 

^obalttff^e ytiHte. 

( Cohaliopyriiae, Kohallopyrile* ) 
(Pond. sp.r=4,9 — 6,6.) 

6. Smaltltes.*'') (^malttt s. ^pei$k0baltO 



*) Nomen a Breithauptio apte formatnni, efnorescentiani hujus speciei 
virideni significans. 

♦♦) N.onien Smaltites id spectat, quod cx htijus generis speciebiis prae- 
cipue pigmentnm caerulenm smalti nomine pernotum conficitur. 

3* 
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36 Cl. II. Mineralia sulphurea. 

Spec. 1. Smaltites Tnlgaris. 

Gemeiner Speiskobali. 

Kobaltkies et kobaltischer Markasit; Br. Oktaedrischer Kobaltkies $ M. Ar- 
senikkobalt. Cobalt ar.senica! ; H. 

Stniclura cubica indistincta, dnritie inter Apaiitae 
et Orthoclasii duritieni , pond. sp. = 6,3 — 7,0. 
CoAs. 
Subsp. 1. Sm. V. candidus. {WeUser gem, Speisko6alt^ 

Weisser Speiskobalt; W. Smaltine; Beud. 

Pond. sp. = 6,3 — 6,6 ; colore candido stanni ; 
comp. ch. : 74 c. arsenici, 20,8 cobalti, 3 — 4 ferrl. 
Subsp. 2. Sm. V. sidericus. {Siderischer gem, Speiskobalt.} 

Grauer Speiskobalt; W. Eisenspeiskobalt. Eisenkohaltkies. 

Pond. sp. = 6,9 — 7i colore ravo chalybis; comp. 
ch.: 70 c. arsenici, 13,9 cobalti, 10 — 18 ferrl. 

S a f 1 r i t e s {Saflorit ; Br. ; strahliger et fasri- 
ger Speiskobalt) ^ pondere sp. = 7 — 7,3, huc 
pertinere videtur; magnopere enini dubiiandnm est) 
an sjstemate crystallino rhombeo sit, ut propter 
strucluram fibrosam nonnulli putaverunt. 

Spec. S. Smaltites praedarns. 

Harter Speishobalt. 

Uartkobalterz; Hausm. Tesseralkies et paratomer Markasit; Br. Arscuik- 
kubaltkies; Scheerer. Skutterudit; Uaid. 

Structura cubica distincta, duritie Orthoclasii, pond. 
sp. = 6,7 — 6,8; colore candido stanni; comp. ch.: 
79,2 arsenici, 20,8 cobalti. Co^As'. 

Spec. 3. *Smaltites bisinathifer. 

Wismuihiger SpeisJcobalt. 

Wismuthspeiskobalt. Wismuthkobaltkies; Br. Kobaltwismnth. Wismuth- 
kobalt. Kcrstenit; Huid. 

Structura cryst. cubica et radiata, pond. sp. = 
6-— 7; colorc candido stanni, colori ravo plumbi 
appropinquante ; conip. ch.: 77,9 eent. arsenici, 
9,9 cobaiti, 4,7 ferri, 3,9 bismuthi, 1,3 cupri, 1,1 
nicoli, 1,0 sulphuris. 

Spec. 4. ^Smaltites nicolifer. 

JVicieJhaltiger Speishobalt. 

^ickelspeiskobalt. Stirian s. nickelreicher Markasit; Br. 

Structura cubica didtincta, duritie Apatitae, pond. 
sp. = 7,0; nicolum continens. 
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7. Cobaltltes.*) (^abalttt s. «lan^kobaltO 
Spec. 1. Cobaltites eutomiis. 

Eutomer GlanzkobaU. 

Glanzkobalt ; W. Kubaltglanz) Hausoi. Hexaeitrisciier KobattslMU ; M, Eu- 
morpher Markasit) Br. Cobalt gris; H. Cobaltine; Beud. Brii;ht vrhite 
Cobait; Phill. 

8. Cobaltopyrltese (^obaltku^O 
Spec. 1. Cobaltopyrites Iflsensis, 

Musenscher KobaJtJcies, 

Schwefelkobalt vun Miisen. Kobaltkies; Hausn. IsoinetrischeT Kobalt- 
kies$M* Glaakogenec Markasit; Br. Linn<$it; Haid. 

III. PYRITAE ARSENOPYWTOIDEI. 

^rfetitkkreaarti^f y^rttr. 

(A/senopyniae, Araenopyrite^ 
(Pond. sp. 5= 6,0 — 7,1.) 

9. Arfi^enofslderlteiSe**) (^rfen0frterit*) 
Spec. 1. Arsenosiderites azotomns. 

Aarotomer Arsenosiderit. 

Eisenarsenik; Klaproth. Axotomer Arsenikkies; M. Glanzarsenikkies; Br. 
Arsenikalkies ; Weiss. Leukopyrit; Shepard. Loiingit; Hald. Arsenical 
Pyrites; PliHI. 

Subsp. 1 • A. axot. yulgaris. {Gemeiner axot. Arsenosiderit.) 

Arsenikalischer Goldkies ; BrDckmann. 

T. Scheererus duas distiug^uit Arsenosideritae 
axotonii vnlg^aris varietates chenilcas, quanini al- 
terani (Reicbensteinensem) fornuila Fe^^As^, alte- 
rani (Norweg^icani) fornmla FeAs^ designat, 
Subsp. 2. A. axot. nicolifer. (^Nickelhaltiger axot. Arseno- 
siderit.) 

Schladminger Arsenosiderit Hoffmannit) FrobcK 

Praeter arsenicum 13,5 c. ferri^ 13,4 nicoli et 5 
cobalti eontinet. 



♦) Nomen Cohahites hnio ffeneii impo&ui, quia mnlto majorem cobalti 
copiam continet, qnam Smaltites, cni proxime affinis est. Cobaltopyrites 
autem a duubns his generibus eo maxime differt, quod ex solo cobalto 
sn phurato constat, id qnod nomine ejua ipso significatur. 

♦♦) Vix mihi huc genus distinctius significuri posse videtnr quam no- 
mine Arsenosiderites , qno essentiatis ejus aubstantia ex arsenico et ferro 
constans exprimitur. 
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38 Cl. II. Miiieralia sutphurea. 

10. Ai*seu6]^yrl4es# (Jltf^nikkueO 
Spec. 1. Arsenopyrites Tulgaris. 

Gemeiner Arsenihkies^ 

ArsenikkicsjW. Prismatischer Arsenlkkles; M. Oiftkies. Rauscligelbkies. 
MispickeU Fer arsenlcai; H. Mispickel; Beud. Arsenical Iron; PliUi. 
Pseudargyrum. Pjrites cineraceus. 

Var. 1. A. rulg. ofBciiialis.*) {Officinelhr gem. Ar^ 
eenikkies.^ 

Annotatio. Vermontites , Dalarnites et Acontites 
{Vermontit^ Dalarnitj Akontit; Br,^ 
varietates Arsenopjritae volg^aris of- 
flcfnalis esse censentiir, crystallorani 
ang^ulis paalulam differentes. 
Var. 2. A. vulg. argentifer. {Sil^erhahiger gem. Ar- 
senikkies.) 

"V^eisserz ; W. Silberarsenikkies. 

Spec. 2. Arsenopyritis cobaltifer. 

Kobaltischef' AfseHikkies». 

Kobalt^irsenikkie^i; Th. Scheerer. 

Cobalti immixti 5 — 9 centesimae. 

Danaites (Danait; Hayes} ad Arsenopyriten 
cobaltiferum pertinere videtar. 

U. JPllnlanus. (|l«ttittnO 
Spec. 1. Plinianns entomns. 

Eutomer Plinian. 

Plinian s. Triteltes Piinianus; Br. 

Novisslmo a Breithauptio detectus et descri-* 
ptus, crjstallis plagiorhombicis (Z.61^30'), ple- 
rumque tabulaefomiihns , pond* sp. = 6,3 — 6,4 ; 
auctore Plattnero ex 45,46 cent. arsenici, 34,46 
ferri et 20,07 sulphuris constans, igitur chemica 
compositione cum Arsenopyrite vulg-ari cong^ruens, 
quo fit, ut Arseliopjrrites vulg. et Plinianus eut. 
mlncralia dimorpha sint, uterque FeS^+FeAs^. 
(Poggend. Ann., VoL LXIX. 1846. p. 443 sqq.) 
Appefidi^ ad tribum Arsenopyritoideorum. 

1. Kausimkies; Br. Ex arsvnieo, fcrro, an-* 

*) Sio cognominatn9 propter miiltiplicem hujus subspeciei Arsettopyritae 
vulgaris iisum, qui est in officinis aerariis. 
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UmoBio et ealphure constare credltus, pon- 
dere sp, ^ g; in^erti generis et locf. 
2» Arsenoqiangranon. {Arsenikmangan; Kane. 
Kaneit; Haid.} Ex 51,8 c. arsenici et 45,5 
uiang^ani compasitMs; parum cognitus^. 

IV. PTRITAE SIDERICI. 

(Syderopyniae» Sideropyrite, Schwefelkiesarligu Pyriie.) 
(Pond. sp. sc 4,0 — 5,1.) 

1«. SIf|rcai»Ua.«) (JMtttkafit s. %ii0mhm\fmkU$.) 
Spec. 1. larcasita palymprpha.**) 

Polymorpher Maria^iU 

Speerkies, Kammkies, Stralilkies, Leberkiesi W. Wasserkies; Hausm. 
Prfsmatfsclier Eisenkies; M. Blnarkies; Weiss. Markasit; Haid. Prisma. 
tjscher Markasit; Br. Grauelsenkies (Poliopyrites). Vitriolkies. Fer siil- 
fertf blanc; H. .WJijte Iron Pjrites ; PhUl. Cockscomb pyrites. Marca- 
sita ex parte. Actinopjrltes ; Frfibel. 

Var, 1. M. p. lamellosa. (BUlttriger poL Markaait} 

Speerkies. Kammkies* Zellkies ex garte. 

Far. 8. M. p. radiato - fibrosa. {Strahlig-fa^riger p.M.) 

Strahlkles. 

Var. 3. M. p. solida. {Dichter p. M.) 

Leberkies. 

AppendiJc. 1. Kyrosites {Kyrosit; Br.) nihil aliud 
esse videtur quani Marcasita poljmorpiia 
immixtis exiguis Arsenopyritae vulgaris 
et cupri particulis paululum immutatus; 
nam et forma crjstallina et compositlone 
cliemica cum Marcasita polym. cong-ruit. 
Est inter Kyrositen et Leucochalcoside* 
riten dystomum quaedam slmiiitudo, unde 
alter cum altero facile confunditur. 



*) Qiiamqfiam vetusto nomine Marcasiiae ntramqiie ferii siilphurati ge« 
lius, et cubicum et rhombicum comprehendi solebat, tamen aptissnium 
esse puto, nomen illud anctore Haidingero soli ferro snlphurato rhombeo 
in posterum tribni, ut tandem determinata sit hnjus generis denominatio, 
postqiiam pluribus iisqfie minus aptis nomifiibus laboraverat. Qua de re 
si convenerit inter niiii^ralogos, nomen alterum Sideropyritaey qnamvis ad 
ntrumque gemis referri potest, tamem unice tribui liceoit ferro «ulphurato 
cubico, germauice vulgo Schwefelkies dioto. 

**) Propter multipHces forniasy quaa offert^ «ic dictns. 
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4^ Ci. 11. Mineralia sulphurea. 

2. Hjdropyrltes. {JFeicheiaenkiea ; Br. 
Waseerkiee; GL^ Marcasitae quldem sl- 
minimus, sed aqna adniixta minarlque et 
durltle et pondere spec/ allisque notls * 
distlnctus. (Poggr«nd. Ann., Vol. LV. 1842. 
p. 489 sq.) Quum autem dubitari possit, 
^ aquam Hjdropjritae admlxtam ad veram 
ejus substantiam pertinere, nondum pro 
rato haberi potest, Hydropyriten pecu- 
liarc Pyritarum genus esse, Saepenn* 
mero, licet non semper, mutatione qna- 
dam ex Marcasita poljmorpha eum pro- 
crearl vrrislinile est. Nihilominns aes 
slmpiex est, qnapropter scrlptor quidam 
de mlneralog^la meritissimus mag-nopere fe- 
fellit contendens, Hypropyriten aBreit- 
hauptio et me descriptuni ex hetero- 
genh rebus mechanice compositum esse. 

13, Slderopyrltes. (Sriberopijrit s^ ^djuiefelkiwO 
Spec 1, Sideropyrites vulgaris. 

Genieiner Schwefelkies. 

«emeiiierSchwefelkies^W. HexaearisoheF Eitenkies; M. Pyrit, Schwe- 
feleisen. Goldkies. Fer sulfiir^; H. Pyrite martiale. Iron P^^rites; Phllf. 
P>ii£es.*) Xanthopyrites. Marcasita ex parte. 

AppendLv. Selenopyrites. {SelenkieB.) Duhlus? in 
fodina Tilkerodensi repertus esse fertar. 

14, AIfi«iietopyrlte9t (i«afl!wtkiwO 
Spec. 1, Hagnetopyrites varians.**) 

Farhetimdernder Magneihies. 

M.vgnet:vies 5 W. Rhomboedrischer Eisenkie.jM. Hcxagonaler Elsenklesi 
Kaum. MasnetischerPvrrhotlnjBf. Fer sulftirrf magnrftlque; H. Magne- 
tic Iron Pvritesj Phill. •» «= 

Vur. 1. M. V. culomus. (Blattriger /, M.) 

Bodenmaisensis auctore comite F. Schaff^otsch 
*^ *'«» Fe. (Poggcnd. Ann., Vol. L. 1 840. p. 536 sq.) 

•«L^rkir® ^«^?^^'??, PVfiies apiid veteres tion tantum Siderupyrites, sed 

msr. nat. JLXXVI. 19,) Contra nonien ^ivoTtk (fem.), Pvriiis flincfm eic 
cudend.s sc.„tillis aptiim (s. Quarzum pyr%u„um) signlffirt, ' 

) Sic dictiis., qiiia coiurem in superficie variat 
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Fitr. 9. M. V. viilgaris. (Gemeiner /. Jfc) 

Conip. ch. Magrnetopjritae variantls vulg^aris Fah- 
lanensis auctore Plattnero: 59,72 c. ferrl, 40,22 
sulpliuris. (Loc. cit., Vol. XLVII. 1839, p. 371.) 
Auctore Berzelio = Fe« Fe ct FeFe. 

15. Mlceloi»lderl«es.«) (HttckeUtfenMe^O 
Speo. 1. Nicolosiderites norwegicns. 

Norwegischer NickeUisenkieB. 

Eis ennickelkies ; Th. Scheerer. 

Systemate crjst. Gubico, pond. sp. 4,6; auctore 
T. Scheerero compositus ex 40,86 c. ferri, 

22,28 nicoli, 36,86 sulphnris. 2Fe-hNi, formula 
probabilis. (Poggend. Ann., VoL LVIIL 1843. p. 
315 sq.) 

16. "i^Iieuceclialceiilderltes» (tlletfdkttpferetfenkte^O 
Spec. 1. Lencochalcosiderites dystomns. 

Df/siamer Weisstupfereisenkies. 

Weisskupferen; W. Kupfereisenkies. 

17. ^Citbamis. (Cuban.) 
Spec. 1. Cnbanns enchonentns.**) 

Cuban; Br. 

Structura cubica, pond. sp.4,0; secundum analysin 
aScheidhauero institutani compositus ex 42,51 
c. ferri, 22,96 copri, 34,78 snlphuris. (Poggend. 
Ann., VoU LIX. 1843. p. 325 sq. Vol. LXIV. 1845. 
p. 280.) Formula Rammelsbergio auctore: 
^u'Fe-)-2Fe. (Rammelsb. Repert., U. IL p. 40.) 

V. PTMTAE CUPROSI. 

{Chalcopyriiae. Chalkopyrile») 
(Pond. sp. a= 4,1 — 5,1.) 

la Clialcopyrltoii. (Cf)alkapijrtt s. ^tipferkte*.) 



*) Brevitatis causa pro Nicolosideropyrttes. 

**) ^JSvxfaytvTos , facile i^ne Hquescens, Nam species supra dicta facilli. 
me funditur. 
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4S Cl. II. Minei^aiia sulpkurea. 

Spec. 1. Ghalcopyritas Yulgariff. 

Gememer Kupferiies. 6aFe« 

Kupfetkies; W. Pyfamidaler Kupferkle»; M. Gelbes Kupfercra. Cuivrc 
pvrUeux{H. Chalcopyrltt 5 Beud. Copper P^^rites ; Phlll. Pyrltes aurei 
coloris. 

Chalcopyrites volg-. Reinsbergensls Saxoniae au- 
ctore Kersteno selenum immixtum habet. (Pog- 
gend. Ann., Vol. XLVI. 1839. p. 279 sq.) 

Nierenkie8;Br. (BBstered Coppcr) nihll aliud 
quam Ciialcopyrltes vulg-aris reniformis et stalacti- 
(icus essc videtur. 

19. Poleilopyrltei». (|loikilapQnt s. fluntkupfmr).) 
Spec. 1. PoiGilopyriteg crfptotomus.*) 

Cryptotomes Buntkupfererz. 

BuntkupfereraBjW. Oktaedriseher Kupferkiea; M. et »aum. Kupferieber- 
erz. Bornlt;Hald. Culvre pyriteux h<?patique; H. Phillipsite; Beud. 
Purple Copper; Phlil. 

Poidlopyrites cryptotomus Connecticutensis auctore 
Littone continet: 61 ,M c. cupri, 11,91 ferri, 
«6,65 sulphuris. (Poggcnd. A w. , VoL LV. 18«. 
p. 115 sq.) Poicflopyrites cr. Redruthen^is auctore 
Chodnewo: 57,89 cupri, 14,94 fenri, 26,84 sul^ 
phuris. (Loc. cit. Vol. LXL 1844. p. 396.) 

Poicilopyrites quum omnium g^enerum Pyritarum 
proxime affinis sit nonnuUis generibus ordinis Lam- 
pritarum, utrumque ordinem inter se conjungit, 

80. '('DomeyUtes. (J^m^VXX.) 
Spec. 1. Domeykites chilensis. 

Chilenischer Domej/iit. 

Arsenikkupfer; Zinken. Weisskupfer; Hausm. Domejkit; Haid. Arscniure 
de cuivre; Domevko. 

^uctore Domeyfco compositus ex 71,64 cent. 
cupri et 28,36 arsenlcl. Cu^ As. (Ann. des niines ; 
4 Ser. T. III. 1843. p. 3 sq.) Xon sufficienter de- 
scriptus nec bene co^nitus. 



*) Propier structiiram crystiilUnam valde tadistinctani ae vix observau- 
dam ita cogiiominatus. 
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VL PTRITAE XANTHONICOLWI. 

(Xanthonicolopyniae. Xanlhomcolopyriie, Gelhe ei roihe nicoliniache Pyriie.) 
(Pond. 8p.s= 5,28— 8,0.) 

21. Trlcliopyrltes. (€tt(i)op9rtt s. QaaxkmJ) 
Spec. 1. Trichopyrites mtcbalcoides* 

Messinggelber Haarkies. 

HaArkies; W. Gediegen Kickel; Klaproth. Kickelkies; Hausm. Schwefel- 
iilekel. Thiolischer P^rrhoUn ». G«lbnick«lkies; Br. HiJleTiti H«id. 
Kickei natlf} H. Sulphuret of Kickef; Phill. 

Comp. cli. TrichopyriUe orich. Kanisdorfensi^ (pond. 
sp. =^5,65) aactorc Raniitielshergrio: 61,54 
c. nicoli, 33,79 sulpharis, 1,73 ferri, 1,14 cuprl. 
(Ranimelfib. Repert. H. I. 1843. p. 67.) 

92. "^Tombacltef». (tcrmba^it) 
Spec. 1. Tombaeites Loheniteinelisitf. 

Lobensieinischer Tombacit. 

Tonibazit et tombaciner Markasit) Br. 

S3. Placodlim». (|iiAc9btiiO 

Spec. 1. Flacodinns cryptotomns. 

Kryptotomer Ptacodin* 

Placodti.tBr. 

Systeniaie crjrstalliiio plag^iorhombico (prisniatis an- 
g-ul. 64<^32'), crystallis praesertim tabulaeformibus 
(unde nomeu, a g^raeca voce 7iXaxw(5//g); Platt- 
nero auctore compoaitus ex 57,0 c. iiicoli, 39,7 ar- 
senici, 0,9 cobalti, 0,8 cupri, 0,6 suphuris. Ni' As. 
(Poggend.Ann., VoLLIIL 1841. p. 631 sq. VoLLVUI. 
1843. p. 282 sq.) Prope Musenuiu reperius. 

«4. Pyrrlionlcolltes. (Uatljnidielkie*.) 
Spec. 1. Pyrrhonicolites cryptotomns. 

Krypfotofner Roihnichellies. 

Kupfernickel; W. Kickelkles. Prisniatischer JSIckelkies ; M. Arsenischer 
.Pyrrhotin; Br. Arsenlknlckel. Pyrrhopyrtte«| Frftbel. Kickel arsenl- 
cal ; H. Pdekeline ; Beudaiit. 

«5. Wlcolostlbltes. (KIi*dautittwnO 
Spec. 1. Nicolostibites rntilns. 

Hellrothes Nickelantimon. 

Antimonnickel; Hausm. et Stroinejer. Antiuionischer P.vrrhotin ; Br. Breit- 
bauptinus; Frdbel. 
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Classis III. 
MOTERALIA METALLICA. 

(Sensu striciiori.) 
Metallische Mineralien. 



Ordo Vn. 
METALLA. 

{Metalla regulina, Gedtegene Meialle.^ 

I. METALLA MOLLIA NON DUCTILIA. 

(Pond. sp. = 5,7 — 9,8.) 

1. Antlnionliiiii. (^titimtftt.) 
Spec. 1. Antimoninm nativnm. 

Gediegenes Antimim. 

Gediegen Spiessglas ; W« Gediegen Spiessglanz* Rbonihoedrisches An- 
timon ; M* Amtimoine natif ; H. 

S. Stlblari^yniiii. (^nttm0nftlbetO 
Spec. 1. Stibiargyrnm nativnm. 

Gediegenes ^niimonsilber. 

Spiessglassiiber; W. Spiessglauzsiiber. Silborautimon. rrismatisches An-> 
timon;M. Diticrasites; Frobei. An;ent antimonial; U. 

^ppendiar* Quod noniine Arseniksilber nuncupatnr^ 
Hausmanno tcste ex Stibiar^yro et Ar- 
senico vel Arsenopjrite niixtum est, 

3. Stlblariseiiiiiii. (^nttmonatfenik.) 
Spec. 1. Stibiarsennm nativnm. 

Gediegener uiniimonarsenik. 
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Cl. III. Mineralta metallica. Ordo VII. Metalla. 45 

ArRenikantimon; RammelsbeTig. ArseniktpieMglanz. Arscnikaiiscliea Anti- 
inon. AllemonUt ; Uaid. Antimoine natif arsenir^re ; H. Arseniure d'An- 
timoine $ Beud. Arsenical Antimonv ; Pliilt. 

Pond. sp. = 6,9; auctore Ranimelsbergio com- 
positam ex 62,15 cent arsenicl e,t 37,85 imtimonli. 
Sb Ad^ (Poggend. Ann., Vol. LXIL 1844. p. 137.) 

4. Arsenlcuiiie (^tfentk.) 
Spec. 1. Arsenicum natitnm. 

Gediegener Arsenih. 

Gedlegen Arsenik; W. Rhombuedrischer Arsenik; M. ScherbeQkobalt 
Giftkubalt. Fliegenstein. Arsenic natif ; H. Kative Arsenic ; Phill. 

Appendiar. Arsenicuni bismuthiferum, a Breithauptio 
Araenikglanz appellatum, structnra crj- 
stallina distincta monotoma, neque habitu 
neque compositione cbemlca satls explora- 
tuni est. 

5. Tellurlnnie (€etturO 

Spec. 1. Tellnrinm nati?nm. 

Gediegenes Tellur. 

Gediesen Sjlvan ; W. Oediegen Tellur. llhomboedrlsehes Tellur; M. Wei«s- 
golderz. Teilurc natlf auroferrifere; H. Kative Tellnrium ; Phill. 

Auctore P e t z i o Teliurium nativum continet : 
97,215 c. tellurii et 2,785 aori^ cum exig^uis ferri 
ac sulphuris particulls ab Immixto Sideropyrite de- 
ducendis. (Poggend. Ann., VoL LVIL 1842. p.477.) 

IL METALLA MOLLIA DUCTILIA. 

^t^d^mibi^t mt%fi)t /ttctaUr. 
(Pond. sp. = 9,6 — 19,3.) 

6. Plumbume (iVlet.) 

Spec. 1. Plnmbnm nativnm. 

Gediegenes Bleim 

Hexaedrisches Blei;M. Plomb naUf volcanique } H. P^attve Lead; Phlil. 

7. "i^Stannume (<^tnnO 
Spec. 1. Stannnm nativnm.C?) 

Gediegeftes Zinn, 

Granulis ravis metallicls; teste R. Rermanno in 
arena anrifera et osmiridilfera regionls Miascensis 
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4$ Cl. m. Mineralla nietalUea. 

iiiiper deteeiuni et praeter stanniini exig^iiam plumbi 
copiam continens. (Erdm. Journ. f. pr. Chem., Vol. 
XXXUL 1844. p. 300.) 

8. Btomntliniii. (WtetmiUiO 
Spec. 1. Bismtithttm natitiiin. 

Gediegener Wismvth, 

Gediegen WismuCh;W. Oktaedrischer Wismutli ; M. nismuth natif; H. 

9. Ciipruiii. (Ilnpfer.) 

Spec. 1. Cnpnim nativnm. 

Gediegenes Kupfer. 

Gediegen Kupfer; W. Cuivre natif; H. Aes cyprium; Plin. 

Appendijc. Titanum nativum, dubiuni; teste Ro- 
gersio crystallis cubicis in metallifodina 
prope Merthyr - Tydwili in An^lia reper- 
tum esse dicitur. (r/institut; Nr. 529. 1844. 
p. 60.) 

10/ Aiirum. {^oi^b.) 

Spec. !• Anrnm nativnm. 

Gediegenes Gold, 

Gediegen Gold; W. Hexaedrisebes Gold; JU. Or natlf; H. 

fTir. 1. A. n. nobilisslmuni. {Edelstea ged, Gold.) 

Non nlsi exiguas argenti particulas (0,16 — 8 cent. 
circiter) iuiiMixtiis contiuens. Avde6ff in auro 
nat. nob. sibirico reperit: 92,71 c. aurl, 6,51 ar- 
genti, 0,78 cupri et ferri. (Poggend. Ann., Vol. 
Lill. 1841. p. 157.) 

Var. 2. A. n. palladiiferum. {Palladhaltige» ged. GoldS) 

Pailad^old. Onro poudre. Porpezit; Ffobel. 

Palladii 5,4 c. continens; brasilieDse. 
Var» 3. A. n. arg^entosm* {SiUerreiches ged, Gold.) 

Silbergold. Blaisgellies Gold; W. Elektrum ; Hausm. Argontife- 
rous Gold ; Phill. ^evxoi ^Qvaug (?) ; Herodot "Hkexrqov 
et Elcctrum (Piin.) ex parte. 

Argenti immixti copia magna, sed varians. In 
auro nativo argenteso Siblriae secunduin analysin 
ab Avde6ffo institutam eontinentur: 79,0 cent. 
auri, M,34 argentl et 0,66 cupri ferrique. (Loc. 
eit. p. 159.) 
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ar<io VII. lifetftlla. 47 

AppendLv. Annim rhodrfcnmi {Madntmgoid)j cujos Dcl 
II io solus mcntioncm rccit, dubiam cst. 

11. Argentiim. (,S»ilbet.) 

Spcc. 1. Argentum nativam. 

Gediegenes Silber. 

Gediegen Silberj W. He&aedrisches Silber; M. Argent natlfj; H» 

Far. I. Ar^. n. poljchrjson. *) (Goldreiehes ged. 
Silber.) 

Coldsilljer. GGIdlsches gcd. Silber; W. Argent natif aurif^re; H. 
Electrum ex parte. Chr^sargjram. 

T^ar. 2. Arg. n. olig^ochrjson. (Goldarmes ged. Silber.) 
Var. 3. Ar^. n. purum. (Reines ged. Silber.) 
Var. 4. Ar^. n. hydrar^yrifcrum. (Queck^ilierhaltiges 
ged. Silber.) 

Arquerit; Domeyko. Mercirrsitber. 

Hoc nietallum, in fodina Arqueros in provincia Chi- 
lensi Co^qnimbo rcpcrtum, fornm o«taedrica, duritie, 
ductiMtatc, pondcre spccifico (= 10,8) ct colorc 
cura argcnto nativo congruens, non nisi eo diifert, 
quod hjdrar^jri quandam copiam immixtam habet. 
Constat enim auctore Bcrthicro cx 86,5 c. ar- 
g^enti ct 13,5 hydrarg-yri. Ag^Hg. (Compt. rend. 
hcbd. des so. de 1'Acad. de Puris; Vol. XIV. 1842. 
p. 507.) 

Appendia:. Ar^enti hismuthiferi (Wismuthsilber) 
tantopcrc impcrfccta est cognitio, ut dit 
ejns natura rccte judicare non possimns. 
Analjseos, qiiam Domejko instituit et 
quae non veram compositionem chemicam ar- 
genti hismuthiferi puri refert, hacccc sumnia 
cst: 60,1 c. argenti, 10,t bismuthi, 7,8 
cupri , 2,8 arsenici , qnihus 19,2 c. nlicHft- 
rum materiarum admixtac sunt. (Aim. deg 
mincs; 4Ser.; T. Vf. 1844. p. 165.) 

12. Amaleania. (^mttlflttm.) 
Spcc. 1, Amalgama nativnm. 

Gediegenes Amalgam. 
♦) JToXvxQV(ros , multum auri continens. 
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48 Mineralia metallicar. 

Natarliches AfBalgam; W. DodekaedrUches Mercur; M. Mercursilber; Br. 
Mercure argentai; H. Kative Amalgam; Phill. 

13. Hydrarsyriiiii. (CSdueckfilberO 

Spec. 1. Hydrargyrnm nativam. 

Gedicgenea Qtiecksilher. 

Gediegen Quecksiiber; W. Fliissiges Mercur; M. J^Iercure natif; H. M«- 
tive Quicksilver; Pliill. Ari;entum vivnm; Plin^ 

III. METALLA DURA. 

^arte elUetaUr. 
(Pond. sp. = 11,8 — 23,5 ; fei ri = 7,4 - 7,8.) 

14. Palladliiiii. (|laUa)»iiimO 
jSpec. 1. Falladinm nativnm. 

Gediegenes Palladium. 
Appendiar. ^Eugeaesite s." (!) {Eugenesit ; Zincken.} 
Tilkerodensis , ex palladlo, ut fertnr, cum 
argento, auro et seIenio(?J conimlxto con- 
stans; species valde dubia. 

15. irldeiimliim. (^ri^o^miumO 
Spec. U Iridosminm nativnm. 

Gediegenes Iridosminm, 

Iridosmin ; Br. Osmiridium. Rhomboedrisclies Iridium^M. Iridiam osmie; H. 
Iridusmine; Beud. 

Subsp. 1* Irldosmium nat. ravuni. (Graues ged. Jridosmium,) 

Dunkles Osmiridium; G. Rose. Iridosmlum; Hausm. Sisserskit; Haid. 
Ir Os^ et Ir Os*. 
Subsp. 8. Irldosniium nat. candidnm. {Weisses ged. Jridosmium,) 

Lichtes Osmiridium; G. Rose. Osmiridium ; Hausm. Kewjanikit; Haldinfc«T. 
IrOs. 

16. Irldlum. (Jlri)»ium.) 

Spec 1. Iridinm nativQm. 

Gediegenes Iridium, 

Gediegen Iridium ; Br. Hexaedrisches Iridium; M. Katif Itidlum; Phillr 

Subsp. i. *Irldium nat. slmplex. (l) (Reines ged. Jridium,) 
Snbsp. 8. Iridlum nat. platiniferum. {Platinhaltiges ged, Jri- 
dium.) 

PlatiDiridinm es. p«Tt«. 

17. 
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17. Platliia. (fllattnaO 
Spec. 1. Platina natiya. 

Gediegene Platina. 

Sttbsp. 1. Platina Dat. polyiiidica. (Iridiumreiche ged. Platina.) 

IridplaUii. Platiniridium ; Sranberg. 

Subsp. 9. Platioa nat. nobilis. (Edle ged. Platina.) 

Var. 1. Pl. nat. nob. aurifera. (Goldhaltige edle g. PL) 

Gedie^en Platin; Hausm. 

Var. 2. Pl. nat. nob. poljxena. {Polyxene edle g. PL) 

Gediegen Flatin $ *) W. Pol/xen ; Hausm. Hexaedfisclies Pla- 
Un} M. Platine natif ferrifere; H. KaUve PlaUna; Plull. 

Subsp. 3* *Platina nat. poljsidera. (Eisenreiche ged. Platina.) 

EisenpUUn; Br. 

18. Verrum* ((£\ftti.) 

Spec. 1. Femim nativnm. 

Gediegenes Eiaen. 

Gediegen Eisen; W. Oktaedrisches Eisen ; M . Fer natif; H. Kairc Iron; 
Pliill. 

Subsp. 1. Ferrom nat. meteoricum. (Meteorisches ged. Eisen.) 

Meteoreisen. I^lclieleisen* 

Comp. cb. Ferri nativi meteorici prope Canibriam 
in civiUte Novi Yorki 1844 detecU: 94,m c. 
ferri et 6,353 nicoli. (Poggend. Ann., Vol. LXVil. 
1846. p. 124.) 

Sobsp. 2* Ferrum nat. terrestre. (Gegrahenes ged, Eisen.) 

Tellurisches Eisen. 



*) Plaiinum (Plaiin) est nomen chemicnm s'gnificans nietallnm sim- 
plex, quod in aere Platinae continetur, igitur non confundendnm cnm />/a- 
iina, quae ex metalio platini cum aiio aliisve metaliis conjuucto constat 
et inde ab initio, postquam reperta erat, nonien suum iiispanicum accepit. 
Uno enim eodemque nomine duas res diversas (metallum simplex et aes 
compositum) appeiiari, milii quidem parum conveniie videtur. 



Glocker, SynopsiS' 
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Classis IV. 
MINERALIA OXYDATA. 

Oxydische MineraUen. 



Ordo Vra. 
MBTALLOLITHI.*) 

(Metansteine. Metalla oxydata, Oxydirte Metalle. Oxydieche Erze.y 

I. METALLOLITHI METALLOIDEI ET 
HEMIMETALLOIDEI. 

(<illnaU0ittl)e oott m^tiiUif4)ntt olirr i^aihmetM^^m ^nfe\)€n.) 

A. METALLOLITHI SIDERICL 

^ttfertfd^e fBittaMxt^t. 

(Schwarxe et roihe JEisenerze. Siderolilhe.') 
(Pond. sp. = 4,4 — 5,8.) 

1. Slaeiiiatltes. (^amatit s. Hotl^eifenerjO 

Eisenglanz et Rotheisenstein; W. Rhemboedrisches Eisenerz; M. Eisen- 
oxyd. Hamatit; Hausm. Fer eligiste;H. {T^omms^ aifiaT^rrig, Theophr. 
et Haematites, Plln. non nisi de rubro HaemaUte intelligi debent.) 



*) Nomen ex fiitakkop et ki&og (lapis) eonipositnm ac niineralibus hu- 
jufl ordinis ea de causa impositnni, quia pleraque, licet ex metaUis oxy- 
datis constantia, faciem metallicam non habent, sed lapideam, pars qno- 
que terream. Snnt non nisi pancissima genera^ quin etiam duarum unius 
ejiisdemque generis (Haematitae) speciemm altera sola, quae habitum me- 
tallicum prae se ferunt, qunm omnia cetera metaiia oxydata neqne splen- 
dore neque colore metailico gaudeant. 
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Cl. IV. Mineralia oxydata. Ordo VIII. Mctallolithi. 51 

Spec. 1. Haematites metalloideiis.*) 

Metallischglanzender HamatiU 

Eisenglanz; W, Glanzelsenerz ; Br. Specular Iron; Phill. 

Var. 1. H. met. lamellosus. {Blmtriger m. Hamatit.) 
a. H. m. 1. me^aphjllus. {Grosahlattriger m. H.) 
h. H. m. 1. microphjUus. (Kleinblattriger m. H.) 

Schuppiger Eisenglanz. Eisenglimmer. 

rirr. 2. H. met. radlatus. {Strahliger m. Hamatit.) 
Var. 3. H. met schlstus. {Schiefriger m. Humatit.) 
Var. 4. H. met. grannlosus. {Korniger m. Hdmatit.) 
Var. 5. H. met. solldus. {Dichter m. Hdmatit.) 
Annotatio. Martites {Martit; Br,) est Haematites 
metalloideus pseudocrjstallus forma octae- 
drica Ma^netis rulgaris, ex quo ortus est. 
Spec. S. Haematites niber. 

Rother Hdmatit. 

Rotheisenstein ; W. Rotheisenerz sensu strictiori. Red Haematite; Phill. 
Red Iron Ore. 

Var. 1. H. r. somphoides.**) {Rahmartiger r. Hdmatit.) 

Rotheisenrahm ; W. Eisenschaum. Sibilo. 

Var. 2. H. r. fihrosus. {Faseriger r. Hdmatit.) 

Rothglaskopf. Blutsteln. 

AppendijT. Weichrotheisenerz ; Br. Ex tener- 
rimis laxe conjunctls particulis ra- 
diatls yel fihrosis constans. 
Var. 3. H. r. solidus. {Dichter r. Hdmatit.) 

Dichter Rotheisenstein, 

Var. 4. H. r. ochreus. {Ochriger s. ockerartiger r. H.) 

Rotheisenocher. Rother Eisenocker. 

Appendijc. 1. Haematites ruber argillacens. {Thoni- 
ger Rotheisenstein. rothstrichiger Thon- 
eisemtein.) Haematites ruher intime cum 
argllla mixtus. 

a. H. r. arg". yulgaris. {Gemeiner thoni- 
ger Rotheisemtein.) 



*) Utraque Tocabulorum graecorum forma, et /usToUotdsos et fASTceUoti' 
^fjs (nietalloideus et metalloides) habitum metallicum significat. 

*♦) A vocabulo graeco ao/u^fdg^ quod naturam teneram, moUem et solu- 
tam significat. 
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58 CI. IV. Mineralia oxydata. 

b. H. r. arff. terreus. {Feinerdiger th, R.) 

Rubrica. ROthel. Rothstein, Rothschiefer. Rothe 
Kreide. M/lTOf ; Homcr. 

c. H. r. arg. stjloides. (StangUger th. R.) 

d. H. r. granulosus. {Komiger th. R.) 
Crucites (Crucit; IIiotm.) est Haema- 
tites ruber argillaceus pseudocrjstallus. 

2. Haematites ruber nmrgaceus (MergeU 
eisenstein') et quarzosus (Kiegeleisemtein). 

S. "i^IIystatlfes. (iqftatit.) 
Spec. 1.. Hystatites magnetioas. 

Magnetischer Hystatit. Ti+S^e. 

HysUtit et hjrstatisches EisenerzjBr. Titanefsen von Tvedestrand. 

App^ijc. 1. Washingtonites (Washingtonit ; She- 
pard) haud dubie Hjstatitae adnumeran- 
dus est. Nam compositione chemica pa- 
rum ab eo differt, auctore Marignaco 
has partes continens: 59,07 cent. oxydi 
ferri, 18,72 oxyduli ferri, 22,21 acidi 
titanici. (Ann. de Chim. ct de Ph. ; 3 Ser. 
T. XIV. 1845. p. 53.) 
2. Basanomelanon (Basanomelan; v.Ko- 
bell^ Eisenroae)^ quod Haidingerus 
cum Hjstatite conjungit, vix huc rcfe- 
rendns esse videtur, quum multo minorem 
(12,65) acldi titanici copiam contineat. 

3. Crlelitoiiltes. (Crid^tonit.) 
Spec. 1. Crichtonites azotomns. 
Ajpotomer CrichtmU. 
Subsp. 1. Crichtonites axot. Oisansensis. (Oisamischer ax.Cr.) 

Craytonit;Boumon. Crichtonit. Fer ox}dul<$ titon<^; H. 

Comp. ch. auctore Mari^naco: 52,27 c. acidi 
titanici, 46,53 oxjduli ferri, 1,20 oxydi ferri. 
FeTi. (Ann. de Chim. et de Ph.; 3 Ser.; Vol*XIV. 
1845. p. 51.) 
Subsp. 2. Crichtonites axot. kibdelophanes. (Kihdelophaner 
ax. Cr.) 

Axotomes Eisenerz ; M. Kibdelophan; v. Kobell. Titaneisen von Gastein. 



Digitized by 



Google 



Ordo VIIL Metallolithi. 53 

Spec. S. Crichtonites UmeBicQS. 

Ilmenischer Crichtonit* 

llmenit; Kupffer. 

Structura crystalllna axotoma caret. Aactore De- 
lessio constat ex 45,4 cent. addl titanicl, 40,7 
oxjdl ferrl, 14,1 oxjduli ferri, 0,5 oxjdi stannl, 
0,2 oxjdi plumbi, 0,5 calcariae. 4£i-f5Fe. (De- 
lesse, These sur Temploi de ranal. ch.; 1843. p. 46.) 
Appendijc. Mohsltes. (Moksit; Levy,) 

4. ^jfleiiaeaiiltes. (<|ttenakamtO 
Spec. 1. Henacanites cryptotomns. 

Kryptotomer Menakanit. 

Menakan a. BleiiAkeisenBtein $ W. Menakanit Tttaneisenstein. Eisentltan. 
Schwarztltanen; Br. Hexaedrischei Eisenerz ex partejM. Fer titantf 
ex parte. 

Var, 1. M. cr. atjpotus. (Derder krypU Menakanit^ 

25i+85e. 

Menakelsenstein. Titaneisensteln. 

Menacanltes cr. atjpotus Egersundensls auctore 
Henrico Rose constat ex 42,7 c. oxjrdi ferri, 
13,57 oxyduli ferri et 43,73 acidi titanlci. (Pog- 
gend. Ann., Vol. LXU. 1844. p. 121.) NoYisslma 
autem hujus chemlci sententla est, Menacanltae 
crjptotomo atjpoto solido, non mlnus quam cete- 
ris speclebus et ferrum et titaninm oxjdatum con- 
tlnentlhus, non acidum titanicum sed oxjdum ti- 
tanil coeruleum Inesse, nec oxjdnlum ferri, sed 
solummodo oxjdum ferrl. (Loc. cit, Vol. LXI. 1844. 
p. 122 sq. 126.) 
Var. 2. M. cr. arenaceus. (Sandartiger kr. Menakanit,) 

MenakantW. Gregorit Titane oxyde ferrifere granuliforme ; H. 

5. Iserliius. ((^fenn.) 

Spec. 1. Iserinns magneticns. 

Magnelischer Iserin. ^i+O^e. 

Iserin. Titaneisensand. Magneteisensand. Trappeisenerz ; Br. Hexaedri- 
sches Eisenerz ex parte; M. Sthlackiger Magnetelsenstein v. Cnkel. 
Fer titan^ ex parte. Sable ferrngineux titanifere ex parte. 

Omnluni specierum, quae ex ferro et titanio oxy- 
.dato constant, maximam ferrl et ntinimam titanli 
copiam contlnet ac proximus est Magneti. 
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54 Ci. IV. Mineralia oxydata. 

Iserfnus magn. Uddevallensis auctore Planta- 

mouro compositus est ex 71,247 c. oxydi ferri, 

11,32 oxjduli ferri, 15,559 acidi titanici, 1,87 

terrae siliceae etc. (Erdm. Journ., Vol. XXIV. 1841. 

p. 302 sq.) Iserlnus m. Unkelensis auctore Ram- 

melsberg^io ex 48,07 oxydi ferri, 39,16 oxy- 

duli ferrl, 11,51 acidi titanici. (Poggend. Ann., 

Vol. LIII. 1841. p. 129 sq.) 

Annotatio. Aes titaniferum, quod teste Henrico Rose 

formulam fi+Fe habet, igitur cbemica com- 

positione cum Crichtonite axotomo Oisansensi 

oong^ruere videiur, nuper falso ad Iserinum 

relatus est. 

Appendijc, Aes octaedricum ferro - titanicum , a Breit- 

hauptio Talketaenerx s. magnesiachea 

Eiaenerz nominatum, immixta quadam magne- 

siae copia ab Iserino distinguitur. 

6. Jflai^ueis. (^oflttrteifenerj.) 
Spec. 1. Hagnes Yiilgaris. 

Gemeines Magneteisenerz. 

Gemeiner MagneteUenstein; W. Olctaedrisches Eisenerzj M. Magnetit$ Haid. 
Fer oxjdulff; H. Aimant; Bead. Oxydulated Iron; Phill. ^HQaxlsia Xi- 
&og* Mixyyrjg X^Sog. AfaYy^r^g, Magnes lapis; Plin. Magnetis. Sa- 
xum magnesium } Lucretius. 

Far. 1. M. v. crjstallinus. {BUUtrigea gem. Magnet- 
eiaenerz.) 

Var, 2. M. v. solidus. {Dichtes gem. Magneteiaenerz.) 

Var* 3. M. v. ocbreus. {Ochriges gem, Magneteisenerz,) 

Magneteisenocher. Elsenmulm. EisenschTvarze. Eisenmohr. 

Appendia:. \. Vignites {Vignit^ Blaumagneterz) et 
Chamoisites {Chamoisit)^ in Gallia 
reperti, sunt Magnetes immixtis alienis 
particulis inquinati. 
2. B a V a li t e s. {Bavalit. Silicoaluminate de 
fer; Dufrenoy.) Prope Bavalon in Bri- 
tannla minori repertus; oolithicus et Cha- 
moisitae similis esse dicitur. (Dufrenoj, 
Traite de Min.; T. lU. 1847. p. 750.) 
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Ordo VIII. Metalipiithi. 55 

7. Cliromltes. (C^romeifenet} s. ^^tcmit) 
jSpec. 1. Chromites dystomus. 

Djfstomes Chromeisenerz, 

Chromeisenstein ; W. Oktaedrisches Chromerz; M, Etsenchrom. Chro- 
mit; Uaid. Fer chromate; H. Chrora«to of Iron ; PhUl. 

8. FrauliUiiltes. (/raitkliaitO 
Spec. 1. FranUinites amerieanos. 

Amerihaniscker Franklinit. 

Zinkeisenerz; Br. Dodekaedrisches Eitenerz ; Bl Frankiinite ; Berthier. 

Appendijc. Isophanes {Isophan et isophanes Eissn- 
erz; Br.) Franklinitae slmillimus. 

B. METALLOLITHI BARYMANGANI. 

parpmanganifd^e fSittaUixt^t. 

(Schwtre manganische Afeiallolithe, Barymanganite» Schwermanganerze.) 

(Pond. sp. ss 4,1 — 4,9.) 

9. Pi»llomelaiioii# (y|t(0iitelan.) 
Spec. 1. Psilomelanon dnmm. 

Harter Psilomelan^ 

Schwaneiseiistein; W. /Scl)warxbr»un8tein ; Hausm. Unthellbares Mangan- 
erz; M. Hartmanganerz { Br. Schwarzmanganerz. Psilomelan ; Hald. 
Manganfese oxjrdtf hydrat^ concretionn^; H. 

Var. 1. Ps. d. fibrosum. {Faseriger harter Psilomelan,) 

Sehwarzer Glaskopf. Leptonemerzt Br. Leptonemalit. 

Var. 8. Ps. d* solidum. {Dichter harter Psilomelan.) 

Si compositionem chemicam respicimus, distin^uenda 
sunt et Psilomelanon barytiferum et Psllomelanon 
kaliferum, quae habltu non differunt et quorum al- 
terum in alterum transit, ut ex analjsi Psllomelani 
duri botrjoldis Heidelbergensis apparet, non solum 
terram baryticam sed etlam kalium continentis^^^au* 
ctore Rammelsbergio compositi ex 70,17 cent. 
oxyduli manganl, 15,16 oxygenii, 8,08 terrae ba- 
rjticae, 2,62 kalil, 0,9 t. slliceae, 0,6 calcariae, 
0,21 magnesiae, 0,3 oxydl cuprl, 0,54 oxydi co- 
baltl et 1,43 aquae. (Poggend. Ann., Vol. LXVIil. 
1846. p. 513.) 

10. Hausmaiiiilteii. {$ammmn\U) 
Spec. 1. Hansmannites azotomns. 

Axotomer Hammannit* 
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56 Cl. IV. Mineralia oxjdata. 

Schwmier Brannstein ex parte;W. SchwarzbraattSteinerz , Schvranman- 
ganerz ez parte. Glanzbraunstein ; Hausm. Pjramidales Mangancrz ; M. 
Hansmannit; Haid. Scharfmanganerz ; Weics. Manganoxydoxydul. Man< 
gancsc oxydtf hjdrat^ cx parte ; H. Black Manganese Ore. 

11. Brauiiltese (|(tanmt) 

Spec. 1. Braanites melaiiocoiiins. 

Schwarzstrichiger Braunit. 

Brachjtjpes Manganerz ct Braunit; Haid. Hartmanganers ; Wciss» Hart- 
braunstcin j ] 



Braunites melanoc. graniiloso-crystallinas Telleniar- 
lensis Korwegiae auctore Tdnsagero continet: 
86^4 cent. oxydi man^ani, 1,57 oxydi ferri, 1,98 
aquae, cum 6,22 c. (errae siliceae et 3,62 nia- 
(eri^e insolubllis, ab immixto Manganolitho deri- 
vandae. (Poggend. Ann., Vol. LXV. 1845. p. 281.) 

AppendiJc. 1. Marcelinus {Marcelin; Damaur) au- 
ctore Ebelmeno est Braunites cum ya- 
riante Manganolithi copia mixtus ideoque 
terram siliceam (circiter 10 cent.) conti- 
nens. Eandem, quae Braunitae est, octae- 
dri quadratici formam possidet. (Erdm. 
Joum., Vol. XXXVII. 1846. p. 258.) 

8. De Heteroclino {Heteroklin; Br.) ju- 
diclum adhuc cohibendum est. Describi- 
tnr enim omnibns notis physicis ac che- 
micis, quae Marcelino insunt, praeditus, 
— (Evreinoffio auctore ex 85,86 c. 
oxydi mangani, 10,3 t. siliceae, 3,72 
oxydi ferri, 0,62 calcariae, 0,44 kalii 
compositns), — exceptis crjstallorum for- 
mis, quae Breithauptio teste plag^io- 
rhombicae sunt. Idem ejus cum Marce- 
lino locus natalis eademque mineralia co- 
mites. (Poggend. Ann., Vol. XLIX. 1840. 
p. 205 sq.) Nonne formae a Breit- 
hauptio obsenratae formae pseudecry- 
stallae Marcelini sive Braunitae sillciferi 
iuisse putandae sunt? 
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Ordo VIII. Metailolithi. 57 

IS. 'i^Pollaiiltes. (|l0liantt) 
Spec. 1. Polianites amphiiogns.*) 

Amphiloger Polianit, 

PoltaDit; Br. (Lichtes GraumaDganera ; Br.) 

JHa^a est liac de spccie dissenslo Inter minera- 
log^os. Cam Braonite Polianites daritlem et pon- 
das specificnm commonla habet, sed forma crystal- 
lina, colore ct splendore dilTert; a Pjrolasitc da- 
rltie et colore prorsas distin^uitar nec rero splen- 
dore et param tantam forma crjstallina. Compo- 
sitione chemica ad utramqoe prope accedit, sed 
minorl aquae copia diifert. Plattnero aactore 
praeclpoe ex hjperoxydo mang^anl constat, scllicet 
Poliaidtes amph. Plattensis Bohemlae ex 87,974 c 
oxydi et oxydaii mangani, IS^IH oxjg^enil, 0,165 
oxjdi feni et terrae argillaceae, 0,318 aqaae. 
(Poggend. Ann., VoL LXI. 1844. p. 191 sqq.) Ce- 
teruni Polianites in Pjrolasiten commutarl dlcitor. 

13« Pyroliultes. ("P^xolnfxt) 
Spec. 1* Pyrolusites offlcinalis.**) 

Officineller Pyrolusit. 

Grauer Braunstein ex parte; W. Prismatiaclies Manganerz et P.vrolusit; Haid. 
Weichmanganera; Br. Weicher Braunsteln. Weichbraunstein $ Haasm. 
Graubraunsteinera; Weiss. Mansanhyperox.Td, Manganfese oxydd ex 
parte ; H. 

Var. 1. P. off. lamelloso-radiatus. {BUUtrig - ttrahli- 
ger off. P.) 

Var. %. P. off. fibrosus. {Fa%eriger off. P.) 

Comp. ch. Pjrolusitae off. fihrosi IlmenoTlensis 
auctore Schefflero: 87,0 c. oxjdi et oxjduli 
mangani, 11,6 oxjgenii, 5,8 aquae, 1,3 oxjduli 
ferri, 1,2 terrae barjtlcae, 0,3 calcarlae, 0,8 t. 
sillceae , 0,3 t. argiliaceae. (Archiv d. Pharmacie. 
Vol. XXXV. 1843. p. 260.) 

Var. 3. P. off. leptochondrlus. {Feinkorniger off. P.) 



♦) U/utfUoyog, adduhitaiuSj incerius; hoc loco significans: dubiae 
speciei, 

**) Hanc speciem ita appellavi, quia inter omnia, qnotquot inveniuntur, 
aera maDgaiiica saepissime usibus technicis ac cheniicis inservit. 
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58 €J. iV. Mineralia oxydata. 

Far. 4. P. off. pulvereus. {Erdiger off. P.) 

Pjrolusiten orficinalem saepe transmutaio Manga- 

nite vel Polianite ortum esse Breithauptius 

testatur- (Poggend. Ann., Vol. LXi. i844. p. 189 sq.) 

Appendijc. Neukirchites (^Neukirchit ; Thomson)^ au- 

ctore Muiro ex 56,3 c. oxydi manganl, 

40,3 oxjdi ferri et 6,7 aquae constans, ex 

Pjrolusitc immixto oxjdo ferri hydrato or- 

tus ease videtur. 

14. JflaiiSMiltes. (JHanBantt s. (tC^lanjmanganet}.) 
Spec. 1. Hanganites siderochrons. 

Etsenfarhiger Manganit. 

GraueT Braunstein eK parte ; W. Graabraunstein ; Hausm. Graumanganerz, 
Graubraunstelnerz ex parte. Prismatoidisches Manganerz ; M. Manganit; 
Haid. Glanzmanganerz ; Br. Braunmanganerz ; Weiss. Manganoxydhy- 
drat» Manganfese oxyd^; H. Acerdese ex partc; Beud. Grej oxyde of 
Manganese ; Phill. 

Var, 1. M. s. lamelloso-radiatus. {Bldttrig ^ Btrahliger 

eis, ilf.) 
Var. 2* M. s, ^ranulosus. (Korniger eia. Jlf.) 
Var. 3. M. s. solidus. {Dichter eis. M.) 
Var. 4. M. s. pulvereus. {Erdiger eis. JW.). 
Appendia;. 1. Varvicitcs {Varvicit; Phillips) Man- 
^anites chemice commutatus esse dicitur, 
aquae immixtae minori copia, denique in 
Pyrolusiten transiens. (Poggend. Ann., 
VoLLXI. p. 188 sq.) 
S. Nomen Lampadites (Lampadite) Du- 
frenoj novissime aeri mang^anifero jam 
dudum noto Schlackenwaldensi imposuit, 
quod auctore Lampadio 82 cent. oxydl 
mang^ani, 13,5 oxydi cupri et 2 t. sili- 
ceae continet. (Dufrenoy, Traite de Min. 
T. m. 1847. p. 767.) 

C. METALLOLITHI IRITOIDEI. 

^ritoiliifd^e |{l(taU0Uti)r. 
ilriloide.) 

(Pond. sp. = 5,5 [1] — 6,5.) 

15. Irltefs. (^rit.) 
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Ordo VIII. Metallolithi. 59 

Spec. 1. Irites graphitoides. 

Graphitoidischer Irit. 

Irit; R. Hermann« 

Ex tenuissimis lamellalis splendldis Graphitae si- 
mllihas constans, pond. sp. = 6,5; Hermanno 
aactore compositas ex 68^86 cent* sesqaioxydali, 
qaod vocanty iridii, 10,3 oxjduli osniii, 12,5 
oxjduli ferri et 13,7 oxjdi chromii. Uralensis. 
(Erdm. Journ.; VoL XXIII. 1841. p. 276 8q.) 

16. Teiiorltes.*) (^twmX.) 

Spec. 1. Tenorites yesavianas. 

Vemvischer Tenorit. 

Natarliches Kupferoxyd ; Wiser. Tenorit i Semmola. 

Sob forma tcnnissimaram lamellalaram sive squa- 
mularam crjstaliinaram et prismatum criniformium 
inter se junctoram in laris Vesttvii repertus, co- 
lore nigro qaalis est ferri, fasce transparens, 
splendorc metallico, cu^rum oxydatum (praecipue?) 
continens. (Leonh. Jahrb. f. Min. etc. 1 839. p. 423 sq. 
BulleHn de la soc. geol. de France, T. XIII. 1842. 
p. 206.) 

11. METALLOLITHI AMETALLOIDEI. 

{fiieMciHl^e vm unmetaViifill)em ^nfel^eti.) 

A. METALLOLITHI HYDROSIDERL 

Spxofthtvif^t fentak0i\t1)t, 

{Hydrtmderolilhe») 

AA. METALLOLITHI HYDROSIDERI MINUS LEVES. 

(Pond. sp.ssS — 4y Hydrosidentae nob. radiati 4,1.) 

17. Hydroslderltes. ($qt»t0n^frtt s. ^xmntx^t\i\Uxn.) 
Spec. 1. Hydrosiderites nobiiis. 

Kdler Brauneiaefistein. -leH. 

Prismatoldisches Habronemerz; M. Pvrrhosiderit ex partc; Haasm. Go- 
thite;Beud. 



*) Nomen Tenorites huic mineralium gencri a Semmola impositum eat 
in memoriam prapceptoris sni Tenore, qui eum in re botanica edocnit. 
Licet haec, ut omnes iutelligunt, noniiuis generis novi mineralinm for- 
mandi cansa csse non potest, tanien nonicn propositum retiuendum esse 
censeo in memoriam yiri de scientia naturaii omnino bene nieriti. 
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Var. 1. H. n. radiatus. {Sirahliger edler Br.) 

Madeleisenerz; Br. 

a. H. n. crystallomorplius. {CryitalliBirter atr. 
e. Br,) 

Belonoides et trichoides. 

b. H, n. r. atjpotus. {Derher str. e. Br.) 
Var. 2. H. n. pyroplianes. (Pyrophaner edler Br.) 

Schuppig-bfattriger Braunelsenstein. Pyrrhosiderit; UUmann. 
Rabinglimmer. Gothit. 

Spec. 8. *Hydro8iderite8 lepidocroca8. 

Lepidokrokiner Brauneisemtein, -Fe£t. (?) 

Schuppig - fasriger Brauneisensteln. Lepidokrokit; Uliman. Weichbraun- 
eisenerz; Br. 

Species dubia, inter Hjdrosideriten nobilem et H. 
vulgareni quasi intermedia. 
Spec. 3. Hjdrosiderites VQlgaris. 

Gemehter Brauneisenatein. -Fe*H^. 6x parte. 

Braunetsenstein; W. Prismatisches Habronemerz; M. Brauneisenerz; Br. 
Brauncisensteln et Gelbeisenstein ; Hausm. Eisenoxydhvdrat. Fer oJiyd^ 
hjdrat^;H. LinAnite ex parte ; Beud. Brown Haematite; Pliill. Brown. 
Iron Ore. 

An formula modo dicta omnibus bujus speciei va- 
rietatibus attribuenda sit, analjsibns nondum de- 
monstratum est. Nonnullae varietates colore ocb- 
req insignes {Gel^eisemtein; Hausm.') m^ori aqnae 
copia a ceteris dilferunt. (^eW i) Aliae exig^uam 
copiain (0,4 — 5,0) calcariae cuni acido carbonis 
contlnent. {Kalkiger Brauneisenstein ; Hausm.) 
Var. !• H. V. Gbrosus. (Faseriger gem. Br.) 

Brauner u. gelber Glaskopf. 

Var. S. H. v. solidus. {Dichter gem. Br.) 

Dichter Brauneisenstciii ; W. Muschliger Ge!beisensteln ; Hausm. 

^ppendiar, Eisenlehererz ; Ullmannm Hydroside- 
ritae v. solldi varietas jaspoides. 
Var. 3. H. v. ochreus. {Ochriger gem. Br.) 

a. H« V. ocbr. fuscus. {Brauner ochr. gem. Br.) 

Ochriger Brauneisenstein. Brauner Elsenocher. 

b. H. V. ochr. flavus. {Gelher ochr. gem, Br.) 

Ochriger Gelbeisensteiii. Gelber Eisenocher. Kollerrarbe. 

Appendiar. 1. Hjdrosiderites argillaceus. {Thoniger 
Brauneisenstein. Brauner et gelher, sive 
hraunstrichiger ct geUstrichiger Thonei- 
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genstein,^ Hjdrosiderites vulgarls cum 
niajori vel minori argillae copia inilnie 
niixtus. 

a. H. axg* vulgaris. {Gemeiner thoni- 
ger Br.) 

b. H. arg. tabulatus. {Schaaliger th, Br.) 
Concentrice - tabulatus. (Eisenniere, 
Adlerttein. Aetit Klapperstein, Geode.) 

c. H. arg*. globiilosus. {KleinkugUger 
th. Br.) 

Rohnerz. 

d. H. arg*. granulosus. {Komiger th. Br.) 

Liusenerz ex parte. 

2. Turgites. ( Turgit ; R. Hermann.) I. c. 
Hydrosideritcs vulgaris solidus minori 
aquae, quam continet, copia ('S^Sl), et 
cul aliqua pars Haematltae rubrl et exi- 
gua pars (I985) oxydl cuprl cum oxjdo 
plumbi admixta est, unde color fuscus 
Ifl rubruni vcrgit. (Erdm. Journ., VoL 
XXXiH. 1844. p. 96 sq.) Ad Cbalcopis- 
siten prope accedit. 

3. Bertbierinus.*) (Berthierine ; Beud.) 
Minera g-ranulosa nlgricans Metensis, ex 
ferro oxydulato argillaceo constans et 
In Hjdrosideriten argillaceum granulosum 
transiens. Conip. cbem. auctore Ber- 
tbiero: 74,7 c. oxjdull ferrl, 12,4 t 
siliceae, 7,8 t. argillaceae, 5,1 aquae. 

Spec. 4. Hydrosiderites piceus. 

Pechsteinartiger Brauneisemtein. 

Eisenpecherz; W. Pecheisenstein. Pecheisenen ; Br. Stilpnosiderit; Ull- 
mann. Schlackiger Brauneisenstein $ Hausm. Glaiizeisenstein. Untheiiba- 
res Habronemerz; M. Fer oxjd6 noir vitreux; H. 

jippendia:. 1. Cbalcocblorus. (Chalkochlor ; Fied'* 
ler). Minera picea formis pseudocrjstal- 
lis pjritoedricis, ex Hjdrosiderite Im- 



*) Nomine sinuli Berihierites jum antea alind mineralinm genus desig- 
natum esse ^constat; diversa autem mineralium genera noroine ejusdem 
soni et significationis nuncupari non possunt. 
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mixto capro chlorico constans. Haud 
dubie ex Sideropyrite ortus. 

S. Chalcopissites. (Kupferpecherz, Peck' 
erz, Pechkupfer; Hausm, Kupfereisen- 
erz. Hepatinerz; Br.') Ex Hydrostderite 
yul^ari et Chalcostactite yuigari niixtus 
esse putatur. Chalcopissites Turlnsl^en- 
sis montium Uralensium auctore Fr. de 
K h e 1 1 Iiis partibus continetur : 59,0 
oxydl ferri, 13,0 oxydi cupri, 9,66 ter- 
rae argillaceae et 18,0 aquae. (Erdm. 
Journ., VoL XXXIX. 1846. p. 208.) 

3. Hydrochalcosiderites. (Ziegelerz; 
W. Kupferbraun; Hausm. Cuivre oxy- 
dule terreux; H. Zigueiine ex parte; 
Beud. Ferruginons red oxjde of Copper 
cx parte; Phill.) Ex Hydrosiderite vul- 
gm et cuprite mixtus esse yidetur. Va- 
rietas solida et ochrea. Hydi*ochalcosi- 
derites solidus auctore Borntraegero 
compositus est ex 61,5 c. oxydi ferri, 
91,71 oxjduli cupri, 18,58 aquae, 3,86 
terrae siliceae, 0,21 t. argillaceae, 0,95 
calcariae* (Hausm. Handb. d. Min., 2 Ausg. ; 
Th. U. 1945. p. 371.) 

18. *Iiliiiiiltes.*) (limnit s. Wuftntx).) 
Spec. 1. Limnites valgaris. 

Gemeines TFiesenerz* 

Raseneisenstein ex parte; W. Limonit; Hausm. Limonite ex parte;6eud. 
Bog Iron Ore; Phill. Bog Ore. 

Limnites particulis ar^illaceis, ochreis, arenosis 
aliisque permixtus vulgo Sumpferz et Morasterz 
(Seeerz^ Lindstein) nominatur. 

Komen QueUerz Hermannus ei varietati Limni- 
tae imposuit, quae aliquam ferri oxydati cum acido 



*) Nomen ex Xi/uytj, palus formatum, brevitatis causa pro nomine 
Limnosiderites, Nam gallico nomini Limonites nomen graecum omnino 
praeferendum esse puto. 
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oxycrenJco (QueligUure) conjuhcti et magnam arc- 
nae copiam admixtani habet. Ejusmodi minerani 
ex proyincia Nischney-Nowgorod compositam esse 
docnit ex 32,75 cent. oxjdi ferri, 1,0 oxydi man- 
. g-ani, 3,5 acidi phosphorici, 2,5 acidi oxjcrenici, 
13,0 aquae et 47,5 arenae. (Erdm. Journ., Vol. 
XXVII. 1842. p. 53.) 

BB. METALLOLITHI HYDROSIDERI LEVIORES, SIVE OPALOIDEf. 
(Pond. sp. = 2,2 — 2,^5 duoriim generum 1,9.) 

19. TliraiiUteis. («kraiiUt) 
Spec. 1. Thraulites fragiiis. 

Zerbrcchlicher ThraulU. 
Var. 1. Tli. fr. snccicus. (Schwediscfier z, I%r.) 

Hisingerit ex parte, 

Var. 8. Th. fr. bavaricus. {Bayerhcher z, Thr.) 

Thnulit; v. Kobell. 

Far. 3. Th. fr. saxonicus. {SOchsicher z. Thr.) 

Poljrhydrit et poL^hydrischer Tbraalit;Br. 

»0. "^lSordawalltesi. (^iirtamalin) 

Spec. 1. Sordawaiites amphiiogns. 

^mphiloger Sordawalit. 

Sordawalit) Kordenskiold. 

«1. Plttleltei». (Ipitticit s. mftnfinUx.) 
Spec. I. Pitticites Ynlgaris. 

Gemeiner PitticiU 

Eisensinter; W. Eisenpecherz; Karsten. Pitticit; Hausm Kolophoneisen- 
eTz;Br. Arseneisensinter ; INaum. Untheilbarer Retinallophan ; M. Fer 
oxjd^ r^sinite;H. Sidi^rdtines Bead. Pitchy Iron Ore; Pliill. Iron Sin- 
ter t Dana. 

Var. 1. P. V. fuscns. (Brauner gem. Pitticih) 
Far. 2. P. v. fiavus. (Gel6er gem. Pitticit) 

Comp. ch. Pittlcitae y. flavi carinihici auctore 
Raminelsber^io: 54^66 oxjdi ferri, 24,67 acidi 
arsenici, 5,2 acidi sulphurici, 15,47 aquae. (Pog- 
gend. Ann., Vol. LXII. 1844. p. 140 sq) 

Spec. 2. Pitticites Nertschinskensis. 

Nertschinskischer Pitticit. 

Arseniksinter; R. Hermann« 
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Auctore R.Hermanno composilas ex 36^41 cent. 
oxjdi ferri, 48,05 acidi arsenici, 15,54 aquae. 
(Erdm. Journ., Voi. XXXIIL 1844. p. 95 sq.) 
'FeAs4-4H. (Rammelsb. Repert., H. 11, 1845. p. 47.) 

«2. J»elTaiiiiltes. (Pebaurit) 
Spec. 1. Delvanxites ftagilis. 

Zerhrechlicher Delvauarit. 

Phosphoreisensinter; I^aamann* 

Var. \. D. fr. Dumonti* (^Dumontischer z. D.) 

Delvaux^ne; Dumont 

Comp. ch. Delyauxitae fr. Dumonti Berneauensis 
auctore Dunionto: 31,6 oxjdi ferri, 14,3 acidi 
pliospborici , 40,4 aquae, 9,2 calcariae cum acido 
carbonis, 4,4 t. siliceae. (Poggend. Ann., Vol. 
XLVIL 1839. p. 496.) 

Var. 2. D. fr. Breitliauptii. (Breithauptischer z. D.) 

Diadochit; Br. 

Delirauxites fr. Breitbauptli ex ducatu Saalfeld 
auctore Plattnero continet: 39,69 coxjdi ferri, 
14,81 acidi pbospborici, 15,14 acidi sulpburici, 
30,35 aquae. (Rammelsb. Repert, H. I. 1843. p. 
45.) Fe4P«+4*eS+a2H. (L. Gmelin.) 

23. ^ Carplioslderltes. {$iatp^ofxUxxt) 
Spec. 1. Carphosiderites Labradoricns. 

Labradwischer Karphosiderit. 

Karphosiderit; Br. 

84. Plssopliauesa (PipphM.) 

Spec. 1. Pissophanes polyhydms.*) 

Polyhydrischer Pissaphan. 

Pissophan ; Br. 

Var. 1. P. p. fuscus. {Brauner s. eisenreicher pol. P.) 
Majorem ferri sulpbatici, multo minorem terrae 
argillaceae copiam continens. 
Var. % P. p. viridis. {GrUner s. thonreicher pol P.) 
Minorem ferri sulpbatici, majorem terrae argilla- 
ceae copiam continens. 
Pis- 

*) JlokMQosj multum aqnae continens. 
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Pissophanem p. mcchanice mixtam esse, ut chemicorum 
aliquis existimavit, neqne demonstratum neque, sl habi- 
tum respicis, verisimile est. 
«3. Xautlioslderltes. (^ant|)ofiberit) 
Spec. 1. Zanthosiderites epigenes.*) 

Epigenetischer Xanthosiderit. 

Gelbeisenerz ; Br. Misy et Atramentstein ex parte ; Hausm. 

4$eS-f KS Tel NaS + 9S. (Rammelsberg.) 
Var. 1. X. ep. kalinns. (Kalihahiger ep. X.) 

Comp. ch. Xanthosideritae epig*. kalini Kolosoru- 
censis auctore Rammelsberg^io: 46,73 c. oxjdi 
ferri, 33,11 acidi sulphurici, 7,88 kalli , 0,64 cal- 
cariae, 15,56 aquae cum exi^ua ammonii particula. 
(Rammelsb. Handwdrterb. d. ch. Th. d. Min, 1841. 
p. 203.) 
Var. 8. X. ep. nalricns. (Natrumhaltiger ep. X.) 

Haec varielas ModUmensis ^N^orwe^iae anctore 
Schecrero constat ex 49,37 c. oxydi fcrri, 
32,42 acidi sulphurici, 5,03 natri, 13,13 aqnae. 
(Pogg. Ann., Vol. XLV. p. 180.) 
Appendiar. 1. Apatelites. {Apatelit; Meillet.) Xan- 
thosideritae simillimns, chemica compo- 
silione dlversus, scllicet Mellleto au- 
ctore compositus ex 53,3 c. oxydi ferri, 
4S,9 acidi snlphurici et 3,96 aquae. (Ber- 
zelius Jahresber. J. XXIV. 1845. p. 327.) 
S. Materia ochrea Fahlunensis, a Berze- 
lio nomine Vitriolocher nuncupata 
huc referenda esse videtur. 

B. METALLOLITHI OCHROIDEL 

<eDd)erarti0e |lletaUaUt()(. 

(Ochriiae. Ochrae, Ochroide. OcJiergaUungen.)**) 

AA. METALLOLITHI OCHROIDEI PONDEROSIOR^S. 

(Pond. sp. as3,8— M^ unius 4,6.) 

96. BEydniraulteiS* (^plbruranit) 

*) Epitheton epigenes iimytpi^g) significat, Xanthosideriten non primi- 
geniuni, sed serius ex alia quadam mineralium specie, v. c. ex soluto Si- 
deropyrite vel Marcasita ortum esse. 

. **) Plura Ochritarum genera aut niale explorata nec omnibus notis co- 
gnita, aut omnino dubia sunt. 

Giocker, Synopsis. 5 
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jSpee. 1. Hydrnnuiites solidns. 

FeHer HydrurauU s. Vransinter. 

Fester Uranocher ex parte; W. Gamiiuerz; Br. Pecharan; K«nteB» 

Spcc. % Hydniranites ochreus. 

Erdiger Hydruranii s. Uranocher. 

Zerreiblicher Uranocheri W. Urane oxydd terreax;H. 

«7. (ielieelloelirltese {SS^(tl0i)tt.) 
Spec. 1. Scheeliochrites americms. 

AmeriJcanischer Scheelacher. 

WolAratmocher. Wolframsaure ; Berzelius. Sch^els&ure. 

28. (itlliloelirltese (^nttmonai^r.) 
Spec. 1. Stibiochrites parasitus.*) 

Parasitischer jintimonocher, 

Spieasglanzocher; Ha«sn. Spiessglasocheri W. GelbantimAnerc ; Br. An- 
timoine oxyAi terreux;H. Stibiconise S Beod. Antimonial Ochre>PhUI. 

S9. IllsmutliooeliHtese (1IMItoinut||04)erO 
Spec 1« BismiithoochriteB leacoconias.**) 

Weissstrichiger Wismuthocher. 

WiSinuthocher; W. Wismuthbluthe. Wismathoxjd. Bismnth oxjd^^; H. 
OxyAe of Brsmuthl PlUll. 

30. ]IIolylidl«elirltese (^oliiVbanod^tx.) 
Spec. 1. HK^Iybdochrites kaloxanthns. 

Hochgelber lHolybdanocher. 

Wasserbieiocher; Karsten. Moljbdanocher ; Hansm. Mutvbdans&ure. Mo- 
l^^bdfene oxyd^. Acide motybdique ; Beud, Oxyde of Moljrbdena; PhiU, 
Molybdic ochre; Shepard. 

31. miiiiuiii* (|Hennt0O 
Spec. 1. Hininm xanthoconinm. 

Gelbstrichiger Mennig. 

I9at&rUche Mennige. Bleiocher. Plomb oxjd^ rouge; H. Native Minium; 
Smithson. MilTOi , mWtoH ex parte. M/ilTt^^ov ; Plutarch. Minium ex 
parte;Plin. Sandjx; Plin. (Minium et Cinnabaris a veteribas confusa 
fuisse videntur.) 

8«. "i^Hydrarsyriteste (|gt)^rarflt>rit s. «&nf*filttr0d;erO 
Spec. 1. Hydrargyrites chilensis. 

Chilenischer Hydrargyrit. 

Antimonigsaares QuecicsUberoxjd; Domejko. Mercurocher. 

*) Sic dictus, quia ex aliis mineralibus quasi enascitur. 

♦*) Propter purverem albidiim sic dictus, qui contrito Bismuthoochrite 
•ffici^ur. 
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Pulyereusy colore mliiio; auctore Domeylto ex 
oxydo hydrarg^jri et addo antimonioso (acide an- 
timonieux) composttus, sed cum magna terrae sili- 
ceae, oxjdi ferri et aquae copta mixtus. (Annaiei 
dei mines; 4 Ser.; Tom. VL 1844. p. 183.) 

jippendtjc ad hanc tribum. *Ceriochrites. (Cerium- 
ocher, Cererocher; Jackson,) Ex oxydo cerii, 
oxjdo lanthaniy terra yttria et aqua composilus 
esse dicitur. 

BB. METALLOLITHI OCHROIDEI LEVIORES. 

(Pond. sp. 8= 2,2 — 2,9.) 

33. ^CIiroinloe]irltes« (C||t0md4)^t.) 
Spec. 1. Chromiochrites Shetlandicus. 

Shetlandischer Chromocher. 

Granes Chromoxjd) MaccuUoch. Chromocher; Hauflm. Anagenit Cbrome 
oxyd4 natif $ Leschevih. Oxjde chromlque ; Beud. Oxjde of Chrome ; Phill. 

jippcndLv. Snbstantia viridis chromifera Halensis pro 
Chromiochrlte hahita et lapis nomine Chrom^ 
Btein notus Creusotensis, praecipue ex terra 
silicea et argillacea constantes, chromii oxj- 
dati non magnam copiam immixtam habent. 
(Erdm. Journ., Voi.XXXIV« 1845. p.202 sq.) 

34. ^ColiMtooelirltefii. (^ohaltodjen) 
Spec. ]. Cobaltoochrites amphilogu. 

Amphiloger Kohaltocher. 
Var* 1. C. a. levis. {Leichter amph. Kobaltocher.) 

Gelber et brauner Erdkobalt; W. LederkobaU. 
(Pond. '8p. = 2,2.) 

Var. 2* C. a. ponderosior. {Schwererer amph, Kobalt- 
ocher.) 

Ganomatit; Br. G&nsekdthigerz, Chenocopsolite ( ! ! ) ; Duflrtfuoj, 
(Pond. 8p.ss2,9.) 

Utraque rarietas, non satis cognita, ex oxjdis 
cobaiti et ferri et ex calcaria cum acido arsenico, 
aqua aliisque materiis niixta esse videtur» (Pog- 
gend. Ann., Vol. LIV. I84I. p. 553 sq.) 

5* 
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35. '('IJinber. (Hmhtt.) 
Spec. 1. nmber cyprius. 

Cypriacher Umber* 

Umbra; Hausm. Turkische Umbra. Terre d*ombrc ; H. 

C. METALLOLITHI CUPHOMANGANL 

(Leichte manganisehe JVTelalloliihe, Leichimanganerze, Kuphomanganile.) 
(Pond. sp. = 2,2 — 3,6.) 

36. "i^Kallpliltes. (|laUp|)itO 
Spec. 1. Kaliphites hang&ricns. 

Ungarischer Kaliphit. 

Kalipbit; IwanoflT. 

Cryptocrjstallus , pond. sp. 8,8, colore fusco ; au- 
ctore Iwanoffo compositus ex 28,8 oxjdi ferri, 
28,13 hyperoxjdi mang-ani, 6,3 oxjdi zinci, 12,t 
terrae sillceae, 2,55 calcariae, 1,2 acidi titanici, 
0,7 magnesiae, 0,6 terrae argillaceae, 19,0 aquac. 
(Ann. des mines, Scr. 4. Vol. V. 1844. p. 612 sq.) 

37. "i^llausanoplou.*) {^m%m\^mm.) 
Spec. 1. Hanganopion pingne. 

Fettiger Manganschaum. 

Brauneisenrahm ; W. Braunsteinschaum. Wad ex parte. Rahmeiz. Schaum- 
crz. Schaumartiger Wadgraphit; M. Mangangraphitj Br. MangaDese oxyde' 
hydrat($ m«$talloide argentin ; H. Fleur dc manganese. Acerdese ex. parte ; 
Beudant. Black Wad. 

Manganopion pingue renifonne leyissimum, prope 
Rubeland repertum, auctore Rammelsbcrgio 
compositum est ex 67,5 cent. oxjduli mang^ani, 
13,48 oxygenii, 4,22 calcariae, 3,66 kalii, 0,36 t. 
barjticae, 10,3 aquae, quibus mechanice admixtae 
sunt l,Ocent. oxjdi ferri et 0,47 siliceae. (Pog- 
gend. Ann., Vol. LXII. 1844. p. 157.) Manganopion 
p. Ilnienoviense auctore Schefflero continet: 
66,5 oxyduli mangani, 12,1 oxygenii, 8,1 barjae, 
9,8 aquae, 1,0 oxjdi ferri et 2,5 siliceae. (Ar- 
chiv d. Pharm., Vol. XXXY. 1843. p. 260.) 

♦) Hoc nomen — compositum ex /Liiiyyoyoy et ntoy, pinguedo, cre- 
mor, — iitrumque significat, gencris supra dicti speciem unicam et tactu 
pinguem esse el perlevem. 
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Groroilithus {GroroHUh; Berthier) haod du- 
bie ad Mang>anopion pingue pertinet. 
Appendia:. Diversi g^eneris est substantia pulverea nian- 
gauica fusca non pinguis (^Manganocher^y 
cujus natura chemica non explorata est et 
cui nonnnlli idem nomen, quod est speciei 
supra dictae, imposuisse videntur. 

38. Asbolauus. (^f^holan a. ^ohaltmatidantty) 
Spec. 1. Asbolanns lentns.*) 

Milder ^sbolan. 

Schwarzer Erdkobalt; W. Kobaltschw&rze; Hausm. Kobaltmanganerz, As- 
bolan et Maurites Asbolanus; Br. Schwarzkobalterz. Untheilbarer Psilo- 
melangraphit; M. Cobalt oxydti noir;H. Peroxyde de cobalt; Bead« 
Black Cobalt Ochre; Jam. Earthj Cobalt; Phill. 

Var* 1. A. 1. solidus. (Dichter m. Aedolan.) 

Kakochlor; Br. Schlackenkobalt. 

Var. 2. A. 1. friabilis. {Zerreiblicher m, Aabolan.) 

Rasskobalt. Kobaltmolm, 

39. ^ Clialeomelaiioue (fCl^alkomtlan.) 
Spec. 1. Chalcomelanon amphilognm.**) 

uimphiloger Chalkomelan. 

Kupferschwarze; W. Kupfermanganscli^yarze ej( parte} Hausm. Culvre 
oiLyd^ noir. Melaconise; Bead. Black Copper; Phlll. 

40. Clialeomaiisaiioii* {Wiaikman^an s. ^ttpfermatt- 

^antty) 

Kapfermangan; W. Kupfermanganerz ; Br. Kupfermanganschwarze ex 
parteiHausm. Untheilbarer Brithjnallophan $ M. Mangan&se hydrate' cu- 
prtf^re;Necker. Cupreous Manganese; Phill. 

Spec. 1. Chalcomanganon bohemicnm. 
'Bohmischer Chalkomangan* 
Pulirere nig^ro. 
Spec. % Chalcomanganon tharingicom. 

ThUringischer Chalkomangan. 

Pulrere fusco; compositione cbeniica, si quantita- 
tem partium respicis, admodum diversum a specie 
priori; nani Ch. th. Kamsdorfense anctore Bott- 

*) Sic cognominatus , quia haec species niagna lentitia insignis est. 

♦*) Chalcomelanon appellatur amphUogum (i. e. speciei dubiae), quia 
neque essentialis chemica ejus compositio, neque utruni simplex substantia 
an mechanice niixta sit, compertum habemus. 
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gero compositum est exSS^Sl cent. oxyduli man* 
ganiy 16,85 oxjdi cupri, 1,87 oxjdi ferri, 8,85 
calcariae, 1,69 U barjticae, 0,14 oxydi cobalti et 
nicoli, 0,64 l^alii, 16,94 aquae. (Poggend. Ann., 
Yoi. LIV. 1841. p. 546 sq.) 
Appendijc. Peloconites. {Pehhanit ; Richter) Clial* 
comangano proximus, sed non satis cognitus. 
Appendiar ^d tribuin JMetnIloIitborum cupboman- 
g^anorum. 
1. ^Nicolonielanon. (^Nickel-^ 

Bckwurzp ; Hausm.) I '^'*^»«® *^ °^^"® P^^y**^^» 

«. ♦Arsenomelanon.C^raen^.f"^'*'''' ''*'''"''''" """*'' **^'* 
$chw&rze; P^uIh$.) j «^P»o'»ta« minerae, 

8. *Mysorinus. [Mygorine ; Beud.) Ex oxydo cupri, acido 
carbonico et terra silicea non chemice junctis constare 
fertur. 

4. *Condurrites. (jPmdurrit ; Phill) Auctore Francisco 
de Kobell niechanice mixlus ex 79,0 cent^ oxjduli cu<!> 
pri, 3,47 oxydi ferri, 8,03 acidi arsenicosi et 9,3 aquae. 
(Erdm. Journ,, Voi. XXXIX. 1846. p. 206,) 

D. METALLOWTHI CASSITERITOIDIJI, ♦) 

J!^lnnftnnarti0e |ftnall0iUVe. 

( CawteriioUthe* Cassiteritoide, ) 
(Pond. sp. a= 5,4 — 8,0.) 

41. Wolframltes, (W^lfraiti.) 
Spec. 1. Wolframites eatomas, 

Kuiomer Woifram, 

Woifram; W. Prismatisches Scheelerz; M. WolAramit; Br. Scbeelelsen- 
erzj Graf Schaffgotsch. Il>ch^elin femigtiKf ; H. Tungstate of Iron ; Phiii. 

Far^ 1. W. eut, oligoman^anus. {Manganarmer eut. W^) 
Pond, sp, = 7,4 — 7,5, comp, ch, Wolframitae eu- 
tomi oli^oman^ani Limog^ensis auctore Ebelme* 
90: 76,3 cent, acidi sclieelii, IQ^te oxjduli ferri, 
4,48 oxjduli mangani, 0,8 ma^esiae. 3FeW4- 
MnW. (Ann, dc Chim. ctdePhjr»., Scn 3, T. VIII. 
1843. p. 505.) 

*) Hac tribii nova MctalloUthorum aerles incipit, quae tribui antece* 
denti non proxima est. 
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Flar. 2. W. eut poljmaiigaiiug. (Manganr^icher eui. W.) 
Pond* sp. = 7,19; comp. cli. Wolframitae eot. pe- 
lyman^ani Zinnwddensis anctore E b e 1 m e n o : 
75,99 c. acidi scheelii, 9)62 oxjdnli ferri, 13,96 
oxyduli mang^ani, 0,48 calcariae. 2FeW + 3MiiW. 
(Loc. cit) 

AnnotatiOi De metalli scheelii, qnod Wolframites con- 
tinet, oxjdationis gradu novissime diversae 
sant comitis de Schaffgotscb, Ebel- 
meni, Wdhleri, Marguerittei et 
Rammelsberg^ii sententiae. (Ann. de Chim. 
et de Ph. loc. cit. Erdm. Journ., Vol. XXX. 
1843. p. 403 sqq. Rammeisb. Repert., H. U. 
1845. p. 175.) Ebelmeno et Rammelsbergio 
aciduni scheelii (w), non oxydum schee- 
Ili (w) In Wolframite contineri videtur* 

4«. Tantalltes^ (CantalitO 

Spec. 1. Tantalites cryptotomas. 

Kri^ptotomer Tantalit, 

TantalU; Eckeberg. SeliwerUntalerz; Br. Pdsmatlsches Tantalerz ; M. Tan- 
tale oxyd^ ferro - manganfjsifere ex partej H. 

yar. 1. T. cr. cassiterophorus. (Zinnhaltiger kr, T.) 

Filibotantalit, Brpddbutantalit, ICassiterotantai ; Hausm. 

Pond. sp. =6,2 — 6}5; auctore Berzelio 6—10 
cent. oxyduli ferri et 8 — 16,7 oxydi stanni con- 
tinens. 
rirr. 2. T. cr. poljsiderns. {EiBenreicher hr. T.) 

Kimltotantalit et Tamelatantalit. Siderotantal ; Hauam. Ferro^ 
Tantalite ; Thomson. 

Pond» sp, s 7,1 — 7,5 ; auctoribus I^ordenski<)l- 
do, Berzelio, Brooksio 10—14,6 (una va- 
rietas 7,2) c. oxyduli ferrl et 0—0,8 oxjduli 
stanni contineds. TantaHtes cr. polysid. Tamelen*- 
sis Jacobsone auctore compositus est ex A4^\^ 
c. acidi tantali, 14,68 oxyduli ferrl, 0,9 oxjduU 
mangani, 0,32 oxydi stannl, 1,81 oxydi cupri, 
0,07 calcarlae. (Poggcnd. Ann., Voi. LXUI. 1844, 
p. 331.) 
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43. ColumMtefii. (Cdlumbit) 
Spec. 1. Colambites entomns. 

Eutamer ColunJnU 

Tantalit es: parte. Columbit$ G.Rose. Columbeisen. Hemiprismatlsches Tan- 
talerz; M. rStobit { Haid. Tantale oxyde' ferro - mangan^sif^re ex parte; H. 
Baierine; Beud. Torrelite; Thoms. (=Columbites ent. Middletownensts.) 

Var. 1. C. eut. melanoconius. {SckwarzBtrichiger eut. C) 
Comp. cb. Colamb!tae eat. melanoconii Bodenmaisen- 
sis (pond. sp. 6,39) auctore HenricoRose: 81 ,07 
c. acidl pro acido tantali liabiti, 14,3 oxjduli ferri, 
3,85 oxydnli niang^ani, 0,45 oxydi stanni, 0,13 oxydi 
cupri. (Poggend. Ann., Vol. LXIII. 1844. p. 327.) 
Fiorr. 8. C. eut. orphnioconius.*) {Braumtrichiger eut.C.) 
Comp. cb. Columbitae eut. orpbnioconii Bodenmal- 
sensis (pond« sp. 5,7) auctore H. Rose: 79,68 c. 
acidorum niobii et pelopii, quae, antea pro 
acido tantali habita, novissime ab Henrico Rose 
reperta sunt, cum exigua acidi tantali copia, 15,1 
oxyduli ferri, 4,65 oxjduli mangani, 0,12 oxydi 
stanni, 0,12 oxydi cupri. (Loc. cit. p. 328. Vol. 
LXVIIL 1846. p, 115 sq.) Comp. cb. Columbitac 
eut. orphn. Connecticutensis (pond. sp. 5,32) au- 
ctore Grcwinko: 80,06 acidi niobii cum minori 
copia acidi pelopii ac perexigua copia acidi tan- 
tali, 12,59 oxyduli ferri, 5,97 oxjduli mang-ani, 
0,96 oxjdi stanni, 0,44 oxjdi cupri cum oxydo 
plunibi. (Loc. cit. VoL LXX. 1847. p. 572.) 

Auctore R. Hernianno in Columbite eut. II- 
menico 80,47 cent. acidi cujusdam, quod acido 
tantali simile est, cum exigua acidi niobii et ilme- 
nii copia, 8,5 oxyduli ferri, 6,09 oxjduli mangani, 
2,4 magnesiae, 2,0 yttriae et 0,5 oxyduli uranii 
continentur. (Erdm. Journ., Vol. XXXVIII. 1846. 
p. 121 sq. Poggend. Ann., Vol. LXXL 1847. p. 168.) 
Auctore Henrico Rose vero Columbites eut. 
Ilmenicus fere merum niobii acidum nec nisi per- 
;» exiguam acidl pelopii particulam continet, (Pog- 

*) H. e. pulvcre fuaco. 
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gend. Ann., VoL cit. p. 169.) et aiictore Brom ei- 

sio partes chem. hnjas Colnmbitae hae sunt: 

78,599 c. acidi niobii cum restigio acidi pelopii, 

18,761 oxjduli ferri, 4,483 oxyduli man^ani et 

jttriae, 3,011 ma^esiae, 0,753 calcariae, 0,564 

oxydi uranii, 0,004 oxydi cupri. (Loc. cit. p. 168.) 

Appendir. Aes tantaliferum a Breithauptio Hart- 

tantalerz nominatum (Ilde/onsit; Haid,} 

generi Columbitae fortasse adnumerandum est. 

44. CersnMultes». (/erfiufimit.) 
Spec. 1. F6i|;iisomtes grSnlandicns. 

Gronlandischer Fergusonit. 

Fergasonit; Haid. Sjnaphlnen; Br. PyTamtdales Melanen; H. 

45. Yttrotautallteis». (IjlttrotantiiUtO 
Spec. 1. Tttrotantalites eiyptocrystallns. 

Kryptocrystallinischer Yttrotantalit. 

YUerUntal; Eckeberg. Tantale oxydt^ yttrirere ; H. Yttrotantalitet PbilU 
Yttrocolambite; Dana. 

Var. 1. Yttr. cr. nlgrlcans. {GrauUchschwarzer kr. F.) 
Var. 8. Yttr. cr. piceus. (Pechschwarzer kr. F.) 
Var. 3. Yttr. cr. flavido - fuscus. (Gel6lichdrauner hr. F.) 
Appendia:. Euxenites. (Euxenit ; Th, Scheerer.') Hfon 

satls cognitus ; compositione chemica Yttro- 

tantalitae similis, sed minori pondere spec. 

aliisque notis ab eo diirersiis. (Poggend. 

Ann., Vol. L. 1840. p. 149 sq.) 

46. Samarskiteis»* (^amardkit)'^) 
Spec. 1. Samarskites Ilmenicas. 

Hmenischer SamarsJcit. 

Samarskiti H. Rose. Uranotantal; G. Rose. 

Haec species, sub nomine Uranotantali a Gnsta- 
vo Rose primum descrlpta (Poggend. Ann., Vol. 
XLVlil. 1839. p. 555 sq.), auctore de Peretz 
composita est ex 56,0 cent. acidi niobii cum acldo 
scbeelil, 15,9 oxjduli ferri, 16,7 oxjdi uranii, 
11,04 terrae yttriae, 1,02 calcariae, 0,75 magne- 

*) Nomen in honorem praefecti de Samarski, viri de re metallica Si- 
biriae oi)time meriti ab Henrico Rose huic nietallolithorum generi im- 
positum. 
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siae. (Loc. cit Vol. LXXI. 1847. p. 162.) Auctore 
Henrico Rose !n bac specie Ilinenica ma^na 
acidi scheelii copia cnm acido niobii conjuncta est. 
Appendix. Yttroilmenites. {Yuroilmenit; R. Ht- 
mann. Auctore Hermanno prinium pro Yttro- 
titanite, deinde pro Uranotantalo Rosii ba- 
bitus.) Crystalloruni formis rhombicis Co- 
lumbitae eutomo similibus, pondere spec. 
= 5,4; auctore R. Ilermanuo conipositus 
ex 5798 c. acidi ilmenii, metalli, qnod no- 
vum nietalloruni genus esse putat, IS^S t. 
yttriae, 13,61 oxjduli ferri, 2,27 oxjduli 
cerii et lanthani, 1,869 oxjduli uranii, 0,31 
Qxyduli man^ani, 0,5 caleariae. (Erdm. 
Joura., Vol. XXXVIII. 1846. p. 119 sqq. Vol. 
XL. 1 847. p. 474.) Auctoribus G u s t a v 
et Henrlco Rose Yttroilnienites a Sa- 
marskite non diversus ot acida dno inter 
se conjuncta, aciduni niobii et scheelii, quae 
in Samarskite continentur, ab Hermanno 
pro oxydo novi metalloruni ^eneris sive 
pro acldo ilmenii habita sunt, cujus erroris 
causas Henricus Rose exposuit. (Pog- 
gend. Ann., Vol. LXXI. p. 164.) Herman- 
nus autem Yttroilmeniten suum a Samar*- 
skite dliTerre contendit. (Erdm. Joum., Vol, 
XL. 1847. p. 475.) 

47. IJraiiO|ilsg»l<;efii« (tKran0pi|ftt s. Hhmptiitxy) 
Spec. 1. Uranopissites solidns. 

Dichtes Uranpecherz. 

Pecherz; W, Ur^opechen, Pechuran; Hausnit Peclibiende. Schwar^- 
uranerx. Unthenbares Uranerz } BL Ur»nin} Haid. Urane oxydul^ ; H. 
Pitchblende; Phill. 

WOblerus in Uranopissite solido aliqnad vana* 

dii particulas immixtas deprehendit. (Poggend.Ann.^ 

Vol. LIV. 1841. p. 600.) 

Appendijc. 1. Aeris, cui Breitbauptius nomen 

Sohweruraner» imposuit, admodum 

imperfecta est cognitio. 
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2f Pittiuerz; Br. Aes olim Uranoplg* 
sitae ainumeratum, nonnullla nolis dl- 
sUnclum, sed parum exploratum. 

3» Coracltes. (Coracite; L. Le Conte.) 
Uranoplssltae slmlUsy atypotus, solldns, 
pond. spec. == 4)37 > pulvere ravo^ 
oxjdulum uranll, terram arglllaceam et 
thorlnam contlnens. In vena Syenltaef?) 
prope lacuni superiorem Amerlcae se- 
ptentrionalls nuper repertus. (Silliman 
americ. JoUm., 2 Ser., Voi. III. 1847. p. 
173 aq.) 

48. Caitslterltes. {^imftm b. gmffxUxit) 
Spec. 1. Cassiterites dystomns. 

Dystomer Zinnstein. 

ZiDnen. PyramiiUlea Zinnen. ZiQngfaapen. Zinnxwltter. EUin oxydtf ; H. 
C»8sit^rlte} BeucL Osjde of Tin) Phlll, KoaaftB^oi^ Piumbum candi- 
dum ) Plin. 

Subsp. 1. Cassiterltes d, vulgaris. (Gemeiner dyet. Zinnetein.) 

ZiD|iste(n ; W. 

f^ar. 1. C. d« Y. piceus. {Sohwarxer g. d. Z,) 

Var. %• C. d. T. fuscns. {Brauner g. d, Z«) 

Var. 3. C. d. v. flavidus. (Gelier g. d. Z.) 

Var. 4. C. d. v. ravldns. {Grauer g. d. Z.) 

Var. 5. C. d. v* albldus. {Weieelicher g. d. Z.) 

jSubsp. 2. Cassiterites d. fibrosos. (Faeeriger dyet. Zinmtein.) 

Corniscbes Zinnen$ W. Fafleriger Zipnsteln. Faseninnen^ Eisenzinnen, 
Holzzinn, 

40. Eulytluuiste (tfnlQttn s. fixtftixmwxX}^.) 
Spec. 1. Ealytinas sazonicns. 

Sdchsischer Eulytin. 

Wismuthblende , Blendeen, Euljtin; Br. Kieselwismuthen. Anenikwis- 
muth; W. 

Appendix. ^Atelestites; Br» Speotes dujiia bis- 
mutbifera. 
Appendia; ad trlbum Cassiteritoldeornni. 

Dnbia genera plumbifera, dnbie boc loco coUocata. 
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50. «Plattiierlteis». (||l(attnetit) 
Spec. 1. Plattnerites ciyptotomns. 

Krj/ptotomer Plattnerit. 

Schwerbleien; Br. Plftttnerit^ Haid, Braunbleioxjrd ; Hausm» 

Hjpcroxyduin plumbi esse fertur. 

51. "i^JIIaissleotltes. (JUapkatit s. |lletj|l5tteO 
Spec. 1. Hassicotites flavns. 

Gelbe Bleiglatte. 

Bleiglatte. Glatte. Bleigelb. Massicot. Mol.vbditis; IMtn. 

E. METALLOLITHI RUTILITOIDEL 

VutUarttBe IHetaaoUtlie. 

{Rutiliioide,) 

(Pond. sp. = 4,0 — 6,0, unius 3,8 — 3,9.) 

52. Cerltes. (Cerit) 
Spec. 1. Cerites saecicus. 

Schwedischer Cerit* 

Cerlt; Hlsinger. Cererlt; Klapr. Cerinstefn ; W. Kieselcerit Untlieilbares 
Cerererz^M. Cffrium ox>d(f siliceux rouge; H. 

Conip. ch. auctore R. Hcrmanno: cent. 26,55 
oxjduli cerli, SSjSS oxydi lanthani, 16,06 terrae 
siliceae, 3,56 calcariae, 3,53 oxydi ferri, 1,68 
t argillaceae, 0,27 oxydi mangani, 9,1 aquae ct 
4,62 acidi carbonis. (Erdm. Joum., Vol. XXX. 1843. 
p. 193 sq.) Oxydum lanthani in Cerite suecico ab 
Hermanno detectuni est. 

53. Zliieites. (1iot|)3inker3 s. <^inkit) 
Spec. 1. Zinoites americanns. 

Ameriianiaches Rothzinierz. 

Prlsmatlsches, deinde rhomboedrlsches Zinkerz; M. Rothzinkerz ; Br. Zink- 
oxyd;Haasm. Zinkit; Haid. Zinc oxyd^ ferrifere brun - rouge&tre ; H. 
Oxyde rouge de Zlnc ; Beud. Red Oxyde of Zinc ; Bruce. 

Comp. ch. Zincitae americani Sterlin^ensis auctorc 
Whitneyo: 96,19 c. oxjdi zinci, 3,7 oxjdi man- 
gani. (Poggcnd. Ann., Vol. LXXl. 1847. p. 172.) 

54. Cuprltes». (Viotl)knpUvtti s. ^upnt.) 
Spec. 1. Cnprites barytimns.*) 

Barytimes RothJcupfererz. 

*) Sic dictus, qnia permagnani (88,9 cent.) cupri copiam continet ideo- 
que magni preiii «st. BaQvt^f40s signlficat preiiosus, quasi gravis pretio. 
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nothkupfererz; W. Oktaedriflches Karfererz; M. Kupferroth; Hhusi». 
Rothkuprtr:;la«. Kupferlebererz. KuprltjHaiiU Culvre oxydul^; H. Ued 
Oxyde of Copper; Phlll. 

Var. 1. C. b. lamellosus. (Blattrigeg b. R.) 
Var. 2. C. b. solidns. (Dichtes b. R.) 
Appendiar. Cuprites bar. terreus (erdiges Rothkupfer- 
erz) fex Cuprite barjtimo et ex Haeniatite 
rubro ochraceo mixtus esse yidetur. 

55. ^Chaleotrlclilteig». (Cljatkotridjit) 
Spec. 1. Chalcotrichites camiiiieas. 

Karminrother CAalkoiricAit. 

Haarformlges Rothkupfererz; W. Kupferbluthe. CuiFre oxyduld capll- 
lairc; H. 

56. RutUltes. (Hnttt.) 
Spec. 1. Ratilites eatomus. 

Eutomer Rutil. 

Rutil etlNlgrin; W. Perltomes Titanerz ; M. Titanschorl. Eisentitan. G*l- 
lizinlt. Sagenit. Crispit, Turrit. Titane oxjd^; H, 

Var. 1. R. eut. nobilis. (Edler eut. Rutil) 

Comp. ch. Rutilitae eut. nobilis St. Yrieuxensls 
auctoreDamourio: 97,6 cent. acidi titanici, 1,55 
oxydi ferri. (Ann. dc Chim. et de Ph., 3 Scr., T. X. 
1844. p. 414 Bq.) Iteratis analjsibus H. Rose 
docuit, Rutiliten eut. nobilem ex solo acido tita- 
nico constare nec nisi exiguam oxydi ferri copiam 
immixtam habere. (Poggend. Ann., Vol. LXI. 1844. 
p. 513.) 

Var. 2. R. eut. piceus. (Schwarzer eut. Rutil.) 

I9igrin;W. Eisenrutil. 

57. Aiiata(g»liig»« (Jlnata0.) 
Spec. 1. Anatasias microcrystallas. 

Mikrocrystallischer Anatas. 

Oktaedrit; de Saussure et W, Oisanit ; de la Meth^rie. Dauphinit Pjra- 
midales Titanerz; M. Titane anatase; H. 

Var. i. A. m. caeruleus. (Blauer m. J.) 

a. Unicolor. 

b. Dichromaticus. (Brasiliensis.) 
Var. 8. A. m. viridis. (Gruner m. A.) 
Var. 3. A. m. flavus. (Gelder m. A.) 
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Var. 4. A. m. fuscus. [Brauner m* A.) 

Fiar. 5. A. m. mulUcoIor. {Vielfarbiger m. A.) 

58. IlreolLltes. (|lr00ktt.) 
Spec. ]• Brookites placocrystallns.*) 

Plakocrj/stallischer (tafelf&rmiger) Brookit. 

Juriiiite; SoreL Brookite; Levv. SknpaiJn* 

59* JPyroeliloriis* (|li)r0d||l0r.) 
Spec. 1. PyrocUoms ciyptotomns. 

Kryptotamer Pt/rochloi^. 

Pjrrochlor; Wdhler. OkUedrisches Tltmierz} Hald. 

Pjrochlorus cr. Miascensis anctoribus W<)hIero 
et R. Hermanno compositus est 1) ex 62 — 67 
cent. oxjdi (antali cum parra copia oxydi titanici, 
conjunct. cum calcaria, thorlna (anct. Wohlero) 
yel zirconia (auct« Hermanno; Erdm. Joum., Vol. 
XXXI. 1844. p. 94 gq.), oxydo cerii aliisque; 2) ex 
natro cum fluore et 0,5 — 1,0 aquae. Auctore 
Wdhlero Pyrochlorus cr. Miascensis has partes 
continet: 67,37 c. acidi tantali cum paucis acidi 
titanici particulis, IS^iS thorinae ct acidi cerii, 
IO9984 calcariae, 0,81 yttriae, l,t8 oxjduli ferri, 
0,14 oxjduli man^ani, 3,93 natri, 3,23 fluoris, 
1,16 aquae. (Poggend. Ann., Vol. XLVII. 1839. p. 
83 sq.) Thorinam in Pjrochloro Miascensi conti- 
neri, nova analysi facta W<)hlerus nuperrime 
contra R. Herniannum denuo asseruit. (Wohl. 
u. Lieb. Ann. d. Chem., Vol. LXL 1847. p. 264.) 
Pjrochlorus Brevig^ensis auctore WiJhlero prae- 
ter 67,0 cent. acidi tantali, 5,16 oxjdi cerii et 
thorinae, 9,87 calcariae, 1,32 oxjdi ferri, 1,0 
pxjduli mangani et 1,68 fluoris, etiam 4 — 5 c. 
oxydi uranii et 7 aquae immixtas habet. (Loc. 
cit. p. 89 sq.) Hayesius in Pyrochloro cr. Fre- 
drikswamensi 53—59 cent. oxjdi tantali, 18—20 
oxjdi titanici, 16 — 19 terrae calcariae cum exi- 
guis particulis oxjdi ferri, mangani, uranil, stanni 



*) IJXteicoxpv<fTccUos (ex nXccx6etg)f forma crystallina tabulaeformi tenui. 
Crystalli enim Broolcitae tabolamm tennium formam habent. 
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et plumbi contineri contendit. (Silliman americ. 
Journ., Vol. XLVI. 1844 p. 164.) 
AppendtJc. \. Mlcrolithus {Mikroliih ; Shepard), Che- 
sterfieldensis , Pjrochloro proximus, au- 
ctore Hajesio ex 79,6 c. oxjdi tantali, 
10,8 calcariae, 8,3 oxjdi uranii aliisque 
oxjdis constat. (Sillim. am. Joiirn. 1. c. 
p. 162.) 

2. Nora mineralium species, auctore Te- 
schemachero ^Columbate of Li- 
roe^ et Pyrochloro similis, crjstaHis mi- 
nntissiinis (octaedris sjstematis tetrag^o- 
nalis), colore albido, in saxo quodam 
Yulcanio insnlae azoricae St. Michaelis re- 
perta est. (Sillim. am. Journ., 2 Ser., VoL 
III. 1847. p. 32 sq.) 

60. Aeseliyiiltefii. (^f4)9mt) 
Spec. 1. AescliyiiiteB liasceBSis. 

Miaahischer jieBchynit. 

AescJi^nit; Beczelius. DyBtomes Melanera; M. 

Anctore R. Hermanno Aeschjnites Miascensis 
compositus est ex S5,05 cent. acidi niobii^ 10,56 
acidi titanici, 17,58 zirconiae, 4,62 yttriae, 15,59 
oxjduli cerii, 11,13 oxydi lanthani, 4,3S oxjdnll 
ferri et 1,66 aquae cuni particula fluoris. (Erdm. 
Joum., Vol. XXXVIII. 1846. p. 118.) 

61. Polyerasluse (^cixilkxM.) 
Spec 1. Polycrasins snecicns. 

Schwedischer Pblt/kras» 

Poljrkras; Th. Scheerer. 

Prismate rhomhico angnl. 140^, structura crjstal- 
lina non conspicua, pond. spec. = 5,09 — 5,18; 
auctorc Scheerero constans ex acido titanico, 
acido tantali, zirconia, jttria, oxjdis ferri, uranii, 
cerii et exig^ua terrae argillaceae copia. (Keilfaaui 
Gaea Norwegica, Fasc. II. 1844. p. 329 sq. Pogg. 
Ann., Vol. LX. 1844. p. 429.) 
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6S. Hensltes. (<|tten9it) 
Spec. 1. lengites Hiascensis. 

Miasiischcr Mcngit. 

Mengit; G. Rose. Umenite; Brooke. 

Cliemica liujus speciei natura nondum co^nita est. 

63. PolymlgHytes. (|l0li)miflni)t.) 
Spec. 1. Polymignytes ischnoprismaticns.*) 

DUnnprismatischcr PoljfmignyU 

Polymignit; B«neUas, Prismatisches Melanerz; M. 

64. Tselieflrkliiltes. (€|Vi)effktnit.) 
Spec. 1. Tscheffkinites pyraphrodes. **) 

P^raphrodischcr Tschcffkinit. 

Tscheffkinit; G. Rose. 

Atypotus; pond. spec. = 4,5 — 4,6; piceus, pul- 
vere fusco; auctore Henrico Rose compositus 
ex 47,99 cent. oxydorum cerii, ianthani et didy- 
mii, 80,17 acidi titanici, 81,04 terrae siliceae, 
3,5 calcariae, 0,83 oxyduli mangani, 0,82 ma^ne- 
siae, 0,18 kalii et natri. Inter mineralia Miascen- 
sia nuper detectus. (Poggend. Ann., Vol. LXII. 
1844. p. 591 sq.) 

65. PerowsUtes. (|ler0tiidkit.) 
Spec. 1. Perowskites lencoconins. 

Wcissstrichigcr Pcrowskit. 

PeroiYsklt; G. Rose. 

Sjstemate cubico, pondere spec. = 4,0, colore 
nigro et fusco, pulvere albido. Cafi. (Poggend. 
Ann., Vol. XLVIII. 1839. p. 658 sq.) Uralensis. 
Titanitae proximus. — Descloizeaux in uno 
crystailo Perowskitae leucoconii novem formas di- 
yersas sjstematis cubici combinatas depreliendit, 
170 plana continentes. (Ann. de Chim. et de Ph., 
3 Ser., T. XIIL 1845.p. 339 sqq.) 
Var. 

*) Ita cognominatns , qaia crystalli Polymignytae longonim et graoi- 
liiim prisniatum forniam habent. ('itfj^yoV = tenuis , gracilis.) 

*♦) Tscheffkinites celerrime igne candescit et in massam spumosam sive 
buUantem commutatur, id quod cognomine pyraphrodes (ex vocabuiis 
TtifQt ignisy et d(pQ<iid^Sf spumosusy oomposito) significatur. 
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Far. i. P. 1. niger. {Schwarzer w, P.) 

Auctore Jacobsone compositus ex 58^96 cent. 
acidi titanici, 39,2 calcariae, 9,06 oxydali ferri 
cnm exig^na particnla oxjduli mangani. (Poggend. 
Ann., Vol. LXII. 1844. p. 597 sq.) 
Far. 8. P. 1. fuscus. {Brauner w. P.) 

Auctore Broolrsio continens: 59,0 c. acidi tita- 
nici, 36,76 calcariae, 4,79 oxjduli ferri cunrexi- 
gua particula oxjdi niangani, 0,11 magnesiae. 
(Loc. cit.) 
Appendijc ad tribum metallolithorum rutilitoi- 
deorum. 

!• Warwicliites. {Warwichit; Shepard.) 
Species obscora, auctore Shepardo ex 
titanio (64,7), ferro, iluore et jttria compo- 
sita. (Poggend. Ann., VoL LII. 1 841 . p. 242.) 
2. Thorites. (IWi^; Berz.) Species du- 
bia; ex thorina, terra siiicea, calcaria, 
aqua etc. composita. 



Ordo IX. 
AMPHIBOLITAE. 

{HornbUndartige MineralUn.') 

I. AMPfflBOLITAE TITANITOIDEI. 

Q:itanitartt0e ^mplytb^ltte. 

(Tiianjioide. Sphenoide.) 
(Pond. sp. =s 3,4 --3,69.) 

1. Tltaiiltefi». (titanit.) 
Spec. 1. Titanites polymorpliiis.*) 

Polymorpher Titanit. 



*) Propter multiplices , quas offert, crystalloruni formas sic dictui. 
Glocker, S/nopsis» 6 
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BraiinineiiakQrz «t Gelbmenakcni W. Titoalt et Sphcn. Tlt»n«path. Pris- 
natlsche» TttJinerx; M. Tltane sHiceo - calcalre ; H. Sph«;nei Beud. 

Var. 1. T. p. Bobilis. {Edler p. Titanit.) 

Sphen. Ligurit 

a. T. p. Bob. viridis. {Gr&ner e. p. T.) 
Conp« ch. TitaBltae p. nobilis flavido-viri- 
dis ex valle Zillerthal auctore Henrico 
Rose: 38^9 cent. terrae siliceae, 40,0 acidi 
titanici, 19,62 calcariac. (Poggend. Ann., 
VoLLXlI. 1844, p. 257.) 

b. T. p. nob. flavus. {Gelber e. p. T.) 

c. T. p. nob. bicolor. {Zwei/ardiger e. p. T.) 
Var. %. T. p. vulgaris. {Gemeiner p. Titanit.) 

Braunmenakerz. Gelbmenakerz ex parte ; W. Titanit. 

Senieline; Fleorian de Bellevue. 

a. T. p. vulg". flavus. {Gelber gem. p. T.) 

b. T. p. vnlg. fuscus. {Brauner gem. p. T.) 
Comp. cb. Titanitae p. vulgaris fusci Aren- 
dalensis auctore Rosales: 31,9 e. terrae 
siliceae, 40,92 aeidi titanici, 22,25 calcariae, 
5,63 oxjdi ferri. (Loc. cit p. 263.) 

Pictltes, Spinther (Turnerites) et Ledererites 
ad Titaniten p. vulgarem pertinere dicuntur. 

Spec. 2. «Titanites manganiciis. 

Manganischer TitaniU. 

Greenoughlt. Greenovke; Dufr«?noy. Manganischer Titanft; Br. 

Colore carneo vel roseo. (Poggcnd. Ann., Vol. LI. 
1 840. p. 290.) Auctore D e I e s s e o compositus ex 
30,4 c. terrae siliceae, 42,0 acidi titanici, 24,3 
calcariae^ 3,6 oxj^nW man^ani. (Ann. des mines, 
4 Ser., T. VI. 1844. p. 325.) Marignac mino- 
rem oxjduli mangani copiam in eo deprehendit. 
(Ann. de Chim. et de Ph., 3 Scr., T. XIV. 1845. 
p. 49.) 

S. WSlilerltes. (m^UxW.) 
Spec. 1. WSMerites norwegicns. 

Norwegischer Wdhlerit. 

Wfihlerit; Th. Scheerer. 

Buritie et pondere spec. Titaniten polymorphum 
aeqttans; auctore Th. Scheerero composltus ex 
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30,62 c, terrae sillceae, «6,19 calcarfae, 15,17 
zlrconiae, 14,27 acldl UnUli, 7,78 natri, 2,1« 
oxjdi ferri, 1,55 oxjdali mangani, 0,4 magnesiae, 
0,24 aqnae, (Poggend. Ann., Vol. LIX. 1843. p. 
327 sq. Vol. LXI. 1844. p. 222.) 
Far. 1. W. n. flavos. (Gel6er n. Wohlerit.) 
Var. 2. W. n. foscus. {Brauner n. Wohlerit.) 

3. "^irttrotltaultes. (tjlttri^titanit) 
Spec. 1. TttrotitaiiHes Arendalensis. 

Arendalitcher Ytirotitanii^ 

TttroatMiit{ Th. Scheerer. KeUhauit; Axel Erdmano« 

Crjstallinus, distincte lamellosus, atjpotus; duritie 
inter Quarai et Orthoclasil duritiem intermedia, 
p«ndere spec. ^ 3,69; auctore Th. Sciieerero 
ex terra silicea, calcaria, yttria, acido tiUnico, 
oxjdis ferri et mangani, terra argillacea et magnc- 
sia constans. (Poggend. Ann., Vol. LXill. 1844. 
p. 459 sq.) Non satis exploratus. 

4. '('Oerstedtltes. (®er|TlrttitO 
Spec. 1. Oerstedtites zirconioides. 

Zirkonartiger Oerstedtit. 

Oersteiltil; Forchh^naner. 

Appendtjp. Mosandrites. (Mosandrit; Axel Erd- 
mann*) Imperfecte cognitus; ex oxjdo 
cerii et lanthani, acido UUnico et terra si- 
licea constare dicilur. 

11. AMPHIBOLITAE ALLANITOIDEI. 

JUiatiitartide ^iiq»l|ib0lttr. 

(AUatiiioide.) 

(Pond. sp. =rs 3,8 — 4,2.) 

6. Ciadollnltefite ((i!5a)»alinit.) 

Spec. I. Gadolinites polioconins.*) 

Grau9trichiger Gadolinit, 

*) Konien ex noXtdgf ravus; et xoW», pulvis, formatum, pulverelli ra- 
vum significans, qui aiit inciso aut contrito Gadoiinite efficitui*. 

6* 
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«a4ollntt$W. Ytterblt Ytterit. Yttersteio. ^< mlprUmaUeclies MelAii- 
er2$M. Gadolinite; H. 

Far. 1* G. p. concliatns* (Mu9chliger gr. GadoUmL} 

Glasiger Gadolinit. 

Var. 8. G. p. confragDsns. {IJnebener et BpUttriger gr, 
GadoUnii.') 

Si .chenilcam Gadolinitae polioconii conipositioneiii 
respicimus^ duae ejus sunt auctore Tli. Scliee- 
rero varietates, quarum altera 2 — lOcent. terrae 
gljcinae^ aitera, quae liac terra caret, 6^0 — 16,9 c* 
oxjduii ceril continet. Maxima g^Iycinae copia est in 
Gadolinite pol. Hitterdensi, qui auctore Th. Schee- 
rero compositus est ex 44,96 c. yttriae, 25,59 t. 
siliceae, 12,13 oxjduli ferri, 1,81 oxyduli cerii, 
10,18 gljcinae, 0,23 calcariae, 6,33 oxjdi lan- 
thani. (Poggend. Ann., Vol. Ll. 1840. p. 474. Vol. 
LVI. 1842. p. 479 sq.) Nnm hae varietates cheiui- 
cae varietatibus supradlctis Gadolinitae p. conchatl 
et confrag^osi respondeant, nondum constat. 

6. AUaiiltege (JiaanitO 
Spec. 1. AUanifes Ortliites. 

Orihitiacher Allanit. 

Orthlt; Berzelios. 

Pond. sp. = 3,37 — 3,45; immixta yttria et aquae 

copia varlante, = 2,5 — 8,7. 

Appendijc. 1. Quaecunque de Bodenite {Bode^ 
nit; Br,) allatae sunt notae cum 
Allanlte Orthite congruunt. Prae- 
ter oxjdulum cerii, oxydum lan- 
thani, oxjdum ferri, terram sili- 
ceam, argillaceam et calcariam, au- 
ctore Kersteno etiam yttriam et 
aqoam continet. (Poggend. Ann., 
Vol. LXIIL 1844. p. 135 sqq.) 
2. Orthiten Ytterh jensem, cui 
maxlnia (21—29 c.) yttriae et nii- 
nima (4,5 — 5,0) oxjduli cerii co- 
pia immixta est, Orthiten cum Ga- 
dolinite comnilxtum B e r ai ei i u s, per 
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cuUarem aatem speclem esse Tli* 
Bcheereriis exisUmat. (Poggend* 
Ann., Vol. Ll. p. 485,) 

3. Pjrorthites Berzelio Orthites 
cnni carbone et aqiiae majori co- 
pia commixtus esse videtur. 

4. Auralites {Auralit), AboeDBis, 
Allanitae Orthltae similis esse di- 
citur, 

Spec. S. AUanites Ilmenicns. 

Ilmentscher uillanii, 

Uralorthit; R. Hennann. 

Pond. sp. .= 3,4. Caret yttria, cujus loco S cent. 
magnesiae jmmixtae 9unt« Auctore R. Herman- 
no coniinet: 35,49 cent. terrae sillceae, 18,81 t. 
argillaceae, 10,85 oxydull cerii, 9,25 calcariae, 
13,03 oxyduli ferrl, 6,54 oxyduli lanthani, 8,37 
oxjdi mangani, 2,06 ma^neslae, 8,0 aquae. (Erdm. 
Jonrn., Vol. XXIII. 1841. p. 273 sqq.) 

Spec. 3. Hlaiiites vnlgaris. 

Gemeiner Allanit. 

Allanit ; Thomson. Tetartoprismatisches Melanerx;M. C«jriiim oxjd^ ■&!{- 
«eux noir$H. 

Pond. sp. = 3,5 — 3^7. Caret yttria et aquae 
valde exiguam coniinet coplam aut nullam. Alla- 
nites vulg. Snarumensis auctore Th. Scheerero 
his partibus constat: 34,0 ceni. t. siliceae, 16,4 
t. argillaceae, 15,51 oxjduli ferri, 13,73 oxyduli 
cerii, 7,8 oxydi lanihani, 11,75 calcariae et 0,56 
ma^nesiae. (Poggend. Ann., Vol. LI. 1 840. p. 476.) 
Appendijc* Torrcliies ( Torrelit; Renwick) ad 
Allaniien vulgarcm periinere diciiur. 
Spec. 4. Allanites ponderosns. 

Schwerer AHanit. 

Cerin ; Berzelius. Schwarscerinerz; Br. Prismatuidisches Melanerz; M. 

Pond. sp. = 4,17 — 4,2. Carci ytiria; aquae con- 
tinet valde exi^uam coplam. Allanlies pondero- 
sus Rlddarhytiensis auciore Th« Scheererd com- 
posiius est ex 32^06 c. t. sillceae^ 2*398 oxjdtili 
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cerit, t5,96 oxjdi ferri, 2,45 oxydi laniliani, 
89O6 ealcariae, 6,49 t. argillaceae, 1,16 nia^e- 
siae, 0,6 aqaae. (Peggend. Ann., Voi. LL 1840. 
p. 477.) 

Ifl. AMPHIBOLITAE LIEVMTOIDEI. 

<ftetirttartt0e ^ttt)il|tbirlit(. 

(Uevriioide») 
(Pond sp. = 3,9 — 4,1.) 

7. EileTrltes* (fteorit.) 
Spec. 1. LieYrites melanoconins. 

Schwarzstrichiger Lievrit. 

ilralt; Steffens. Kieselkalketsen. Diprismattsohes Melanerz ; M. Y<^nite; Le- 
Uevre. F«r calcareo - siliceux ; H. 

Comp. cli. Lievritae nielanoconii Elbani auctore 
Rammelsbergio: 52,683 cent. oxjduli ferri, 
29,831 t. siliceae, 12,437 caicariae, 1,505 oxjduli 
man^ani, 1,62 aquae» (Pogg^d. Ann., Vol. L. 1840. 
p. 159 sq,) 

8. ^Welirlltes. (Weljtlit) 
Spec. 1. Wehrlites polioconins. 

GraustricTiiger Wehrlit. 

Wehrlit; v. Kobell. (Lievrit; Zipser.) 

Appendia?, 1. Fayalites. {Fayalit; C. G. Gmelin.) 
Dubius^ scoriae fomacis simillimns, mi- 
neralibus simplicibus vix adnumerandus ; 
pond. spec. = 4,14. Auctore C. 6. 
Gmelino praecipue ex terra silicea et 
oxydulo ferri compositns, quibus con- 
Junctae sunt terrae argillaceae, oxjduli 
mangani et oxjdi cupri aliquae partes. 
(Poggend. Ann., Vol. LL 1840. p. 160 sqq. 
261 sqq.) 

2. Eschwegites. (Eschwegit; Doberei- 
ner.) Dubii g^eneris et loci, quuni nihil 
de eo constet, nfsi quod ex terra silicea 
et oxydttlo ferro compositus sit. 
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IV. AMPHIBOLITAE ISOPTROIDEI. 

(Tsopyroide.) 
(Pond. 8p. = 2,9 -8,2.) 

Spec 1. Pelylithns monotoinns.*) 
Jionotomer Polylith. 

Polylith; Thomson. 

Spcc. 1. bopynis cornubicms. 

Comwalliser Isopyr. 

l8op7r;Haldiiiser. 

11. Wlelitlsltest (milid^tifit) 
Spec. 1. Wichtisites magneticus. 

Magnetischer Wichtisit^ 

WichUsit 5 Haasm, Wichtj^ne ; Laurent. 

12. «laiieopliftiieis* (tflattk^pl^an.) ^ 
Spec. 1. Glancophanes cycladions. 

Cykladischer Glaukophan. 

Glaukophan ; Hausm. 

Structuira crystallma distincta rboinbeo - prismati- 
ca(?), pond. spec. = 3,1; nigro - caeraleus ; au- 
ctore Scbnedermanno compositus ex 56,49 cent. 
t. siliceae, 12,«3 t. argillaceae, 10,91 oxydi ferri, 
7,97 magnesiae, «,25 calcariae, 9,28 natri et 0,50 
oxyduli mang-ani. In insula Sjra, cycladica, reper- 
tus. (Erdm. Journ., Vol. XXXIV. 1845. p. 238 sqq.) 

13. "^l^lolaniM* (yi0lant) 
Spec. 1* Tiolanns Pedemontanns. 

Piemontesischer Violan. 

Violan;6r. 

Licet de natura cbemica bujus specfei analysi nu- 
meros partium describente nondum edocti sinius, 
tamen babitu Glaucopbanae adeo simills est, ut 
fortasse eidem generi subjungenda sit. 



♦) Proptcr pcrfectam structuram lamcUoaam unicam »io diutns. 
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Appendijp ad tribam AnipliibolUarum Isopyroideorum. 

Hypochlorites. (Hypochlorit ; Schuler. Gr&n- 
ehenerde ex partc; W,) Spccics dubia, quam 
nonnulli cx partibus uicchanice inter se junctis 
constarc existimant. Si notas ejus physicas et 
compositioncm chemicam respicimus, huic tribui 
adnumerari posse videtnr. — Lapis quidam Hy- 
pochloritae similis, majorl terrae igiliceae copla in- 
sig^nis, sed auctore Kcrsteno mechanice niixtus, 
prope Braunsdorf Saxoniae nuper repertus est. 
(Erdm. Journ., Vol, XXXI. 1844. p. 103 sq.) 

V. AMPHIBOLITAE AUGITOIDEI. 

^it^itarttae <9lmpl)tbiilttr. 

(Pond. spec. ^3,2 — 3,5, solius generis Amphiboiitae 2,9 — 3,4.) 

14. Acmltes.*) (^kmit) 
Spec. 1. lcmites norwegicus. 

Norwegischer Akmit. 

AkmltjBerzelius. Katrosiderit ; Steffens. Paratoiner Augltsp.itli ex parte; M. 

NaSi-l-FeSi». Ranimelsbcrg'. (Poggend. Ann., Vol. 
LXVIU. 1846. p. 506.) Franciscus dc Kobcll 
et Ramnielsbergriiis exiguam ferri titanici co- 
piam (3,1) mechaiiicc immixtam in Acmiie norw. 
rcpcrcrunt. (Rammelsb. Repert. H. II. 1845, p. 6.) 
Var. 1. A. n. viridis. (Gr&ner n. Akmie,) 
f^ar. 2. A. n. fuscus. (Brauner n. A.) 
Var. 3. A, n. piceus. (Pechschwarzer n. A.) 

15. Aiisltes. (^nfltt.) 

A. Ausitae normales. (Uf^rtttale ^uBtU.) 
Spec. 1. Angites Pyroxenns. 

Pi/roa^ener Augit. 

AugltjW. Pentaklasit;Hausm. Paralomer Augitspath; M. Pjroxfene;H. 

Subsp. 1. Aug^ites Pyroxenus nobilis. (Edler p. Augit.) 
^'- ^- ^- P* n- Diopsius. (Diopaischer e. p. A.) 
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IMopsM. Alalit et Mussit. Prote». Diop8id«;U. Baikalit; (Sc- 
vergin.) Maclurit ; Nuttall. 

Aag^ites P. a. Diopsiiis Achmatowskensis auctore 
R. Hermanno continet: 53^97 cent. terrae sili- 
ceae, 17,86 magnesiae, 25,6 calcariae, 9,0 oxy- 
duli ferri , 0,57 oxjduli mangani. (Erdm. Joum.^ 
Vol. XXXVIL 1846. p. 191.) 

a. A. P. n. D. limpidus. (WasnerheUer d. e. p. A.) 
b« A. P. n. D. albidus. {JFeiseer d. e. p. A*) 

c. A. P. n. D. ravus. {Grauer d. e. p, A.) 

d. A. P. n. D. viridis. {Gruner d. e. p. A.) 
Var. 2. A. P. n. Pjrgomus s. Fassaites. {Pyrgomer e. 

p. A.) 

Fassalt. 

Var. 3. A. P. n. Omphacltes. {Otnphacitkcher e. p. A.) 

Omphacit. 

Fortasse huc referendus Augites Pyrox. nob. vi- 
ridis (Dlaclasius, Diaklas; Br.)^ qui cum Aniphi- 
bolile euch. nob. Smaragdite connatus reperitur. 
Var, 4. A. P. n. granulosus s. Coccolithus. {Korniger 
e. p. AJ) 

Kokkolitb. 

Var. 5. A. P. n. Sahlitcs. {Sahlischer e. p. A.) 

Sablit ; d'Aiidradii. Malukolith ; Abildgaard. Grunspath. 

a. A. P. n. S. albidus. {Weisser 8. e. p. A.) 

b. A. P. n. S. ravus. {Grauer ». e. p. A.) 

c. A. P. n. S. vlridis. {Gr&ner a. e. p. A.) 
Subsp. 2. Augites Pjroxenus vulgaris. {Gemeiner p. Augii.) 

Vdr. 1. A. P. V. lamellosus. {BUUtriger g. p. A.) 

Blattriger Augit ; W. Basaltischer Augit. 

Var. 2. A. P. v. granulosus. {Komiger g. p. A.) 
Var. 3. A. P. v. conchatus. {Muachliger g. p. A.) 

Appendijc. Porricinus {Porricin) et Euchy- 

siderites {Euchysiderit ; Bryce) ad 

Augitcn Pjrox. vulgarem pertinere vi- 

dentnr. 

B. Aasltae itlacoldei. (|llah0t)»tfi^e8.tafelarti0-cr9ftattintf4)e^U{|U(.) 

Spec. 2. Angites Hypersthenus. 

Hypersthener Augit. 

Pattlit;W. FiismatoMtsclier Scliiilerspath;]»!. H^perstli^ne; H. 
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Spec. 3. Angites Bronzites. 

Bronzirender Augii. 

Bronzit; Karsten. Blattriger Anthophjllit ; W. Uemiprlsmatisclier Schiiier- 
spath ; M. Bronzirender Pyroxen ; Br. Dialiage me'tailoidc ex parte ; U. 

A ccteris Au^iae speciebus praeier notas physi- 
cas praecfpae disiinctus minima vel nulla calcariac 
et maxima (SO^A — 31 ^o) ma^nesiae copia. Augi- 
tes Broneites ^dnlandicus auctorc Fr. de Ko- 
bell constat ex 58,0 c« terrac siliceae, 29,66 
magneslae, 1,33 t. argillaceae, 10,t4oxyduli ferri, 
1,0 oxyduli mang^ani. (Erdm. Journ., Vol. XXXVI. 
1845. p. 303 sq.) 

jippendtjc. 1. Phaestinus {Pha$tin ; Br.) trans- 
mutatione quadani ex A. Bronzite 
ortus esse videtur. 
2. Diaclasitcs. (Diaklaait et talk- 
artiger Diallag; Hauam. Gelder 
Sckillerspath ; Freiesleben.') Aug^i- 
tae Bron^itae maxinie affinis, mi- 
nori duritie, flavo colore, paulo 
minori ma^esiae et paulo majori 
calcariae et aquae copia ab eo dif- 
fert. (Uaugm. Handb. d. Min., 2 Aufl, 
Th. II. 1846. p. 498 sq.) 

Spec. 4. Angites versicolor. 

Schilierndcr Augit. 

Grfiner et graaer DiaJlage. DlaHag; Haiism* Schillerspath ex parte. Diul- 
lage m<^talloide ex parte ; H. 

far. 1. A. V. subviridis. (Gruner »ck. A.) 

Au^ites versicolor subviridls Pedemontanus auctore 
Re^naulto compositus est ex 50,05 cent. t. si- 
liceae, 17,24 magnesiae, 15,63 calcariae, 2,58 r. 
argillaceae, 11,9 oxjduli ferri, 2,1 aquae. (Pog- 
gend. Ann., VoL XLYI. 1839. p. 298 sq.) 

Ad hanc varietatem Lotalites {Lotalit; Se- 
vergin) referendus esse videtur. 

Var. % A. V. ravus. (Grauer sck» A.) 

Auctore Fr. de Kobell A^i^ites versicolor ra- 
vus SallgburgensiB (Gro$$arl) constat ex 50,2 cent. 
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U slllceiie, 16,4 mag^nesfae, W,26 calcarlae, 8,4 
oxjdoll ferri et 3,8 tenrae ar^illaceae. (Erdm. 
JouriL, Vol. XXX. 1843. p. 472 sqq.) 

Angltae Terslcolori ravo adnumeranda est va- 
rletas vanadiiferff Geniiensifl, qoae anctore Scbaf- 
h&utllo ex 49,5 o. terrae slliceae, 14,11 mag- 
nesiae, 18,12 calcarlae, 5^55 terrae argillaceae, 
3,75 natrl, 3,65 oxydull vanadil, 3,27 oxjdull 
ferrl et 1,77 aquae composita est. (Wohler u. 
Lieb. Ann. d* Chem^ VoL Ll. 1844. p. 256.) Quae 
compositio quum, excepto oxydolo vanadll et na- 
tro, cum Augitae verslcolorls composltione con- 
gruat et a chemlca Bronzitae natura prorsus diffe- 
rat, nomen varietati IIU a Schafh&utllo impo- 
situm (^Vanadindroitxit) retineri nequit. 

16. lHansanolUliUfi». (iHangau^litl^.) 
Spec. 1. langanolithns lencoconins. 

fTeisasirichiger ManganoVth, 

Mangaiispath ; W. Rothbraansteinerz ex parte. Mangankiesel. Kleselman- 
gan. Kicseliiiaiiganspatli* Rothstein et Rhodonit; Hausm. Dlatomer Au- 
glt8path;M. Rubinspath. Strr>mlt; Brooke. Manganjsse ox.yd<f sllicifere ; H. 
Rhodonite; Beudant, Bisiilcate of Manganese; Thomson. SUiciferous 
OxyAe of MMgaoese; Phill. 

Far. U M. I. cr^Btallinas. {Crystallini^oher s. hlattriger 

Kieselmangapspath ; Br. 

Manganolithus cryst. roseus Alg^iercnsis auctore 
Ehelmeno continet: 45,49 c. t. siliccae, 39,46 
oxjduli manganl, 4,66 calcariae, 2,6 magnesiac, 
6,42 oxydi ferri. (Erdm. Journ., Vol. XXXVII. 
1846. p. 127 sq.) 
Var. 2. M. 1. solidus. {JMchter w. M.) 

a. M. !• s* roseus. (Roeenrother d. w. M,') 

b. M. 1. 8. hadio - ruhicoadus. {Braunrother d. 
w. M.) 

c. M. 1. badlus. (Brauner d. w. M.) 
Manganolitho solido cum Quarzo ac interdum etiam 
cum Rhodochrosite Intlme commixto nomlna AUa- 
gites, Hydropites, Photicites, Tomosi- 
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ie»j Diapliorites, Manganjaapia ei Uom-, 

mangan imposita sunt PlioUcites badius auctore 

Simpsone mixtas est ex 75,74 t. siliceac, 12,84 

oxyduli man^ani, 1,46 calcariae, 1,5 mag^nesiae, 

1,44 oxjduli ferri et 8,69 aquae. (Poggend, Ann., 

Vol. LXIi. 1844. p. 146 sq.) 

Appendijc. Mineralia Manganoiitlio affinia, praecipue 

ex terra silicea, oxjdulo mangani et oxj do 

ferri constantia, paruni co^nita: 

1. Fowlerites. {FowleriU Ferro - silicate 

of Manganese; Tlionison.) 
8. Mangansilioat^ Siiicate of Mnnga- 

nese; Tiiomson. 
3« Ma ngan9e»qui$ilicaty Sesquisilicate 

of Manganese; Tliomson. (Dysanit,) 
4 Troostites. {Trooatit; Shepard. Ferru- 
ginous Silicate of Manganese ; Thomson.) 

5. Tephroites. {Tephroit; Br. Anhj- 
drous Siiicate of Manganese; Thomson.} 
(Rammelsb. Repert., H. 1. 1843. p. 80.) 

6. W i 1 1 i n g i t e s. ( Wittingit.) Prope Stor- 
kjro in Flnnia repertas; fortasse ex 
terra sllicea et oxyduio mang^ani con* 
stans, scd non exploratus. 

17. i^Bufittamltes* (puftamit) 
Spec. 1. Bnstamites radiatus. 

Strahliger Bustamit. 

Bastamite ; Al Brongniart. 

Auctore Ebelmcno compositus ex 44,45 c. ter-* 
rae siliceae, ^6,96 oxjduli mangani, 14,43 cal- 
cariae 1,15 oxyduli ferri, 0,64 ma^nesiae, quibus 
accedunt 12,27 cent. calcariae cum acido carbonis 
mechanice admixtae. (Erdm. Joum., Voi. XXXVlf. 
1846. p. 259 sq.) 

Far. 1. B. r. cano-badius. (GrauUchbrauner 9tr, B,) 

Var^ 8. B. r. ravus. {Grauer str^ B») 

a. Rutilo - ravus. 

b. Viridi - ravus. 
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18* '('Jeirersoiiltes. (^efferfonlt.) 
Spec. 1. Jeffersonites Jerseyensis. 

Newjerseyischer Je/fersonit. 

Jeffersonlt ; Kcating. 

Auctore Thomsone conipositns cx 44,5 c. ter- 
rae siliceae, 22,15 caicariae, 14,55 t. arg^illaceae, 
4,0 ina^nesiae, 12,34 oxjduli ferri, 1,85 aquac. 
(Erdm. Journ., VoL XXXI. 1844. p. 501.) Kea- 
tingins contra nou nisi 2,2 c. t. arg^illaceae ct 
13.5 oxyduli mang-anl in Jeifersonite Jers. conti- 
nrri contendit. 
Var. 1. J. J. olivaccui5. {Olivengruner N, /.) 
Var. 2. J. J. fuscus. (Schw&rzlichbrauner N, /.) 

10. nabliigtoiiltes« (pabtnjitonitO 
Spec. 1. Babingtonites axotomns. 

.Ajcolomer» Bahingtonit, 

Bahingtontt; Levy. AxutonieT Augitspath; M. Koracit; Br. Hcdenbcr- 
git; BerzeUiM. 

Auctore Haidin^ero (Ueberslclit d. Resuitate mi- 
ncr. Forscli. etc. 1 845, p. 62.). Hedenber^ites 
ex fodina marmorea prope Tunabergam effossuii 
(ex 49,0 c. terrae siliceae, 26,0 oxyduli ferri, 
20,8 calcariae, 2,9 ma^nesiae compositus), ad 
Babing^toniten axotomum refcrendus est, id qood 
compositione chemica comprobatur, qua oninino in- 
ter se congruunt. Babiugtonites ax. Arendalensis 
auctore Arppeo contincC 54,4 c. terrae siliceae, 
21,3 oxjduli ferri, 19,6 calcariae, 2,2 magnesiae, 
1,8 oxyduli mangani, 0,3 t. argiilaceae. (Berzel. 
Jaliresber., Jahrg. XXU. 1842. p. 205.) — Eidem 
speciei adnumerandus esse videtur „Augites^ sic 
dictus „nlger^^ Arendalensis, auctore Inini.Wol- 
fio his partibus constans: 47,78 c. terrae siliceae, 
27,01 oxyduli ferri, 22,95 calcariae. Ca^Si^-f-FeSi*. 
(Erdm. Journ., Vol. XXXI V. 1845. p. 236.) 

20. f^Hudsoiilteso (gnl^fanit) 
Spec. 1. Hndsonites polysiderns. 

Polysideriacher Hndsonit. 

H«id8onit;B6ck 
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Fornia et striictara crjBMlUm Ang^ttae fkyroxelio 
similis, compositione cliemica absolate ab eo di- 
versas, pondere spec =3^9 colore ni^ro. Au- 
ctore Beclcio compositus ex 37,9 cent. terrae si- 
liceae, 36,8 oxydi ferri, 12,7 terrae ar^illaceae, 
11,4 Ccilcariae, 1,92 oxjdi cliromii. (Siiiiman 
americ. Journ., Vol. XLVI. 1844. p.25.) In comltatu 
Orang^e Americae septentrionalis repertus. 

21. *Arfvcdsonlfcs. (^tfurtfouitO 
Spec, 1. Arfvedsonites enchonentns. 

KuchoniscJier ^rfvcdsontt. 

Peritomer Aiisitspatli ; M. Arrvedsonite ; Bfooke. ~ 

Auctore Pr. deKobell maxima (36,t) ferri oxy- 
dulati copia et 8 cent. natri insi^nis* — Alia 
species, cui ideni nomen (ArfVedsonites) imposi- 
tum est, auctore Arfvedsone aliam omnino com- 
p^sitionem chemicam eamque cum Amphibolite eu- 
chonento fere communem habet. Quaeritur, cuinam 
harum specierum nomen Arryedsonitae ab initio im- 
posftum fucrit. 

Aeg-irinus {Aegirin; Esmark)^ Arfvedsonitae 
enchoneuto proximus, auctore Plantamouro has 
partes chemicas continet: 46,57 c. terrae siliceae, 
5,91 calcariae, 5,87 magnesiac, 3,41 t. arg^illa- 
ceae, 24,38 oxjdi ferri, 2,01 acidi titanici, 7,79 
natri, 2,96 kalii et 2,06 oxyduli mangani. (Bi- 
blioth. univers. de Geneve, Avr. I84I. Nr. 64. p. 
335.) — Ceterum duobus vel tribus diyersis ml- 
neralium speciebus Aegirini nomen impositum fuisse 
Th. Scheererus opinatur. (Poggend. Ann., Vol. 
LXI. 1844. p. 545 sq.) 

22. Ampliiliolltcs. (<3ltitpl|tb0Ut s. ^OKnbUwit,) 
Spec. 1. Amphibolites eiicIionentis« 

Euchonische Homblende. 

Uornblende ; W. Amphihol. Aihphtbolit. Hemiprismatischer Augitspath ; Bf . 
Amphiboie ; H. Actinote ; Beud. 

Var, 1. A. e. hasalticus. (Basdltische e. H.) . 

Comp. ch. Amphibolitae euchoneuti hasaltici Czer- 
nozinensis auctore Gdscheao: 40,27 c. terrae 
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sillceac^ 13^ magDCslae^ iZfi calcariac, 16,36 
i. argUIaccae, 15^34 oxjdi ferri, 0,46 aqaae. 
(Poggend. Aim., Vol. LXil. 1844. p. 145.) 
Far. 2. A. c. vulgaris. {Gemeime e, H,) 

a. A* e. V. lamcUosuflL {Biditerige gem. e. H.) 
a. Nfg-cr. {Sekwarxe,') 

Cariothinns. (K»rinthin, Sauaipit, Kentophyilit.) 

fi. Viridis; (Grune.) 

Pargasites. (Pargasit) Uralites (nralit), h. e. Amphi- 
bolittfs e. Tulgarrs nigro-viridis Augite involutus, vel 
forma Attgitae pseudocr^staila externa. 

b. A. c. Y. radiatus. {Strahlige gem, e, H) 
«. Nfg-cr. 

/3. Viridis, 

c. A. c. V. scbistns. (Schiefrige gem. e. H.) 

Schistus amphibolicos. Hornblendschiefcr. 

f^ar. 3. A. e. vcrsicolor. {Sehillemde e. H) 

MetalHtireHde Hoinbiende. Metallophaner Amphibol ; 

Var. 4. A. c. EdcncDsis. {Edenieche e. H) 

Edenit 

Var. 5. A. c. nobllis. {^Edle e. Hornblende s. Strahl- 



stein,) 



Strahlstefn ; W. AcUnotes. Aktinolith. Actinote; H. 

a. A. e. n. Sniaragdiies. {Kornig - bl&ttriger 
StrahUtein s. Smaragdit,) . 

Kumiger Strahlstein ; W. Diallage yerte ; H. Smaragdite ; de 
Saussure. 

Com Augitac Pyroxcni nobilis varietate vi- 
ridi (Diaclasio; Br.j connatos. 

b. A. e. n. vitreus s. diaphancs.*) {Glaiar- 
tiger StrahUtein.) 

c. A. e. n. acrodiapbancs.**) {Gemeiner Strahl- 
Mteinu) 

d. A. e. n. asbcstoidcs. {Asbestartiger StrahU 
steinJ) 

Bjssollthus (Byssolith.) Amianthoide; de la Metherie, As- 
bestoide. 

Amplribolites c. nobilis asbestoides Taber- 
g-ensis auctorc Murrayo cx 59,3 c. t. si- 



'^) Vox dtafay^g non tantum rem pellncidam et semipellncidam , • sed 
etiam translucentem sive luci non absoiute perviam significat. 

**) j^xQodiaffctyiqg i. e. iy HxQMg dKttfay^g , in extreniis angulis trans- 
lucens. 
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liceae, 19,3 ina^nesiae, 12,63 calcariae, 8,6 
oxydoli ferri compositus est. (RammeUb. 
Repert., H. IL 1845. p. 60.) 

Var. 6. A. e. Grammatltes. (Grammatitische e. H.) 

Tremtflit ; Saassure et W. Orammatite ; H. 

a. A. e. Gr. vltreus. (^Glasartiger Grammatit.) 

b. A. e. Gr. Tulgarls. {Gemeintr Grammatit,} 
«. Albidus. {Weiaaer.) 

/?• Ravus. (^Grauer.) 

y. Subviridis. (Blassgr&ner.) 

Calamites (Kalamit.) 

G. A. e. Gr. asbestoides. (Asbestartiger Gram» 
matit.) 

Asbestus grammatiticus. C^matinus. (Kymatin ; Br.) 

Cjniatinum Rammelsbcr^ius compositum 
esse docuit ex 57,98 cent. t. siliceae, 22,38 
magnesiae, 12,95 calcariae, 6,32 oxjduli 
ferri, 0,58 t. argillaceae. (Rammelsb. Repert., 
H. I. 1843. p. 74.) 

Appendia;. Asbestus. Plurima pars naturam AmpU- 
bolitae euchoneuti nobilis vel Grammatitae, 
altera naturam varietatis alicujus Augitae 
Pyroxeni exhibens. 

Far. 1. A. Amiantus. (Amiantischer Asb. 
s. Amiant,) 

Bergflachs. Fiachsstein. Bergwolle. Feder- 
weiss. jifAiayrog X^d^og^HioBco^dea. Amian- 
tus ; Plin. 

Comp. ch. Asbesti Amianti ex alpe 
Schwarzenstein Tjrolensi auctore 
Meitzendorffio: 55,87 c. ter- 
rae siliceae, 20,33 ma^nesiae, 17,76 
calcariacf, 4,31 oxyduli ferri, 1,11 
oxjduli mangani. (Poggend. Ann.^ 
Vol. LU. 1841. p. 626 sq.) 
Var. 2. A. vulg^aris. (Gemeiner Asbeet») 
Comp. ch. Asbesti vul^aris (?) al- 
bidi Tschussowajensis montium Ura- 
lensium auctore Heintzio: 58,19 
c. terrae siliceae, 30,79 magne- 

siae. 
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slae, 0,18 t. argillaceae, 7,93 oxj- 
dall ferri, 1,86 aquae. (Poggend. 
Ann., Vol. LVIIL 1843. p. 168 tq.) 
Var. 3. A. papyraceus et corlaceus. (Pa- 
pierasbest^ Lederasbest.) 

Filzasbest. Bergpapier. Berskork. Bergleder. 
Bergfleisch. 

Mineralia asbestoidea proprlis noiiiinibus in- 
signita : 

1. Peponites. {Peponit; Br.) 

2. Rapbilites. (Raphilit; Thomson.) 

Spec. %. Amphibolites Anthophyllites s. dyschonentns. 

Anthophyllitische Hornhlende. 

Anthophjllit ; Schamacher. Strahliger Anthophjllit ; W. Prismattscher SchU- 
lerspath ; M. AntlioUth ; Br. 

Appendtjc ad trlbum Ampbibolitarum au^ltoldeorum. 

1. *Diastatitcs. (Diastatit; Br,) 

2. *Gedrites. {Gedrit; Dufrenoj.) 

Practer terram sillceam, argillaceam, ma^e- 
siam, 45,8 cent. oxjdull ferrl contlnens. 

3. *NordenskidIdites. (Nordenshioldit; Br.) 

Amphibolltae euch. Grammatitae affinis esse 
dicitur. 

4. *BrelsIakites. (Breislakit ; Brocchi.) 

Duritie, pondere specifico, composliione clie- 
mica inexploratus. 

VI. AMPHIBOLITAE OPHITOIDEI. 

•pl^itotbtfd^f B. ferfietittiiittttge <^tii)i^ib0ltte. 

{Ophiioide.) 
(Poiid. sp. 2,5 — 2,9.) 

23. "^lLylotiliis. (^QlotiL) 

Spec. 1. Zylotilns Steningensis. 

SterzingUcher Xylotih 

Bergholz ; W. Holzasbest. Asbeste lignironne ; H. 

Hanc speciem filamentis articulatis tenerrlmis con- 
stare, observationlbus microscopicis Ehrenber- 
gitts docuit. (Poggend. Ann., VoI.XL[. p. 641 sq.) 

Olocker, Synopsis. 7 
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Spec. 1. Xylites eryptogeDes.*) 

Kr^togener XylU. 

Xylit ; R. Hermann. 

R. Hermaniio auctore compositus ex 44,0 cent. 
ierrae siliceae, 37,8 oxjdi ferri, 6,5 calcariae, 5,4 
magnesiae, 1,3 oxydi cupri, 4,7 aquae. (Erdm. 
Journ., Vol. XXXIV. 1845. p. 180 sq.) 

Spec. U Bastites versicolor. 

Farhenwandelnder Schillerspath. 

Schillentein ; W. Schillerspath. Diat&mer Sehillerspatb ; M. Bastit ; Haid. 
Diallage met«lloide ex parte; H. 

86. "^Clirygiotilits. (CI|t9r0tilO 
Spec. 1. Chrysotilns amiantoides. 

Amiantariiger Chrt^sotiL 

Chrjsotil ; v. Kobell. Amiant von Reichenstein. Schillernder Asbest; Hausm. 

Bastites et Clirysotilus proxime aflfines sunt et in 
compositione chemica non nisi eo diiferunt, quod 
Bastites minorem magnesiae et majorem oxyduU 
ferri copiam continet. Altiori investi^atione for- 
tasse comprobabitur , eos non nisi singulas species 
nnius ejusdemque g^eneris esse. 

Metaxites a Delessio sic dictus et exami- 
natus vere Chrysotilus est, scilicet compositns ex 
42,1 cent. t. siliceae, 41,9 ma^nesiae, 3,0 oxj- 
duli ferri, 0,4 t. argillaceae et 13,6aquae. (De- 
lesse, These sur Fempl. de ranal. chim. dans les 
rech. de Min. Par. 1843. p. 24.) Metaxites, cujus 
analjsin chemicam Bernhardus Kuhn instituit, 
has partes continet: 43,48 c. t. siliceae, 41,0 
ma^esiae, 2,2 oxjduii ferri, 12,98 aquae. (Wohl. 
u. Lieb. Ann. d. Chem., Vol. LIX. 1846. p. 369.) 

Baltimorites {BaUimorii; Thom%on) est Chr j- 
sotUus majorem oxyduli ferri copfAm continens, au- 
ctore Thomsone compositus ex 40,9 c. terrae 
siliceae, 34,7 magnesiae, 10,0 oxyduli ferri, 1,5 

*) Sic dictus, quia locus hnjus speciei natalis obscarus est. 



Digitized by 



Google 



Ordo IX. Amphibolitae. 99 

terrae argillaceae, 12,6 aquae. (Lond., Edinb. etc. 
philos. Magaz. 3 Ser., VoL XXII. 1843. p. 191.) 

S7. Serpentiniigi* ((S^erpienttnO 
Spec 1. Serpentinns englyphes.*) 

Euglyphiacher Serpentin. 

Serpentin ; W. Ophit. Ophiolitb. Prismatischer Serpentiosteatit ; M. Talc 
Ste'atite ; H. ^^&of l(pCjtjq ; Diosc. Ophites ; Plin. 

Vaf". 1. S. e. nohilis. (Edler e. Serpentin.) 

Edler Serpentin ; W. Pyknotrop. Stoatoid. 

a. S. e. n. microphjllus. {Kleinhl&ttriger edler 
e. &) 

Serpentinum eu^l. nohileni cryslallinum stru- 
ctura distincte lamellosa nonnullis ahhinc an- 
nis prope Baumgarten regionis Frankenstei- 
nensis Silesiae repcrl. 

b. S. e. n. fihrosus. {Faaeriger edler e. S.) 

c. S. e. n. solidus. {^Dichter edler e, S.) 
a. Conchatus. (Muschliger.) 

/S. Confrag^osus. {Splittriger.) 
Serpentinus e. nobilis solidus flavus Fahlu- 
nensis auctor e Marehandio composi tus est 
ex 4O958 cent. t. siliceae, 42,03 niagneslae, 
3,01 oxydi ferri, 13,85 aquae, 0,3 carbo- 
nis. (Erdm. Journ., Vol. XXXII. 1844. p. 
499.) Serpentinus e. nobilis (?) solldus ex 
comitaiii Richmond Amerlcae septentrlonalis 
auctore Becklo ex 41,0 t. siliceae, 41,26 
magnesiae, 8,39 calcariae, 1,85 oxjduli ferri, 
13,5 aquae. (Dana, Sjst. of Min«, 2 Ed.^ 
1844. p. 310.) 
Var. %. S. e. vulgaris. {Gemeiner e. Serpentin.) 

Gemetner Serpentin ; W. 

a. S. e. V. unicolor. {Einfarbiger gem. e. S.) 
Comp. ch. Serpentlnl eugl. vulgaris nigri 
saxonici auctore Vogelio jun.: 44,7 cent. 
t. slllceae, 28,5 magnesiae, 13,2 oxydull 

♦) Haec Serpentini species euglyphes (sdyXvtfns) appellatur, quia ad 
sculpenda vasa et artis opera, quae ex eo conficiuntur, maxinie ido- 



nea est. 



Digitized by 



Google 



KX) Cl. IV, Mineralia oxydata. 

ferri, l,?^ t. argiltaceae, 0,145 oxydl cliro- 
iiiii, 0,192 oarbonis, 11,2 aquae. (Miinchn. 
gel. Anz., 19 Jul. 1844. Nr. 144. p. 116.) 
Suerseno auctore Serpentinus e. vulg. 
niger Zoblitzensis parvani vanadii copiam 
immixtam continet. (Erdni. Journ., Vol. XXXI. 
1844. p. 486 sq.) 
b, S. e. V. varieg-atus. (Bunter gem. e. S,) 
Appendijr, Rensselaerites {Rensselarit ; Em- 
mons.') (Silliman, americ. Journ., Vol. 
XLV. 1843. p. 123.) Sei-pentinus e. ra- 
vus esse dicitur, formas pseudocrystal- 
las Augitae Pyroxeni exhibens. 

Spec. 2. Serpentinus rhodophanes. 

BJiodophaner Serpentin. 

RhodochTom ; Fiedler. 

Colore nigro, tenuium assularum colore florum 
Pcrsicae, pulvere e rutilo albo; auctore Gustavo 
Rose ex terra silicea, niagnesia, aqua et parva 
oxydi chromii et terrae arg^illaceae copia compo- 
sltus. (Poggend. Ann., Vol. LIX. 1843. p. 490 sq.) 

Var* 1. S. rh. cryptocrystallus. (Kryptocryitalliniucher 
rh. S.) 

Var. 2. S. rh. solidus. (Dichter rh. S.) 

Spec. 3. Serpentinns Picrolithns. 

Pihrolitkischer Serpentin, 
Var. 1. S. P. vulgaris. (Gemeiner p. S.) 

Pikrolith ; Hausmann. 

a. S. P. v. fibrosus. (Faseriger g. p. S.) 

b. S. P. V. solidus. (Dichter g. p, S.) 
Far. 2. S. P. sidericus. (Siderischer p. S.) 

Hjdrophit ; Svanberg. 

Serpentino Picrolitho vulgari habitu simillimus, sed 
praecipue niajori ferri et aquae et minori niagne- 
siae copia ab eo diversus. Auctore Svanber- 
^io compositus ex 36,19 cent. t. sillceae, 21,08 
magnesiae, 2,89 terrae argillaceae, 22,72 oxyduli 
ferri, 1,16 oxyduli niang^ani, 0,115 acidl vanadll 
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et 16,08 aqaae. (Poggend. Ann., Vol. LI. 1S40. p. 

537 gq.) 
Appendijc, 1. *Marnialites« {Marmalit ; NuttaL Mar^ 
molith. Hemiprismatischer Serpentinstea" 
tit; Haid,') Licet habitu diversas com- 
positione tamen chenilca omnihus nume- 
ris cam Serpentino eag-lyphe cong-rait. 
Auctore Shepardo Marmalites Blaiid- 
fordetisis reipublicae Massachusetts ex 
40,08 cent. t. siliceae, 41,4 magnesiae, 
8,7 oxjduli ferri, 15,67 aquae conipo- 
situs est. (Dana Syst. of Min., 2 £d. p. 
310.) Sed utrum Marmalitae structura 
crjstalllna eadem sit, quae Serpentlni 
euglyphis, nondum Jiquet. 
2. *RockIandites. {Rocklandit; Beck.) 
Non satis cognitus, fortasse ad Serpen- 
timim referendus. 

88. "^Pleropliylliteg». (|likr0pl|9UitO 
Spec. 1. Picrophyllites Sahlensis. 

Sahlischer Pikrophj/Uit. 

Vikrophyll ; Svanberg 

Comp. ch. auctore Svanhergio: 49,8 c. terrac 
siliceae, 30,1 magnesiae, IjU t. argillaceae, 0,78 
calcariae, 6,86 oxjrduli ferri cum vestlgio oxjdi 
man^ani, 9,83 aquae. (Poggend. Ann., Vol. L. 1840. 
p.662 tq.) Mihi haec specles ad Serpentinum eug^l. 
nobilem microphjUum proxime accedere vldetur. 

89. "i^Tlllargtlteg». (tHiUarfit.) 
Spec. 1. Tillarsites Pedemontanas. 

Piemontesischet* Villarsit. 

Villariit; Dufrenoy. 

Auctore Dufrenoy compositus ex 39,6 cent. t. 
siliceae, 47,37 magnesiae, 3,59 oxyduli ferri, 
S,42 oxyduli mangani, 0,53 calcariae, 0,46 kalii, 
5,86 aquae. (Poggend. Ann., Vol. LVI. 1842. p. 
642 sq. Vol. LVlll. 1843. p. 666 sq.) 
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102 Cl. IV. Mineralia oxydata. 

30. *Pyro»clerMes# (flijrofkUnt.) 
Spec. 1. Pyrosclerites eutomus. 

Eutomer Pyrosklerit* 

Pjrosklerit; v. Kobell. (Serpentin von Aitcr.) 

31. ^Autisorltes* (^nttgoritO 
Spec. 1. Antigorites leptoschistns.*) 

Dunnschiefriger uintigorit. 

Antigorit ; Ed. Schweltzer. 

Cheniica hujiis spede! natura auctore Ed.Schwei- 
tzero haec est: 469% cent. terrae siliceae, 34,4 
niagncsiae, 2,0 terrac ar^illaceae, 13,0 oxjduli 
ferri, 3,7 aquae. (Poggend. Ann., Vol. XLIX. 1840. 
p. 595 sqq.) 

32. '«'RetliiaUtes. (VettnalitO 
Spec. 1. Retinalites canadensis. 

Canadischer Retinalit, 

Retinalit; Tbomson. 

33. Plerosminiis* (flikroominO 

Spec. 1. Picrosminns entomns. 

Eutomer Pikrosmin. 

Pikrosmin; Haid. Prismatiscber Pikrosminsteatlt ; M. 

34. PyrallolltliiM. (IpQtattolitiiO 
Spec. 1. Pyrallolithns Pargasensis. 

Pargasischer Pyraliolith. 

Pjrallolith ; rtordenskioid. Tetartoprismatischer Serpentinsteatit ; Haid. 

Appendijc ad tribum Aniphiholitarum ophitoidcorum. 

1. ♦Chonicrites. (Chonikrit; v. KobelL} 

2. *Spadaites. (Spadait; v. KobelL} 

A Francisco de Kobell descriptus et 
chemice exploratus hisque partibus composi- 
tus: 56,0 cent. terrae siliceae, 30,67 magne- 
siae, 0,66 oxyduli ferri, 0,66 t. argillaceae 
et 11,34 aquae. (Erdni. Journ., VoL XXX. 
1843. p. 468 sqq.) 

*) Nomen compositum ex kmrhg, icnuisy et cr/«rTdf , schistus. 
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VII. AMPHIBOLITAE WOLLASTONITOIDEI^ 

( Wollaslonitoide») 
(Pond. sp. = 2,6 — 2,9.) 

35. WoUastonites. (^oU^mW.) 
Spec. 1. Wollastonites aDisotomus. 

Aniaotamer Wollastonit. 

Schaalstein ; W. Tafelspath ; StuU. Kiesdkalkspath. Prlsmatischer Augit- 
8path;M. Tetartiner PhotoUth; Br» Graminit. Woilastonite; H, Tabu- 
lar Spar; PhilJ» 

Var. 1. W. an. lamellosas. {Bl&tterigtr an. W.') 

Wollastoniies anisotomus indisURcte crystallomor- 
plius romanus auctore Fr. de Kobell continet: 
51^5 cent. t. siliceae, 45,45 calcariae, 0,55 magne- 
slae, 2,0 aquae. (Erdm. Jouro., Vol. XXX. 1843. 
p. 469.) 

Far. 9. W. an. radiatus. (Strahliger an. W.) 

36. Peetolitliuis. (|lekt0iiti|.) 
Spec. 1. Pectolitlias eichonentns. 

Euchonischer PektoUth. 

Pektolith;T. Kobell, 

37- '('ISteUlte^t. {SSUmt) 
Spec. 1. Stellites sericoides.*) 

Seidenartiger SteJlit. 

Stellit; Thomson. 

Appendiop. Praeter hanc speciem scoticam (ex 48,4 
cent. t. siliccae, 80,9 calcariae, 5,5 ma^ne- 
siae, 5,3 t. argiilaccae et 6,1 aqnae com- 
positam) duohus aliis mineralibus diversis 
americanis idem nonien Stellitae tributum 
est. Quorum alteium, cujus analjsin Le- 
wisius C. Beck institnit et in quo 54,6 
c. t. sfliceae, 33,6 calcariae, 6,8 magne- 
siae, 0,5 oxydi ferri et 3,2 aquae continen- 
tur, fortasse WoIIastonitae subjun^endum est, 
cum quo etiani pondcre spec. (= 2,8) con- 
gruit. (Sillini. americ. Journ., Vol. XLIV. 

*) Propter splendoreni serico niniilem sic appeliatus. 
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104 Cl. IV. Mineralia oxydata. 

1843. p. 54 sqq.) AUeram auctorc Haye- 
sio compositum est ex 55,9 c. t. siliceae, 
35,1 calcariae, 6,7 natrl, 0,6 kalil, 0,6 oxy- 
duli mang-anl et 0,16 aquae. (Dana, Sjst. 
of Min., Ed. 2. 1844. p. 336.) Igitur Iribus 
niineralium speciebus diversis unum idemque 
nomen impositum est. 

Pectolithus et Stellites ordlni Zeolitborum 
alSnes sunt. 

38. "^lieiieoplifines. (l^nikopljanO 
Spec. 1. Lencophanes phosphorens. 

Phosporescirender Leuiophan. 

In syenite Norwegiae repertus; auctore A. Erd- 
manno compositus ex 47,88 ccnt. t. slHceae, 25,0 
calcarlac, 11,51 gljclnae, 7,59 natri, 6,17 fluoris, 
1,01 oxjduli mangani, 0,26 kalii. (Leonh. n. Jahrb. 
f. Min. 1841. p. 683. Erdm. Journ., Vol. XXXI. 
1844. p. 166.) 
^ppendia; ad tribum Amphibolitarum wollastonitoideorum, 

^Danburites. (Dandurit ; Shepard.) Species du- 
bia Connectlcutensls , magna duritie insig-nis, nisi 
quae de hac relata babemus falsa sunt. Auctore 
Shepardo ex 56,0 c. terrac siliceae, 28,3 cal- 
cariae, 1,5 t. arglliaceae, 0,8 yttriae, (?) 5,1 kalii 
et 8,0 aquae composltus. (Siiliman americ. Journ., 
Vol. XXXV. 1839. p. 138. Poggcnd. Ann., Vol. L. 
1840. p. 182 sq.) 

VIII. AMPHIBOLITAE ANTHOSIDERITOIDEL 

,^tttl)iifilimtarttjg^ <^mpi|ib0litf. 

(ATithosideriioide,) 
(Pond. sp. = 2,9 — 3,2.) 

39. Carpliolitlms^ («arpljoUtl).) 
Spee. 1. Carpholithus bohemicns. 

Bohmischer Karpholith. 



Karphollt ; W. 
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40- * Zemites. (^eurit) 
Spec. 1. Zenxites comnbicns. 

Cornwalliser Zeu^iU 

Zeas.U;Thoinsoii. 

41- Aiitliog^iderltes. (^ntljorrterit) 
Spcc. 1. Anthosiderites brasiliensis. 

Brasilianischer AnthosideriU 

Anthosiderit; Hausmann. 

Excentrice fibrosus, pondere spec. = 3, ex flavo 
badius; auclore Scbnedermanno cx 59 — 61,1 
cent. terrac siliceae, 34,6 — 35,3 oxydi ferrl, 
3,59 aqoae compositus. -FeSi^-f-ii. (Erdm. Journ., 
Vol. XXII. 184K p. 412 sq. Poggcnd. Ann., Vol. 
Lll. p. 292.) Duritie Cyanitae proximus. 

42. Croeydolithus. (^t(>ktj>0litljO 
' Spec. 1. Crocydolithus caemlens. 

Blauer Krokj/dolith. 

Blaueisenstein ; Klaprotli. Krok^dolith, antea faserlges Eisenblau; Hausni. 

Fai\ 1. Cr. c. fibrosus. (Faseriger Kr.) 
Var. 8. Cr. c. terreus. (Erdiger KrS) 
Appendia; ad tribuni Ampbibolitarum anthoslderitoldeorum. 

*Kirwanltes. {Kirwanit; Thomson.) Iricus, An- 
tbosideritoideis babltu simHis, sed, si recte de- 
scriptus est, multo minori durilie ab lls distinctus. 

IX. AMPHIBOLITAE CYANITOIDEI. 

C^anitarttBe (^mp^tboUte. 

{Cyanitoide.) 
Pond. sp. ±= 3,1 — 3,6 ) 

43. Cyanltes. (Cijauit.) 
Spec. 1. Cyanites Disthenns. 

Disthener Cyanit. 

Cvanlt et Rhaticit ; W. Kvanit. Prismatisclier Disthenspatb; M. Distheno; 
H. Sappare; de Saussnre. Sapparit. 

Var. 1. C. D. lamellosus. {Blmriger et hreitstrahli- 
ger d. C.) 

Cyanltes Distli. lamellosus Gottbardiensis auctore 
Marignaco continct: 62,66 'ccnt. t. arg^illaceae. 
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106 Cl. IV. Mineralia oxydata. 

36,6 t. siliceae, 0,84 oxjdi ferri. Al«ii«. (Ann. 
dc Chim. ctc., 3 Scr., VoL XIV. 1845, p. 49.) Cya- 
nites D. lani. montis Greiner Tyroiensis auctore 
J. Jacobsone: 62,6 t. ar^illaceae, 37,3 t. sili- 
ceae, 1,08 oxjdl ferri. (Poggcnd. Ann., Vol* LXVIH. 
1846. p. 417.) 
Var. 2. C. D. radiatuB. {SchmalHrahliger d. C.) 

KIi&tlcit;W. 

a. C. D. r. albus. {Weisser schmaUtr. C.) 

b. C. D. r. flavus. {Gelber schm, C.) 

c. C. D. r. ravus. {Grauer »chm. C.) 
Appendia^. 1. Fibrolithus. {FibroUth. Bucholzit; 

Brande», Fa$erkie»el ex parte.) Ex 
Cjanite D. fibroso cuui Quarzi partlcu- 
lis comniixto constare creditur. 
2« Xenolithus. {XenoUth ; Nordenskiuld.) 
Habitu Cyanitae D. affinis, duritie Quarzi; 
auctore Komoneno conipositus cx 52,54 
cent. terrae argiliaceae, 47,44 t. sili- 
ceae. In Finnia repertus. (Acta soc. 
scient. fcnnicae , T. 1. p. 643. Schriftcn 
d. Petersb. min. Gesellsch., Vol. I. P. I. 
1842. p. LXXVll sq. Pogg. Ann., Vol. 
LVI. 1842. p. 643.) 

44. '{'(SlUimaultes* (^iUimanitO 

Spec. 1. Sillimanites Connecticntensis. 

Connecticutischer Sillimanit. 

Sillimanit ; Uowen, AktiaoUtli ; Br. Prismatoidischer Disthenspath ; M. 

Novarum analysiuni chenilcarum Sillimanitae Gonn. 
summa: 1) Auctore Arth. Connello: 58,9 cent. 
terrac arg>illaceae, 36,7 t. siliceac, 0,99 oxydl 
ferri. (Edinb. ncw philos. Journ., Vol. XXXI. 1841. 
p. 232sqq.) «) Auctore Nortone: 6*2,7 t. ar- 
g-IIIaceae, 37,7 t. siliceac, 2,3 oxydi ferri. (Da- 
na, Syst. of Min., £d. 2. 1844. p. 378.) 

45- WHrtliiteg. (msxm^) 

Spec. 1. WSrthites Petropolitanns. 

Petersburgcr Worthit. 

Worthlt; Uess. 
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4ft. Dlasporus* (^iii»p0t.) 
Spec. 1. Diaspofns eutomns. 

Eutomer Diaspor. 

Diaspor; W. Blattriger Hjdfa^lllt; Hausm. Eatomer Disthenspath ; M. 
Diaspore ; H. 

' Fiar. 1. D* eut. aquilonalis. {Nordkcher euU />•) 

Comp. ch. Diaspori eutonii Uralensis auctore Da- 
mourio: 79,91 <f. terrae argillaceae, 14,9 aquae, 
quibus accedunt 5,8 materiae Insolubills, cujus ma- 
xima pars ipsa est terra argillacea. (Ann. de 
Chim. etc., 3 Ser., T. XVI. 1846. p. 326.) 
Var* 8. D. eut. Schemnitzensis. {Schemnitzkcher eut.D.') 
Ab Haidingero in fodina allqua Schemnit%ensi 
repertus ab eoque subtilius investigatus ; syste- 
mate crjstallino rbombioo, ex albido et cano co- 
lore in violaceum transiens, idemque dichromati- 
cns et trichromaUcus. (Poggend. Ann., VoL JiXI. 
1844. p. 313 sq.) 

X. AMPHIBOLITAE EPIDOTOIDEI. 

tfi^tdatW^t |lm)i^ibolitf. 

{Epidoloide,) 
(Pond. spec. ^ 3,2 — 3,4.) 

47. KpidotiM* (€pil»0t.) 

Prismatoidlacher Augltspath ; M. Epldote (excepto Thulite) ; H. 

Spec. 1. Epidotus nobilis s. Fistacites. 

Edler Epidot s. Pistacit. 

Pistazlt;W. Thallit; Hautm. Arendalit. Olsanit Alcantllion. Uelphi- 
nite; de Saassure. Thalllte; de Lanx^therie. 

Var. 1. E. n. viridis. {Gruner edler Epidot,') 

a. £• n. y. lamellosus. (Bluttriger gr. e. E.) 
Comp. ch. Epidoti nobitis viridis lamellosi 
Arendalcnsis auctorc Rammelsbergio: 
37,98 cent. t. sillceac, t0,78 t. ar^illaceae, 
83,74 calcariae, 17,24 oxjdi fcrri, 1,11 
niagnesiae. (Poggend. Ann., Vol. LXVIII. 
1846. p. 510.) 

b. E. n. V. radiatus. (Strahliger gr, e, £.) 

c. E. n. V. grauulosus. {Korniger gr, e, E») 
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d. E. D. V. arenaceas. {Sandiger gr, e, £.) 

Skorza. 

c. E. n. V. solidus. {Dichter gr. e. £.) 
far* S« E. n. dicliromaticus. 

Puschfcinites. Paschkinit ; Wagner. 

Varietas Uralensis colore prasino lumine rellexo, 
aurantiaco secunduni longitudinem axis primariae 
luniine transmlsso; auctore Wagnero Casanensi 
composita ex 38,8 cent. t. siliceae, 18,8 t. argil- 
laceae, 16,0 calcariao, 6,1 magnesiae, 16,3 oxjdi 
ferri, 0,2 oxjdi man^ani, 1,6 natri, 0,4 lithii. 
(Bullet. de la Soc. imp. d. nat. de Moscou; Ann. 1841. 
Nr. l.p. 112 gq.) 
Fiar, 3. E. n. rutilus. 

Crystalli colore cameo et colorc Zirconii Ilyacintlii 
1841 in valle Zillerthal reperti. 

Spec. 2. Epidotus vnlgaris s. Zoisites. 

Gemeiner Epidot s. Zoistt. 

Zoisit ; Karsten et W. Saualpit. Illuderit 

a. E. V. ravidus. {Grauer g. JE.) 

Comp. ch. Epidoti vulg^aris ravidi Zwiesclensis au- 
ctore 0. Bernliardo Kiihn: 40,62 cent. t. sili- 
ceae, 29,18 t. arg^illaceae , 22,67 calcariae, 0,73 
magnesiae, 6,19 oxydi ferri. (Wohl. u. Lieb. Ann. 
d. Chem., Vol. LIX. 184«. p. 374.) 

b. E. V. ravido - badius. (^GrauHchSrauner g. £.) 
AppendiJi:, Cummingtonites {Cummingtonit) for- 

tasse huc referendus. 
Spec. 3. ^Epidotus niger. 

Schwarzer Epidot. 

Natura sua chemica non exploratus. Utrum pecu- 
liaris species sit necne, iiicertum. Crystalli ni- 
gerrimi opaci , forma epidotica (aiigiil. ll^Vi^); 
Rhyacolitho innati, propc laciitii Laachensem et in 
granite Uralensi reperti. (G. Rose, Reise nach d. 
Ura!., Voi. 1. p. 432 sq.) 

Spec. 4. Epidotus manganictts. 

Manganischer Epidot, 
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Manganepidot. Piemontesiachcr Braunstein ; W. EfHdote manganesin^re ; 
Cordier et Hajv. Manganesian Epidote; Pliill. 

Spec. 5. *Epidotas rosens s. Thnlites. 

Rosenrother Epidot s. Thulit. 

Thulite; Brooke. 

Auctorc Levyo structuram cr jstallinoni , auctore 
C. G. Gmelino naturam cfaemicam Epidoti habet. 
Constat enini ex 48,8 cent. terrae siliceae, 31,f 
t. argillaceae, 18^7 calcariae, 1,9 natri, 3,2 oxydl 
ferri, 1,6 oxydi mang^ani, 0,6 aquae. (Poggend. 
Ann., VoL XLIX. 1840. p. 540.) 
Appendia: ad tribum Amphibolltarum epidotoideorum. 

l.Bucklandites. {Bucklandit; Levy. Skotin; 
Br.) Species anibigua, Arendalensis, cum qua 
crjstalli Epidoti nigri confundebantur. 
2. Withamitcs. (withamit; Brewster:) Affi- 
nis Epidotae. Varietas carminea et flava. 



Ordo X. 
SCLEROLITHL 

S^Mtx0lxti)t. 

(Edelsteine und Quarze. Hartsteine, Gemmae. Gemmen,) 

I. SCLEROLITHI GJIANATOIDEI. 

ifitamtatii^e SikUtMilit. 

(Granatoide*) 
(Pond. sp. s= 3,2 — 4,3.) 

1. Idocrasliis* (^^^kra^.) 
Spec. 1. Idocrasins dystomns. 

Dystomer Idokras. 

Ve8avian;W. Pjramidaler Granat; M. Idocrase;H. 

Var. 1. Id. d. nobilis. {Edler d. Idokras.) 

a. Id. d. n. flavus. {GeUter e. d. /.) 

b. Id. d. n. virldis. (Gr&ner e. d. I.) 

c. Id. d. n. cyaneiis. (Himmeldlauer e. d. /.) 



CjprUiu8« Cyprin ; Berzelius. 



Digitized by 



Google 
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d. W. d. n. violacens. (Violetter e. d. /.) 
Auclore A. S i s m o n d a 7,1 cent. oxjdi man- 
gani continens. 

e. Id. d. n. fuscus. (Brauner e. d. /.) 
Fiff. 2. Id. d. Tulg-aris. {Gemeiner d. Idokras.) 

EgecaB. Leboit. Fnigardit Wilait. Gdlcumit. 

Appendia^. 1. Xanthites. {Xunthit; Thomson.) Au- 
ctoribus Sbepardo «t Beckio Idocra- 
sio adnumerandus, licet Matliero auctore 
diversa stroctura crjstallina praedita?. (Sil- 
linian amcric. Journ., Vol.XLVI. 1844.p.25.) 
8. Zurlites. {Zurlit.) Idocrasio simiiis; 
(prismate quadratico, pond. spec. = 3,27, 
etc.) At alia quoque mineralia, ut Breit- 
hauptio auctore Harmotomi quaedam va- 
rietas, sub illo nomine descripta sunt. 

8. Ciraiiatiis. ((iCranat) 

Dodekaedrischer Granat ; M. Gr<^nat; H. Garnet. 

Spec. 1. Granatns nobilis. 

Edler Granat. 

Almandin ; Karsten. Orientalischer Granat. Carfankel. Rother Eisengra- 
nat (Ch«m: Eis«Athon9ranat> Almandine ; Beudant. !i^j/^^a| ; Theophr. 
Carbunculas ex parte ; Plin. 

Spec. 8. Granatns hyacinthinns.*) 

HyaciHthrother Granat. 

Kanelstein ; W. Kanelgranat. Hjacinthgranat Hessonit Romanzovrit; I9or- 
denskifild. (Chem : Thonkalkgranat) Essonite ; H. Cinnamonstone ; Ja- 
meson, 

Spec. 3. Granatns Ynlgaris. 

Gemeiner Granat. 

(Chem: Thonkalk-, Elsenkalk-, Tarkthon- et Thonmangangranat) 

Var. 1. Gr. y. fuscus. (Brauner gem. Gr.') 

a. Gr. Y. f. poljsiderus. (Polysiderischer br. 
g. Gr.) 

Brauner Eisengranat 

Omnium Granati vnl^. fusci Yarietatum ma- 
ximam oxydi ferri copiam (85—30 c.) con- 
tinens. 

♦) Vox hyadnihinus (vaxiy&iros) significat 1) colorem rubrum flori» 
Hyacinthi yeterum, 2) colorem gemmae Hyacinthi. 
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b. Gr. V. f. Aplomiifii. {AplomgrMKai.) 

Aplom. Eisenkalkgranat. Aplome ; H. 

c. Gr. V. f. Coloplionitesr. (Kohphongranat.) 

Kolophonit. Pechgraniit Thonkalkgranat. 

d. Gr. V. f. HothhofBtes. {Rothhoffigcher br, 
g. Gr.) 

Rothhoffit. 

e. Gr. V. f. man^anlcus. (Mangangranat,) 

Thonmangangranat. Mangankiesel ; Karsten. Spessartlne ex 
parte ; Beodant. 

Far. 2. Gr. v. nig-er. (Schwarzer gem. Gr.) 

a. Gr. V. n. polysi4erus. (Polygiderischer $chw, 
g. Gr.) 

Eisenreicher Melangranat. Melanlt. Pvrenalt. Schfvarzer 
Eisengranat. (Eisenkalkgranat.) 

b. Gr. y. n. magnesiiis. (Magnesicher schw, 
g. Gr.) 

Talkreicher Melangranat. Talkgranat; Haasm. Schwarzer 
Granat von Arendal. (Talkthongranat.) 

Var. 3. Gr. r. virldis. (Gruner gem. Gr.) 

Grossular. (Thonkalkgranat.) 

Allochroites (Allochroit; tTAndrada) appellari 
Rolet aut Granatus vulgarls subvirldis vel ex vi- 
rldi ravldus solldus^ ant Granatus, qul cum Epi- 
doto et Calelte intime mixtus esse vldetur. 
Finrr. 4. Gr. v. flavus. (Gelher gem. Gr.) 

Saccingranat Sacclnit Topazolith. Polyadelpbit; Thomson. 
(Thonkalkgranat) 

jTar. 5. Gr. v. albidus. (Weisser gem. Gr.) 

Leakogranat (Thonkalkgranat.) 

Spec. 4. Granatns chromifer. 

Chromgranat. 

Uwarowit;He8«. (Chromkalkgranat) 

Auctore A.Erdmanno compositus ex 36,93 cent. 

terrae slliceae, 31,63 calcarlae, 5,68 t. ar^fllaceae, 

1,54 magneslae, 21,84 oxjdl chromii, 1,96 oxjdi 

ferri. Ca^Si+cVsi. (Berzelius, Jahrcsber. etc. Jahrg. 

XXIll, Tiib. 1843. p. 291.) Cum qua analjseos 

summa analjsls a Komoneno instituta proxime 

congruit. (Poggcnd. Ann., Vol. LlX. 1843. p. 488 sqq.) 

^ppendiar. Knebelltes. (Knebelit ; Dohereiner.) Ma- 

ximam ferrl et mangani oxydati copiam con- 

tlnens; Granato fertasse subjungendus. 
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Spcc. 1. Pyrdpns cryptocrystailns. 

Kryptocrystallinischer Pyrop. 

Pyrop ; Karsten. Hexaedrischer Granat ; M. Bolimisclier Granat. 

Pjropiis cr. Eliccnsis comitaius scotici Fife auctorc 
Connello constat ex 42,8 ccnt. tcrrae siUceae, 
88,65 t. argillaceae, 10,67 niagnesiae, 4,78 cal- 
cariae, 9,31 oxydi ferri, 0,25 oxjduli mangani, 
cum vestig^io oxydi chromii. (Lond., Edinb. etc. 
philos. Mag., 3 Ser., Vol. XXVlil. 1846. p. 152.) 

4« f^taiirolltliu». (^taur^lUi).) 
f^pec. 1. Staurolithns granatoides. 

Granatartiger Staurolith. 

Staurolith ; Karsten et W. Prismatoidischer Granat; M. Granatit. Staiiro- 
tide ; H. (Basler Taafstein.) 

Novisslmae Staurolithi gt. analyses, a Jacobso- 
ne, Rosalesio et Marignaco institutae do- 
cuere, praeter 47 — 56 cent. terrae arg^illaccae, 
27 — 33 t. siliceac et 15 — 19 oxydi ferri etiam 
0,3 — 2,4 centesinias mag^nesiae huic speciei im- 
mixtas esse* (Poggend. Ann., Vol. LXII. 1844. p. 
420. 425. Ann. de Chim. et de Ph., 3 Sen, T. XiV. 
1845. p. 50.) Staurolithus gr. Gotthardtensis au- 
ctore Marignaco compositus est ex 53,34 cent. 
t. argillaccae, 28,17 t. sillceae, 17,41 oxydi fen*l, 
0,31 oxydi mangani, 0,72 magueslae. (Ann. de 
Chim. etc. l. c.) Staurolithus gr. Bretagnensis et 
Uralensis auctore J. Jacobsone majorem terrae 
siliceae copiam (38,6 — 39,2 c.) continent iidem- 
que minori sunt pondere specifico (== 3,55). (Pog- 
gend. Arin., Vol. LXVliL 1846. p. 414 sq.) 

5. MelTliiiis. (^eltiinO 

Spec. 1. H^lvinns dystomns. 
Dj/stomer Helvin, 

Helvin; W. Tetraedrischer Granat; M. 

Far. 1. H. d. flavus. (Gelber d. H.) 

Far. 2. H, d. h^pochlorus. (GettgrUner d. H.) 

n. 
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II. SCLEROLITHI TURMALINOIDEI. 

ftttrmaltnartige j&Mmlttl^r. 

(Schdrlariige SkleroIUhe, Turmalinoide*) 
(Pond.sp. = 3,0 — 3,5,) 

6. Tiirmalliiii»* €urmalmO 
Spec. 1. Tnrmaliniis eiectricns. 

Elehtrischer Turmalin. 

Sch5rl ; W. Rhomboedriscfaer TurmaUn ; M, Aschenzieher. Tourmallne ; H. 

Subsp. 1. Tuniialinus electr. dysclioneutus. {Dyschoneutiscker 
el T.) 

Edier Tnrmalln et electrtscher Sehfirt ex parte. 

Difficile Ig-ne liquescens nec extumescens* 
Far. 1. T. el. d. iimpidus. (WaMerkelUr d. eL T) 

Achroit; K. Hermann. 

Tarmalinus e1. d. limpidus Elbanus auctore R. Her- 
manno coniinet: 42,88 c. terrae siliceae, 44,03 
t. argillaceae, 5,34 acidi boracis, 3,12 natri, 2,19 
lithii, 0,45 magnesiae, 0,26 oxjdl mangani, 1,66 
addi carbonls, sed caret oxjdo ferri. (Erdm. 
Joum., Vol. XXXV. 1845. p. 243.) 
Var. i. T. el. d. rubicundus. (Rother d. el. T.) 

Rabellit Siberit Ap^rit. Daourit 

Turmalinus el. d. rubicundus Mursinskensis auctore 
R. Hermanno compositus est ex 39,7 c. terrae 
sillceae, 40,3 t. ar^lllaceae, 6,6 addl boracig, 
7,9 natri, 3,0 lithil, 0,16 magnesiae et 2,3 oxj- 
dull man^ani, sed caret et oxjdo ferri et acldo 
carbonis. (Loc. cit.) — Turmalinus el. d. limpi- 
dus et T. el. d. rubicundus (Achroltes et Rubelii- 
tes, Herm.) non species peculiares babendae sunt, 
ut Hermannus exlstimat, sed varietates. 
Snbsp. 2. Turmalinus electr. euchoneutus. {Euchonischer el T.) 

Edler Tarmalln et elektrischer Schorl ex parte. Gemeiner Turmalin* 

Facillime i^ne liquescens et yalde extumescens. 
Var. 1. T. el. euch. nobiUs. (Edler euch. el 21) 

a. T. el. euch. n. caeruleus. (Blauer e. euch. 
el T.) 

Indicolith, ' 

Glocker, Synopsta* 8 
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h. T* e). euch. n. viriills. (Gruner e. euch, 
el T.) 

Varietas Biblrica Beresitae innata aoctore R. 
Hernianno )iis partfbus continetur: 40^ 
c. terrae siliceae, 31,77 t. argillaceae, 11,78 
acidi boracis, 8^09 litiiil, 6,43 ma^nesiae^ 
3,65 oxjduli ferri, 1,16 oxydi cbromii, 0,9 
oxjdali man^ani et 1,66 acidi carbonis. (Loc. 
cit p. 242.) 

C. T. e). euch. n. fuscus^ {Brauner e. euch. 

el r.) 

Yarietas JMursinskensis auctore IL Her- 
manno constat ex 37,8 e* terrae siliceae, 
30,56 t argiDaceae, 9,89 acidi koracis, 3,09 
natri^ 0,5 lithii, 1,41S ma^nesiae, 12,07 0x7- 
dun ferri et 1,66 acidi carbonis. (Loc. eit.) 
d. T. e). eucb^ n« dfchromaticus. (Dichroma- 
titch^r e. euoh. •/. T.) 
yar. 2. 1*. e). euch. rul^aris. (Gemeiner euch. el T.) 

GemtlM Sdidri;W. StoBgcwchOri» Aphricit Plcotlt. (0 

7. AiLliilteii. (^nnit) 
Spec. 1. Azinites eleotricns. 

Elehtrischer Aarintt, 

Thumerstein; W. Thamit Prismatischer Axinlt ; M. Glasschdri ; Widen- 
mann. Glastteln. AfterschOri. Ajrinite;H. 

Var. 1. A. e). fuscus. (Brauner el A.) 

Comp* ch. Axinitae el, fusci Oisansensis auctore 
Rammeisberffio: 43,67 cent. terrae siliceae, 
16,63 t. argiilaceae, «0,67 caicariae, 9,45 oxjdi 
ferri, 3,04 oxydi mangani, 1,7 magnesiae, 0,63 
ka)i! , 5,6 acldi boracis. (Poggend. Ann. , Voi. L. 
1840. p. 371.) Cum hac varietate Axinites e). 
Treseburgensis et Miascensis eompositione che- 
mica fere prorsus con^ruunt. (Loc. cit.) 
Var. 8. A^ e). ravus. (Grauer el A.) 
Var. 3. A. e). trichromaticus. (Trichromatit^her el. A.) 
Ab Haidingero altius expioratus. (Poggend. Apn., 
V0I.LXIII. 1844. p. 147.) 
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HI. SCLEROLITHI ZIRCONIOIDEI. 

J^trk0narHj|e j&Mrr0lttl^e. 

(ZiVAoniorde.) 
(Pond. sp. c= M — 4,«.) 

8. Zlreoiiliiii. (JHrkoitO 
Spec. 1. Zirconins dystomns. 

Dystomer Zirim. 

Zirkon et Hyacfnth ; W. Pjramldalcr Zirkon • M. Zlrcon ; H. Jargon» 

Var. 1. Z. d. nobilis, s. Hjadnifaus. {Edhr rf. Zirkon 
s. Hyacinth.) 

HyaciBth; W. 

Var. 8. Z. d. vulgraris. {GemeiMr d. Zirkon.) 

Zlrkon ; W. 

a. Z. d. V. albidos. (Woi$%4r g. d. Z.) 
h. Z. d. V. raridus. (^Grauer g. d. Z.) 
e. Z. d. V. viridis. (Gr&ner g. d. Z.) 

d. Z. d. V. luteus. (GeV^er g. d. Z.) 

e. Z. d. V. rutilus. (Rother g. d. Z.) 

f. Z. d. V. fuscus. (Brauner g. d. Z.) 

g. Z. d. V. piceus. (Pechschwarzer g. d. Z.) 
Raris^^ima varietas, moravica. 

Conip. cli. Zirconff cujosdam virig^arls auctore W. 

Hennebergo: 64,81 cent. terrae Kirconiae cum 

vesii^io kalii, 3S,85 t. siliceae, 1,58 oxydi ferrf, 

0,88 carcariae. (Erdm. Joum., Vol. XXXVfll. IS46. 

p. 510.) — In Zik^cenio d. vulg-ari fnsco norwe- 

gico Svanbergitis novam terrae specieni, no- 

rinam reperit. 

Appendia:. Crjstalli prisnialici basi quadrata, in insula 

suecica HitterOen reperti, quibus Th. Schee- 

rerus singulare nomen „Mal.acon<^ im- 

posuit, sunt crjstalli Zirconii, causa qua- 

dani ita commutati, ut minorem diiritlem mi- 

nusque pondus specif. (= 3,9) habeant ac 

insnper 3,0 cent. aquae contineant. Partes 

eorum cbemicae auctore Scheerero hae sunt: 

63,4 c. zirconiae, 31,3 t. slilceae, 0,4 cal- 

cariae, 0,3 yttriae, 0,1 niagneslae, 0,4 

8* 
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oxydl fcnpl, 3,0 aqnae. (Poggend. Ann., Vol. 
LXII. 1844. p. 436 sqq.) 

9. ^Ostraiiltes* (®ftrantt) 
Spec. 1. Ostranites norwegiciis. 

Norwegischer Ostranit, 

Ostranit ; Br. 

IV. SCLEROLITHI ADAMANTINI. 

Prmatttattt0e S^kler0lttl)e« 

( Adam anioide»} 
(Pond. sp. =r 3,5 — 3,6.) 

10. Adamas. (pxamant) 
Spec. 1. idamas eutomns. 

Evtomer Diamant^ 

Deinant;W. Okt««drischer Diamant; Bf. Diamant; H. Diamond; PIiIII. 
Iddajiiagh Theophr. Adamas; Plinius. 

far. 1. A. e. linipldus et albiis. (WasserhelUr et weisser 

eut. D.) 
Var. 8« A. e. raviis. {Grauer e. D.) 
Var. 3. A. e. vlridis. {Gruner e. D.) 
Var. 4. A. e. flavos. {Gelher e. D.) 
Var. 5. A. e. rutlltts. (Rother e. D.) 
Var. 6. A. e. fuscas. (Brauner e. D.) 
Var. 7. A. e. piccns. {Schwarzer e. D.) 
Var. 8. A. e. dlchromaticus. (Dichromatischer e. D.) 
Idemque striatus et maculatus. In montinni tractu 
Sincura haud procnl ab urbe Caxoelra in Brasllia 
ma^na crystallorum Adamantis copia anno 1845 in 
arena aurifera reperta est. In quibus snnt crj- 
stalli pellucidi splendidissimi aut colore melleo aut 
ex fulvo in badium vergente ac passim, si ver- 
tuntur, hyacinthino^ striis macuHsque regularlbus 
albidis angullsque axlum nlg^ricantlbus insignes. 
Quae striae maculaeque non innatis particulis alle- 
nls ortae sunt, sed ad substantlam crjstallonini 
ipsam pertinent. (Plura de hac re communicavi In 
Erdm. Journ., Vol. XXXVI». 1846. p. 318 Bqq.) 
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V. SCLEROLITHI CORUNDOIDEL 

tfirritttlrarttge ^kler0lttl)e. 

(Coruudotde,) 
(Pond. «p. = 3,4 — 4,4.) 

1 1 . Coriiiidum. (Carttn^.) 
Spec. 1. Conmdiiin anisotomnm. 

^nisotomer Corund» 

Sapphlr, Korund, Demantspftth et Scbmicgel ; W. Rhomboedrltcbtr Co- - 
ruDd ; M. ThoMerde ; Hausm. Corindon ; H. Corundum ; Phillips. 

Far. 1. C. anis. nobile. {Edler an^ Corund.) 

Sapphir; W. Oliui T^l<^sie; U. 

a» C. an. n. caeruleiini, s. Sapphiras. {Blamer 
e. a. C.) 

Sapphir. Sternsappfair , Astrios, Aaterie. 

b. C. an. n. rubicandutti, s. Rubinus. {jRoth^r 
e, a. C) 

Kubin. Saiamsteiu. 

C. C* an. n. flavuni. (Gelber «. o. C) 

Qrientalischer Topas. 

d. C, aii. Ut albidum. {Wemer e, a, C.) 

Luchssapphir. 

Var^ S. C. anis. yul^are. (Gemeiner an. Corund») 

Korund, Demantspath, Schmirgel; W. 

a» C. an. y, lamellosum. {Bldttriger g. a. C.) 
tt. C. a. V. 1. ^lbidum. {Weisslicher 61 g. 

a. C.) 
fi. C. a. V. 1. ravum. {Grauer bl. g. a, C.) 
y. C. 3u Vf 1. vlride. {Gruner hl g. a. C.) 

d. C. a. y. 1. caeruleum. {Blauer hl. g. a. C) 

(Soimonlt.) 

e. C. a. V. h roseum. {Roaenrother hl. g. 

a. c:) 

5» C- a. y. 1. badlum. {Brauner hl g. a. C) 

Demantspath. 

b. C. an. V. grsmulosum. {Feinkorniger g. a. C) 

Scbmirgel, Emeril. 

1«. Spiuellusu (SSpintL) 

Dodekaedrischer Corund ; BI. 

Spec. 1. Spinellns nobilis. 
Edler Spinell. 

Spinell ; W. Spinelle ; H. 
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Var, 1. *Sp. B. albidus» {Wti^^tr edler SpinelL} 

Berzelin ; Kecker de Saussure. 

Var. 8. Sp. n. rablcundus. (Rother e, Sp,) 

Rubinspinell. Ballasrubin. (Ruhin balais.) Rubiceli. AluiauUin 
ex parte* Carbunculns ex parte (?); Plin. 

Vhr. 3. Sp. n. badius. {Brauner e» i^.) 
Var. 4. Sp. n. caeruleus. {JBlauer e. J^.} 

Spec. S. Spinellns herbacens. 

GrasgrUner SpinelU 

Chlorospinell ; G. Rose. 

Pondere spec. =: 3^59 ; angulis extreniis translu- 
cens; auctore Henrico Rose conipositus ex 
57,3 — 64,1 cent. terrae arg^illaceae, 26,7 — 27,5 
niag^nesiae, 8,7 — 14,7 oxydi ferri, 0,3 — 0,6 
Qxydi cupri. Ex scbisto talcoso prope Slatoust 
effossus. (Pogg. Ann., Vol. L. 1840. p. 652 sq.) 

Spec. 3. Spinellns melanomagnesiQS.*) 

Melanomagnesischer Spinell. 

Ceylanit ; W. Eisenspineil. Schwarzer Spinell. Chrysomelan» Skorian ; Br. 
PMonaste ; H. Candite ; de Boumou. 

Spinellus melanomagn. Arendaleusis auctorc S ch e e- 
rero constat ex 55,17 cent. t. arg-illaceae, 17,65 
niaguesiae, 5,09 siliceae, 18,33 oxyduli ferri, 2,71 
oxyduli mangani. (Poggend. Aiin., VoK LXV. 1845. 
p. 294.) 

Spec. 4. *SpineIIn8 polysiderus. 

Polysiderischer SpinelL 

Hercjnit ; Zippe. 

Maxime aflinis et Spinello melanomag^nesio et ^u- 
tomolitae spinelloidi, ab utroque pondere specifico 
(= 3,9), maxinia oxjduli ferri et perexigua ma^ne- 
siae copia distinctus. Auctore Bernardo Qua- 
drato ex 61,17 cent. t. arglllaceae, 35,67 oxj- 
duli ferri et S,92 magnesiae conipositus. (Woh- 
ler u. Lieb. Ann. d. Ciiem., VoL LV. 1845. p. 359.) 
Atjpotus, granulosus; prope Ronspergam in saltu 



*) Hoc epitheto, et coloreni nigriim et magnani inimixtae magnesiae 
copiani (17,6-24,8) significante, species tertia Spinclli a ceteris specie- 
bus optime distinguitur. 
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bo]ieini€0 ^) repertus. (Holget Zeittohr. f. Pbj*., 

Vol. VI. 1840. p. I sqq.) 

Appendia:. *Sappb!rinas. {Sappkirin ; Giesecke). Dor 

bia speciei^, duritie, pondere spedfico allis- 

que notis proxime ad Spinellum accedens, 

structura crjstallina ab eo diflrerre videtor» 

13. Automolltes. (^ntotiwlUO 
Spec. 1. iHtomolites spinelioides. 

Spinelliihnlicher Automolit. 
Far. 1. A. sp. eutonius. (Eutomer »p, A») 

Automolit ; Eck«berg. Gahnit ; Hautm. Oktaedrisch^r CoraDil ; M « 
Spinelle zincif^re ; H. 

Pond. sp.s4,9 — 4,69 Golore vfa^idi nigricante, 
pulvere ravo« 
Var. 8. *A. sp* dystomus. [Dtfitomer sp. A.) 

„8|}inellu8 superius" (!);Br. (Poeseyiii. Ann., Vol. LXIX. 1846. 
p. 440.) 

Pond, sp. — 4,48=4989) colore nig^ro^ pulvere 
sordide - viridi. Auctore Plattnero Qxjdum ferrl 
^i oxydum ^incl coatitens. Bodenmalsensis* (Loc. 
cit. p. 440 sq.) 

Appendijc. Dysluites {Dyebiit; TkomeQn)^ qul et 
Automolltae et Frauklinitae allGnis est, ab 
illo multo niinori dmitie, a Frankllnlte prae- 
pipue minori pondere spec. et mag^na, quam 
contlnet, terrae ar^illaceae copla dlffert. 

14. To|lf|KlU8« (^0|Htli.) 

Spec. 1. Topaxiiu axotooiHS, 

Ajcotomer Topae. 

Topas et Ph.yfialit; W. Prisuiatischer Topas; M. Alumine fluat<^e siliccuse 
8. Topaze ; H. ••) 

*) Noniine saHus Ifercymi miigna quaedam silvsi Germaniae non distincte 
circiiniscripta a Romanis significabatui', quod nomei| nostra aetate^ ut in- 
ter omnes constat, ad eum potissimnm montium tractum referri solet, qui 
^ermanice Uarz appellatur, neque a^d saltnm Bobemieum. Hac de cansa 
nomen Ilercynitae a Zippio speciei supra dictae impositnm minus proban- 
dnm esse videtur, praeterquam quod nomen ejuadem forniae a scriptoribua 
francogaliis jam pridem Harmotomo impoeitum est 

**) Topazius Plinii, a Topazio recGntiornm longe diversus, lapis quidam 
viridis erat, qui, quum maguae ejns moles repertae sint, ad excidendat 
statuas adhibitus est. 
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Far. 1. T. ax. nobilis. (Edler ax. T.) 

Edler Topas. Phengit (Aqnamarin ex parte.) 

(AlFl3 + Si^l3) + 2ll3Si^ Rammelsb. (Poggend. 

Ann., Vol. LXU. 1844. p. 155 sq.) 

a. T. ax. n. limpidus et albidas. {Wasierhel- 
ler et toemer e. ax. T.) 

b. T. ax. n. flavus. {Gelher e. ax. T.) 

c. T. ax. n. yiridis. {Gruner e. ax» T.) 

d. T. ax. n. subcaeruleus. {BlasMauere,ax,T.) 

e. T. ax» Q. lijacinthinus. {Hyacinthrother e. 
c^. T.) 

f« T* ax. n. trichroniaticus. {TriQhromatischer 
e. ax. T.) 
Var, 2. T. ax. vulgaris. {Gemeiner ax. T.) 

PyrophjsalUes a. Phys.ilites. Pyrophj8aKt;HtsiDger. Physalit;W« 

Eadem formnla chem., quae est Topa^&ii ax, no« 
bilis. 
Var. 3, T. ax. scapoides. {Stangliger ax. T.) 

Sohorlartiger Berjll ; W. Pykiiit. Stangenstein ; Karsten. Weis- 
8er Stangenschorl. Schorlit. Leukolith. P.ycnite; H. 

(Al^l» + Siltl») + Al»Si*. Rammelsb. (Loc. cit,) 

15. ClirysolieryUuSe (CfjrijfoberottO 
Spec. 1. Chrygoberyllng dystomns. 

Dyatomer ChrysoherylL 

Chrysober/li ; W. Prlsmatlscher Corund; M. Cymophane;H, (A Rassls 
lioniinatas Alexandrttes.) 

Crystallos Chrysoberylli dyst. Gnstavus Rose 
et Descloizeaux nupcr subtillus descripserunt. 
(Poggcnd. Ann., Vol. XLVIIL 1839. p. 571 sqq. An- 
nales dcChim. ct dcPh., 3. Scr., T. XllL 1845. p. 
329 sqq.) 

Var, \. Chr. d, albidns. {Weisser d. Chr.) 
Cum Chr. d. viridi in Moravia reperius. 

Far. 2. Chr. d. viridls. {Gruner d. Chr.) 

Clirysoberyllus d. virid. brasiliensis auctore Aw- 
dejewo compositus est ex 78,1 cent. terrae ar- 
gillaceae, 17,94 glyclnae, 4,47 oxydi ferrl. (Pog, 
gcnd. Ann., Vol. LVL 1842. p. 118.) Chrysoberyl^ 
lus d. V. Haddamensis auctore Damourio ex 
75 — 76 c. terrae arffillaccae, 18 — 19 glycinae, 
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3,5 — 4^5 oxjdi fimi. (Anii. d. Chiiu. tt d« Ph., 
Scr. 3. T. VII. 1843. p. 173.) 
Var. 3. Chr. d. diehromatictts. {Diehronmti$cher d. ChrJ) 
Comp. ch. Chrjsoberjlli d. dichromatlci Uraiensis 
auciore Awdejewo: 78,9*2 c. terrae argillaceae, 
18,02 ffljcinae, 3,12 oxydi ferri, 0,36 oxjdi chro- 
mii. (Poggend. Ann., Vol. LVI. p. 119.) 

VI. SCLEROLITHI CHRYSOLITHOIDEI. 

tflfriyfirUtl^atttoe BUtttliii^. 

( Chrysolitkoide*) 
(Pond. sp. = 3,1 - 3,4.) 

16. Clirysolltlms. Ct;ti)faUtl)0 
Spec. 1. Chrysolithns entomns. 

Eutomer Chrysolith. 

PrismatischeT ChrysoUth ; M. P<^ridot; H. 

Var. 1. Chr. eut. nobllis. {Edler e. Chr.) 

Chr^solith ; W. 

Var. %. Chr. eut. vulgaris. (Gemeiner e. Chr.) 

Olivin ; W. Chustt. Liinbilit. (Crystaliisirter Obsidian.) 

a. Chr. e. v. viridis. {Gruner g. e. Chr.) 

b. Chr. e. V. luteus. {Gelher g. «. Chr.) 

c. Chr. e. v. rubellus. (R&thlieher g. e, Chr.) 

Spec. S. Chrysolithns polysidems. 

Polysiderischer Chrj/solith. 

Hyalosiderites. Hyalosiderit ; Walchner. Eisenchrvsplitfa. 

AppendiJp. 1. Forsterites. (Forsterit; Levy.) A 
Chrysolltho differt an^ulo prlsniatis => 
128^ 54', paulo majori duritie et structura 
• lamellosa axotoma. 

2. Moutlcellites. (Monticellit; Brooke.) 
Prismatis rhombicl ang>ulo = 132^ 54' a 
Chrysolitho distinguitur, ceteris ei simil- 
limus. 

17. Clioiidrodltes« (Cl)(rn>ra^tt) 
Spec. 1. Chondrodites dystomns. 

Dystomer Chondrodit. Mg PI + 2Mg3Si. Rammelsberg. 

Chondrodit; Graf d Ohsson. Maclureit; Scybert. Brucit ; Gibbs. Uemipris- 



matitcher Chrytolith ; M. 
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Var. 1. Ck, d. croceus. (Mwgenroiher d. Ch.f 

Aactore R. Hermanno in Calclte vulg-ari laniel- 
loso graniiloso Acbmatowskensi repertus. (Erdin. 
Journ., Vol. XL. 1847. p. 19.) 

Var. «. Ch. d. flams. (Gelher d. Ch.) 

Comp. ch. Chondroditae d. flavi amerlcani et Par- 
gasensls auctore Rammelsbergio: 55,5 — 56,7 
ceut. magneslae, 33 — 33,9 terrae siliceae , 7,4 — 
8,6 fluoris, «,3—3,6 oxydnli ferri. (Poggend. 
Ann., VoL Uli. 1841. p. 130 sq.) 

Var. 3. Ch. d. vlridls. (Gruner d. Ch.} 

Var. 4. Ch. d. ravidus. {Grauer d. Ch.) 

Majorem oxydull ferrl et panlo niinorem magne- 
«iae copiam continet^ qnani varietas flava. Par- 
gasensls enim auctore Rammelsbergio compo- 
situs est ex 54,5 c. magnesiae, 33,19 terrae sl- 
Hoeae, 9|69 flnoris et 6,75 oxyduli ferri. (Loc. 
cit. p. 136.) 

AppendiJc. *Huniites. (Humit; Bournon.) Fortasse 
Chondroditae adnumerandus. 
Jlpptnduv ad tribum Sclerolithorum chrjsolithoideorum. 

1. «Tautolithus. (Tautolith; Br.) Huic trl- 

bui adnumerandtts esse videtur. 

2. *Turnerltes. (Tumerit; Levy.) Species 

plagiorhomblca, non satis cognita. . Auctore 
Chlldreno praecipue ex terra arglllacea, 
calcaria et magnesia constare dicitur. 

3. *PericIasius. {Periklas; Scacchi.) Syste- 

mate crystallino cubico, duritie Ui thoclasii (?), 
pondere spec. = 3,75, colore viridi; pellu- 
cidiis. Auctore Scacchl ex 91 cent. niagne- 
siae et 9 pxjduli ferri conipositus. In monte 
Somnia repertus. (Erdm. Journ., Vol. XXV LU. 
1843. p. 487 sq.) Num hoc loco poni possit, 
dubium est. 

4. *Pyrrhites. (Pyrrhit; G. Roae.) Morsin- 

sLensis. Cum Periclasio formam crystaliinam 
et durltiem communes habet, sed nec pondus 
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ejus spec ncc oompositio chcmica cognita 
siint (Poggen^ Ann., Vol. XLVIiL 1839. p. 
562 sq.) — Pjrrhitcs, anctore Tesclicma- 
clicro in saxo qnodam vulcanio insulae azo- 
ricae St. Micbaeiis repertns, et acidum tita 
nicnm continens (Silliman americ. Joum., 2 Ser., 
Voi. IIL IS47. p. 32 sq.), num a Pjrrhite Mur- 
sinskensi diversus? 

VII. SCLEROLITHI BERYLLOIDEI. 

ptt^Uxtx^t SiUer^ltt^e. 

(neryllord^.) 
(Pond. sp. sss 2fi — 3,0.) 

1& BeryUiifiu (ptrQtt.) 
Spec. 1. Berylln azotomns. 

Aacotomer BerylL 

BeT>lI et Sraaragd;W. Dirliuniboedrisclier Smaragd; M. Eineraude;H. 
Beryllus ex parte; Pliii. *) 

Var. 1. Beryllus axot. Sniaragdus, (SmaragdiBcher ax. 
Beryll.) 

Smaragd ; W. 

Var. ». Beryllus axot. macroprismaticus. {Makropris- 
matiicher ax. B.) 

Ber>II; W. Davidsonit; Ricbardson. 

a. B. ax. macr. nobilis. (EdUr m. ax. B.) 
Conip. c)i. Berylli ax, m. nobilis (?) Finnici 
(loc. nat. Somero) anctore Mobergo: 67,3 
cent. terrae siliceae, 16,4 t. arg^illacear, 
12,7 glycinae, 1,5 oxydi ferri et 0,2 acidi 
tantali. (Berzelius Jahresber., Jabrg. XXIV. 
IS44. p. 313.) 
aa. B. ax. m. nob. albidus. {WetMer e. m. 

ax. B.") 
bb. B. ax. m. nob. Ilavns. {Gelber e. m» 

ax. B.) 
cc« B. ax. m. nob. viridls. {Gruner e. m. 

ax. B.) 

(Orientalisciier Aqnam<ariii.) 

*) Smaragdi nomine Teteres diversos lapides viridea sij(aUicabaot, ia 
quibus an recentiorum Smaragdus fnerit incertum est. 
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dd« B. ax« in. nob. caeruleus. (Blauer e. m. 

Crjstalli colore sapphirkio a. 1845 propc 
Zwiesel In Bavarla reperti sunt. 
b» B« ax. macr. vulgaris. (Gemeiner m. ax, B.) 
Beryllus ax. macr. vulg>arls subflavus Modu- 
mensis auctore Th. Scheerero constat 
ex 67,0 c. terrae siliceae, 19,6 t. ar^illa- 
ceae, 12,5 glycinae, 0,2 calcariae, 0,5 oxjdi 
ferri. (Poggend Ann., Vol. XLIX. 1840. p. 
535 sq.) 

19. Siiclafi^lust ((Suklao.) 
Spec* 1« Euclasias hyaliiias. 

Hyaliner Enilas» 

Euklas ; W. Prisniatischer Smaragd ; M. Eudase ; H. 

2Gl3Si+Il«Si. Awdejew. (Poggend. Ann., Voi. LVI. 1842. 
p. 122.) 

SO. Plieiiaettes. (|ll)enaMt) 
Spec. 1. Pbenacites eatomns. 

Eutomer PAenaiie* 

Fhenakit; I^ordenskiold. RhombDedrischer Smaragd; H, 

Praeter Phenaciten eut. e reg-ione Perniensi Sibi- 
riae nuper etiam crjstalli lepidi albidi bujus spe- 
ciei cum Topasio in ^ranite prope Miasli reperti 
Bunt, quorum R. Hermannus mentionem fecit, 
(Erdm. Journ., Vol. XXXVII. 1846. p. 187.) et quo- 
rum formas multiplices Gustavus Rose descri- 
psit ac cum crystallis Phenacitae eut. Permensis 
et Framontensis comparavit. (Poggcnd. Ann., Vol, 
LXIX. 1846. p. 143 sq.) 

Vm. SCLEROLITHI SILICEI. 

(Silivoide.) 

A, SCLEROLITHI SILICEI QUARZOIDEL 

(Quarzoide,) 
(Pond. sp. = 2,5 — 2,7.) 

31. Cordleriteii. (ficxVitxil) 
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Spec. 1. Cordierites anisotomitt. 

Anisoiomer Cordierit. 

Jolith ; Karsten. Jolith et PeUom; W. IHcliroU; Ibutiii. t^tmititcker 
Quarz;M. 8teinheiUt; Gadolin. Dichrolte ; Cordier. Cordlerite; H. 

Var* 1. C. anisot albidus* {Wei$»€r an. C.) 

Cordierites an. albidus Kragerdensis Norwegiae 
anctore Scheerero compositiis est ex 50,44 ccnt. 
terrae siliceae, 3S,95 t. argillaceae, 12,76 roagne- 
siae, 1,1S calcariae, 0,96 oxjduli ferri, 1,02 aquae, 
cum particula niiniina oxydiili niangani. (Poggend. 
Ann., Vol. LXVIII. 1846. p. 321.) 

J^arf 2. C. an. ravns. {Grauer an* C) 

Siniiutankensis Groenlandiae. Colore ravo, in axi- 
bus crystalloruni parum dilTerente. 

Var. 3. C. an. caenilcus. [Blauer an. C.) 

Jolitb. Peliom. Liichssa|>(>hlr. WasserMpphir» 

Di - vel trichromaticus (Dichroites , Trichroites) ; 
aut caeruleus et albidus, ant caeruleus et ravns, 
aut caeruleus, violaceus et subfuscus, etc 

Cordierites an. caeruleus dichromaticus Orijerf- 
yensis auctore Cbrist. Schfitxio compositus esl 
ex 48,9 c. terrae siliceae, 30,9 t« ar^illaceae, 
11,2 magnesiae, 6,3 oxyduli ferri, 0,3 oxydnli 
mangani. Ab hoc Cordierites Brunhaltensis et Fin- 
spang^enensis coniposltione chemica parum diiferunt. 
(Poggend. Ann., Vol. LIV. 1841. p. 565 sqq.) Cor- 
dierites an. caer. Unitjensls (New - Ilampshire) 
auctore Jacksone continet: 48,15 c. L slllceae, 
32,5 t. ar^illaceae, 10,14 niagnesiae, 7,91 oxy- 
duli ferri, 0,28 oxyduli mang^ani et 0,5 aquae. 
(Dana Syst. of Mineralogj, 2 £d. 1844. p. 406.) 

Var. 4. C. an. fuscus. (Brauner an. C) 

Huic varletati nonien Fahlunitae duri (harter Fah- 

lunit') impositum est. 

Colore fusco, in axibus variante. 

Colores Dlchroitae anisolomi praeclare explicavit Hal- 
d I n g e r u s. (Paggend. Ann., Vol. LXVO. 1 846. p. 441 sqq.) 
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fS. Qiiarziiiu. («tlnarj.) 
Spec. 1. Qaarzam dystomQm. 

Dystomer Qnarz, 

Rhoinlioeclrisclicr Qaarz; M. Qnnn; H. Kiesel. 

Siib^p. I. Quarznm dysi. hyaiinuiiu (GlMartiger dy»t, Quarx,) 

Gfasquarz. Qitars , Eisenfcfesel , KAtieenuage , Faserkicscl ; W. Quarz hya- 
lin ; Ueudant. 

Formas crystallorum Qnarzi hyalini Gustavas 
Rose maxima subtilitate perscrutatus est* (i^og- 
gend. Ann., Vol. LXU. 1844.p. 325 sqq.) 
Far. I. Q. d. h. nobile. (Edler gl d. «.) 

Edler OlaAquarz. Bergcrystall. (rCadelstein. Haarsteln.) 

a. Limpidam. (Wagserhttter,') 

l^seadodiamaiit MarmorDScher Dlamant. Dragomit.) 

b. Fiavum. (Gelber,') 

Citrin. 

c. Fnscum. (Rauehgrauer et nelkenbrauner.') 

(Rauchtopas.) 

d« Ni^m. (Schwarsser.') 

(Morion.) 

Var» 8. Q. d. h. amethystinum. (Jmethystischer gl, d. Q,) 

Amethystquarz. Ametlivst; W. Amethystus. 

a. Violaceum. (Violdlauer,) 

(Haaramethyst.) 

W. Heintzius, analy si chemica Amethysti 
yiolacei brasilicnsis edoctus, colorem hujus 
varietatis nuila aiia materia quam perexi- 
^ua acidi ferri immixti copia ortum esse 
putat. (Poggend. Anu., Vol. LX« 1843. p. 
523 sqq.) 

b. Fuscum. (Brauner.) 

c. Albidum. (Weieser.) 

d. Viride. (Gruner.) 

Var. 3. Q. d. h. vul^are. (Gemeiner gU d. Q.) 

Gemelner Glasquarz. Gemeiner Quarz. 

a. Q. d. h. V. albnm. (Weigser gem* gU d. Q.) 
Excepto iacteo. 

aa. Solidum. (Dichter unahgesonderter.) 
o* Atjpoisni. (Derber et geschiebear^ 
tigrer.) 
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fi. Globosum et tuberosum. (Kugliger 
ct knoUigerJ) 

Kugelquarz. Knollenquan. 

Quarzum d. h. vnlg*. alb. tnbero- 
sum, yul^o KnollenBtein nomlnatumy 
Porplijro Halensi Innatum, auctore 
W 1 f f 1 exiguam terrae argilla- 
ceae, oxydi ferri et aquae copiani 
immixtam contlnct. (Erdm. Journ., 
VoL XXXIV. 1845. p. 210.) 
y. Cellulosum. (Zelliger.) 

Zellenquarz. 

d. Corrosum. (^Zerfressener.^ 
«• Pectinoide& (Kammformiger,) 

Kammquarz. 

^. Pseudocrystallus. {P%eudocrystaUi^ 
scherm) 
bb. Scapoides. {ISt&ngUger.) 
cc. Tabulatum. (^Schaalig-abgesonderter*) 
dd. Schistum. {Schiefriger.') 

Quarzschiefer. 

ee. Fibrosum. (Fageriger.') ' 

Faserquarz. FaseriLiesel ex parte. 

ff. Granuiosnm. (Komiger.) 

Quarzconglomerat. Quarzbreccie. Sandstein. Sand- 
stelnschiefer, Biftgsamer Sandstein s. Gelenkquarz. 
,, CrvstalUairteT Sandstein.*' Dattelquan 8. Mand«l- 
quarz. 

gg*. Arenacoum. (Sandiger.) 

Quarzsand. 

hh. Ceraunias. *) (Ceraunischer.) 

Fulgurltquarz. BUtzrohren. Astrapiatit. Blitzsinter. 
Ceraunlansinter. 

b. Q. d. h. r. rayum. [Grauer gem* gl. d, Q.) 

Grauer gem. Glasquarz. Fettquarz ex parte. Stinkquarz. 
(Quarz h^alln ftftide; H.) 

q. Q. d. h. y. flayum. (Gelber gem, gt d. Q.) 

d. Q. d. h. y. rubrum et ruiile badium. (Duu" 

helrother et rothlichhrauner gem* gL d. Q») 

<:rv8taUi rubri. (HHjacinthe*' von Comp^stelia.) Avantud- 
nu«. (Avanturin.) 



*) KBQavviacy fulmiQe ictus. 
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e. Q. d. h. V. roscam. {Rosenrother gem. gl. 

Rosenqaan, 

f. Q. d, h. V. lacteum. {MHchfarhiger gem. 
gl. d. Q.) 

Milchquarz. 

g. Q. d. h. V. caeruleuin. (Blauer gem. gl. d. Q.) 

Sappliirquarz. Lasurquarz. Slderit. 

h. Q. d. h. V. aeniginosttm. (S^angrUner gem. 
g/. d. «.) 

Kupferquarz. 

i. Q. d. Ii. V. ollvaccum. (OlivengrSner gem. 
gl. d. «.) 

Olivenquarz. Cantalit. 

k. Q. d. h. V. prasium. (Prasiecher g. gl. d. Q.) 

PrasquaTz. Prasem. Praser. Praslas. 

1. Q. d. h. V. versicolor. (Schillernder g. gl. 
d. Q.) 

' Schillerquarz. Katzenauge. 

m. Q. d. h« V. sidericum. (Siderischer g. gl. d, Q.) 

Eisenquarz. Eisenklesel; W. 

u. Rubruni. (Rother.) 

Sinopel; Wallerius. Uamatischer Quarz; Br. Quan 
Wmatoide; H. Ferruginous Quan; Phili. 

fi. Ochreum. (GelSer.) 

OchroidUcher Quan ex parte ; Br. Quan rubiginett& ex 
parte ; H. 

y. Badium. (Srauner.) 

OchroMischer Quan e& parte; Br. Quan rublgineux ex 
parte; H. 

n. Q. d. h. V. mang^anicum. (Manganischer g. 
Sl. d. Q.) 

Manganquarz. Mangankiesel ; Hausm. 

0. Q. d. h. V. anthracium. (Kohliger g. gl. d. Q.) 

Kohlenquan; Hausm. 

Varietates Quarzi d. h. vnlgaris h — o cum alio- 
rum mineralium particulis aut tota suhstantia 
aut ex parte permixtae esse videntur. 
Snhsp. 8. Qnarzum dyst. chalcedonium (Chalcedonischer dyst. 
Quarx.) 

ChaleedonlttS. Chalcedonquan. Chalcedon ; W. Quarz - agate culc^doi- 
ne ; H. Calct^dolne ; Beud* Calcedonj ; Phill. 

Var. 1. Q. d. chalc. vulgare. (Gemeiner chalc. d. Q.) 

Oemeiner Chalcedon ; W. 

a. 
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a. Caerttleam. (Blauer.) 

b. Lacteum et albidam. (^Weiaser.) 
a. Sabpellncldom et translacens. 

fi. Opacum. {Cacholong ex parte.) 

c. Flavum. (Gelder.) 

d. Fuscum. (Brauner.) 

e. Maculatum et striatum. {Gefleckter et ge- 
etreifter.) 

Onyx. 

f. Dendropbyton.*) {Dendritiech gezeichneter.) 

Baumchalcedon. Moccastein. Dendrachat. Dendritenachat. 
Moosachat. 

Cbalcedonio valg^ari dendrophjto interdum 

spongias inclusas csse Bowerbankius do- 

cuit. (Lond., Edinb., Dubl. pliilof . Mag^ 3 Ser., 

Vol. XIX. 1841. p. 542 sq.) 

Appendijc. Haytorites (Haytorit) plerisque 

mineralog^is Chalcedonius rulg^aris 

pseudo - cr jstallus esse videtur, for- 

mas Datolithi exhibens. 

Var* %. Q. d. chalc. Carneolum. (Carneoliecher ch. d. Q.) 

Cameolus. Cameol;W. Sarder. Comaline, Sardoine. Stio- 
StOf ; Theophr. Sarda ; Plin. 

a. Unicolor; {J^nfarhiger.) 

o. Sangiiineum. (Blutrother.) 

Analysi chemica Carneoli ruberrlmi chi- 
nensis W. Heintzius sibi persuasit, 
colorem hujns varietatis a solo oxjdo 
ferri immixto pendere* (Poggend. Ann., 
Vol. LX. 1843. p. 522 iq.) 

/?. Cereum. (Wachegelber.) 

b. Dialeucum. *) ( Weiesgeetreifter.) 

Sardonyx. Sardonjchus ; Juvenal. (Xlli. 139.) Sardonjx ; Plio. 

Far. d. Q. d. chalc. viride. (GrUner ch, d. Q.) 

a. Q. d. cb. V. Chrysoprasium. (Chrysopraei- 
scher gr. ch. d. Q.) 

ChrysoprasittS. Chrysopras ; W. 



*) M^^qoqtvTOi in Orphei lithic. IV, 1 lapis appellatur arbonim figuris 
iDBigniB. 

Glocker» SjnopBit. 9 
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b. Q. i. cb« V, Plasna. {Phsmisoher gr, ch. 

Plasma; W. 

€• Q» d. cb. r. Heliotroplam. {HeliotropUcher 
gr. ch* d» Q*y 

Heliotrop;W. Hellotropium ; (?) FUn. Pyropoecilus; (?) Plln. 

Annotatio. Cbalcedonius inter Quarzum d. bjali- 

iram et Opalum intermedius est* 
Appendiar. Beckites. {Beckit.) Cbalcedonio 
similis, botrjoides et duritie Cbal- 
cedonii esse dicitur. (Dufrcnoy, Traitc 
dc Mia., T. m. 1847. p. 750.) Sed 
qua nota distingoatur, non liquet. 
B. Varietates acryvlallae. (Vncr^ftaUtntfi^e Vatiti&Xtn,) 
Aliae Qnarzo bjaMno, aliae Quarzo Cbalcedonio similes. 
1. Quarzum acrystalhim pjrig^onmn. {Pyrigoner uncryBtallini- 
8cher Quarx s« Feueratein.} 

Pjrigonus/) Feoentein;W. Qaan - agate pyromaque ; H, Flint; PMII. Chert 
ex parte» JJvqJtis (fem.). 

Pyrigonus rugensis anctore W. Heintzio exi- 
guam copiam carbonis (0,06 — 0,07) et aquae 
(1,1 — 1,2) immixtam continet. (Poggcnd. Ann., 
VoLLX. 1843. p.520fq.) 
3. Qnarznm aerjrst* eomeum. {Hornartiger uncr. Quarz s. 
Hornstein*) 

Homsteiii;W. Keratites. Keratlt Lapis comeas. Petrosilex ex parte. Horo' 
fitone; Pliili. 

P^ar. 1. Q. corneum concbatum. {Muaehliger Hornstein,) 
Far, 9. Q. c. confragosum. (SpUttriger H.) 
Var. 3« Q. c. ligniforme* (Hobsfdrmiger H.) 

HolzBtein, Lithoxylon. 

Appendijc. Lapis a comite Rasoumovsbjr Vi- 
ridul nominatus ad Quarzum corneum 
pertinere yidetur* 
3. Quarzura acryst. Lydinm. {Lydischer uncr. Quarz s. Kie^ 
sehchie/er.) 

KieseIschiefer;W. PhUnit ^t'^05 'fl^o»i««; (?) Theophr. Lapis Ljdias et 
Heraclius(?) ex parte ; PHn. (Utroque nomine etiam Magnes intelligebatur, in 
eadein regione repertus.) 



*) lIvQ&yoyosy ignem gignens. 
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rar. i. Q, Lydlam vul^are. {Qemeiner Kieiehehiefer.) 
Var. % Q.Ljdimii basanmn.*) {Probierkiesehchie/er.) 

, Lapis Ljdiufi. Lydigcher Steln. Ljdit, Edl«r et jaspisartigeT 
Kieselschiefer. Probiersteln. 

4. Quarzum acrjst Jaspis. {Jaepquarz.) 

Jaspis ; W. Quarze jaspe ; H. Jasper ; Pliiif. 

Var. 1. Q. Jaspis vulg^aris. {Gemeiner Jaepguarz.) 
Var. %. Q. Jaspis globosas. {Ku^li^er /.) 

Kugelja«pi8. 

a. Aeg^jptiacus. {Aegyptieeher k. J. Nilkiesef.) 
/?• Badensis. {Badenecher k. J.) 
Var. 3. Q. Jaspis striatus s. diachlorus. {Gebdnderter J.) 

Bandjaspis. 

Var. 4. Q. Jaspis achaticus. {Achatiecher J.) 

Achatjaspis. 

Appendijc. Achates. {Achat.) Ex Quarzo d. chal- 
cedonlo, corneo, Jasplde, Quarzo hjali- 
no amethjstino y nohill aliisque varietatibus 
Quarzi djstomi compositus. {Band-^ Co- 
rallen^j Wolken^y Fe9tung%^^ Trummer^j 
Landschafts ' <y Baum»^ Moos^y Stern^y Au-^ 
gen-, Punkt-y Rohren^f Jaepachat.) 

B. SCLEROLITHI SILIGEI OPALOIDEL 

{Opaloide,') 
(Poad. sp. = 2,0 — 2,4.) 

%3. Opalaisie {^ptiX.) 
Spec. 1. 0pa!ii8 endiaclastus.^) 

EudiaJclastischer Opal. 

Opal,Hyalith et Menilit; W. Unthellbarer Qaars;M. Qaarz r^inlte; H. 
Opalus et Paederos ; (?) PUn. 

Var. 1 0. end. hyalinus. {Glaeartiger eud. Opal.) 

Hjallthus. Hjalith ; W. Glasopal. MOUersch^s Olas. Gammi- 
stein« 

Var. %. 0. eud. xanthophfties. {Xanthophaner e. O.) 

Goldopal. 



♦) Bdaayoi veterum sigiiificabat coticulam quandam , qua aurum et ar- 
gentum explorabantur. Utnim autem hoc nomen aeque ac nomen Basani- 
Us Plinii ad nostrum lapidem Lydium an ad Basalten referendum sit, in- 
certum est. 

"^*) EddutxXaetos (Siaxl€uo)y qui malleo facile dirnmpitur. 

9* 



Digitized by 



Google 



13S Cl. IV. Mineralia oxjdaU. 

Opalas lacteus, reflexo luniine pallide Gjaneusi, 
pellucidlssimus atjpotus (non botryoides ut Hya- 
lithus), splendidisslnius ; non ea, qua Opalus eud. 
nobilis distinguitur, colonim varletate insignis, sed, 
si transmisso lumine vertltur, aureo splendore re- 
ful^ens egregio. Nova Opali eud. varietas, In 
fodinis Czemowitzenslbus montis Libankae a me 
reperta, eademque, sed minori venustate, prope 
Zimapan effossa. 
Vittr. 3. 0. eud. pyrrbophanes. {Pyrrhophaner e. O.) 

Feueropal. 

Var. 4. 0. eud. nobilis. (Edler e. O.) 

Edler Opal; W. (Uydrophan. Weltauge.) 

f^ar^ b. 0. eud. vulg^aris. [Gemeiner e, O.) 

a. 0. e. y. lacteus et albidus. (WeUeer g. e. O.) 

Milchopal. 

b. 0. e. V. prasinus. (Gruner g. e. O.) 

Prasopal. Chrysopal. Smaragdopal. 

c. 0. e. V. cereus et mellcus. {Gelber g« e. O.) 

Wachsopal. Telkobanyerstein. 

d. 0. e. y. rutilus. {R&ther g. e. O.) 

Bltttopal. 

e. 0. e. V. fuscus. {Brauner g. e. 0.) 

Pechopal ex parte. 

Appendtjc. Opalus amiantoides (Amiantopal) 
est aut Chrysotilus in Opalum 
Tu1g*arem hjpochlorum yersicolo- 
rem splendentem transmutatus, aut 
Opalus Chrysotilo permixtus. 
far. 6. 0. eud. stactogenes.*). (Staktogener e. O., s. 
Sinteropal.) 

Kieselsinter ; W. Opalsinter. Quarzslnter; Hansm. Stilloiith. 
Kieseltuff; Karsten. Geyserit. Qaarz-agate thermogfene ; H. 
Opale iucrustante ; Keud. Siliceous Sinter ; Phrll. 

a. O.^e, st. margarodes. **) {PerUnartiger 
SinteropaU) 

Perlsinter;W. Fiorit. 

b. 0. e. st. vulgaris. {Gemeiner Sinteropal.) 

Gemeiner Kieselsinter. 



*) l, e. stillando natns. (JzascrSsy stillans.) 
♦♦) MaQyuQtudtjff niargaritis •imilis. 
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€. 0. e. bU fibrosas. (Faaeriger SinUropal.) 

MicliaeUt;Webster. 

Var. 7. 0. eud. Cacholongus. (Caoholonger e. O. s. 
CacholongopaL) 

Cacholong s. Kascholong ex parte. Perlmutteropal. 

Var. 8. 0. eud. dysdiaphanes. *) {Dy$diaphaner e. O. 
s. Halbopal.) 

Ualbopal; W. 

a. 0. e. dysd. atjpotus. (Derher et einge- 
sprengter HalbopaL") 
aa. 0. e. d. at. unicolor. {Einfarbiger d. 

B. e. /f.) 

a. Alhidus. 

fi. Ravidus. 

y. Viridis. 

S. Flavus. 

c. Rutilus. 

^. Fuscus. 

(Pechopal ex parte ) 

hb. 0. e. d. at. v«rle^atus. {Bunter d. 
HalbopaL) 
h. 0. e. djsd. xyloides. {Holzfomiiger Hald- 
opaL) 

Holzopal. X^lopal. 

Var. 9. 0. cud. sidericus. (Siderischer e. OpaL) 

Elsenopal. Jaspopal. Opaljaspis ; W. Opale femiginease ; Beud. 

a. 0. e. s. ochreus. {Gelher %. e. O.) 
h. 0. e. s. rutilus. (Rother s. e. O.) 

(Sanguineus, plfnthochromus, *♦) badie-ru- 
tiius.) 
c. 0. e. s. badius. (Brauner s. e. O.) 
Var. 10. 0. eud. Menilites. (Menilitischer e. OpaL) 

MenlUt, (ollm Knollenstein) ; W. Leberopal. 

a. 0. e. M. badius. {Brauner m. e. O.) 

b. 0. e. M. ravidus. (Grauer m. e. O.) 
Var.U. 0. eud. ophitogenes. ♦**) {Ophitogener e. O.) 

Serpentlnopal. 



'*') I. e. paruni transliicens. 

♦♦) nkty^6xQ(afiogj colore laterum. (nXiv^ogy later.) 
♦♦♦) 1. e. in Serpentino ». Ophite et ex Serpentino natus, qui saepius in 
eum penetrat. 
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a. 0. e, oph. fascus. {Brauner o. e. O.) 
b« 0. e« opli. piceus* (Pechschwarzer o. e. O.) 
Var. 12. 0. eud. plssUoides. (^Pechsteinartiger e. O.) 

PechBteinopal. Vitrinopal , Titrit (?) (Muttergestein des Pyrop.) 

Auctore W^ertlieimio compositus ex 83,72 cent. 

terrae sillceae^ 3,58 oxydi ferri, 1,57 calcariae, 

0,67 magnesiae, 11,46 aquae. (RammeUb. Repert. 

d. ch. Th. d. Min., H. I. 1843. p. 107.) 
Proxime ad Pissiten accedit. 
Appendijc* 1. Lapis opaloides Passoviensis, cui Schmi- 
tzitisnomen Was^eropal imposuit, non 
satis cog^nitus est* 
8. Silex necticus. {Schwimmstein ; W. 
Schwimmkie$el ; Hamm» Schwimmquarz. 
Quarz neetique; H. Siiex neetique; Beud. 
LeTiftilex.) Compositione chemica Opali; 
F* conite Schaffgotsch auctore 86,9 
cent. terrae siliceae, 0,7 t. argillaceae et 
3,3 aquae continens, quibus accedunt 9,1 
^ - c. calcariae cum acido carbonis, mecha- 

nlce immixtae* (Poggend.Ann., VolLXVUL 
1346. p. 151.) Habitu ab Opalo long-e 
diversus et Aleuritae polyhydro affinis. 
Magna ejus pars auctore Ehrenbergio ex 
spongiis in terram siliceam commotatis 
constat 

C. SCLEROLITHI SILICBI OBSIDIANOIDEl. 

9hfi^\anmtBt kitftitBt »kitvoi\t^t, 

( ObsidianaideJ) 
(Pond. ap. as 2,2 — 2,5.) 

Ut habitu Sclerolithis opaloideis ita compositione chemica Py- 
romachitis petrolitholdeis proximi, 

«4. «ssltes.*) (|l^d,fTtein s, fliffitO 
Spec. 1. Pissites enchoneiitas. 

Euchmiecher Pechstein. 

*) Nomen formatum ex nfixaa, pix. 
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Pechstein et Perlstein ; W, Empyrodoxer Quarz ex parte ; M. Porphy- 
rit ; Br. Pyraphrolith ex parte ; Hausm. Retinite ; Beud. Pltchstone ; Phill. 

rVir. 1. P. eucli. vulg-aris. (Gemeintr euch* Pschiteiu.') 

Pechstein; W. Feidspath rtfsinite; H^ 

War. 2. P. cncli. margarodes. (Perlenartiger e, P.) 

Pertoteia;W. Perlit. Periaire;H. Perlite ; Beud. Poarlstone ; Phill. 
Appendix, Aoquinolites. (Aequinolit.) 

Spec. 1. Sphaenilites anbjrdnis.*) 

Anhydri9€Jier Spharulit. 

Spharulit;W. iSpharoHth. 

AppenUiJC. K r a b 1 i l e s. {Krahlit ; Forchhammer,') 
Spliaerulitae simillimns , globosus, excen- 
trice-radiatus, pond. spec. = 2,38; au- 
ctore Forcbhammero compositus ex 
71^ cent. terrae siliceae, 13,5 t. argilla- 
ceae, 5,56 natri cnni exl^ua kalil partl- 
cula, 4,4 oxydi ferri, 1,9 calcarlac, 0,« 
magnesiae. Obsidiano innatus in Tslandia. 
(Erdm. Wn., Vol. XXX. 1843. p. 391.) 

«6. Olii»ldlattiiSo («DbrtMattO 
Spec. 1. Obsidiaims Titoevt. 

Glamrtiger Obaidian. 

Obsidian et BimssteiB ; W. Empyrodoxer Quan cx parte ; M. Pyraphrolith 
ex parte;Hausm. Obsidienue; H. ./i»;ra^aro;; Theophr. ^Oipiavog 
Xi&og ; Arrian et Orph. Lapis obsidianus ; Piin. 

f^ar. 1. 0. vitr. rul^rig. (Gemeiner gL O.) 

Durchscheinender Obsidian ; W. Lavaglas. 

a. Cnicolor. (Einfarbiger.} 

b. Versicolor. {Schillemder.') 

Var. % 0. vitr. niarecanlcus. [Marehaniecher gl O.) 

Marekanlt Durchsichtlger Obsldian ; W. 

Var. 3. 0. vitr. viridis. {GrHner gl. O.) 

a. 0. V. V. chrysolitboides. [Chryeolithartiger 
gr. gl. O,) 

Bouteiilenstein. Moldawit. ChloTyallth. PseudochrysolUh. 
Wasserdtrysolith. 



♦) A PiBsitc euchoneuto Sphacralites anh. tum alifs notis, ut structura 
indistincte fibrosa etc, tum co diftert, quod aquam nullam continet. Om- 
Dium mineralium obsidianoideorum maxime affinis est Pyroraachitis petro- 
litboideis. 
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136 Cl. IV. Mineralia oxydato. 

b. 0. V, olivaceus ni^icans. (Schwurzlich' 
oUvengruner gl O.) 

Indlcns. Auctore Damourio (?) conipo- 
situs ex 70,34 cent terrae siliceae, 8,63 t. 
argillaceae, 4,56 calcariae, 10,52 oxyduli 
fcrri, 0,32 oxyduli nian^ani, 3,34 natri, 1,67 
magnesiae. Fractus fragorem edidit allum. 
(Poggcnd. Ann., Vol. LXIl. 1844. p. 287.) 
J^ar, 4. 0. vitr. aplirodes. {AphrodUcher gL O.) 

Schaumartiger ObsidJan. Bimsstein; W. Pumit. Obsidienne 
scoriforme ; H. Ponce ; Beud. Kvgafj^ig ; Theophr, Pumex ; 
Piin. 

a. Aibidus. {JFeisser.) 

b. Ravidus. {Grauer,') 

c. Fuscus. (Brauner.) 

d. Niger. {Schwarzer.) 

«7. "i^TacliyUtes. (tail)i)lit.) 
Spcc 1. lachylites obsidianoides. 

Obsidianartiger Tachylit, 

Tachjlit; Br. (Olim pro Angite Pyroxeno vulgari conchato habitus.) 

Tachylites obs. inter Obsidiaoniii et Isopjruni in- 
termedius, pond. spec. = 2,56 — 2,59, in colle ba- 
saltico prope i7rait«/eM repertus, auctore Schne- 
dermanno compositus est ex 55,74 c. terrae si- 
liceae, 12,4 t. argillaceae, 13,06 oxjdi et oxj- 
duli ferri, 7,28 calcariae, 5,92 mag-ncslac, 3,88 
natri, 0,60 kalil, 0,19 oxjduli mangani et 2,73 
aquae. (Studien des Gotting. Vcr. bergm. Freunde, 
VoLV. 1842. p.96sq.) Conipositione chemica prope 
accedit ad Glaucophanem cjcladicum ordinis Am- 
phibolitarum, sed multo majori duritie et minori 
pondere specifico satis distinctus est. 

Ad Tachyliten fortasse referendus est lapis a 

Neckero sub nomine Gallinace descriptus, in 

Basalte insulae Skye repertus. (Edinh. new philos. 

Journ., Vol. XXIX. 1840. p. 75.) 

Appendix. 1. Hjalomelanon. {Hyalomelan; Hamm. 

Tachylit; C. G. Gmelin) Babenhusense In 

monte Vogehgelirge, habitu Tachj^Iitae, 
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sed majori pondere spec (=8,7), com- 
positione cheniica param ah eo diversus, 
scilicet auctore C. G. Gmelino compo- 
situs ex 50,2 c. terrae sfiiceae, 17,8 t. 
argiilaceae, 10,3 oxjdi ferri, 8,2 cal- 
cariae, 3,3 magnesiae, 5,2 natri, 3,8 
kalii, 0,4 oxjduli mang-ani, 1,4 acidi ti- 
taiiici et 0,5 aquae amnioniacae. (Pog- 
gen4. Ann., Vol. XLIX. 1840. p. 233 sq.) 
2. Hyalomelano adnunierandus esse videtur 
lapis, quibarbarum et absurdum nomen 
Fluolith accepit. 
Appendijc ad tribiim Sclerolithorum obsidianoldeorum. 

1. Systjlus. (%fy/. Basalijaapis ; FreiesMen.) 
Parum expldratus. Sunt loci, in quibus Sjsty- 
lus in Tachjliten vcl Hyalomelanon transire 
videtur. 

2. Jaspoides. (Jaspoid. Porzella^faspis ; W. 
Thcrmantldc jaspoide.) Non cum arg^llla usta 
confundendus. Alia enim res est argilla igne 
fusa, alia usta. 

IX. SCLEROLITHI ANDALUSITOIDEL 

Jlttlialttfttartt0e j^blerolttt^e. 

(Andalusitoide,) 
(Pond. sp. =x 3,t — 3,2.) 

«8. Aiidaliisltes. (^n^olufit) 

Spec. 1. Andalnsites anisotomns. 

^nisotomer ^ndalusit. 

An<lalusit;W. PrismatlscheT Andalusit; M. Mjcaphyllit. Stanzait. Anda- 
lousite ; Delamtf therle. Feldspathe apvre ; H. 

Far. 1. A. anisot. nobilis. (Edler anis, A.) 

a. Unicolor. (Ein/arSiger.') 

b. Trichroniaticus. (Trichromatischer.) 

De hoc subtilius disseruit Haidln^erus. 
(Poggend. Ann., VoL LXI. 1844. p. 295 sqq.) 
rar. 2. A. an. vulgaris. (Gemeiner anis. A.) 

a. A, an. v. rubcUns. (Blassrother an, A,) 
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138 Cl. IV. Mineralia oxydata. 



Comp. ch. Andalnsitae anisoiomi vul^aris 
rabelH saxonfei auctore Kersteno: 60,01 
cent. t. argillaceae, 37^51 t. siliceae, 1,49 
oxj^ ferri, 0,48 calcariae, 0,46 ma^e- 
siae. Al*Si'. (Erdm. Journ., Voi. XXX VII. 
1846. p. 163.) Eadem fere est compositio 
cli. Andalusitae an. vul^. Fahlunensis au- 
ctore Svanber^io. (Loc cit Vol. XXXI. 
1844. p. 195 tq.) 
b. A. an* y. ravidus. (Grauer am^. A.) 



Ordo XL 
PYROMACHITAE. 

|ll9rattta4jttr. 

(^Feldapatharttge Mineralien 9emu iatiori.') 

I. PrROMACHITAE SCAPOLITHOIDEI. 

3kap0lttt^artt0e |li)r0mai^tte. 

(Skapoliihoide.) 
(Pond. sp. = 2,6 — 3,0.) 

1. Clilafi^toUtliiM. (CI)ta|lt0litl)O 
Spec. 1. Chiastolithns dystomas. 
Dystomer ChiastolitK 

Cbiastolith; Karsten. HoUspatli; W. Maranit; Uak. Pijamatischer Stau- 
rogrAinmspt^th ; M. Macle ; H. Pierre de croix. 

Chiastoiithus novissime cum Andalusitc confusus 
esse videtur. Bunsenus enim, quoniam chemica 
analysi intellexit^ Chiastolitham sic dictuni Lanca- 
strensem Americae ex iisdem, quae Andalusitae 
Bont, partibns censtare, ar^umentatus est, Chia- 
stolithum ad Andahisiten referri debere. (Poggend. 
Ann., VoL XLVIl. 1830. p. 186 sqq.) Equidem au- 
tem dHbitaverim, an crystalli a Bunseno exa- 
minati fuerint crystalii Andalusitac, id quod eo 
comprobari videtur, quia crystallos illos Lanca- 
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sireiises nia^a AndalasiUe daritie fuisse (non da- 

riiie Cliiastollthl aliamm regionum) Bunsenas 

ipse professas est* Certe crjstallos Lancastren- 

ses, qaoB ex 39 cent. terrae siliceae, 58,5 t. ar* 

gillaceae, 0,2 calcariae et 0,5 oxydi mangani con- 

stare Bunsenas docuit, (quae est compositio 

Andalusitae anisotomi), et Cbiastolitham Britanniae 

cismarinae (Breta^e), in quo Arfvedsone au- 

ctore 46 cent. t. siticeae, 86 t. argillaceae, 11 

icalii, 2,7 magnesiae^ 2,6 oxjdi ferri et 1,1 aquae 

contincntur, non unius ejusdemque speclei esse ne- 

gari neqult. Igitur subtiliori exploratlone opus est. 

Appendia:. 1 • B a m 1 i t e s. {Bamlit ; A. ErdmanH,') Au- 

ctore Erdmanno compositus ex 56,9 

cent. terrae siliceae, 40,73 t. argillaceae, 

1,04 calcariac, 1,04 oxydi ferri. (Erdm. 

Journ., VoL XXXI. 1844. p. 165 sq.) 

2. Tankites. iTankii.} Dubiiis. 

2. CSelileultes. («^e^^Unit) 
Spec. 1. Gehlenites lontzonins. 

Montzonischer Gehlenit. 

Gehlenit; Fuchs. St^lobat; Br. P^ramidaler Adiaphanspath ; M. 

Gelilenites Montzonius auctore Daniourio conti- 
net: 31,6 cent. terrae siiiceae, 38,11 calcariae, 
19,8 argillaceae, 2,2 niagneslae, 5,97 oxj^duli 
ferri, 0,33 natri et 1,53 aquae. (Ann. d. Cliini. et 
de Pli., 3 Ser., Vol. X. 1844. p. 66 sq.) Idem au- 
ctore 0. B. Ktiiinio: 29,52 c. terrae siiiceae, 
36,55 calcariae, 19,0 t. arg^illaceae , 1,41 mag^ne- 
slae, 7,25 oxjduli rerri et 5,55 aquae. (Wdhler 
u. Lieb. Ann. d. Cliem. etc., VoL LiX. 1846. p. 372.) 

3. niemitiius. (lUeautir.) 

gpec. 1. lelilithns TUlgaris. 

Gemeiner Melilith. 
Var. 1. M. V. siderlcus. {SidertBeher gem. Melilith.) 

Meimte (Melilith) ; Fteurrau de Bellevue. 

Melilitlius v. sidericus Romanus (Capo dl Bove) 
auctore Damourio continet: 39,27 cent. terrae 
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I 

siliceae, 39,47 calcariae, 6,42 ar^illaceae, 6,44 
niagnesiae, 1,95 natri, 1,46 kalii et 10,17 oxjdi 
ferri. (Erdm. Journ., Vol. XXXI. 1844. p. 502 sq.) 
Kar, 8. M. v. Vesuyinus. (Veauviioher gem, Melilith.) 

Humboldtilith ; MonticeHi et CoTelli, Sommervillit ; Brooke. 

Comp. cli. Meiiiithi vvHg. vesuvini auctore Da- 
mourio: 40,69 c. terrae siliceae, 31,81 calcariae, 
10,88 t. argiilaceae, 5,75 ma^nesiae, 4,43 natri, 
0,36 kalii et 4,43 oxydi ferri. (Loc. cit.) 

Spec. S. lelilithas Sarcolithns. 

SarkoUtJhischer Melilith. 

Sarkolith; Tiiomson. 

Auctore Scacciiio compositus ex 42,11 cent. 
terrae siliceae, 32,43 calcariae, 24,5 t. argilla- 
ceae, 2,93 natri. (Ann. dc Cliim. et de Pii-, 3 Se'r., 
T. X. 1844. p. 71. Rammelsb. Repert., H. II. 1845. 
p.71.) 

4. {SfeapoUthus. (^kapolitli.) 

Skapolith et Mejonit; W. Pyramidaler Elainspath; M. 

Spec. 1. Scapolithiu Mejonites. 

Mejanitischer SJcapolith. 

Mejonit ; W. et Skapolith ex minori parte ; W. Meionite 5 H. 

Ca*Si+2AlSi. Mejonit ; W. et Rammelsbeig. 

Ca^Si + SAlsi. Weraerit; Rammelsberg. (Scap. Pargasen- 

sis^ Ersbyensls, Tunabergensis.) 

Uterque perexiguam natri et l<:alii copiam con- 
tinet. 

Scapollthns Mcjonites Vesuvii auctore E. Th. 
Wolffio compositus est ex 42,0 cent. tcrrae slli- 
ceae, 31,7 t. argillaceae, 22,4 calcariae, 0,45 na- 
tri et 0,31 l^alli. (Rammelsb. Repert., H. 11. 1845. 
p. 134.) 

Spec. %. Scapolithns Talgaris. 

Gemeiner STcapolith. 

Skapolith maxima ex parte; W. Tetraklasit; Hausm. Wernerit; d'Andrada. 
Rapidolith. Eckebergit. (Katrolith ; Eckeberg). Gabbronit. Weroarite et 
Paranthiae max. ex p, ; H. Scolexeros. (?) 

Ca^ ) •« ...... 

? Si' + 2A1 Si. Skapoliih ; Rammelsberg. 
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Natri 4,5 — 7,6 centesimas et panluliini kalii con- 
tlnens. 

Scapolltlias vulg^arls MalsjOensis Sueciae auctore 
Wolfflo continet: 49,88 cent. terrae siliceae, 
87,02 t. ar^illaceae, 12,71 calcariae, 7,59 natri, 
0,87 kalii, 0,85 magnesiae, 0,21 oxydi ferri et 
0,77 aquae. Scapolithus viilg-, (Bikebergites) Hli- 
vesaloensis Finnlae anctore eodem: 48,15 terrae 
siliceae, 85,38 t. argiilaceae, 16,63 calcariae, 
4,91 natrl, 0,12 kalii, 0,84 magnesiae, 1,48 oxydi 
ferri et 0,85 aquae. (Loc. cit.) 
Var, 1 . Sc. y ttlg*. lamellosus. {Blatteriger gem. SkapolHh,) 

a. Sc. y. 1. albidus. {Weisaer bl, g. Sk,) 

Glasiger SkapoUth ex parte. 

b. Sc. y. I. ravidus. (Grauer bl. g. Sk.) 

Pinitartiger Skapolith ex parte. Arktlcit. Talkartiger Ska- 
politb; Schumacher. Micarelle; Abildgaard. 

c. Sc. y. 1. flavidus. {GeMicher bL g. Sk.) 

d. Sc. y. I. subviridis. (Gruner bl. g. Sk.) 

e. Sc. y. 1. subcaeruleus. [BlauUcher bl. g. Sk.) 
Bytovrnites {Bytownit ; Thomgon) viride- 
cyanea varietas Scapolithi vulgaris esse vi- 
detur. 

f. Sc. y. L rutllus. (Rother bl. g. Sk.) 

g. Sc. y. I. piceus. {Schtearzer bl, g. Sk.) 

Fuscit. 

f^ar. 2. Sc. vulg. radiatus. (Strahliger gem. Skapolith.) 

a. Albidus. 

b. Rayidus. 

c. Subviridis. 

Viar. 3. Sc. vulg". solidus. {Dichter gem. Skapolith.) 

Spec. 3. *Scapolithas versicolor. 

Schillemder Shapolith. 

^^uUallites. NutbUit;Brooke. 

Appef^diar. 1. *Dipyrus. (Dipyr. Schmelzstein ; W. 
Leucolithe de Maule'on; Deiame'therie.) 
Auctoro Delessio composltus ex55,5 
^ cent. terrae siliceae, 24,8 t. argillaceae, 
9,6 calcariae, 9,4 natri, 0,7 kalii. (Ann. 
des mines, 4.Ser., Tom.lV. J843. p.6]^.) 
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S. *Chelmsfordites. {Chelms/ordit;Clea' 
vektnd.) Scapolillio fortasse adnuiue- 
raadns. 

3. Siroganowites. (Stroganowit ; R. 
Herwiann.) Et Scapolitho vul^ari si- 
itiilis et compositione chemica Elaeoli- 
tho entomo affinis. Auctore R. Her- 
manno compositus ex 40^ cent. ter- 
rae slliceae, 28^7 t. arglllaceae, S0,2 
calcariae, 8,5 natri, 6,4 acidi carbo- 
nis, 0,89 oxjduli ferri et niangani. 

^r •[ Si .f-2AI Si + Ca C. (Erdm. Journ., 
Na*f 

VoL XXXIV. 1845. p. 177 gqq.) 

4. ♦Perthites. (Perthit; Thomson.) Du- 

bia species, Canadensis. Prisniata re- 
ctangula, pond. spec. = 2,58; compo- 
sitfo chem. anctore Thonisone: 76,0 
ccnt. terrae sillccae, 11,7 t. arg^llla- 
ceae, 11,0 mag^nesiae, 0,2 oxyduli ferri, 
0,65 aquae. (Lond., Edinb., Dubl. philos. 
Mag., 3 Ser., Vol. XXll. 1843. p. 189. 
(Erdm. Joum., Vol. XXXi. 1 844. p. 495.) 

5. Ampliodelltes. (^mpi^oMit) 

Spec. 1. AmpliodeliteB eatomns. 

Eutomer Amphodelit. 

Amphodelit ; I^ordenskidld. 

6. Ijatrobltes. (ITattohit.) 

Spec. 1. Latrobites tritomns.*) 

Tritomer Latrohit. 

Latrobit; nrook«. Diploit; Br« 

Aniphodeiitae euiomo similis, sed structura cry- 
staiiina (?) et 6,5 centesimis kalii, quas continet, 
ab eo diversus; niliilominus autem subtilius cogni- 
tis crystallorum formis fortasse uni eidemque ge- 
neri adscribendus. 



t) TqiTo/iioSf stractura ciystaliina tripliei. 



Digitized by 



Google 



Ordo XI. Pjrromachitae. 



14» 



AppendiJc, „Polyargitcs^, {Polyargit ;*) Svanberg) 
et Rosites (^Ro^U tAreRotellan; Svanberg)y 
habita quidem Latrobitae (ritoino simillimi, 
quociim etiam terrae siHceae, terrae arg^iUa- 
eeae et lcalii copiam communem liabent, sed 
mlnori dnritie et majori aquae, quam conti- 
nent, copia distincti, quo loco disponendi sint, 
dubium est. Poljargites Tunabergensis 
Sranbergio anctore has partes chemicas 
continet: 44,1 cent. terrae ailiceae, 35,1 t. 
argillaceae, 5,5 calcariae, 6,7 l^alii, 1,4 
magnesiae, 0,9 oxydi ferri et 5,3 aquae; 
Rosites Al^erensis eodem auctore: 44,9 c 
terrae siliceae, 34,5 t« argillaceae, 3,6 cal- 
cariae, 6,6 kalii, ^4 magnesiae, 0,9 oxydi 
ferri, 0^1 oxjdl mangani et 6,5 aquae. 
(Poggend. Ann., Vol. LVIL 1842. p. 171 aq. 
175 tq.) Igltur alter ab altero chemica com- 
posltione vix distinguendus. Rosites a Po- 
lyargite non nisi minori duritle diiTerre vi- 
detur. 

Spec. 1. Barsowites monotomus. 

Hmioiomer Barsowii. 

Bnrsowit ; G. -Rose. 

Attctore Varrentrappio ex 48 — 49 cent. ter- 
rae siliceae, 33,7 — 84,0 t. argillaceae, 15,3 cal- 
cariae et 1,5 magnesiae conipositus. (Poggend. 
Ann., Vol. XLVIII. 1839. p. 567 sq.) Prope Kjsch- 
timsk in Sibiria et in valle Fassa Tjrolensi re- 
pertus. 

8. Saeeliarttes. (^ac^arit.) 
Spec. 1. Saccharites silesiacis. 

Schlesischer Saccharii* 
Var. 1. S. sil. granulosos. (Feinkomiger Bchlee. S.) 

♦) Nomen perperam ita formatuin pro nomine PoiyargilHies, 
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Pond. spec* = 2fi6. Comp. ch. aactore Carolo 
Sclimidt: 58,93 cent. terrae siliceae, <3,5 t. ar- 
^illaeeae, 5,67 calcariae, 0,56 luagnesiae, 7,42 
natri, 1,27 oxjdi ferri, 0,39 oxjdi nicoli, 0,05 
kalii, 2,21 nqoae. (Poggend. Ann., Vol. LXI. 1844. 
p. 385. Erdm. Journ., VoL XXXIV. 1845. p. 494.) 

a. S. s. gr. aibus. {Wetsaer f. schl. S.) 

b. S. s. gr. subviridis. {Jpfelgruner f $chL S.) 
Var. 2. S. sil. solidus. (Dichter gchles. S.) 

Appcfidiar ad iribum Pyromachitarum scapolithoideorum. 

Mineralium genera, quae, intermedium inter hanc 
tribum et ordinem Zeoiithorum locum obtinentia, 
cnm utroque quaedam communia habent et a Zeo- 
lithorum ordine praecipue niajori pondere specifico 
dllTerunt. 

1. Edingtonites. (Edingtonit ; Haidinger. Py- 
ramidaler Brithynspath ; Haid. Antiedrit; Br.) 

2. *Osmclithus, (^Osmelith; Br.) Osmelithus 

Niederliirchensls anctore E. Riegelio com- 
positus est ex 58,33 cent. terrae siliceae, 
13,85 t. argillaceae, 10,42 calcariae, 1,15 
oxydi ferrl, 16,10 aquae. (Jahrbuch fur pra]<:t. 
Pharmacie, Vol. XIII. 1846. p. 2.) 

3. *Aedelforsites. (Jedelforgit ; Retziug. EdeU 

forsit. Edelit,) Compositione chemica cum 
Desmino eutomo proxlme congruens multo 
majori duritie et pondere specifico ab eo dif- 
fert. Forma crystallina nondum cognita* 

n. PTROMACHITAE PETROLITHOIDEI. 

yetr0lil^0tlitf4e yi|r0ma4)tte. 

{Feldspathartige Pyromachite. Petrolithoide.) 
(Pond. spec. != 2,4 — 2,7.) 

9. Porcellaiiltes. (ll^rjeUanfpat^O 
Spec. 1. Porcellanites pkosphoreas. 

Phosphorescirender Porzellanspathm 

PoneUaDspatli ; Fuchf . 

Schaf- 
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Schafhautlins htijas speciei novain analysin 
chem. protalit, cujas samma haec est: 49,8 cent. 
terrae slliceae, <7)3 t ar^illaceae, 15,5 calcarlae, 
4,5 natrl, 1,« aqnae, 1,« kalii, 0,9 chlori. (WdhL 
u. Lieb. Ann. d. Chem^ Vol. XLVI. 1843. p. 340 sqq.) 

10. liabradortus. (|ahra>0r.) 

Spec. 1. Labradorins versioolor. 

Farbcnwitndelnde^* Labrador. 

LabradoTstein ; W. Labradorspath. Pol^chroinatischer Feldspath ; M. (Kalk- 
feldspath.) Feldspath opalin ; H. Labradorite ; BcajL 

riorr. 1. L. V. albidus. (Graulichweis$er f, £.) 

Var. 2. L. v. ravus. {Grauer f. Z.) 

JUultae Labradoril versicoloris variarnm regionum 
analjses chemicac aSeg^etho, Abichio, Forch- 
hamniero, Svanbcr^io et Kersteno novls- 
siniis temporibus insUtutae sunt. Labradorius v. 
ravus Egersundensis auctore Kersteno continet: 
52,4 cent. terrae siliceae, 29,8 t. arg^illaceae, 11,7 
calcariae, 3,9 natri, 0,6 kalll, 0,1 magnesiae, 1,0 
oxjdi ferrl. (Poggend. Ann., Vol. LXIII. 1844. p. 
128.) Labradorius v. Tunensis Sueciae auctore 
Svanbergio: 52,2 terrae siliceae, 26,8 t. ar- 
gillaccae, 9,2 calcariae, 4,7 natri, 1,8 kalii, 1,0 
mag^nesiae, 1,3 oxydi ferri. (Erdm. Journ., Vol. 
XXXI. 1844. p. 167.) 

Var* 3* L. v. fuscus. {Brauner /. £.) 

Labradorius v. subfuscus Aetnaeus auctore Abi- 
chio composltus est ex 53,5 cent. terrae sillceae, 
26,4 t* argillaceae, 9,5 calcariae, 4,1 natri, 0,2 
kalii, 1,7 magnesiae, 1,6 oxjdi ferrl, 0,9 oxjdoli' 
mangani. (Poggend. Ann., Vol. L. 1840. p. 350.) 
Labradorius v. fuscus Egersundensis auctore Ker- 
steno comp. ex 52,3 c. terrae sillceae, 29,0 t. 
argillaceae, 11,69 calcarlae, 4,01 natri, 0,5 kalii, 
0)15 magneslae, 1,95 oxjdi ferri* (Loc.cit.Vol. 
LXIII. p. 126 sq.) 
Labradorins v. HitterOensis auctore Th. Scheerero 
splendorem avantttrinoldem refert, ut lapis, qui dicitur, 

Glocker, S^nopsis* 10 
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solarls (Ortlioclasil et Oll^oclasii varietas), inclusls mi- 

nutissimis squamnlis crjsiallinis Haematitae metalloidei 

ortum. (Poggend. Ann., Vol LXIV. 1845. p. 162 sq.) 

Appendijc. 1. *Mournites. (Moumit ; Thomson.) La- 

bradorio similis, sed alcalinis partibus 

carens. 

2. *Silicitcs. (Silicit; Thonuon.) Propter 

siniilitudinem Quarzi sic dictus, compo- 
sitione chemica autem Labradorio ver- 
sic. similisy excepto natro, quo caret. 
Thomsone auctore ex 54,8 cent. ter- 
rae siliceae, 28,4 t. argillaceae, 12,4 
calcariae, 4,0 oxyduH ferri, 0,6 aquae 
compositus est. (Erdm. Journ., Vol. 
XXXI. 1844. p. 496.) 

3. *Couzeranites. Couzeranit ; /. r. Char- 

pentier.') Auctore Francisco deKo- 
beil Labradorio subjnng^endus esse vi- 
detur. 

11. Olli^oelasliis. (^ligokla^O 
Spec. 1. Oligoclasins Tulgaris. 

Gemeiner Oligohlas. 

Oligoklas ; Br. Natrumspodumen ; Berzellus. Antitoraer Feldspath ; M. 
NaSi-f*AlSi«. 
Var, 1. O. vulg". albidus. (Weigser gem. O.) 

Haec varietas eaque Fiensburgensis Schleswigii 
auctore Ae. Wolf f i o ex 64,3 cent. terrae siliceae, 
22,3 t. arg^illaceae , 9,0 natri, 4,1 calcariae com- 
posita est. (Erdm. Jonrn., Vol. XXXIV. 1845. 
p. 235.) 
Var. 2. 0. vulg". ravidus. [Grauer gem. O.) 
Var. 3. 0. vulg. rntilus. (Blasarother gem. O.) 

Colore carneo prope Kimito in Finnia repertus, 
(olim pro Albite vnlgari babitus) et auctore C h o d - 
newo compositus ex 63,8 cent. terrae siliceae, 
21,31 t. argillaceae, 12,04 natri, 1,98 kalli, 0,47 
calcariae; oxydo ferri carens. (Poggend. Ann., 
Vol. LXI. 1844. p. 390 gq.) Oligoclasius vulgr- et 
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carnco et alliidiilo colore idemqae ^vanturlnoides, 
qni 1^^ solaris (Sonnen$tein^ Sonnenoligoklag) 
dicitiir, innatls auctore Sclieerero minutissimls 
Haematitae metalloidei squamalis crjstailinis, prope 
Tvedestrand et HitterOen effossus^ ac Tvedestran- 
densis auctore Scheerero compositus est ex 
61,3 c. terrae siliceae, 23,7 t. argillaceae, 8,5 
natri, 4,7 caicariae, 1,3 kalii, 0,4 oxjdi ferri« 
(Loc. cit., Vol. LXIV. 1845. p. 153 «qq.) 
Var. 4. 0. vulg. suhyiridis. (Gr&ner gem. O.) 

Comp. ch. Oligoclasii vulgaris flavide - vlridis prope 

Friherg^ain Saxoniae reperti auctore Eersteno: 

61,9 c. tcrrae siiiceae, 23,5 t. argillaceae, 7,2 

natri, 2,4 kalii, 2,8 calcariae, 0,5 ox^di ferri, 

0,2 magnesiae. (Erdm. Journ., Vol. XXXVU. 1846. 

p. 173.) 

Praeter viros supra nominatos etiam Berzelius, Fran- 

cis, Rosales, Bodeniannus et Rammelshergius 

novas analjses chemicas Oli^oclasii vulg>aris protulerunt« 

(Poggend. Ann., Vol. LIL 1841. p. 470 sq. Vol. LV. 1842. p. 

1 10 sq. Rammelsb. Repert., H. L 1845. p. 104.) 

Sj)cc. 2. ^Oligoclasins Havnefjoidensis, 

Havnefjordischer Oligoklae. 

Crjstalli tahellaeformes plagiorhomhoidei ; pond. 

spec. = 2,72; coropositio chemica auctore Forch- 

hammero: 61,2 cent. terrae siliceae, 23^3 t. ar- 

gillaceae, 8,8 calcariae, 2,6 natri, 0,36 magne- 

siae et 2,4 oxjdi ferri. (Erdm. Journ. , Vol. XXX. 

1843. p. 389 sq.) 

Appendi^. *Loxoclasius. {Loxoklae ; Br.) Auctore 

Plattnero chemicam compositionem cum 

Oligoclasio Tulgari, auctore Breithaup- 

tio strudnram erjstallinam rectangulam 

cum Orthoclasio cmmanem hahet. Partes 

ejus chemicae auctore Plattnero hae 

sunt: 63y5 cent. terrae siliceae, 20,29 t. 

10* 
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ar^illaceae, 8^76 Jiairi, 3,03 kalii, %92 
calcariae, 0,67 oxjdi ferri, 1,S3 aquae et 
fluoris cum t. silicea. (Poggend. Ann., Vol, 
LXVII. 1846. p. 420.) 

12, Albttes. (^lbit.). 

Spec. 1. Albites valgaiis. 
Gemeiner ^lbit. 

Alblt; Berzelius. Tetartin; Br. Kieselspath; Ilausm, NatrtimfeldspaCfi. 
Cleavelandit ; Brooke. Tetartoprismatisclier FeiJspath ; M« 

yar^ 1. A. vulg. lamellosus. (Bldttriger gem, A^ 

a. A. V. 1. albus. {Weisaer bl g, A^ 
Albiiae vulguris lani. albi crystalli Schrei- 
berhauenses Silesiae auctore Lohmeyero 
compositi sunt ex 68,7 cent. terrae sili* 
ceae, 18,7 t. ar^illaceae, 10,9 natri, 1,S 
kalii, 0,4 calcariae, 0,1 niag^nesiae, O^ 
oxydi ferri. Analjsium quatuor Albitae vul- 
g-aris Tani. nivei prope Snamm effossi a 
Scheidthauero institutarnm inedia suni- 
ma haec est: 66,1 c. t. silfceae, 18,9 t. ar- 
gillaceae, 9,2 natri, 0,5 kalii, 3,7 calca- 
riae, 0,2 magnesiae, 0,3 oxydi ferri. (Pog- 
gend. Ann., Vol. LXI. 1844. p. 393 sqq.) 

b. A. V. 1. ravidus. {Grauer IL g, A.) 

c. A. V. I. flavidus. {GeWicher hl g. A.) 

d. A. v. 1. rutilus. {Blasurother bl. g, A.) 
Var, 2. A. vulg. granulosus. {Komiger gem, A.) 

(Zuckerstein.) 

Hujus varietatis eaeque niveae in monte St. Gott- 
hardt repertae compositio chemica auctore Broo- 
kslo haec est: 67,4 cent. terrae siliceae, 19,2 t. 
argillaceae, 6,2 natri, 6.7 kalii, 0,3 calcariae, 
0,6 magnesiae. Quam varietateni, quum multo nia- 
jori kalii copia distinguatur, ex Albite vulgari et 
ex Orthoclasio djschoneuto mixtam esse Broo- 
k s i u s opinatur. (Poggend. Ann., Vol. LXI. 1 844. p. 
392 sq.) 

Auctore Abichio Trachjtae collis rhenanac 
Drachenfels nominatae inaxima pars ex varletate 
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Albltac vulg^aris leptochondria sive cryptocrystalla 
constat, quae minoreniy (5,6) natri copiam cum 
3,7 ccnt. kalii, ac praetere» 70,2 U siliceae, 17,3 
t. arg^illaceae, 2,0 calcariae, 0,4 magnesiae et 0,8 
oxydi ferrf continet. (Poggend, Ann., Vol, L. 1840. 
p. 341 sq.) 

Far. 3. A. vulg*. radiatus. (Strahliger gem. A.) 
Var. 4. A. vulg*. solidus. (JDichter gem, A^ 

pichter Feldspath, \V. et Fteldstein ^x parte» Hallellinta ex par- 
te. Teldspath compacte ex p»rte ; H, Adinole ; Bead. Petro- 
silex ex. parte. 

Lapidis H&lleflinta a Suecis nominati maximam 
pariem praecipue ex Albite vulgari cum Quarzi 
particulis conjuncto constare analyses chemicae a 
Svanbergio institutae docuerunt, quum reliqua 
pars ex Albite, Orthoolaslo et Quarzo commixta 
esse videatur (Erdm. Jourii., Vol. XXXL 1844. p. 
163 aqq.); quam mixtionem (modo dictam), caete- 
rum praevalente Albite, etiam massae Porphyrii 
Palensis inesse Aemilius Wolffius testatqrt 
(Loc. cit. , Vpl, I^XXIV. 1 845. p. 1 93.) 

Spec* S, Albites Feriolmns, 

Perihliner AJbit. 

PerikUn ; Br. Heterqtomer Feldspath ; M. 

Var. 1. A. Periclinus lamellosqs. (Blattriger perihl 4d 

Albites Periclinus lam. atjpotus ex Gneisso Frl- 

berg^ensi auctore Kerstejio his partibus chemi- 

cls coniinetur: 67,98 cent. terrae siliceae, 18,5 t. 

argillaceae, 8,01 natrl, 8,55 kalfi, 0,85 calcariae, 

0,5 oxydi ferri, 0,4« mag-nesfae. (Erdm. Journ., 

VoLXXXVH. 1846. p. 174.) 

Var. «. A. Periclinus granulosus. (Komiger perihl A.) 

JppendiJC, ^Baulites. (BauUt; Forohhammer^) Com- 

posltione chemica Albltae affinis, maxime 

autem cum quadam H&IIeflintae varietate 

con^uens. Auctore Forchhammero com- 

posltus est ex 76,6 cent. terrae siliceae, 

11,5 t. arfflllaceae, 3,7 natri, 3,2 kalii, 0,8 

magnesiae, 0,6 oxjduli ferri. Mechanice 
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mixtus esse videtur, (Erdni. Journ., Vol. 
XXX. 1843. p. 391.) 

13. '^Andeslitus* (^nl^efmO 
Spec. 1. AndesmQS amphilogns. 

udmphiloger Andesin. 

Aiidesin; Abtch. 

Haec species habitu Albltae yulgari, Goniposltione 
chemica Oligoclasio yulgarl simiUlma, auctore 
Ablchio composita est ex 59,6 cent. terrae si- 
Ilceae, S4,3 t. arg^lUaceae, 6,5 natrl, 1,1 kalil, 
5,7 calcarlae, 1,1 magnesiae, 1,6 oxjdi ferri. 
(Poggend. Ann., Vol. Ll. 1840. p. 528 sq.) Quum 
Abichius crystallos Andesinl ex uno tantum Tra- 
chjtae (Andesltae) Marmatoensls fragmento de- 
sunitos oxaminaverit, qulcunque In ceteris qnoque 
Americae Trachjtls contlnentur crystalli Albltae 
simlles, eos Andesmo adnumerandos esse colllgi 
uequit^ 

14. RhyiaeoUtliufi»* (1l|>9aki>UtljO 
Spec. 1. Rhyacolithns dysdiagnostns.*) 

Dysdiagnoatischer Rhydkolith. 

Rh^akoUth ; G. Ruse« GUsiger Feldspatb t\ parte ; W. Sauidin ex p»rt€ 
Empyrodoxer Feldspath ; M. Eisspath ez parte ; W. 

15. Ortlioclaislus« (/eHjfpati s. ^xX^^cVXm) 
Spec. 1. Orthoclasins dyschonentns. 

Df^schonischer Feldspath. 

Feld8path;W. Orthoklas; Br. Orthotomer Feldspath ; M. PetroMth. Pe- 
trllith. reldapath;H. Orthose ; Beud. Feldspar; Phlll. 

Var. 1. 0. d. hyaloldes. (Glasartiger d. Feldspatk,) 

Glasiger Feldspath ex parte ; W. Sanidin ex parte. Eisspath (?) 
ex parte. Glanzspath (?) ; Nose. 

Orthoclasius d. . hyaloldes ex Trachlte insulae 
Iscblae auctore Ablchio compositus est ex 66,78 
cent. terrae slliceae, 17,36 t. argiilaceae, 8,87 
kalll, 4,1 natri, 1,23 calcarlae, 1,8 ma^esiae, 
0,81 oxydl ferri. (Poggcnd. Ann., Vol. L. 1840. 
P. 142.) 

♦) Jvsdiaytf(oaTos9 difficik distinsuendus. Nam species supra dicta fa- 
cile cuni Orthoclasio dyschoneuto hyaloide confunditur. 
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Xecrolithus (N^krolith ; Broeehu Sasfo - morto) 
appellatus est lapls in nonnuUis reg^ionibus Italiae 
repertiis, praecipue ex Orthoclasio d. bjaloide 
constans* 

Var. 2* 0. d. nobilis. {EdUr d. FeldBpath.) 

Adttlar ; Plni. Opmllsirender Feldspath. Mondstein. OlrMvle. 
Feldspatfa nacrtL 

Orthoclasius d. nobiiis Gotthardtensis auctore Abl- 
chio cotttinet: 65,69 c. terrae siliceae, 17,97 t. 
argfllaceae, 13^99 lialii, 1,01 natri, 1,34 calcariae. 
(Poggend. Ann., Vol. Ll. 1840. p. 529 tq.) Idem 
auctore Avdeeffo: 65,75 terrae sillceae, 18,69 
t. argillaceae, 14,17 lcalii, 1,44 natri. (Loc. cit 
Vol. LII. J84I.p. 467.) 

Valencianttes (^Valenoianit ; Br.) haud du- 
bie ad Orthoclasium d. nobilem referendus est. 

Far, 3. 0. d. vnlg^aris. (Gemeiner d. Feldapath.} 

Gemeiner Feldspath ; W. PegmaColitb et Mikroklin ; Br. 

a. 0. d. V. laniellosus. {Blattriger gem. d. F.) 
aa. 0. d. V. lam. nnicolor. {Einfarbiger hU 

g. d. F.) 

a. Albus. {Wei^eer.) 

Comp. ch. Orthoclasii d. vul^arls la- 
mellosi albi ex Gneisso Friberg^ensi 
imetore Kersteno: 65,52 c. terrae 
filliceae, 17,61 t. argillaceae, 12,98 
kalii, 1,7 natri, 0,94 calcarlae, 0,8 
oxydi ferri. (Erdm. Jouro., Vol. 
XXXVn. 1846. p. 172 «q.) 

p. Ravidus. {Grauer.} 

y. Viridis. {Gr&ner.) 

AmazonensMn. 

Orthoclasius d. vulg^* laniellosus vi- 
rldis Uralensls auctore Ablchio 
compositus est ex 65,32 c. terrae 
slllceae, 17,89 t arglllaceae, 13,05 
kalii, 2,81 natrl, 0,10 cakarlae, 0,09 
magnesUe, 0,3 oxydi ferri, 0,19 
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oxjdi mang^ani. (Berzelius Jahresber. 
Jahrg. XXIil. Tub. 1843. p. 283.) 

d. Flavidas. (Gel6er.) 

«. ' Rublcandas. (^Rother.^ 

Orthoclasias dt valg. lamellosas Ba* 
venoensis colore carneo auctore Abi* 
chio continet : 65,78 cent* ter* 
rae siliceae, 18,57 t* argillaceae, 
14,0S kalii, 1,«5 natri, 0,34 calca- 
riae. (Poggend. Ann,, Vol. Ll. 1840. 
p. 531.) Orthoclasias d. vulg'. lam* 
Schwarzbachensis sadetorum coloro 
cameo auctore Avde^ffo: 67,8 c< 
terrae siliceae, 80,03 t. argillaceae, 
8,85 kalii, 5,06 natri, 0,81 calcariae, 
0,31 ma^esiae, 0,18 oxjdi ferri« 
(l40c.cit,VoLUI. 1841, p. 467,) Or- 
thoclasias d. v. lam. ejasdem coloris 
auctore Krdnero: 66,43 terrae si* 
liceae, 17,03 t. ar^^illaceae, 13,96 
kalii, 0,91 natri, 1,03 calcariae, 0,49 
oxydi ferri, (Loc. ©it. Vol. tXVU, 
1846, p. 422.) 

£, Badlos. (Brauner.) 
I>b« O. d. V. lam. versicolor. (Farbetu^ie^ 

hnder H. g. 4. F.) 

Mikrokitn ; Br« 

Murcliisonites {Jdurohmnit; Levy) 
aactore Brooksio ab Orthoclasio i, 
val^. lam. yersicolore FrederikswSrnensi 
nulla nota differt, 
cc. 0. d. V. lam. avanturinoides« (Amntu- 
rinifirender bl g. rf. F») 

Sonnenstein ex parte. 

Exlmia venustate praecipue ad rlpam flu- 
vii Sselenka in Sibirla repertus. (Schrif. 
ten dcr Petersb. Gesellsch. f. d. gci. Min., 
Vol. I. 1842. p. LII.) Innumera in hac 
varietate conspicaa pancta aureo spleii.* 
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dore niiGantia nony ut in Olig^oclasio 
vulg. avantarfnoide, innatis squaniulis 
crjstallinis splendentibus, sed reflexo ex 
minutissimis totum lapidem penetrantibus 
rimulis lumine oriri verisimillimum est. 

b. 0. d. V. radiatus. (StrahUger gem. d. F.) 

c. 0. d. V. grannlosus. (Feinkomiger gem. d.F.) 

d. 0. d. V. solidus. {Dichter gem. d. F.) 

Diehter Feldspath ex parte ; W. Feldstein ex partc. Felsit 
Petrosilex ex parte. Ficnbergit. (?) Feldspath compacte 
ex parte; H. 

Saepius cum minutissimis Quarzi particulis, 

fortassc etlam cum Albite vulg^ari solido 

commixtus ideoque frequens confusio orta est. 

V a r i 1 1 1 e s. ( VarioUt. Blattergtein.) 

Globuli Orthoclasli d. vii%aris solidi (?), 

Dioritae vet Aphanitao innati. 

^pj». 1. Phonolithus. (PhonoUth. Kling- 

stein.) Chemica natura varlans. 

Alius est natura Orthoclasii d. vul- 

garls solidi, sed cnm aliena quadani 

materla (zeolithica?) arctissime coa- 

litus atque confusus, ut Phonolithus 

Ausslgensis, cujus pars insolubilis 

(in acidis) auctore Herm. Meye- 

ro ex 61,18 c. terrae siliceae^ 

19,36 t. arglllaceae, 14,65 kdii, 

1,78 calcariae et 1,77 magnesiae 

constat, (Poggcnd. Ann., VoI,Xi:,VIi. 

p. J91 s^.) et Phonolithus montis 

Teplitzensis, cujus pars insolubilis 

(slve Orthoclasius) auctore Prett- 

nero ex 60,8 c. terrae siliceae, 

15,e t. argillaceae, 17,8 kalii cuni 

natro, 3,8 oxjdi ferri et 8,3 cal- 

cariae composita est, (Loo. cit. 

Vol. LXII. 1844. p. 151.) Alius 

magls affinis est Albitae vulg^arl 

solido, ut PhonoUthus Whister- 



Digitized by 



Google 



154 CL IV. MiDeralia oxydata. 



schauensiS) cujus pars insolubllls 
auctore Redtenbacliero 66,96 
c. terrae siliceae, 18,93 t. argil- 
laceae, 6,32 natri, 4,93 kalli, 1,49 
magnesiae, 0,34 calcariae continct 
et Redtenbacliero ipsi ex Ortho- 
clasio et Albite nitxtus esse vide- 
tur. (Loc. cit. VoL XLVllL 1839. 
p. 491 sq.) 
8. Cornites. {Kornit;Br. Musch- 
liger Homstein von Kohren olim 
nominatuB.) Analysi chemica non 
exploratus. 

3. Basaltites. (BasaUit ; C. v. Rau-^ 
mer* Porphyrit.) Massa hujus saxi 
praevalens Orthoclasio d. vu?^ari 
solido slmillima, sed Immixtis par- 
ticulls alienis inqulnata, interdum 
tamen fere mera et ex leptochon- 
dria in solidam transiens. Chemica 
compositlo nondum co^nita. 

4. Basaltes. {Basalt.) Massaprae- 
valens hujus saxi, remotis Aug^itae 
et Ollvini crjstallis et gxanulis in- 
clusls, massis saxorum modo dicto- 
rum affinis, ex parte petrolithoi- 
dea, quae plerumque non pro Or- 
thoclasio, sed propter calcariae 
immixtae copiam pro Labradorlo 
habetur, et ex Auglte Pjroxeno 
vulgari et Magnete vulgari con- 
stat, cum quibus interdum etiam 
pars mesotypica conjuncta est. 
Conferantur analjrses recentisslmae 
Basaltae aSindingio, Girardo 
et Ebelmeno institutae. (Pog- 
gend. Ann., VoL XLVIL 1839. p. 
182 sqq. VoL LIV. 1841. p. 558 sqq. 



Digitized by 



Google 



Ordo XI. PjTomackUae. 155 

Erdio. Journ., Vol. XXXVII. 1846. 

. p. 260 gqq.) Ceterum analjses Ba- 

saltae multa obscurltate laborant, 

et quae inde de vera Basaltae na- 

tnra a nonnnllis cbemicis coliigun- 

tur, ma^is mlnusve dubia sunt. 

uippendiar. 1. ♦Erytbrites. (Erythrit; TAomson.) 

Habitu Ortboclasio d. vulgari similli- 

mus, eompositione cbemica minori kalii 

copia (7,5) et S^S cent. mag^nesiae di- 

stlnctusy ceterum auctore Tbomsone 

67,9 c. terrae siliceae, 18,0 t. arg^illu- 

ceae, 2,7 oxjdi ferri, 1,0 caicariae, 

1,0 aquae continens. (Lond., Edinb., 

Dubl. phiiog. Mag., 3 Ser., Vol. XXII. 

i 843. p. 1 88. Erdm. Journ., Vol. XXXI. 

1844. p. 494.) 

S. *Peristerites. {Peristerit; Thomg.) 

Rubellus, versicolor, pond* sp. = 2,56. 

Compositio cbem. auctore Thomsoue: 

72,3 c. t. siliceae, 7,6 t. argillaceae, 

15,0 lcalii, 1,3 calcariae, 1,0 magnc- 

siae, 1,2 oxydi ferri et mangaui, 0,5 

aquae. (Lond., Edinb., Dubl. philog. Mag. 

3 Ser., Vol. XXll. p. 189. Erdm. Journ., 

Vol. XXXL p. 405 sq.) 

3. *Leelites. (Leelit; Clarhe. Petrosi- 

lcx; U.) Orthoclasio d. vulg. solido 
afHnis, sed Thomsone auctore multo 
minori (6,5) terrae argillaceae copia 
distinctus. (Thoms. OutL of Min., VoL L 
p. 30 L) 

4. ^Necronites. (Nehronit; Hayden.) 

Dubia species petrolltboidea. 

16. Aiiortliiteis» (|ln0rti)tt) 

Spec* !• AnoFthites dysclioBeatiis. 

Djfschonischer Anorthii. 

Anorthit; G« Rose. Chiistianit ; MonticelU et Covelii, Anorthotonier Feld- 
spath ; M. 
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Aiiorthiies djsciioneiitus Vesiivli aiiciore Abicliio 
eoniinei: 44,12 ceni. ierrae stliceae, 35,18 i. ar- 
^illaceae, 19,02 calcariae, 0,56 ma^nesiae, 0,25 
kalii, 0,27 nairl. (Poggend. Ann., Vol. U. 1840. 
p. 519 sq.) Anorihlies in Insula Faroerensi Husa- 
sell nuper reperius auciore Forchhanimero: 
47,63 ierrae slllceae, 32,52 t. arglllaceae, 17,05 
calcarlae, 1,3 magnesiae, 0,29 kalii, 1,09 nairi, 
2,01 oxjdi ferrl. (Erdm. Journ*, VoL XXX. 1843, 
p. 388.) 
Appcndia:. l.^Indianites. (Indianif ; Boumon,} Anor- 
ihitae naiiiram habere dlciiur. 

2. ^BIotinus. {Piotin* Biotina; MonticeUi 

et Covellu) Auctore Brookslo adA nor« 
thiien referendns. 

3. ^Hypiosclerites. {Hyponklerit ; Br*) 

Dnbia spccies et diibii loci. 

17. Petalltes« (Jfittalxt) 
Spec, 1. Petalites anisotomm. 

^msotomer Petali^. 

Petalit ; d*Andrada. Prismattscher PetaUinpath { M. Kerzelit, 

Auciore Roberto Hagen Petaliies anisotomus 
Utdnensls composlius est ex 77,81 cent. terrae 
slHceae, 17,19 i. arg:il1aceae, 2,69 liihil et 8,3 
natrl. (Poggend. Ann., Vol. XLVUI. 1839. p. 3Q1 s^.) 
^ppendijc ad iribuni P^romachiiarniti peirolitlioldeoruni* 

1. *Zyffadites. {Zygadit ; Br.) Crysiallis pla- 

g-iorhombicis (?), iabulaeformlbus , semper di-^ 
d^niis, pondere spec. 3= 2,51; auciore PIatt« 
nero cx terra silicea, t. argiUacea et liiliio 
composlins, Zellerfeldensls Hercjniae. (Pog-r 
gend. Ann., Vol. LXfX. 1846. p. 441 8q[.) 

2. *Casior. {Kmtor; Br,} — Novissime spe- 

cies duas mineralium dubias fabulosis Casio-' 
ris ei Polluels nomlnlbus Brelthauptins 
exornavit. Quorum alter, Castor, forma et 
siruciura crysialHna (plaglorhomblca) Pllniano 
isimiUlmus descrlbitur, durltie auiem, pondere 
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specifico et compositlane ebemica PetaMtae ma- 
xime affinis; (fortasse pseadocrystallas). Aa- 
ctore Plattnero ex 78,01 cent. terrae sili- 
Cjeae, 18,85 t. argillaceae, 2,76 lithii cnm 
cxi^uis kalil et natrl particulis, et 0,61 pxjdi 
ferri compositus est. Lsi^+^AlSis. (Poggend. 
Ann., Vol. LXIX. 1846. p. 437 sq. 443 gq.) El- 
banus*. 
*Pollax; Br. Crystallis maxinic indistinctis, 
habitu Castori quidem simills, sed pondere 
specifico majori (= 2,87) et compositione 
chem. longe diversus; auctore Plattnero ex 
46,2 c. terrae siliceae, 16,39 t. argillaceae, 
16,5 kalii, 10,47 natri cuni particula lithii, 
0,86 oxjdi ferri et 2,32 aqnae compositas. 
(Loc. cit. p. 445 sq.) Comes Castoris. — Haec 
duo mineralia, quae inter se plurimum diife- 
runt et quorum alterum juxta alterum in syste- 
mate collocari non debet, non quasi geminos 
conjungere licet, quod nominibus iis imposltls 
singularibusBreithaaptius significare volnit. 



III. PTROMACHITAE PREIBVITOIDEL 

(Prehnitoide.) 
(Pond. sp. « 2,9 — 3,3.) 

18. Spodumeiiiis» (^po)um^nO 
Spec. 1. Spodumenas tabalatns. 

Schaaliger Spodutnen. 

Spodumen ; (fAndrada. Prisinatisclier Triphanspath ; M. Triphane ; H. 

Far. 1. Sp. t. albidus. (JVeiaser sch. Sp.) 
Var. 2. Sp. t. subviridis. {BlassgrHner 8ch. Sp.) 

Comp. ch. Spodnmeni tabulati subviridis Utftnensis 
auctore Roberto Hagen: 66,t cent. terrae si- 
liceae, 27,0 t. argrillaceae , 3,8 lithii, 2,6 natri, 
0,3 oxjdi ferri. (Poggend. Ann., VoL XLVIIL 1839. 
p. 371.) 
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19. I^liiiltes» {J^xi^nxt) 
Spec. 1« Prehnites azotomas. 

uijcoiomer Prehnit. 

Prehnit; W. Koapholfte; Delamtftherie. Kuphollt. AKotomer Trlphan- 
spatli ; M. Chiltonlt. 

Far. 1. Pn ax. lamellosns. (Blattriger ax. Br.) 

a. Albldus* (^JVeiseer.) 

b. FlaTidus. {Geldlicher.) 

c. Vlridis. {GrUner.) 

Coiiip. ch. Prelmitae axot. (lameliosi?) ex valle 
Radanensi in saltn Hercynio auctore Anielunglo: 
44,7 cent. terrae siliceae, 18,0 1. arg^lllaceae , 27,0 
calcariae, 1,0 natrl, 7,3 oxjdi ferri, 4,1 aquae. 
(Ranimelsb. Repert. H. H. p. 118. Poggend. Ann., Vol. 
LXVUl. 1846. p. 512.) 
Var. S. . Pr. ax. radlatus et fibrosus. {Struhlig^faee- 
riger ax. Pr.) 

a. Vlridis. (GrHner.) 

b. Albidus. \Wei88er.) 

Comp. ch. Prebnitae axot. fibrosi Niederklrcbensls 
auctorc E. Riegello: 47,45 c. terrae slliceae, 
84,0 t. ar^illaceae, 81,84 calcariae, 3,85 oxjd! 
ferrl, 2,0 aquae. (Jahrb. f. prakt. Pharmacie, Vol. 
X111.1846.p.2. Erdm.Journ., VoLXL. 1847. p. 317.) 
Flar. 3. Pr. ax. solidus. (Dichter ax. Pr.) 

Comp. ch. Prehnitae ax. solidi Niederklrchensis* 

auctore Riegelio 47,4 c. terrae sillceae, 84,75 

t. argillaceae, 83,3 calcariae, 3,0 oxyd! ferri, 8,0 

aquae. (Loc. cit.) 

Appendiar. «Glbsonltes. {Gibeonit; Haid.f) Hart- 

fieldensis Angliae. Prehnltae axotomo si- 

milis esse dicitur. (Dufrenoj, TraitedeMin., 

Tom. IIL 1847. p. 761.) 

80. SaiiMiirites* (^aiifrtttitO 
Spec 1. Sanssiirites dysdiaclastiis.*) 

Dj/sdiailaetischer Sauseurit. 

♦) Jv^^iAxiaerog y qui difficile dirumpitnr. 
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Jade; de Saosrare maj. SaiiMurtt) de Saiusure jun. D>skolU;Br. Pris- 
matischer Adiapluinspath ; M. Felslt ; Klaproth. (Magerer Mephrit. Bitter- 
■tein.) L<<manite ; Delam^therfe. Feldspatb tenace; H. 

Fitr. 1. S. d. granulosnsi. {Korniger d. S.) 

a. AlbiduB. (^Weisser.} 

h. Ravidus. (^Grauer.) 
Vur. 2. S. d. solidus. (Dickter d. S.) 

a. Albidus. 

b. Ravidus. 

c. Snbviridis. 

Huic speciei diversi lapides adscripti sunt, quoruni 
subtilfori exploratione opus est. 
Appendia:. ^^Granatoides^^ {Granatoid)^ a Beck- 
manno sic dictus, Tyrolensis, Saussuritae 
aHSnis esse creditur. 
Appendtjc ad tribum Pjromachitarum prehnitoideorum. 

1. ^Erlanus. {Erlan; Br.) Species quidem 

dubla, sed non cum saxo quodam mechanicc 
mixto confundenda^ cui nonnulli idem nomen 
imposuerunt. 

2. ^Canaanites. (Canaanit; Dana.) Duritie 

paulo ultra Orthoclasii duritiem, pondere spec. 
= 3,07; auctore Dana compositus ex 53,36 
cent. terrae siliceae, 25,8 calcariae, 10,38 
t. argillaceae, 1,62 ma^nesiae, 4,5 oxjduli 
ferri, 4,0 acldi carbonis. Connecticutensis. 
(Alger, Mineralogj etc. p. 80. Leonh. Jahrb. f. 
Min., 1845. p. 203.) 

IV. PTROMACHITAE NEPHRITOIDEI. 

Hfp^rtlarltar T^x^xtim^iXt. 

{Nephritoide ) 
(Pond. sp. 8B 2,8 — 3,2.) 

21. HTeplirltesie (tteplirit.) 
Spec. 1. Nepbrites dysdiadastas. 

Dj/sdiaklastischer Nephrit. 

Gemelner Nepbrit; W. Untbellbarer Adlapbanspath; M« Jade nephriti- 
qne; H. C«^raunite. Yu sive Ju Sinensium. (7) 
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De vera Nepbritae dysdlaclasU orientalis compo- 
sitione cbemica analjsibus a Rammelsbergio, 
Schaffh&utlio et Damourio insUtutis edocti 
samus, qnarttm summa baec est: Auctore Ram- 
melsberglo: 54,68 cent. terrae siliceae, S6,01 
magnesiae, 16,06 calcariae, 2,15 oxjduli ferri, 
1,39 oxjduli mangani, 0,68 aquae. CaSi-(-Mg*Si*. 
(Poggend. Ann., Vol. LXII. 1844. p. 148.) Auctore 
Schafh&utlio: 58,91 c. terrae siliccae, SM< 
niagnesiae, 12,38 calcariae, 1,32 t. argillaceae, 
2,69 oxjdi ferri, 0,91 oxjdi mangani, 0,79 halii, 
0,25 aquae. (Wdhl. u. Lieb. Ann. d. Chem., Vol. 
XL Vi. 1 843. p. 338.) Auctore D a m o u r i o : 58,46 
t. siliceae, 27,09 ma^nesiae, 12,06 calcariae, 1,15 
oxyduli ferri. (Ann. de Chim. et de Phjs., 3 Ser., T. 
XVM846.p.469sq.) 

22. jBatraeliltes. (patxadyxt) 
Spec. 1. Batrachites dystomas. 

Dj^stomer Batrachit. 

Batrachit; Br. 

Conip. ch. Batrachitae djstoml Tjrrolensis auctore 
Rammclsbergio: 37,7 c. terrae siliceae, 35,4 
caicariae, 21,8 mag^nesiae, 3,0 oxjduli ferri et 
1 ,27 aquae. Ca' Si + lifg» Si. (Poggend. Ann., Vol. 
LI. 1840. p. 446.) 

23. i^nEoiiraclltes» {^mtaVxt) 

Spec. 1. Honradites nerBregicas. 

Norwegischer Monradit. 

Monradit; A. Erdmann. 

A. Erdnianno auctore compositns est ex 56^17 
c. terrae slliceae, 31,63 magnesiae, 8,56 oxjduli 
ferri et 4,0 aquae. (Berselius Jahresber., Jahrg. 
XXIII. 1843. p. 269.) Ilac compositione Picrosmino 
similis, a quo ceterum multo majori duritie et pon* 
dcre specifico (= 3,26) dlifert ideoquc Nephritae 
mag^is affinis est. Structura crjstallina, duritie 
ct pondere specifico etiam ad Chrysolilhnm acce- 
dit, a qno aqua, qnam continet, et mnlto niajori 

tcr- 
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terrae siliceae ac mlnorl mag^neslae copia dis- 
tinctus est. 

24. «i^lBoltoiiiteii* (^oltonxtj 
Spec. 1. Boltonites eatomns. 

Euiomer Boltimit. 

Boitonit; Shepaid. Bisilicate of Magnesia; Thomson. 

V. PIROMACmTAE SODALITHOIDEI. 

JSiilialttl)artt;ge p^tma^iXe. 

(Sodaliihoide, ) 
(Pond. sp. = 2,3 — 2,8.) 

«5. Eadlalytus* (enVxaltit) 
Spec. 1. Eadialytns grBnlandicas. 

Gronldndischer Eudialyt. 

Eudialit; Stromeyer. Rhomboedrischer Almandinspath ; M. 

Comp. ch. Rammelsber^io auctore: 4796 — 
49,9 cent. terrac siliceae , 15,4 — 16,8 zirconiae, 
11,8 — 12,« natri, 0,65 — 0,7 kalii, 11,1 cal- 
cariae, 6,9 — 10,5 oxjduli ferrl, 0,2 — 1,1 oxy- 
duli man^anl, 1,19 chlorl, 0,3 — 1,2 aquae. 

2V ^>Si» + ZrSi«. (Poggcnd. Ann., Vol. LXIII. 

1844« p. 145.) 

In terra zlrconia Eudialjtl gr. Svanbergius 
novam terrae speciem reperlt jtlrlae simiiem. (Loc. 
cit. Vol. LXVL 1845. p. 309 gqq.) 

26. Klaeolitliiis* (eiiolxt\).) 
Spec. 1. Elaeolithns entomns. 

Eutomer Elaoliih. 

Peritomer El&inspath; M. 

Var, 1. E. eut. roseus. {Roienrother eut, JE.) 

Cancrinit; G. Rose. 

Comp. ch. Elaeollthi eut. rosei Ilmenlcl auctore 
Gnstavo Rose: 40,6 c. terrae slliceae, 28,3 t« 
arglliaceae, 17,4 natri, 7,0 calcariae, 0,57 kalii, 
6,1 acidi carbonis cum exigua chlori partlcula. 
Na«Si + 3AlSi + CaC. (Poggend. Ann., Vol. XLVIL 
1839. p. 379 sq. VoL LUL 1841. p. 145 sq.) 
Olocker» Synopsis. 11 
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Var. 2» E* eoi. cltrinus. {GtUtr emt. E,) 

Gelber Cancrinit von Lichtfield ; Wliitney. 

Haec varietas novissime reperta auctore Wiiit- 
neyo continet: 37,42 c. terrae siliceae, 27,7 t. 
argillaceac, 20,98 natri, 0,87 kalll, 3,91 calcariae, 
0,86 oxydi manganf, 8,77 acldl carbonis et aquae. 
(Loc. cit. Vol. LXX. 1847. p. 444.) 
Var. 3. E. eut. subviridis. {Gruner eut £.) 

GelblichgrQner Cancrinit von Lichtfield ; Whitney. 

Compofiitione chemica auctore Whitnejo cum 
Elaeolitho eut. dtrino cong-ruens, cxcepta paulo 
majori (5,26) calcariac copia. (Loc. cit. p. 446.) 
Var. 4. E. eut. albidus s« vesuviniis. {Wei$9er s. ve- 
euviieher eut. E,) 

navjn ; Montfcelli etCovelli. CavoltAit «x parte; MonUc. et C*- 
velli. Astroit ; Br. 

Spec. %. Elaeolitbas dystomns. 

Dtfstomer ElaoUth. 

I4ephelin et Fetlstein ; W. Rbomboedrischer Elikinspath ; M. 

Var. 1. E. djst. nobilis. {Edler dyst, £.) 

riephellnus. llephelin ; W« Sommit ; Delam^therie. Pseadosom- 
mit ; Fleuriau de Bellevue. Pseudonephelin. Bcudantin ; Monti- 
celli et^ CovelU. Neph<<line ; U. 

Elaeolithus dyst nobilis montls Soniniae auctore 
Th. Scheerero compositas est ex 44^03 c. ter- 
rae siliceae, 33,28 t. ar^iliaceae, 15,44 natri, 
4,94 kalil, 1,77 calcariae, 0,65 oxydi ferri, 0,91 
aquae. (Poggcnd. Ann., Vol. XLIX. 1840. p. 365.) 
Var. % E. djst. yulgaris. (Gemeiner dyst. E.) 

Fett8teln;W. FJaolith (Oeistein); Klaproth. Pierre grassc. Pin- 
guite. 

a. Albidns. (tVeiner^) 

Comp. cb. Elaeolithi d. volg. albidi Ilme- 
nici auctore Francisio: 44,3 c. tenrae sl- 
liceac, 83,25 t. arg^illaceae, 16,02 natri, 5,88 
kalii, 0,32 calcariae, 0,07 magnesiae, 0,82 
oxydi ferrl. (Loc. eit. p. 364.) 

b. Ravidus. (Grauer.) 
e. Rutihis. {HeUrother.) 
d. Badlus. (Brauner.) 
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Comp. ch. Elaeolithi d. yalg. badll Fredriks- 
wdmensls auctore Th. Scheerero: 45,55 
c. terrae siliceae, 33,0 i. argillaceaey 16,09 
natrl, 5,02 kalil, 1,41 oxjdi ferrl, 0,78 
aquae. (Loc. cit. p. 363.) 

e. Vlridis. (Gruner.) 

Conip. ch. Elaeolitlil d. rulg'. vlridis Fre- 
drikswarnensis auctore Th. Scheerero: 
45,31 c. terrae sUlceae, 32,63 t. argilla- 
ceae, 15,95 natri, 5,45 kalii, 0,33 calca- 
riae, 0,45 oxvdi ferri, 0,6 aquae. (Loo, 
cit. p. 361.) — Coloreni Elaeolithi d. rul- 
garis ct badium et vlridem a materia qua- 
dam org^anica orlginem ducere, Th. Schee- 
rerus opinatur. (Loc. cit. p. 380.) 

f. Caeruleus. (Blauer,') 

App. l.*Phonites. {Phonit,) Elaeolitho 
djstomo vulgari similis esse dicitur. 
2.r*Lythrodes. {Lythrodeg ; Karaten.) 
Lapls dubiae speciei, atjpotus, ru« 
bicundus, terram sillceam, argilla- 
ceam, calcariam, natrum et aquam 
continens ; Fredriksw&mensls. 

87. ♦«laucolltlius» (fbimholitk.) 
Spec. 1. Olancolithns Baikalen$is. 

Baikalischer Glaukolith. 

Glaukolith ; G. Fischer» 

Composltione chemica, quantum hinotnit, Labrado- 
rio versicolori affinis, habitu ac praecipue structura 
crjstallina long^e dirersus. Iterata analjsi chemica 
opus esse vldetur. 

S8. SodiiUtlms^*) (do>aUtl)0 

Dodekaeddsch4sr Ampbigeiwpath ; BL Alkalit ex parte; Br. 

Spec. 1. Sodalithas Lasnrias. 

Lasurischer Sodalith. 

Lasarius. Lasarstein ; W. Armenischer Stein. (Cltramarin.) Lazalite ; H. 
Oatremer ; Bend. Lapis LazaU ; Phttl. ^djrtpiiQOi ; Theoplir. et Sapphl- 

. "*) Sodaliihi nonien universo huic generi aptissimnm esse duxi, qnia 
omnes eju» species magnam natri (sodae) copiam continent. 

n* 
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rua ; Vlin (ITtramqu* nora«n haad duble d« LMurlo interprctandum.) Cya- 
Mus; (?) Plin. 

SodaUthus Lasurius Varrenirappio auctore hls 
partibus chemicis cohstat: 45^5 cent. terrae sili- 
ceae, 31,7 t. ar^iilaceae, 3,5 calcariac, 9,1 natri, 
5,9 acidi sulphurici, 0,9 suiphuris, 0,8 ferri, 0,4 
chlori, 0,12 aquae. (Poggend. Ann., Vol. XLIX. 
1 840. p. 520.) — Principium coloris caerolei Lasu- 
rii in ferro sulphurato ei inimixto positum esse, 
Varrentrappio et L. Elsnero auctoribus ma- 
ximc probabile visum cst. (Erdm. Journ., Vol. 
XXVL 1842. p. 106sq. VoLXXXlV, 1845.p.4598q.) 

Spec. 2. Sodalithas Hanyni. 

Hauynischer Sodaliih. 

Haujpnufl. Uau.yn ; I^eergard. Latialite ; Gtsmondi et H. 

Sodalithus Hauyni Andernachensis auctore Var- 
rentrappio continet: 35,0 c. terrae siliceae, 
87,4 t. argOlaceae, 12,5 calcariae, 9,1 natri, 12,6 
acidi suiphurici, 0,2 sulphuris, 0,17 oxydi ferri, 
0,58 chlori, 0,6 aquae. (Poggend. Ann., Vol. XLIX. 
p. 519.) Sodalithus Haujni montis Albani auctore 
Whitneyo: 32,44 c. t. siliceae, 27,75 t. argil- 
laceae, 14,24 natri, 9,96 calcariae, 2,4 kalii, 12,98 
acidi sulphurici. Na^ sl -|- 3AI Si -f 2Ca Si. (Loc. cit. 
Vol. LXX. 1847. p. 440.) 

Spec. 3. Sodalithns Nosei. 

Nosischer Sodalith. 

Nosinus. I^osin. Kosian ; Klaproth. Spinellan ; Kose. 

Sodalithus Nosei Laachensis aoctore Varrentrap- 
pio has partes ch. continet: 35,99 c. t. siliceae, 
32,56 t. argillaceae, 17,83 natri, 1,11 calcarlae, 
9,17 acidi sulphurici, 0,04 oxjdi ferri, 0,65 chlori, 
1,84 aquae. (Poggend. Ann., Vol. XLIX. p. 517.) 
Idem auctorc VThitnejo: 36,52 c. t. siliceae, 
29,54 t. argillaceae, 23,12 natri, 1,09 calcariae, 
7,66 acidi sulphurid, 0,44 oxjdi ferri, 0,61 chlori, 
1,37 aquae. (Loc. cit. Vol. LXX. 1847. p. 438.) 
j4pp. Ittnerites. (Ittnerit; C. G. Gmelin.) Nosino 
simillimus, praecipue aquae Immixtae copia majori 
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dis tinctus ; auc tore W h i t n e y o composlt us ex 33,69 
G. t. slllceae, 29yi4 t argillaceae , 12,57 natrl, 
5,64 calcarlae, 1,^ kalll, 4,62 acidl sulphurlcl, 
1,25 chlori, 9,83 aquao. (Loc. cit p. 443.) 

Spec. 4. Sodalithns vnlgaris. 

Gemeiner SodalUh. 

Sodalite ; Thomsoii. SoaaUth ; Eckeberg et alforam. 

Var. 1. S. V. alWdus. (Weisser g. S.) 

Var. 2. S. v. ravidns. (Grauer g. S.) 

Var. 3. S. v. viridis. [Gruner g. S) 

Var. 4. S. v. caeruleus. (Blauer g. S,) 

Caociinit. 

Atypotns, structura crjstallina dlstincta granatoe- 
drica. AGustavoHose descriptus. (Poggend. 
Ann., Vol XJLVII. 1839. p.378.) — Non cuin Can- 
crinite a Gustavo Rose nomlnato confundendus, 
qui est Elaeolithus eutomus roseus.*) 

Sodalithus vulg. caernleus novissimo tempore 
prope Llchtfield In provineia Mainensi Americae 
septentrionalis repertus , Sodalitho v. c. Ilmenico ' 
similHmus, auctore Whitnejo compositus est ex 
37,3 c. terrae siliceae, 32,88 t. arglHaceae inclusa 
oxjdl ferri particula, 23,86 natri, 0,59 kalii et 
6,97chlorl. Na8Si-f sIlSi+NarGl. (Pog^cna. Ann., 
Vol. LXX. 1847. p. 437.) 

29. lieucites. ($e\xctt) 

Spec. 1. Leacites ciTptotomns. 

Kryptotomer Leucit. 

Leucit; W. (Olim weisser Granat; Feiber.) Trapezoidaler Amphlgenspath ; 
M. Allialit ex parte; Br. Amphig^ne;H. 

Var. 1. L. cr. alhus. (WeUser kr. L,) 

Comp. ch. Leucitae cr* alhi mpntis Sommae auctore 
Avdeeffo: 56,0 cent. terrae siliceae, 23,0 t. 
arglllaceae, 20,4 kalii, 1,0 natrU (Poggend. Ann., 
VoL LV. 1842. p. 108.) 

♦) Bene se habet, quod nomine Cancrinitae omnino carere possiimus, 
qnoniam mineralinm, qnibus hoc nomen impositum eit, alterum Sodalithus 
vulg. caemleui est, alterum Elaeolithus eutomus roseus. Ita sublato no- 
mine toiiitur confusio. 
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riorr. «. L. cr. ravidtts. {Grauer kt\ L.) 
Var. 3. L. cr. rubellus. (Blassrother kr. L,) 



Ordo XII- 
ZEOLITHI- 

(Pond.flp =: 2,0 — 2,4) 

1. Aualelmusi* (^naUinu) 
Spec. 1. Anatcimns dystoniiis. 

Dystomer Analcim. 

Analcime;IL Analcim;W, (Olim Cabicit; W.) He&aedrisclker Kupiion- 
spath ; M. 

Var. 1. A. d. albus. [WeiBter d. A.) 

Analcimus djstomus albus Brevlgensis Norwegiae 
auctore Avde6ffo compositus est ex 55,16 
ceut. terrae siliceae^ S3)55 t. argillaceae, 14,^ 
natri, 8,86 aquae. (Pogg^nd, Aiin., Vol.LV. 1842. 
p. 109.) Analcimus d. albus Niederliircbensis au- 
ctore Rie^elio ex 57,5 t. siitceae, 83,15 t. ar- 
gillaceae^ 5,63 calcariae, 6,45 natri, 0,1 oxydi 
ferri, 8,0 aquae. (Jabrb. fiir prakt. Pharm., Vol. 
XllL 1846. p. 1.) 

Var. 2. A. d. rubellus. {Blaasrother d. J,) 

Spec. 2. *Analoimns entomns. 

Kutomer jinalcim. 

Cuboit; Br. 

Structura crystallina . distincte - lamellosa cubica, 
pondere «pec. = 2,24 — 2,28; comp. ch. auctore 
Henryo: 57,34 c. terrae silfceae, 22,58 t. arg-Il- 
laceae, 11,86 liatri, 0,55 kalii, 0,35 calcariae, 
9,00 aquae. Mag^nete inutttus, in monte Blagodat 
Uralensi prope Knschwinsk repertus. (G. Roae, 
Reise n. d. Ural etc, Vol. I. p. 347.) 
Var. 1. A. e. albidu^. {Weisger eut. A.) 
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Far, 2. A. «. rnvidus. (Graw ««'• ^O 
Far. 3. A. e. vlridis. (Gruner 9Ut. A,) 

2. ««lottalltliiM. (®lottalttiiO 

Spec. I. Glottalithiij polyhydrns. 

Polkfhifdrischer GloUalith. 

Glottaiitli ; Tliomsou. 

3. Apopliyllltes. (^popl|tjltit.) 

Spec. 1* ipophyllites axotomns. 

jijcotomer ^pophyllit* 

lchthyophtbaim ; (1'Andrada. (Fischaugcnsteln.) lchtbyophthahu et Albin ; W. 
Pyramidaler Kuphonspath ; M. Tesselit et Leucocj^klit ; Brewstor. Apo- 
klas;Br. (Oliin ^eolitbus lamellaris; Reuius.) Apophyilite; U. 

Var. 1. A. axf limpidos et albus. {Wwerhtlhr et 

Albinus (Albln; W.), pars Apophyllitae ax. albl. 

Coinp. ch. Apophjllitae ax. linipidi Andreasher- 
^ensis auctore Ranimelshergio: 51,33 c^nt, 
tcrrae siliceae, 25,86 calcariae, 4,9 Jialliy 1,28 
fluoris et quaedam aqnao copia (circiter 16 cent.) 
quam numeris nou definivit. (Pog^end. Ann., Vol. 
tXVill. 1846. p. 507.) 
Var» ?• A. ax. ruhellus, (^BlasBrother ax. A.) 
Var. 3« A. ax. luteus. {BrHunliqhgelber ax* A^) 
Var. 4. A. ax. viridis. {Gruner ax. A.) 

Oj^ahverites. (Oxabverlt ; Brewster.) 

4. KarniotoiiiiiSt (^reujftcitt s. ^armotomO 
Spec. 1. Harmotomns barytifer. 

Barjftischer Kreuzstein. 

Barytkreuzstein. Kreuzstein ; W. (Ollm Kreuicrystail.) Paratomer Kuphon- 
spath; M. Uamiotome ; H. Andreasbergollthe et AndnJolithe; Delamtf- 
therie. Ercinite, (Uerc^plt.) Pierw de croljf. 

Spec. 2. Harmotomns calcifer. 

Kalkhaltiger Kreuzstein. 

.Kalkkreuzstein. Kalkharmotom. Kaliharmotomp Phillipsit; Levy. Korma- 
Un;Br. Staurotyper Kupbonspath ; M. Gismondiue ex parte ; Beudant 
Zeagonit et Abrazit ex parte» Aricit (?) 

Harmotonius calcifer hihemlcus auctore Connello 
has partes ch. continet: 47,35 cent. terrae siliceae» 
21,8 t. arglllaceae, 4,85 calcariae, 5,55 lialil, 
3,7 natrl, 16,96 aquae. (Edinh. new philo», Journ., 
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Vol. XXXV. 1843. p. 375 sq.) Philllpsites, 

quem dicunt, Vesuvinus auctore Marig^naco: 

42,87 c. t. siliceae, 85,0 t. ar^illaceae, 9,2 kalii, 

7,97 calcarlae, 15,44 aquae. (Ann. de Cliim. et de 

Pli., 3Scr., VolXlV. 1845. p. 44.) Ad eandem 

varietatem, licet a Francisco de Kobell Gis- 

mendlni noniine insignitam, referenda est analjsis 

cheniica ab hoc scriptore instltuta, cujus summa 

haec est: 42,84 c. t. sillceae, 26,04 t. argillaceae, 

7,7 calcariae, 5,76 kalll, 17,66 aquae. (Erdm. 

Journ., Vol. XVlil. 1839. p. 105 sq.) 

uipp. i. Gismondinus. (Gumondin ; Marignac.') Ve- 

suvinus; auctore Marignaco ab Harmotomo 

caicifero diversus, his partibus chemlcls con- 

stat: 38,35 cent. terrae sliiceae, 29,01 t. ar- 

gillaceae, 13,95 calcariae, 2,79 kalii, 16,29 

aquae. (Ann. de Chim. etc, 3 Ser., Vol. XiV. 

1845. p. 47.) Quanquam autem chemica compo- 

sitione diversus, tanien speclel Harniotonil cal- 

clferi fortasse subjuogendus est. 

2. Exstat etiam lapis Vesuvlnus, eodem Glsmon- 

dlni nomlne ac slniul noniine Zeagonitae 

appellatus, sed multo majori daritle (dur. Quarzi) 

insignis nec ig^ne Ilquescens. HIc a Gismon- 

dlno supra nomlnato oninino dlversus, sed non 

satls cognltus. Utrum Zeagonltes {Zeago^ 

ntV) a Gismondio Ipso prlinuni slc nomlnatus, 

[Abrazit; Breislak)^ nec distlncte descriptus, 

ad ununi alterunive lapldem Gismondlni nomine 

insignltum pertineat necne, non liquet.*) 

3.Morvenlten {^Morvenit) Strontianensem Da- 

mourlus et Desclolzeaux ad Harmotomum 



*) Gismondius Zeagoniten describens (Leonh. Taschenb. f. Min. XI., p. 
164) duanim specierum crystallos respexisse videtur, quia Zeagonitae no- 
tas inesse refert, quae sibi repngnare videntur. Dicit enim, Zeagoniten 
duvitie Chalcedonium snperare, qua nota ab Harmotomo prorsus differt, 
eundemque acido nitrico in liquorem gelatinosnni solvi, qua nota cum 
Harmotomo cougruit. Ita Gismondius ipse coufusionis de Zeagonitae na- 
tura inter mineralogos ortae auctor fuisse piitandus est. 
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calciferoin pertinere opinantur, qnamyis majori 
terrae siliceae et miaori t. argillaceae copia ab 
. eo diiferat (Ann. deg mines, 4 Ser., T. IX. 
1846. p. 3a6 sqq.) 

5. '«'Faiijasites. (imafxt) 
Spec. 1. Fanjasites Brisgaviensis. 

Breisgauischer FaujasiU 

Faajasit; Damour. 

Var. 1. F. Br. albidus. {Weisser Br. F.) 

Comp. ch. Faujasitae Br. albidi aactore Damoa- 
rio: 49,36 cent. terrae siliceae, 16,77 t. argilla- 
ceae, 5,0 calcariae, 4,34 natri, 22,5 aqaae. (Pog- 
gend. Ann., VoL LVIII. 1843. p. 663 sqq.) 

Fdr. 8. F. Br. badins. (Brauner Br. F.) 

6. Ciiboieites. (^nboxcxt) 
Spec. 1. Cnboicites vnlgaris. 

Gemeiner Cuboicit. 

Chabazie ; Bosc d*Antic. Chabafiie;H. Chabasit. Schabasit; W. (Olim 
Warfelseolith ; W.) Cuboicit ; Weiss. Rhomboedrischer Kuphonspath ; M. 

Subsp. 1. Cuboicites vulg. calomorpbas.*) {Kalomorpher gem. 
CuboiciU) 

Var. 1. C. V. c. albidus. {Weisser h. g. C) 

Comp. cb. Cuboicitae Tulg-. calomorphi albidi Aussi- 
gensis aactore Rammelsbergio: 48,36 c. ter- 
rae siliceae, 18,61 t. argillaceae, 9,73 calcariae, 
2,56 kalii, 0,25 natri, 20,47 aquae. (Poggend. 
Ann., Vol. XLIX. 1840. p. 213 sq.) — Huc refe- 
renda est varietas a Berzelio Mesolin nomi- 
nata, paulo majorem natri copiam continens. 

Var. 2. C. v. c. rubellus. {Hellrother h. g. C.) 

Comp. ch. Cuboicitae yulg. calom. novae Scotiae 
colore carneo auctore Rammel sbergio: 52,14 
c. terrae siliceae, 19,14 t. argillaceae, 7,81 cal- 
cariae, 0,71 natri, 0,98 kalii, 19, 19 aquae. (Ram- 
melsb. Repert, H. II. 1845. p. 34.) 

Var. 3. C. v. c. flavus. {Gelber h, g. C.) 

Acadiulith ; Alger et Jackson. 

*) Propter crystallorum formas elegantes, nitidae sic dictus. 
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Haec varietas nova Scotlae aiictore Thonisone 
coniposita est ex 52^4 c tenrae sillceae, 12,4 t. 
ar^lllaceae, 11^6 calcariae, 2,4 oxydi ferrl, 21,6 
aqaae. (Lond. Edinb.fto. philos. Mag., Vol. XXII. 
1843. p. 192. Erdm, Journ., Vol. XXXL 1844. p. 
499 sq.) 
Subsp. 2. Coboicites vul^* phacoides. {Pkakoiducher gem. 
Cuboicit.) 

Phacoltthus. PhakoUtb; Br. 

Comp. ch. Phacolithl Leipensls Bohemiae auctore 
Rammelsber^io: 46,46 c. terrae sillceae, 21,45 
t. argillaceae, 10,45 calcariae, 1,29 kalil, 0,95 
natri, 19,4 aquae. (Poggend. Ann., Voi. LXII. 1-844. 
p. 149.) 

Spec. 2. Cnboicites Levyi. 

Levj/ischer Cubotcit. 

Levynus. Lev jn ; Brewster. Makrotjrp^r Kuphoospatb ; M. 

Spec. 3. Cnboicites Gmelini. 

Gmelinischer Cvboicit. 

Gmelinites. Gmclinit; Brewster. Heteromorpher Kuphonspath; M. Sarco< 
Itthe; Vauqaelln. SarkoUtfa. Hydrolithe; de Dr<(e. 

Var* 1. C. Gm. oligolcallnus. {piigokaliniucher Gm, C.) 

a. Albus. {WeisserJ) 

b. Rubellus. {Fleischrother.) 

Comp. ch. Cuboicitae Gmelini oli^okallni Glenar* 
uiensls auctore Rammelsber^lo: 46,398 c. 
terrae sillceae, 21,085 t. arglllaceae, 3^672 cal- 
cariae, 7,295 natrl, 1,604 kalll, 20,412 aquae. 
(Poggcnd. Ann., Vol. XLIX. 1840. p. 215 sqq.) 
Var. 2. C. Gm. pllokalinus. {PHokaliniBcher Gm. C.) 

Herscheltt; Lev^, 

Auctore Damourio compositus est ex 47,39 c. 
terrae slllceao, 20,9 t. arg^lllaceae , 0,38 calcarlae, 
8,33 natrl, 4,39 kalil, 17,84 aquae. (Ann. de Chim. 
et de Ph., 3. Scr., T. XV. 1845. p. 99.) 
Appendiar. Ledererites. {Ledererit.') Ad Cu- 
boiciten Gmellni pertlnere dlcltur. 
Spec. 4. Cnboicites Haydeni. 

Haydenischer Cuboicit. 

Ha^denit; Cleaveland. 
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Rhomboedro paulo obtaslore qQam ceterarum Cu- 
bofcitae spederum, colore fusce-flavo; auctore 
Delessio eompositus ex 49,5 c. terrae siliceae, 
23,5 t. ar^illaceae et oxjdi ferri (oxjdi ferri cir- 
citer 9 cent), 2,7 otlcarlae, 2,5 kalii, 21,0aquae. 
(Reirue seientif. et industr., T. XXV. p. 107. Milionet 
Reizet Aanuaire de Chimie etc. 1 847. p. 279 sq.) 

7. liaiimoittUegi. (fanmontit) 
Spec. 1. Laumontites fragilis. 

ZerbrechUcher Laumontit» 

Lomonit ; W. Diatomer Kuphongpath ; M. EutomieolfUi \ Br. LaamoRttte ; H. 

Var. 1. L. fr. lamellosus. (Bl&tiriger z. £.) 

Coinp. ch. Laumontitae fr. lamellosi auctoribus 

Delffsio et de Babo: 52,3 c. terrae siliceae, 

22,3 t. argillaceae, 12,0 calcariae, 14,2 aquae. 

(Peggend. Ann., Vol. LiX. 1843. p. 339.) 

Far. 2. L. fr. terreus. (Erdiger z. L.) 

Appendia;. Leonhardites (Leonhardit; Blum) nulla 

nota essentiali a Laumonlite* fra^ili dllfert. 

Angulus prisniatis = 96^ 30" dubius est, 

quia auctore Bluniio ipso ficri non poterat, 

ut crjstallos subtlliter metiretur. Auctore 

Delffsio ex 55,0 c. terrae slllceae, 24,36 

t. argillaceae, 10^5 calcariae, 12,3 aquae 

compositus est, quac composltlo tam prope 

ad compositionem Laumontitae fr. accedit, ut 

inter utrumque differentia essentialis non sit. 

(Loe. cit.p.336 sq. 339.) 

8. StUMtes. (^ttlMt.) 
Spec. 1. Stilbites monotomns. 

Monotomer Stilbit. 

BlatteneoHth ; W. Heulandit ; Brooke. EuBeoiUh ; Br. Hemiprismatischer 
Kuphoaspath ; M. Stilbite ex parte; H. 

Var. 1. St. m. albus. (Weisser m. St,) 

Huc referendus est Lincolnites. (Lincolnit; 
Hitchc6ck.) 
Var. 8. St. m. rubtcundus. (Rother m. St) 
Var. 3. St. m. badius. (Brauner m. St.) 



Digitized by 



Google 



172 Cl. IV. Minerftlia oxjdata. 

Appendijc. Beaamoutites. {Beaumontit; Levy.) Bal- 
timorensls. CompositioBe cliemica Stilbitae 
monotomo similis; sed prismatis quadratici 
formam h<ibcre dicitur, nisi forsitan prisma 
rectangnlum pro quadratlco babitum e8t« 
Auctore Delessio ex 64,^ c. terrae slll- 
ceae, 14,1 t. arg^illaceae, 4,8 calcariae, 1,7 
magnesiae, 1,2 oxydi ferri et 13,4 aquae 
compositus est. (Ann. de Chim. et de Ph., 3. 
Scr., T.IX. 1843. p. 385.) 

9* DeisiiiiiiiM* (^tmxn.) 
Spec. 1. Desminns entomns. 

Eutemer Desmin. 

StfHblzeoUth; W. Desmin;Br. Strabliger Stilbit. Prismatoidischer Kuphon- 
sputh; M. Stilbite ex parte; H. Stilbite et Hypostilbite ; Beudant. 

f^ar* 1. D. eut. albus. (Weisser eut, Degmin.) 

Desminus eutomus albus Fardensis (Hjpostilbites (?) ; 
Beud.) auctore Mdssio bas partes cbemicas con- 
tinet: 57,18 cent. terrae siliceae, 16,44 t. arg^il- 
laceae, 7,74 calcariae, 1,11 natri, 0,3^kalii, 17,79 
aquae. (Poggend. Ann., Vol. LV. 1842. p. 114.) 
Desminus eut. albus crjstallomorphus Fardensis 
auctore Delessio: 55,0 c. terrae siliceae, 16,7 
t ar^illaceae, 6^5 calcariae, 3,0 natri, 18,8 aquae. 
(Delesse, These sur renipl. de l'anal. ch. 1843. p. 14.) 

Far* 9. D. eut. rutilus. {Rother eut. Z>.) 
Var. 3. D. eut. flavus. {Geller eut. JD.) 

Desminus eut. flavus radlatus (falso strahliger 
Stilbit nominatus) e regione circa Christianiam si- 
tae auctore Miinstero compositus est ex 58,53 
c. terrae slliceae, 15,73 t. ar^illaceae, 7,02 cal- 
cariae, 3,07 alcalii cujusdam ac magnesiae, 0,5 
oxjdi ferri et 17,05 aquae. (Poggend. Ann., Vol. 
LXV. 1845. p. 297.) 

Var. 4. D. eut. badius. {Brauner eut. J9.) 
Appendijc. 1. Crocalites {Krokalit') Fassaensis Des- 

minus eutomos cum Quarao commixtus 

esse videtur. 
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2. Sphaerostilbitcs. (Sph<^rostUbite; 
Beud.) De»nino eutonio aflBnis, sed spe- 
cies diversa esse dicitur. 

10. «KplstUllUes. (€pxftimt) 
Spec. 1. Epistilbites desminoides. 

Desminoidischer Epistilbit. 

Eplstilbltj G» Rose. Epidesmfn ; Naumann. Diplogener Kuphonspath { M. 
Monophan ; Br. 

1 1 . Bre wgiter Itesi. (^xm fteri t.) 
Spec. 1. Brewsterites eutomas. 

Eutomer Brewsterit. 

Brewsterltj Brool^e. Diagonit; Br. Megalogoner Kuphonspatbj Haid. 

12. TliomsouUeis. (€l)0ntf0tut.) 
Spec. 1. Thomsonites entomus. 

Eutomer Thomsonit. 
Var. 1. Th. eut. vulgaris. (Gemeiner eut. I%.) 

Thomaonlt; Brooke. Triploklasj Br. Orthotomer Kufhonspath; M. 

(Natrl, quod contiuet, copia, auctoreBerzelio = 4,5.) 
Var. 2. Th. eut. electricns. (Elektrischer eut. Th.) 

Comptonites. Comptonlt; Brewster. Mesole; BerxelJttS. Perito- 
mer Kuplionspathj M. 

Conip. ch. Coniptonitae sic dictl, prope Kaaden in 
Boheniia reperti, auctore Rammelsberg^io: 38,73 
c. terrae sillccac, 30,84 t. argrillaceae, 13,42 cal- 
carlac, 3,85 natri, 0,54 kalii, 13,09 aquae. (Pog- 
gend. Ann., Vol. XLVI. 1839. p. 288.) 
Var. 3. Th. eut. Scoulerl. (Scouler^scher eut. Th.) 

Scottlerit; Thomsun jun. 

Forma globulorum, structura crjstallina fibrosa; 
paulo minori duritle, minori terrae argillaceae et 
aquae majorique natri (6 '/3 cent.) copia a duabus 
prioribus varietatibus differens. (Erdm. Journ., Voi. 
XXII. 1 841. p. 425.) 
^ppendiar. 1. Harringtonites (Harringtonit ; Thom^ 

son.) solida varietas Thonisonitae eutonii 

Scoulerl esse videtur. 
2. Mesolithus Hauensteinensis (Mesolith; 

Fuchs) auctore Haldingero^ Thoniso- 

nltes eutomns electrlcus est, Natrolitbum 
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eatomttm yalgarem tanquam nuclcum in- 
Tolyens. Cetera mineralia, qnibus no- 
men MesoliUii Imposituni cst, non satis 
explorata sunt. 
3. Zeolithus leYissimnsQetchtegterZeO' 
lith; Br,) Haidingero auctore Tliom- 
sonitae eutomo adnumerandus est. 

13. jflegiotypus* (IttefotijpO 
Spec. 1. Hesotypns vnlgaris. 

Gemeiner Meaotyp. 

FaseneoUth (inclus. r^adelzeolUh) et Mehlzeolith ^x parte; W. Skolezit; 
Fuchs. Mesolith ex parte. Kalkmesotjp. Harmophaner Kuphonspath; M. 
IVadelstein. Weissian. Mesotjpe ex paitei £U JSeedle»tone; Phill. 

Var. 1. M. V. crjstallomorplitts et fibrosus. {CrystaUi^ 
sirter et faseriger g* Jlf.) 

a. Albidus. (Weieser.) 

Comp. cfa. Mes4»t7pi Tttlgaris fibrosi albidi 
Niederkirchensis auctore Rieg^elio: 48^16 
c. terrae siliceae, 83,3 t. argillaceae, 14,5 
calcariae, 0,3 natri, 13,5 aquae. (Jahrb. f. 
pTakt.PhaTni., Vol. XIII. 1846. p. 1.) 

b. Flavidus. (Gelblicher.) 
C. Rubellus. {BlassrotherJ) 

Var. %. ]M. T. terreus. (Erdiger g. Jf.) 

Mehlzeolith (?) ex paite ; W. 

AppendtJT. 1. Caporclanites. {Caporcianit; Savi.} 
Toscanensis. Auctore Andersone com- 
positus ex 52,8 cent. terrae siliceae, 21,7 
t. argillaceae, 11,3 calcariae, 0,4 mag- 
nesiae, 1,1 kalii, 0,2 natri, 0,1 oxjdi 
ferri, 13,1 aquae. (Erdm. Journ., Vol. 
XXXI. 1844. p. 167.) 
% P u n a h 1 ] t e s. (Poonahlite ; Brooke.) Au- 
ctore C. 6. Gmellno 45,12 c. terrae 
siliceae, 30,44 t. ar^illaceae, 10,19 cal- 
cariae, 0,65 natri, 13,38 aquae contlnens. 
(Poggend. Ann., Vol. XLIX. 1840. p. 639.) 
8. Antrimolithus. {Antrimolith ; Thom- 
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soH,) Mlnori «alcariae copla et 4,1 cent. 
liaiii a prtoribtis dirardu^* 

14. MatrolUliiM. ' (nattoUti):) 
Spec. 1. Natroiithtis euchromaticQs.*) 

Etrchrofnatischer Natroliih. 

Prismatischer Kiiphonspatli ; M. Zeolith; Hausm. 

Subsp. 1. N. cuclir. vulgaris. (Gemeiner euchr. N.) 

JSatrolith; W. Katrummesot/p. Mesonth ex parte. Mesotjpe ex partei H. 

F4»r^ U N. e. v. crystalloiiiorplitts et fibrosus. (Cry^ 
stallitirter ct fastriger g. e* N.) 

a. Albidus. (JFei$8er.') 

b. Rubellus. {Blassrother,) 

c. Flavus. {Gelber.) 

Conip. ch. Natrolitht euchr. vul^arls fibrosi 
flavi Hdg-auensis auctore Riegelio: 48,05 
c. terrae siliceae, 25,8 t* arglllaceae, 15,75 
natri, 9,0 aquae, 2,1 oxydl ferri. (Erdm. 
Journ., Vol. XL. 1847. p. 317.) 
Var. 2. N. e. v. solidus. {Dichter g. e. N.) 
Var. 3. N. e. v. terreus. (Erdiger g. e. N) 

Mcblzeolith ex parte ; W. 

Subsp. 2. N. euchr. Bergmanni. * (Bergmannischer euchr. N) 

Bergmannjt. Spreustein ; W. Bergmannite ; H. 

Var. I. N. e. B. albidus. (Wei$%er B. e. N) 

Conip. ch. Bergmannitae sic dicti albidi ex sjenlte 
norwegico auctore Scheerero: 48,12 cent. ter- 
rae siliccae, 26,96 t. argillaceae, 0,69 calcarlae, 
14,23 natri, 0,22 pxjdi ferrl, 10,48 aquae. (Pog- 
gend. Ann., Vol. LXV. 1845. p. 278.) 

Var. 2. N. e. B. ravidus. (Hellgrauer B. e. N) 

Var. 3. N. e. B. rubellus. (Blassrother B. e. N) 

Conip. ch. auctore Scheerero: 47,97 c. t. sili- 
ceae, 26,66 t. argillaceae, 0,68 calcarlae, 14,07 
natrl, 0,73 oxjdi ferri, 9,77 aquae. (Loc cit.) 

Radiolithus. (Radiolith ; E$mark.) A Natroliifao euchr. 

Bergmanni fere nulla alia re quam 1,54 centesimis kalli, 



*) Propter nilidos, qnibns ornatiis pst, colores sic dictns, qni praecipue 
inter se juncti amoenam faciem praebent. 
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qoas In se conthiet, diversus, ceteris cum eo congruens. 
Auctore Scheercro compositus ex 48,38 c. t. sili- 
ceae, 26,4« t. argillaceae, 0,44 CAlcariae, 13,87 natrl, 
1,54 kalii, 9,42 aquae. (Loc. cit. p. 279.) 
Subsp. 3. *N. euchr. Lehunti. (Lehuntischer euchr. K) 

Lehnntites. Lehantit ; Thomson. 

(Auctore Thomsone 13,2 c. natri et 13,6 aquae 
in se continens.) 
Appendi^. Brevicites. (Brevicit; Berzelius.') Na- 
trolitho adnumerandus esse videtur. 

15. "i^Okeiiltegi. (®kenit) 

Spec. 1. Okenites aqnilonalis.*) 

Nordischer Okenit. 

Okenit ; y. Kobell. D>sk(asit; Arth. Connell. 

Comp. ch. Okenitae aqailonalis hibernici auctore 
Wtirthio: 54,88 c. t. siliceae, 26,15 calcariae, 
1,02 natri, 0,46 t. argillaceae, 17,94 aquae. 
(Poggcnd. Ann., Vol. LV. 1842. p. 114.) 

uippendiar ad ordinem Zeolithorum. 

1. Cluthalites. {Cluthalit; Thomaon.) 

Ex crjstallis prismaticfs indistinctis , inter se junctis constans, 
sed compositione chemica Analcimo affinis. Dumbartonensis 
Scotiae. 

2. Neurolithus. (Neurolith; Thomaon.) 
Nonnullis Zeolithorum generibns affinis. 

3. Galactites. (Galaktit?) 
Species dubia et obscura. 

4. Prasilithjis. (Praailith; Thomson.) 

Fibrosus, mollis, pondere specifico == 2,31, colore prasino; 
auctore Th. Thomsone compositus ex 38,55 cent. terrae si- 
liceae, 15,56 magnesiae, 5,65 t. argillaceae, 2,55 calcariae, 
14,90 oxydi ferrl, 1,50 oxjdi mangani, 18,0 aquae, quibus 
Thomsone oplnante circiter 3 cent. materiae cujusdam alca- 
linae accedunt. (Lond. and Edinb. philos. Mag., Vol. XXIL 1843. 
p. 193. Erdm. Journ., Vol. XXH. 1841. p. 435. VoL XXXI. 1844. 



*) Haec species non nisi in regionibns Europae et Americae septentrio- 
nalibus reperta est. 
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p. 500.) Scoticus. Cum ,,,Praseolitho^^ Erdmannl non confun- 
dendtts. Zeolithis non mlnus quam nonnulUs Amphibolitarum 
ophitoideorum g^eneribus affinis, sed quia minoris ponderis spe- 
cifici est et magnam aquae coplam imniixtam habet, Zeolitho- 
rum ordinl ma^^is co^atus. 



Ordo Xm. 
AROILLITAE. 

^rgillttf. 

(^Thonarttge Mineralien. Thone.) 

I. ARGILLITAE ALIPOIDEI/) 

sive 

CERAMITAE. 

sive 
^eramtte. 

A. CERAMITAE OPALOIDEI. 

epaio*Mf^t finamiU. 

(Porodini ex parte; Br») 
(Pond. sp. «= 1,45 — 2,8.) 

1. Allopliaues. (S^Viop^an.) 
Spec. 1. AUophafleg Tnlgaris. 

Gemeiner uillophan. 

Allophan ; Stromeyer. RieniMinit, Lamprochromatischer OpaUnaUophan ; M. 

Far. 1. A. V. albidus. {Weisaer gem. A,) 

Var. 8. A. v. cjaueus. {Himmelblauer g. A,) 

Var. 3. A. v. aeruginosus. {Spangraner g. A.) 

Var. 4. A. v. badius. (Hellbrauner g. A.) 

Spec. 2. AUophaneg SchrStteri. 

Schr6tter*8cher Allophan. 

SchrStterit. Untheilbarer OpalinaUophan ; ScUrfitter. 



*) I. c. tactu non pingne»$ epitheton ex vocabulo graeco dUMii pin- 
guedine carens, formatuin. 

Glocfcer, S^nopsl»- 19 
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Vtir. 1. A. ^w ^ftlKalbfdtoS. iW^msBlicher Schr. ^.) 

9. Allptteg.*) (^lipitO 
Spec. 1. Alipites Sclimidtii. 

Schmidtischer Alipit. 

„Plmellt«; C. Schmidt. 

Pondere spec. = 1,458, colore Chr jsoprasii , la- 
ctu non pinguis, labiis adhaerens; auctore Ca- 
rolo Sc1iilli4ti« €Ofi]|positus ex 54,63 cent. ter- 
rae siliceae, 3^66 oxydi nicoli, 5,89 ma^nesiae, 
1,18 o^fcycfcti ittA^ 6^ tw argillaceae, 0,16 cal- 
cariae, 5,23 aqnae. (Poggcnd. Ann., Vol. LXl. 1844. 
p. 388. Erdm. Journ., Vol. XXXIV. 1846. p. 494.) 

3. IJiigliwarltegi. (IHngtiniatttO 
Spec. 1. Unghwarite^ 1iydrop1tan«8. 

Hydrophaner Unghwarit» 

ChloTopal ; Bernbaffdt et »r&<i'd«B. 

Ex Opalo eudiaclasto transmutatione quadam ortus. 

4. Wolelioiigieoltegi. (Wf^ii^owML) 
Spec 1. Wolchonscoites FemensiS. 

Permischer Wolchdnsh^t. 

Wolchonskoit ; KammeTer, Chromophanus virtdis ; Br. 

Comp. ch. auctore H^ersteno: 37,0 cent. tcrrae 
siliceae, 17,9 oxydi chromii, 10,4 oxydi ferri, 
6,4 t. argillaceae, 1,9 magnesiae, 1,6 oxjdi man- 
gani, 1,0 ox^jJi pliimhi, 21,8 aqvae. (to^^enL 
Ann., Vol. XL VII. 1839. p. 489 »q.) 

5. CAialeostaetltegi.*'') (^upfrtftnta s. 'Cljalkoftaktit) 
Spec. 1. Chalcostactites ynlgaris. 

Gemeiner Kupfersinter. 

Kupfergrun ; W. Kupfergriin et Kteselkupfer; John. Kupferkiesel. Kiesel- 
malachft ; Hkusm. «ersgrfih. Kupfergilicjit. Kieselkupferhydrat. Kapfer- 
hydrophan. Euchromatischer Opalinallophan ; M. Chalcophanus viridis; 
Br» Cuivre hydrosiliceux ; H. Chrvsocole ; Beiid, Chrysocolla veterum 
ex parte. Chrysocoll» nativa; SdiWenkfeldt. 



*) Hoc nomiBe (formato ex akinvig) tinam earirm notarum hujus substan- 
tiae significare vohii, quibus a Pimelite silesiaco, ctini quo confusa est, 
prorsus distinguitur. 

♦*) Nomen compositUm ex r«^xo?, cnpnim, et <rr«xr<)?, stiHans, stillando 
nascens. 



Digitized by 



Google 



Orao Xiii. ArgUUta^, 170 

Far* 1. Ch, y, «^jtueu^. {HmmeUdauer gem. K.) 
Var. % Gh. v. a«nigfiiosiis. {Spangruner gem. K.) 

Chalcostactites vulgaris aeraginosus Franclinensis 
(New Jersey) auctore Beckio continet: 40,0 cent. 
terrae E^Hceae, 42 fi oxydi cupri, 1,4 oxydi ferri, 
16,0 aquae. (ISiliiman umeric. Joum., Vol. XXXVI. 
1839. p. I.Il.) Cli^lco^ctit^s Yiiig» aerug. Sirdms- 
heienensis Xorwegiae s^cU}fe B^^kecr^ro: 35,14 
c. t. siliceae, 43,07 oxjdi cupri, 1,09 oxjdi ferrl, 
terrae argi&eeae, calcari^e et i^alii, 20,36 aquae. 
(Poggend. Ann., yol. LXV. 1846. p. 289.) 

Huc referendus est lapis hercynius a Zincke- 
nio Malachitkiesel nominatus. 
Var. 3. Ch. V. hypochlorus. (Gelblichgruner g. K.) 

EisenkupfergrQn. Eisenschussiges Kujpreigrun ex parte; W. 

uipptmdi^. h Kftpf^rhlau^ Br,. Lapis solidus ba- 
densis, Qialcostactitiie vulg^ari proxime 
affinis, sed majori pondere specifico 
j(^== 8,5) distinctus. — Kupferhlau; 
Q, Rose^ Lapis opaloides Uralensis- co- 
Ip/.e lasurio, acidum carbonicum conti- 
^e^s.. Aii altcir ab altero diversus sit, 
4)Haerendum est« 

2. Gjra9idi ViCsuviiM) a Johnio noniine Kie- 
selsalzkupfer ^ellati, Chalcostacti- 
tae yiilg^ari habitu similes esse dicuntur. 
(Leonh. n. Jabrb.f. Min. 1846. p. 66 sq-) 

3. Beaumontites. {Beaumontit; C. J. 
Jackson. Native crenated Hydrosilicatc 
of Copper.) Dubia specics, non satis 
explorata. 

6. llllogicliliiiis. (|ltH0fd)tn.) 
Spec. 1. Hiloscliinas serbicns. 

SerbiscJier MiloscJiin» 

Mlloschin ; v. Hcrder. Serblan ; Br* Chromophanus caeruleas ; Br. 

Comp. ch. auctore Kersteno: 45,0 cent. terrae 
argillaceae, W,3 t. siliceae, 3,6 oxydi chromii, 

1« * 
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0,3 calcarlae, 0,« mafrncslae, «3,3 aqiiae. (Pog- 
gend. Ann., Vol. XLVII. 1839. p. 485 tq.) 

B. CERAMITAE TERREI. 

(Pond.ap. = 1,0 — 2,2.) 

7. :Poreellana. (^ffioKitUntx^t.) 
Spec. 1. Porcellana lenis. 

Milde Porzellanerde. 

PoKcllwicrde; W. Kaolin ex partc ; Hausm. Fddspath di^conpostf ou Kao- 
liD ; H. Porcelain- Claj ; Phill. 

Haec species Forchhaiiiniero auctore certis ra- 
tionibus chemicis composita est. Al^Si^-f^H* ^"^" 
tas ejus analyses chemicas Forchhamme- 
rus, Alex. Brongniartus, Malaguti et Ae, 
Wolffius nuper protulerunt. (ArehiTcg du Mus. 
a'hi»t. nat., T. L p.243 sqq. Erdni. Journ,, VoI.XVIL 
1839. p. 1 18 sq. Vol. XXXL 1844. p. 129 sqq. Pog- 
gend. Ann., VoL LX. 1843. p. 89 sqq.) Porcellana 
lenis Anensis auctore Ae. Wollfio ex 48,49 c. 
tenae siHceae, 37,88 t. arg^illaceae , 13,58 aquae, 
0,18 calcariae cum acido carbonico composita 
est. (Erdm. Joum., VoL XXXIV. 1845. p. 231.) — 
A nonnuUis recentioribus scriptoribus Porzellana 
lenis cum Arg-illa yulgari et Lithomarga vnlgarl 
Gonfusa est. 

8. 'i^Alenrltes.'') (^Unrit) 
Spec. 1. Alenrites tenenimns. 

Feiner Aleurit. 
Fittr. 1. A. t. vulgaris. (Gemeiner /. A.) 

KieBclmehl. InfusoricneTde. 

a. A. t. V. albus. (Wetaser g. /. A,) • 
Comp. ch. Aleuritae ten. vulgaris alb! Ebs- 
(iorfensis auoto^e WiggetBio: 96,85 c. 
terrae siliceae, 3,15 aquae cum exl^is ter- 
rae argillaceae et oxjdi ferri partlculis. 



♦) Nomen formatum cx HXiVQOPy farinaf naturam hujns speciei farinae 
similem aigniflcansr 
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(Gdtting, gel. Ani. 1838. p. 129 et 1065.) In 
alia Aleuritae ten. vulgaris albi varietatc 
Uuieensi Lapponiae auctore Traillio prae- 
ter 71,13 c. terrae siliceae, 5,31 t. argilla- 
ceae et 0,15 oxydi ferri etiam 22,0 partium 
continentttr, quae a corporibus. organicis ori- 
ginem ducunt. (L^Institut, T. IX. 1841. p. 
336.) 
b. A. t. V. ravus. (Grauer g. /• J.) 
Var. & A. t. Fiorensis. {Fiorischer /. A.) 

Bergniehl ; Haasm. Mountain - Meal ; Pbill. 

Pottdere spec. majori (= 1,37); ex 79 c. terrae' 
sillceae, 5 t. ar^illaceae, 3 oxjdi ferri, 12 aquao 
compositus. Klapr. 
Far. 3. A. t. polyhydruj;. {Polyhydriicher /. A.) 

Kieselguhr; Klaproth. 

Ex 72,0 c. terrae siliceae, 2,5 t. argillaceae, 2,5 
oxydl ferri, 21,0 aquae compositus. Klapr. 

Appendijp. Farina fossilis chinensls, ab Aleurlte 
tenerrimo diversa, auclorc Payeno his par- 
tlbus constat : 50,6 ceni. terrae siliceae, 26,5 
t. arglllaceae, 9,1 ma^esiae, 0,6 calcarlae 
cum oxjdo ferri, et 13,2 aquae, inclusis par- 
tlculis, quas dicunt, org-anlcis. (Erdm. Journ., 
Vol. XXVI. 1842. p. 42 sqq.) 

Annotatio. AieuriteB tenerrimus ct quac proximc tequun- 
tur mineralia homogenia majorcm vcl mino- 
rcm testarum infusoriorum copiam in se con- 
tincnt, quae in ipsorum substantiam commu- 
tata sunt. Nihilominus in mineralium sjstcma 
recipienda sunt nec minori jurc quam v. c. 
Calcites concharum formis pracditus vel alii 
lapides qui organicorum corporum formas cx- 
hibcnt. Non enim hic agitur dc forma sive 
de petrefactis, quae dicunt^ sed dc substan- 
tia, ct nihil attinct qualis sit lapidis cujus- 
dam^ aciystalli forma, dummodo cjus substan^ 
tia homogenia sit ct pcculiaris. Ac tantum 
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abestj Ht itti^li^a ilia, de quibuB sermo est, 
ad QHafsKi g^entts ^ertineant, cui a nonnulUs 
adsl^if ta siml, nC <ota natura a Quarzo diffe- 
rant, quia terra silicea habitu quodam pecu- 
liari ifi iis cdnspicua et cum aqua aliisque 
materiis commixta est. 

9. "i^TrtpolUtiM* (^rtpelO 

Spec. 1. Tripolinns poliens. 

Polirender TripeL 
Var, 1. l*r. p. vulgaris. {Gemeiner />. Tr.) 

Tripel ; W. Polirtripel. Trlpoleenne ; Marcel de Setrcs. Ther- 
inantlde tdpoltfenne ; H. TripoH;Philf. Terra Tripolitana. 

a. Tr. p. r. atypotus. (Derber g. p. Tr.) 
a. Albidas. 

fi. Rayidns. 
y. Flavidtts». 
^ Diversae materiae cum Tripolino pol. vulg", 

atjpoto a nonnaltis oonfasae sunt. 

b. Tr. p. V. pulvereus* {Staubartiger g. p. Tr,) 
Tripolinus p. vulgaris pulvereus (Tripo- 
leenne) ad ripani fluvil Bartae In reg^ione 
cirea Crojselles repertus, auctore Marc. 
de Serres conipositus est ex 90,00 c. 
terrae siliceae, 6,0 t. argillaceae, 3,0 cal- 
cariae, 1,0 magnesiae et 1,1 oxjdnli ferri. 
(Erdm. Journ., Vol. XXVI. 1842. p. 57.) 

Var. 2. Tr. p. fissilis. (DUnnschiefriger p. 2V.) 

Polirschiefer ; W. Tripelschicfer. Infusorientripel. Infusorien- 
schiefer. Silbdrttipef. Schiste tripoleen ; H. Poiishing Slate ; 
Phill. 

jlppendtjc. 1. Scbistus nomine Saugschiefer (Saug^ 
kietel) notus, varietas indarata Tripolini 
polientis fissilis esse videtur. 
«. DjsodiIaS4 {Dysodil Stinhhokle.) Schi- 
stos ex tenuissimis laminis constans, Tri- 
polino pol. fissili comparandus, multo bi- 
tumine mixtus, quo factum est, at Li- 
thantbrax orphnioconius habitus sit. Huic 
schisto oonmdem, quae in Tripolino pol. 
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fisslli coniii^ei^ur , g^^vdiii ifirmgoi^iorum 
testas iDease EhrenbergiHs docuit. 
Auctore Delessio Oysodilus Glimba- 
cbensis exoepto bitumine ex 3^,33 c. ter- 
rae siliceae, 22,03 t. ar^illaceae et 24,23 
oxydi ferri constat. (Delesse, These sur 
Panal. eh. etc. 1843. p. I.) 

10. '('CfiptoUtliiM.*) (|llelifd)tefer s. ItaptaUtl).) 
Spec. 1. Captolithiis Parisiensis. 

Parisci^ Klehschiefer. 

Klebschiefer; W. i^rgUe feuilletd happante. Adhesive Slatc; Phill. 

C. CERAMITAB SQUDI NOJ^ UPA1.0IDEI. 

Appendicis instar ad tribum Ceramitarum. 

Pi(t)te «ld)t 0|ialttrtifle iRerttmtte. 

<Pond. sp. = 2,0 — 2,8.) 

Lapides acrystalli adspectu liomog-enil, qui simplicium mincralium 

faclem prae se ferunt; quorum si qui non siuiplices habendi sint, eos 

intimis partibus mechanice ita permixtos atque confusos esse necesse 

est, ut mixtio non dignoscatur. Igitur specles dubiae. Male autem 

interdum uno nomiue, v. c. nominjbus Ardesiae et Ceramolithi di- 

versi lapides significantur, quoruni alii simpliccs alii mechanice com- 

positi sunt. 

AA. Ceramitae solidi nec opaloidei nec schisti. 

Dichte nicht schiefrige^ nicht opalaftige Keramite, 

1. *Ostracltes.**) (©ftradt s. /euertljon.) 

I^atarUchcT gebrannter Thon. 

Lapis homogenius, ab Argilla et Ampclite vulgari longe 
diversas, quamvis ex alterutro igne ortus. 
Appendia^. Pllnthltes. (Plinthit; Thomson.) Ostraci- 
tae simillimus. 



*) Nomen formatum ex ^&nj(o, celeriUr imhibo, significans, hoc lapide 
aquam celeriter imbibi. 

♦♦) Nomen ex vocabulo graeco 6<fTQ(ixou, argilla usta, formatiim. ^o- 
tus etiam Graecis erat iapis quidam, oVf(>«xiT^? //do? ?T' .w «nnro 
Veltheimius o« sepiae significari voluit, quae 1«^«»-^^«***; Vr^or^H in- 
banda esse vidctur, quia os sepiae alio nomine <Sn^ior apw^ ^raecos 
signitum fuisse coustat. 
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% *TertiimUams. (ZtnMitlf.) 

S&ehsische Wundererde. Eisensteiomark ; Br. Verb&rtetei Stelnmark ex par- 
te; W. Terra miraculosa Sas.oniae. Argile Lithomarge Tiolac^e; H. 

3. 4(]iratroceramltes« (Vatr^knamtt s. |lfettenftemO 

Pipe-Stone; Thomson. 

4. ^Ceramollthiisi* (^eraitt0lU(f s« ^(r^nflteinO 

Thonsteln ; W. Eiseiithon ex parte. (Olim verhdrteter Thon.) 

Haud raro diversa mineralia cam Ceramolitho confundantur. 
Lapis quidam pro Ceramolitho babitus, In regione circa 
Misenam repertus, auctore Scbafhjiutllo compositus est 
ex 76,45 c. tcrrae slliceae, 14,88 t. ar^illaceae, 6,60 
kalii, 0,90 oxydi ferri ac man^ani, et 0,93 aquae. (Wob- 
ler u. Lieb. Ano. d. Chem., Vol. LL 1844. p. 258.) An hlc 
v^re Ceramolithus sit, quaeritur. — Quamquam Orthocla- 
sius djschoneutus vul^aris solidus solutione quadam Ita 
tnmiutatur, ut dufilie immlnuta Ceramolitho similis sit at- 
que ctiani transire in eum videatur, tanien adhuc non com* 
probatum est, omnem Ceramolithum soiuto Orthoclasio or- 
tuni esse. 

Appendia;. Ceramolitho aflines snnt: i) Wacke et £t- 
tenthon ex parte; W., quorum maxinia 
pars saxa mechanice mixta esse videntur. 
9) S c r 1 1! t h u s. (SkoriUth ; nomson.) 

BB. Ceramitae solidi sebisti. 

Schieferige dichte Keramite. 

5. "^Ardeisla.. {^kon^tUx.) 

Var. 1. Ardesia vul^aris. (Gemeiner Thonschie/er.) 

Thonschicfer; W. Schiste argileux. Phylladc ; Brongnlart Ar^ 
doise. Argilla schistus. (Schiefersteln.) Bombit; Bournon. (?) 

Ardesia vulgaris Prag^ensis auctore Pleisch- 
lio has partes chemioas continet: 67,50 cent. 
terrae sillceae, 15,89 t. arglUaceae, 3,67 niagnc- 
siae, ?,24 calcariae, 1,23 kalii, 5,85 oxydi 
ferri, 2,11 nalri, 0,3 terrae strontiae, 0,08 
oxydi man^ani. (Erdm. Journ., Vol. XXXI. 1844. 
p. 45 sqq.) 

Plurlroi inveniuntiir schlsti eodem Ardesiae 
nominc appeUatl, sed heteroe^enli , a vera Ar- 
desiti vulgarl diversl. 
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Var. t. Ardesia cos, {WemehUfer,) 

WetMchiefer; W. Schlftte noraouUire ; U. HovaculU^. Novacu- 
laris. 

0. ^AmpelUesa (^titpelit) 

Var. 1. Ampelites anthracodes. {Kohliger Ampelit.') 

Alaunschlefer ; W. Vitriolschiefer es parte. Schiste alunif«>re; H.' 
Amptfllte alumlneux ; Brochant. Schistu8'carbonariuB. 

Comp* cb* Ampelitae anthracodis Bomholmensis 
auctore Forchbamniero: 59,86 c. terrae si- 
liceae, 15,89 t. argillaceae, 1,68 magnesiae, 
0,99 calcariae, 3,72 kalii cum exigua natri par- 
ticula, 8,65 carbonis, 0,82 sulphuris, 0,50 oxjdi 
ferri, 6,90 aquae. (Erdm. Journ., Vol. XXXVI. 
1845. p. 397.) 

Appendijc. Schistus g^raphicus. (Zeichen- 
Bchie/er. Schwarze Kreide. Schiite 
graphique; H. AmfeiiU graphique; 
Brochant. Melanterite.) Ex argilla 
et Graphite intime inter se mixtis 
ortus esse videtur. 
Var. 2* Ampelites bituminosus. (Bituminoeer Ampelii.') 

BFandschlefer ; W, Schiste bituminifisre ; H» Bitnminovs Shale ; 
PhiU. 

Var. 8* Ampelites Tulgaris* {Gemeiner Ampelit,} 

Schieferthon ; W. Krlkuter«chlefer ; Br. Kohienschiefer ex parte. 
Argiie feuiilet<fe ; H. Argile schisteuse ; Broch. Phjtoschistus» 
SlateClay;PhiU. 

IL ARGILLITAE PINGUES, 

sive 
PIOLITHL*) 

/Mi^t Sl)ane 

sive 

Piciitl^t. 

(Talkihone. Porodini ex parie ; Br,) 

A. PIOLITHI LEVIORES. 

(ti^xtxt yt0Ut|)(. 

(Pond. spec. = 1^6 — 2^4; Lithomargae = 2,3 — 2,5.) 

1. ArglUao (€(ronO 



*) Nomen ex voc. niog, qdepsy et XiO^ogy lapis compositum. 
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Spec. 1. ArgiUa Tntg^im. 
Gemeiner Tkm. 

Var. 1. A. V. plasUca. {Plastkch^r gem^ TA*) 

Tfipferthon ; W. Pfeife»thon, Porzellanthon et Tflpferthon ; Hausm. 
Argiie glaise; H. Argiie pla8ti<)ae. Potter's Ciay et Pipe 
Cla.v;PhilU 

Var. 8. A. v. ferrug-inea. (Bunter gem. 7%.) 

Bunter Thon ; W. (Laterit?) 

Lutiiiii. (Lehm. Letten. Loam.) Argilla vulgaris par- 
ticulis Hjdrosideritae vulg^arls ochrei aliisque materlis 
inqoinata. 
Spec. %. Argilla cimolia. 

Cimolischer Thon. 

Cimolit; Klaproth« KifJnaUa; l>Io8c. Creta cimoiia; Plin. 

(Compositione chemica 5,5 centesimis kalii, quas 

!n se continet, distinctus.) 
u4ppendi.v. 1. Catlinites. (Catlinit; Jachson. Indi- 
acher Pfei/enthon,) Argillae vulgari af- 
flnis; auctore Jacksone compositus ex 
48,8 c. terrae siliceae, 28,2 t. argilla- 
ceae, 6,0 niagnesiae, 5,0 oxjdi ferri, 
0,6 oxydi mangani, 8,4 aquae. (Silli- 
man, amerie. Joum., Vol. XXXV. 1839. 
p. 388.) 
2. Sinopites. {Sinopit; Hausm. Sinopi- 
9che Erde; Klapr. 2tva)mg;{^) Tlicophr.) 
Plinthochromus; et Argillitae vulgari fcr- 
rugineae et Bolo similis. 

2. *aieUiiltes.*) (mbtttft.) 
Spec. 1. Helinites pictomm. 

Fdrbende Gelberde. 

Gelberde ; W. Ai^ile ocreuse jaune ; H. 

3. "i^liroiitroiiltese (Hontconit.) 

Spec. 1. Nontronites bydropbanes. 

Hydrophaner Nontronit. 

riontronit; Berthier. 



*) Nomen formatum ex vocabulo gr. f^irihvog s. /utjXiyosi&i^gy colorc flavo 
iit malorum cyduuiorum. 
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Spec. 1. Bolus medicinalis.*) 

Medieineller Bolus. 

Bol ; W. Bolarerde. LemnlBclie Erde ex parte. Siegelerde. Terra siglllata 
ex parte. Terra miracalosa* Argile bolaire. Bole de Sinopis ; Beud. 
Bol ; Phill. 

Var, 1. B. m. badius. {Brauner med, B,} 
Var. 8. B. m. rutilns. {Rother med. B.) 

Erinites (Erinit; Thoms.) ad Bolum med. ruti- 
lum referendus esse videtur. 
Var, 3. B* m. luteus. {Isabell^elher med. J?.) 
Appendiar. 1. Sphragites. {Sphragit ; Karsten. A^fi- 
vla 0(p^aytg Graecorum. Terra Lemoia et 
sigillata ex parte.) Om^ino diversus a Bolo 
medicinali, sed nondum omnibus notis co- 
gnitns. 
% Terra qnaedam rosca, Bolo medicinali 
proxime affinis {Bol von Stolpen)^ in Ba- 
salte Stolpens! reperta, auctore Ram- 
melsbergio ex 4&,9 €• terrae sBiceae, 
S^yl t. argillaceae, 3)9 calcariae^ 25,8 
aquae et perexlguis magnesiae et oxjdi 
feiri particulis mixta est. (Poggend. Ann., 
Vol.XLVII.1839.p. 180.) 

3. Ochranus. {Ochran;Br.) Orawiczen- 
sis; Bolo medicinali quidem simillimus, 
sed majori pondere specifico et composi- 
tione chemica distinctus. Auctore Ker- 
steno compositus est ex 43,0 c. terrae 
argillaceae, 31,31 \. siliceae, 1,2 oxjdi 
ferri et 21,0 aquae. 

4. Rhodalites. {Rhodalit ; Thoma.) Prae- 
cipue multo minori tmae argiUaceae co- 
pia insignis. 

5. Sideroboltts. {Siderodol; Br.) Ma- 
jori ponderc specifico distmctns, ceteris 
notis Bolo medicinall aequaiis. 



*) Propter mnltipliGem hujus speciei usum in medicina sic dictus. 
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6. Fettbol; Freiesleben. (Bol ui ferricui ; Br. j 
Maximam oxydi fcrri copiam contineDS. 

7. Chalilithus. (ChaliUth; Thom$.) Bolo 
medicinali similis essc dicitur. 

6* *Oroploii.*) (pttsftiU.) 
Spec. 1. Oropion graphicnm. 

Schreibende Bergseife* 

Bergseife ; W. (Bockseife.) Savon de montagne ; Beud. 

Var. 1. 0. gt. piceum. {Schwarze 8chr* B.) 
Var. 2. 0. gt. fuscum. (SchwdrzUchbraune B.) 

6. *Smectltes.**) (1»alkererlr^ s. ^mektit) 
Spec. 1. Smectites fragilis. 

Zerhrechliche Walhererde. 

^Valkererde ; W. Walkthon ; Hausm. Argile smectique ; H. Futler^s Eartb ; 
Phill« Terra fullonum. 

Var. 1. Sm. fr. ravidus. (GrilnUchgraue z, W.) 
Var* 2. Sm. fr. subFiridi^. (GelbUchgrUne z. W,) 

Singulae hujus varietatis partes oxjrdo ferri lij- 

drato maculatae snnt. 

7. "^Cliloropliaeltes. (Cijl^ropi^aitO 
Spec. 1. Cbloropbaeites polysidems. 

Polysiderischer Chlorophdit. 

Chiorophait; Maccuiioch. Ghloropliacit. (Sideroklept?) 

Comp. ch. Chlorophaeitae pol jsideri ex insula Su- 
dcroe Fardensi auctore Forchhammero: 32,85 
cent. terrae siliceae, 21,56 oxydull ferri, 3,44 
magneslae, 42,15 aquae. (Erdm.Journ., Vol.XXX. 
1843. p. 399.) 

8. '«'Pliisiatesi. (|linguitO 
Spec. 1. Pingaites fragilis. 

ZerbrechUcher Pinguit, 

Pinguit ; Br. Sialus ferricus ; Br. 

9. '«'Plinelltes. (|limelitO 

Spec 1. Pimelites silesiacns. 

Schlesischer Pimelit. 

Pimelit ; Karsten. 

*) Nomen compositum ex SQogy mons^ et nXoyy adeps s. pinguetudo. 
**) JSfitixjg (Saiectis) aqud veteres Graecos vocabatur terra quaedam, 
quae purgandis paunis inserviebat. 
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Appendir. R a z o u m o f f s k 1 n u s* {Raxoumofftkin ; John.} 
Parom cogniios. Una cum Pimelite silesiaco 
repertos, sed compositione cbemica et lia- 
bitn ab eo dlversus. 

10. "i^lMlalthaeltes. (fiHalthacit) 
Spec. 1. Haltbacites Lobaviensis. 

L6bmnscher Malihacit. 

Malthacit ; Br. Sialus aluminicus ; Br. 

11* "i^IIalloylteis. (MaU^xt) 
Spec. 1. Halloyites bydropbanes. 

Hydrophaner HdUoyit. 

Halloysit ; Berthier. Galapektit ; Br. 

Appendijc. 1. Gummites. (Gummit; Br.) Mul to mi- 
nori terrae siliceae (iS^O) majorique t. 
argiUaceae (44,3^ et aquae (40,5) copia 
ab Hallojite hjdropbane, cui similis est, 
differt. 

8. L e n z i n u s. {Lenxin ; John.) Eiflensis. 

3. Severites. (Severit ; Brooke. Lenzi^ 
nit; Leon-Du/our.) Prope St. Sevfcre 
in Gallia repertns. 

18. "i^Collyrltes. (liottQrit.) 
Spec. 1. CoUyrites hydropbanes. 

Hydrophaner KollyriU 

Koliyrit; KarsCen. AlamiDe hydrati^e silielftie; Lcliiivre. SUidfeioat Hj- 
drate of Alumina; Pbill. 

Appendijc. Scarbroites. {Scarlroit; Vemon.) Pa- 
rum co^itus. Tbomsone auctore acrj- 
stallus, solidus. 

13. ^Alumoealeltes* (^lum^raUit) 
Spec. 1. Alnmocalcites opaloides. 

Opaloidischer Alumocalcit. 

Aiumocalcit 8. Catharites alumocalcarius ; Br. 

14. '^SmeUteso'') {SSmtixt) 
Spec. 1. Smelites bnngaricns. 

Ungarischer Smelit. 
*) Nomen fonnatum ex voc. <r/uijlfi, sapo. 
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A me 4esGrip(fcu6 in Erdm. Joi^ra., VoU XXXIV. 1845. 
p.39tq. Se€aii4om. analjsiii ab Oswaldo insti- 
tiitan coap«situs ex 50,0 c. terrae siliceae, 32,0 
t. arg^Ulaceae, 8,1 natri, 8,0 oxydi ferri, 13,0 
aquae. (Loc. cit.) Strati instar Tracbjtae insi- 
dens in regione Telkibanjeosi Hun^ariae repertus. 

15. SeploUthus.'') (^mfd^m s. SSjtffi^iti).) 
Spec. 1. Sepiolitbns teaax. 

Zdher Meerschaum. 

Meerschaum ; W. Mjrzer. In Turcia: Kilkert s. KefekH. (Kefekillith ?) 

Sepiolithus tenax Tbebalcus, 0x3^ do ferri nieclia- 
nice imniixto rutilus factus, auctore Francisco 
de Kohell ha3 partes continet: 4@,0 c. terrae 
siiiceae, 80,06 ma^nesiae, 18,4 oxjdi ferri non 
ad y.eram lapidis indolem pertinentis, et 19,6 aquae. 
(Erdm. Journ., Vol. XXVIII. 1843. p. 482.) 

Aphrodites (Jphrodit; Dr. Berlin), Taber- 

^ensis est varietas Sepiolithi tenacis, minorem 

a^uae copiam coatinens. (Berzelius Jahresber., Jahrg. 

XXI. I84I.p. 170.) 

jippendtjp. Quincjtes. {Quincit; Berthier,) Incerti 

generis, sed chcniica natura Sepiolitho af- 

finis. 

16. ^Dermatltes* (P^matU.) 
Spec 1. Bennatites saxMictts. 

Sdchstscher Dertnaiit. 

'Dermatin; Br. (Getropfter Serpentin; Gelpke. Serpentlnsinter; Ficinus.) 

17. "^CeroUtlius. (Cerolitl)0 

Spec. 1. CeroUthns dysdiaclastns. 

DysdiaiklaHischer CeroUfh. 

Gjmnit; Thomson.**) 

Colore pallide - i^urantiaco. Cimip. ch. Cerolithi 
djsdiaclasti Baltimwrensis auctore Thomsone: 

*) Graecum Tocabnhim <srinioy primum os sepiae, deiiide ,, spumam nia- 
rinam*< significabat, quo nomine aut nihil atiiid quam os sepiae ipsum 
appellabatur, aut alia quaedam substantia cum eo confusa. Inde forma- 
tum est nomen Sepiolithus sive lapis, quem spumam marinam vocant. 

*♦) Thomson huic speciei nomen Gymniies dedit, quoniam in coliibus 
nudis (the bare hiils) prope Baltimore reperta est. (!) 
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40,M «eiit. lerrae «fficeae^ 3A^ magiiesiae, 1^6 
4. «vg^Blaceae, O^ calcarlae, 21,6 aquae. (Lond. 
Edinb. etc. philos. Mag., 3. Ser., Vol. XXII. 1843. p. 
Idl. Erdm. Jouni., Vol. XXXI. 1844. p. 497. 8q.) 

Spec. s. Cerolitlms fragilis. 

Zerbrechlicher CerolUh» 

KerolUh;Br. CeroUth, (Wachsstein.) HydrosUicit; Kuh. 

Var. 1. C. fr. cereus. (WachsgeUer z, C) 
Var. 2. C. fr. subviridis. {Blasagruner z. C.) 
Var. 3. C. fr. albus. {Weiaaer z. C) 

Cerolithus fr. albus Zoblltzensis auctore Mellin- 
g^io continet: 47,12 c. terrae ailiceae , 36,12 nia- 
g>nesiae, 296? t. ai^iUaceae, 2,92 oxjduli ferri et 
11,5 aqnae. (Rammelsb. Repiert., H.L 1843. p. 79.) 
Cerolfthus fr. auctore Belesslo: 53,5 terrae si- 
Kceac, 28^*6 magnedat^, 0,9 t. ar^illaceae et oxjdi 
ferri , 16,4 aquae. '(l>elesse, th^se sur rempl. de 
ranal. ch. etc. p. 20.) Cerolithus fr. silesiacus au- 
ctore 0. B. Kuhnio: 46,96 c. terrae siliceae, 
31,26 magnesiae et 21,22 aquae. (Wohler u. Lieb, 
Ann. d.Chem., Vol LIX. 1846. p.368.) ~ Analy- 
seos chemicae Cerollthi fr. albi K^semltzensis a 
Maackio institutae smnma, quam Pfaffius pro- 
posuit (conf. libr. meum Grundr. d, Min. p. 553), 
falsa erat. 
Var. 4. C. fr. ferrug^inosus. {Rotkbrauner z. C) 

Varietas nova silesiaca. 
^ppendLv. Deweylites. {DeweyHt ; Allen.) Ad Cc- 
poHthi genns fortasse referendus. 

18. ^liltliomarga**) (^t^inmatk.) 

LithocoUa ; Br. (^*^oxo'ilia; Dioscorides, V. 164.) 

Spec. 1. Litbomarga vnlgaris. 

Gemeines SteinmarJc. 

Steinmark ex parte; W. Argile lithomaTge; H. Lithomarge; PhUI. 

Var. 1. L. V. rubellttla. {Fhi%chrotke% g. St.) 

Camat; Br. 

Pond. spec. = 2,5. 



*) Non video, cur hoc nomine vetustissimo non utamur. 
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Vttr. S. L. V. alba. {Wei99e9 g. Sr.) 

a. L. V. a. leyior. (Leichteret ». g. Si.) 

Glagerit;Br. 

Pond. spcc. = 8,35 — 8,38. 

b. L. V. a. ponderosior. {Schwereree w. g. St.) 

Tuesit ; Thomscm. 

Pond. spec. = 8,5. 
jippendiar. M e 1 o p s i t e s. {Mehpeit ; Br.) Pond. 
sp. = 2,58, parum labiis adhaerens; ce- 
teris notis cum Litbomarga vul^ari con- 
^niens. 

Spec. 3. Lithomarga Freieslebeni. 

Freiesleben^sches Steinmark. 

Talksteinmark ; Freiealeben. Myalin ; Br. 

Pond. spec. = 8,4 — 8,5. 
Appendiar. Strei/enthon; Freiesleben. Ad Litbo- 
margam pertinere videtur. 

B. PIOLITHI PONDEROSIURES. 

^d^iDeme PtoUt|^e* 
(Pond. sp. =s 2,6 — 3,0.) 

19. ^Wiorgkien. (<B0rgit) 
Spec. 1. Zorgites euglypbes.*) 

Euglyphischer Zorgit. 

„Grune8 Steinmark'' von Zurge; Rammelsberg. 

A Lithomar^a yulgari, cum qua confusa est, 
haec species distinctissime differt primum multo 
majori pondere specifico = 3,08, deinde eo, quod 
labiis non adliaeret, denique diversa compositione 
chemica, praesertim lialii copia haud exi^ua et 
parva magnesiae copia. Analyseos hujus speciei 
a Rammelsber^io institutae summa haec est: 
49,75 cent. terrae siliceae, 89,88 t. argillaceae, 
6,61 oxjdi ferri, 6,35 kalii, 1,47 ma^nesiae, 0,43 
calcariae, 5,48 aquae. (Poggend. Ann., Vol. LXil. 
1844. p. 152.) 

80. 



*) Haec species non iniDus quam Steatites Tulgaris idonea est, quae 
cultro sculpatur, ideoque euglyphes appellaita. 
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20. ^gieladoiiltes* (<6xnntxU s. SS(io!b$n\U) 
Spcc. 1. Seladonites pictorum. 

Maler" Grtinerde. 

GrQnerde; W. (Talc chlorite sographlque; H.) 

AppendtJc. Glauconites* (GlauhoniU') Utram ad Se- 
ladoniten referendas sit necne, nondum extra 
dubiam positam est. Auctore Rog>ersio 
Glauconites ex saxo arenaceo viridi Gaj- 
Headensi (Massacbnsetts) compositas est ex 
56,7 c. terrae siliceae, 13,32 t« argciliaceae, 
20,1 ox3'di ferri, 1,176 nia^esiae, 1,624 
calcariae. (Dana, Sjst, of Min., 2 £d. 1844. 
p. 525.) 

21. Afsalmatolltliiisi. (Jl^altnat^litliO 
Spec. 1. Agalmatolitbns lencooonins. 

Weissstrichiger jigdlmatoJith. 

. Bildstetn; Klapr. Agalmatolith ; Karsten. ChlnMischer Speckstein. Untheil- 
barer Glyphinsteatit ; M. Tale glapluque ; H. Pagodlte ; Bead. Koreite. 
Lardite. 

Var. 1. A. 1* viridis. (Gruner w. jij) 
Var. 8. A. 1. luteus. {Isabellgelber w. J.} 
Var. 3* A. 1. rubellulus. {Fleischrother w. A.) 
Var. 4. A. 1. ravidus. {Grauer w. A.) 
Appendiar. 1. Lapis Punamu sive Beilstein Agal- 

matolitbo maxime afGnis est. 
2* Qncosinus. (Onkosin ; v* Kobell.) Sa- 

lisburgensis. Compositione cbemica Agal- 

matolitbo simillimus. 

22. Steatltes* (^pexkftnn s. ^t^atit.) 
Spec. 1. Steatites vnlgaris. 

Gemeiner Speckstein. 

Speckstein ; W. Steatit ex parte. P«eadomorpher Olyphlnsteatit ; (?) AI. 
(Briangoner Kreide.) Talc st^atite ; H. 

Aquae, quam in se continet, copia exigua. 
Var. 1. St. V. albus. {Weisser gem. S^.) 

Steatites valgcaris albas Njntscbenensis HuDg^ariae 
auctore Delessio ex 64,85 cent. terrae siliceae, 
28,53 magnesiae, 1,4 oxjduli feiTi, 5,22 aquae 
constat. 5]!ilS14iaH. (Revue scientif. et industr., 
Qtocker, Synopsis. 13 
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T. XXV. p. lOd. MillQH et Reiset, Annuaire de Chiai. 
etc. 1847. p. 281 &q.) Steaiiten vulgareni a Talco 
diversum esse, id quod ex toto ejus habiiu elucei, 
eiiam Delesslo auciore comprohatur. Alia enlm 
esi Sieaiitae vulg'., alia Taici vul^aris formula 
chemica. Aquae auiem, quam Sieatiies vulgraris 
conilnei, copia variahilis esi. Nam in Sieaiiie 
vulgari Voigishergensi Saxoniae Kersteno au- 
ctore praeier 66^02 c. terrae siliceae, 31,94 magnc- 
siae, 0,81 oxjduli ferri, 0,75 natri cum kalii par- 
ticula non nisi 0,2 cent aquae coniineniur. (Erdm. 
Jovrn., Vol. XXXVII. 1846. p. 36 sqq.) 

Ad Sieaiiien vul^arem perifnet lapis quidani, 
cui falso Agalmatoliihi nomeo impositum esi, au- 
ciore ^^''ackenrodero cpmposiius ex 61,96 c. 
ierrae siliceae, 33,03 magnesiae, 0,74 oxydi fcrri 
et 3,47 aquae. (Loc. cit. Vol. XXII. 1841. p. 13.) 
Var. 2. Si. v, ravus. {Grauer g. Sp.^ 
Var. 3. St. v. ruiilus. {Hellrother g. Sp,) 
f^ar. 4. St. V. luteus. {IsabeUgelber g. Sp.) 
Fitr. 5. St. V. yiridis. {Gruner g. Sp} 
Var. 6. St. V. caeruleus. (Himmelblauer g. Sp.) 

In schisio quodani nigro prope Neurode in Silesia 
reperius. (1843.) 

Spec. 2. Steatites saponoides. 

Seifenartiger Speckstein s. Seifenstein. 

Aqnae, quani in se coniinei, copiae 10,3 — 11,0 
ceniesimae. 

Var. 1. Si. s. niaroccanus. (Marokkanischer SeifenBtein.) 
Colore fusco. Damourio anciore compositas ex 
55,0 c. terrae siliceae, S8,0 mag^nesiae, 1,4^ oxydi 
ferri, 1,2 t. argillaceae, 1,0 calcarlae, 0,5 kalii, 
10,35 aquae. (Ann. de Chim. et de Ph., 3 Ser., Tom. 
VIII. 1843. p. 316 sq.) 

Var. 2. St. s. Dalarnensis. (Dalarnitcher Seifenatetn,) 

Saponit et Piotin ; Svanberg. 

In loco natali molliiie huijri; auctore Svanher- 
g^io compositus ex 50,89 c. terrae siliceae, 26,52 
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maffnesfae, M *• afgfflaceae, 0,77 calcariae, 0,05 
oxydi ferri, 11,06 aquae, (Poggend, Ann. , Vol. 
LIV. 1841. p. 267 gq. VoK LVII. 1842. p. 166.) 
Far. 3. St g. coniabictts. (CornwaUker SeifensMn.} 

SeifensteUi ; Klaproth. Soapfltone. 

Comp. ch. auctore Svanber^io: 46,0 c. terrae 

siliceae, 33,3 ma^nesiae, 8,0 t. argiilaceae, 0,7 

calcariae, 0,4 ox^di ferri, 11,0 aquae. (Poggend. 

Ann., Vol. LVIL 1842. p. 170.) 

Appendijc. 1. Steatites sic dictus Snarnmensis, ab omni- 

bns Steatitae varietatibus diversus, au- 

ctore Hocbstettero compositus est ex 

32,03 Cb terrae siliceae, 37,03 magnesiae, 

12,52 t. argillaceae, 4,48 oxjdi ferri, 

16,19 aquae. (Erdm. Journ., VoL XXVIL 

1842. p. 377.) 

2. Steatites perperam sic dictus ex monte 
ScUschimsIiaja Gora in regione Slatou- 
stensi, subviridis, pond. spec. = 9,5, 
auctore R. Hermanno compositus est 
ex 25,60 c. terrae siliceae, 30,96 magne- 
siae, 22,21 t. argillaceae, 5,0 oxjdi 
ferri, 13,43 aquae, 2,25 partium insolu- 
bilium. (Erdm. Jfourn., VoL XL. 1847. p. 
17 Bq.) 

3. Orawiczites. {Orawiezit; Br. NerU 
echimkit; RazoumoffeJcL) Hallojitae qui- 
dem similis, sed multo majori pondere 
specifico (= 2,7) insignis. 

Appendijc ad ordinem Argillitarum. 

1. Hverlcra nominatus est lapis argillaceus islandicus, ex 50,99 
cent. terrae siliceae, 19,96 magnesiae, 7,39 t. argillaceae, 
21,21 oxjdi ferri et 0,46 acidi titanici compositus. (Berzelius 
Jabresber., Jabrg. XXIIL 1843. p. 265.) 

2. Delanowites. (Delanowit.) Stratis (?) albis et rubellis al- 
temantibus insignitus; ex terra silicea, t. argillacea, aqua cnm 
exiguis oxydi mangani partibus compositus. Dordognensis. 
(Haidinger^ Handb. d. beitimm. Min., 1845. p. 576.) 
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196 Cl. IV. Mtneralia oxjdata. 

Ordo XIV. 
MAROAROPHTLLITAE. 

(Glimm§rartige Mineralien tensu latiori.} 

I. MARGAROPHTLLITAE LTPOIDEI.*) 

Oalkatttge jBdaxniaxo^l^^lliiU. 
A. MARGAROPHYLLITAE LIPOIDEI LEVIORES. 

fnd^tere talkatt^e IKarjaroptipUUe. 
(Pond. sp. s= 3,3 — 2,4, Volkneritae 2,0.) 

1. HyilrarslUltes. (|P9)^rar||ittit) 
Spec. 1. Hydrargillites axotomns. 

Jljrotomer Hydrargillit. 

HydrargillU;")G. Rose. 

Crystallomorphiis (prisiuatibus regularibas bexago- 
nis) et atypotns, structura crjstallina^ granulosa. 
Uralensis. Ut Gustavus Rose primus intel- 
. ^ lexit, ex terra arg-iliacea et aqua constat. Nu- 
perrime R. Herniannus analjsin liujos speciei 
cbemicam instituit, cujus summa baec est: 64,03 
cent. terrae arglllaceae et 34,54 aquae cnm 1,43 
c. acidi pbospborici, quo, quum ad veram com- 
positionem non pertineat, remoto 65,56 c. t. ar 
gillaceae et 34,44 aqnae restant. (Erdm. Journ., 
VoLXL. 1847. p. 11 sq.) 

Appendix. FelsObanites. (Fehodanit.') Globulorum 
albidorum formas exbibcns, ex terra argil- 
lacea et aqua constare dicitur. ' 

2. Brueltes. (|Krurit) 
Spec. 1. Brncites lamellosns. 

Blatteriger Brucit. 

Brucit ex parte. Wassertalk. Hjdrotalk. Talkhydrat. MagnesinphvlUt et 
Magnesin; Br. Rhomboedrischer Kuphongiimmer; M. Magn^sie hjdra- 



*) Sic dicti quia, adspectu et tactu pingiies, Talco magis minusve si- 
niiles sunt. (Bpitbeton formatum ex kinog^ sebnm.) 

**) Nomen confusioni facile locnm praebens, quta idem nomen generi 
Waivellitae et primum imposituni est et a nonnuliis adhuc imponitur. 
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Ordo XIV. Mai'garophjIIiUe« 197 

teu ; H. Brucite ; Beud. Matlve Masnesia ; Bruce* H^drate of Magne- 
sia; Phill. 

3. «Memallteis^. (Klmalit) 
Spec. 1. Hemalites fibrosns. 

Faseriger Nemalit. 

ISemalit ; Nuttail. 

Coniposiiio ch. Nemalitae fibrosi Hobokensls Ame- 
ricae auctore Connello: 57,86 cent magnesiae, 
0,8 terrae siliceae, 2,84 oxjdali ferrl, 10,0 acidi 
carbonici, 87,96 aquae. (Ediob. new philoi. Journ., 
VoL XLI. 1846. p. 387. Silliman americ. Journ., 
2Ser., VoL III. 1847. p. 266. Erdm. Jouro., Vol. 
XL. 1847. p. 235.) 

4. «TSlkiieHtesia (WolknnitO 
Spec. 1. Vfilknerites axotomns. 

Aarotomer Volknerit. 

Vdlknerit; R, Hermann. 

Crjstallis prismaticis bexag^onis albis splendenti- 

bus, tactu pinguibus ; auctore R. Hermanno com- 

positus ex 38,59 c. mag-nesiae, 17,65 terrae ar- 

gillaceae, 43,76 aquae. Mg«Ai-f 15H:. In monte 

Schischimskaja prope Slatoust regionls Uralensis 

nuper repertus. (Erdm. Journ., VoL XL. 1847. p. 

12 sq.) 

Appendtjc. Hydrotalcites* {Hydrotalkit; C. Hoch- 

itetter.) Lamellosus , flexibllis , Steatitae 

sic dicto Snarumensi insideus; auctore C. 

Hochstettero compositus ex 36,30 cent. 

niag-nesiae, 12,0 terrae argillaceae, 6,9 

oxydi ferri, 10,54 acldl carbonici, 32,66 

aqnae. (Erdm. Joum., VoL XXVU. 1842. p. 

376 sq.) 

Appendiar ad tribum Margarophyllitarum llpoideorum leviorum. 

1. Anauxites. (Anauxit; Br.) Microcrystallus, 

monotomus, pondere specif. = S,26; auctore 

Plattnero terram slliceam, ar^illaceam, ma^ne- 

siam et 11,5 c. aquae continens. 

8. Cuphoites. {Kuphoit; Br.) Squamoso - cry- 
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198 CL IV. Miaeralia oxjdata. 

stollinus, tactu pinguis, pondere spec* = 1,9, 
aquae ma^nam copiam continens. (Breithaupt, 
Handb. d. Min., VoL U. 1841. f. 393.) 

B. MARGAROPHYLLITAE LIPOIDEI PONDEROSIORES. 

Sk6)wttni talkacti0e IHargaroji^pUltc. 
(Pond. sp. = 2,6 - 2,8.) 

& Talciim* (€alkO 

Spec. 1. Talcnm vnigare.. 

Gemeiner Talk. 

Talk; W. Pritmatisclier Talkglimmer ex parte; M. Talc ex parte; H. 

Var. !• T. V. laniellosuui. (Blatteriger g. T.) 

a. T. V. lam. nieg^aplijUum. (^GroMsblatteriger 

a. Album. {Weieser.} 

Comp. cb. Talci vulg*. lank me^aphylli 
albi Chamounyensis auctore Marig-naco: 
68,58 cent. terrae siliceae, 35,4 magne- 
siae, 1,98 oxjduli ferri, 0,04 aquae. 
(Biblioth. unir. de Geneve, Janv. 1844.) 
Comp. ch. Talci v. L megaphylli ex pro- 
vincia americana Rhode-Island auctore 
D e I e s s i : 6 1,75 c. terrae siliceae, 3 1 ,68 
magnesiae, 1,7 oxydi ferri, 4,83 aquae. 
Delessio auctore Talcum vulg^are ma- 
jorem aquae copiam immixtam babet, 
quam quae ei Inesse plerumque creditur; 
maxima enim ignis vi opus est, ut omnis, 
quani in se continet, aquae copia ei eri- 
piatur. (Revue scientif. industr., T.XXV. 
p. 107 sq. Millon et Reisset Annuaire de 
Chim. etc., 1847. p. 279.) 

fi. Viride. [Gruner.) 

b. T. V. lam. sqnaniosum s. microphjllum. 
{Schuppig^dl&tteriger g, T.) 

a. Album. {Weieser.} 
fi. Flavidum. (Gelder.) 
y. Vlride. (Gruner.) 
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rar. 2. T. v. radlatuiii et fihrosuEii. (^Strahlig^fateri- 
ger g. T.) 

Huic varietati adnumeraudus est ^NeoIithus^ 
{Neolith; Th. Scheerer}, Arendalensis ^ qui non 
nisi paulo minori terrae siHceae copia a ceterls 
varietatibus differt, terram argillaceam auteni, quam 
in se continet, cnm Talco vulg^ari schisto Gastei- 
nensi et parvam aquae copiam cum Talco vulg'. 
megaph^llo provinciae Rhode-Jsland communem 
hahet. Partes ejus ehemicae auctore Tb. Schee- 
rero hae sunt: 52,28 c. terrae siliceae, 31,24 
magnesiae, 3,79 oxjduli ferrf, 0,89 oxydnli man- 
gani, 0,28 calcariae, 4,04 aquae. (Poggend. Ann., 
Vol. LXXI. p. 287 sqq. 292.) Quuni etiam onmibus 
notis phjsicis cnm Talco vulgari con^uat, proprio 
nomine hujus varietatis non opus est. 

Far. 3. T. V. schistum. {Sohiefriger g. T.) 

Schtef«rtaikF Talkschicfer. 

T^lci V. schisti Gasteinensis compositio chemica 
auctore Wornum haec est: 57,83 c. terrae sili- 
ceae, 25,58 mag^nesiae, 7,06 t, argillaceae, 9,45 
oxydi ferri. (Rammelsb. Repert., H. II. 1 845. p. 1 45.) 
Far. 4. T. v. solidum. {Diohter g. T) 

Dichter Talk ex parte. Verb&rteter Talk. 

Appendia?. Lapis ollaris. {Topfetein; W. Schnei- 
dettein. Lavexetein. Talc ollaire; H.) 

6. «Maerltes* (Vakrit) 
Speo. 1- Hacrites Wieklowensis. 

WicHowischer Nairit, 

Kakrit; Thoinaon. Talcit; Kirwan. 

jippcndur. 1. Nacrites a Vau(|[ueIino sic dictus AI- 
pium, et Nacrites aTIiomsone nomiua^ 
tus Mainensis Americae conipositione che- 
mica a Nacrite Wicklowensi magnopere 
diiferunt. Ceteruni de Nacrite magna 
apud auctores confusio est. Quaenam 
natura chennca Nacritae saxonici sit, non 
constat. 



Digitized by 



Google 



SOO CI. IV. Mineralia oxjdala. 

S. Pholerites. {PhoUrit ; GuiUemin.) Na- 
crltae affinis, majorl terrae argillace^e et 
multo majori (15,3 c.) aqaae copia afa 
eo differt. 

7. PyropliylUtes. (|l9t0pljoait) 
Spec. 1. Pyrophyllitcs leptophanes.*) 

Lepiophaner Pt/rophylltt. 

Pyrophyliit^Hermann. Strahliger Talk ex parte. PyrauxU; Br. 

Far. 1. P. I. albidus. {Wei9»er l P.) 

Comp. ch. hujus varietatis Spaaensis auctoreRam- 
melsberg^io: 66,14 c. terrae siliceae, 25,87 t. 
argillaceae, 1,49 magncsiae, 0,39 calcariae, 5,59 
aquae. (Poggcnd. Ann., Vol. LXVIII. p. 514,) 
Var. 8. P. 1. aerug^inosus. (Spangruner L P.) 
AppendijF. Vermiculites. ( Vermieulit; Thomton,') 
Non satis cognitus. 

8. Cklorltes. (Cljl0rit) 

Chlorit ex parte; W. Attrites cx parte ; Br. Talc chlorite ex parte; H. 

Franciscus de Kobell, Varrentrappius et Berze- 
lius diversas formulas chemicas Chloritae proposuerunt. 
Spec. 1. Chlorites polysiderns. 

Polysiderischer Chlorit. 

Eisenchlorit. Chlorit ex parte ; W. et v. Kobell. Rhomboedrischer Talk- 
gliminer ex parte ; M. Ogkolt; Br. (Onkoit.) 

Oxjduli ferri, quod in se conlinet, 26— SOcent. 
Var. 1. Chl. p. lamellosus. {Blatteriger p. Chl) 

Bl&tteriger et gemeiner Cblorit maxima ex parte ; W. 

a. MegaphjUus. {Grossblatteriger.) 
h. Microphjllus s. squamosus. {Schuppig-bUu- 
teriger.) 
Chlorites poljsiderus lamellosus Raurisensis Salis- 
burffi auctorc Francisco de Kobell has par- 
tes chemicas continet: 26,06 cent. terrae siliceae, 
14,69 mag-nesiac, 18,47 t. argillaceae, 26,87 oxj- 
duli ferri, 0,62 oxjduli mangani, 10,45 aquae. 
(Erdm. Journ., Vol. XVI. 1839. p. 473.) Chloritcs 

P» lamellosus Bourg - d^Oisansensis auctore Ma- 

*) Jtmoifay^gy natura tenera conspicuus. 
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ri^naco: 26,88 c. terrae siliceae, 17,5S t. ar- 
gillaceae, 13^4 magneslae, 29,76 oxjduli ferri, 
11,33 aqoae. (Aiin. de Chim. et de PhjB., 3 Ser., T. 
XIV. 1845. p. 69.) 
Far. 2. Chl. p. terfeus. {Erdiger p. Chl.') 

Erdiger Chlorit ex pArte. Chiorfterde ; W. Swiiiiterde. Talc 
chiorite terreux; H. 

Far. 3. Chl. p. schistus. {Sckiefriger p. ChL) 

Chioritschiefer ex parte. 

Spec. S. Chlorites vnlgaris. 

Gemeiner Chlorit. 

Chlorit ex parte ; W. et v. Kobell. Lophoit ; Br. Axotomer TallLgiimmer ; 
Haid. 

Oxjdull ferri Immixtl 15: — 15,5 cent. 
Var. 1. Chl. v. lamellosns. (Blaiteriger g. Chl.) 

Biatteriger et gemeiner Chlorit ex parte ; W. 

Chlorites yul^aris lamellosus, in monte Greiner re- 
pertus, auctore Fr. de Kobell ex hls partlbus 
composltus est: 27,38 c. terrae sillceae, 24,89 
magnesiae, 20,69 t. argillaceae, 15,23 oxjduli 
ferri, 0,47 oxjduli mangani, 12,00 aquae. (Erdm. 
Journ., Vol. XVI. 1839. p. 472.) 
Var. 2. Chl. v. terreus. (Erdiger g. Chl.) 

Erdiger Chlorit et ChIoriterde;W. ex parte. 

Var. 3. Chl. v. schistus. (?) {Schiefriger g. ChL) 

Spec. 3. Chlorites diGhromaticus. 

Dichromatischer Chlarit. 

Kipidotith; v. Kobeil. Tallichlorit 

Oxyduli ferrl, quod in se contlnet, 3,8 — 11,3 cent 
Fbn 1. Chl. dichr. pliosiderus.*) {Pliosiderischer d. Chl.) 

Pennin ex parte ; FrObel. Dichromatischer Aftergiimmer ex par- 
te ; Br. H^drotaic de la yallee dc Binn ; (?) Tiecker. 

Oxydl ferrl ImmlxU 11,3 — 11,4 cent. 

Comp. ch« Chlorltae dichr. plloslderl Zermattensls 
auctore Schweitzero: 33,82 c. terrae siliceae, 
33,04 magnesiae, 9,32 t. arglllaceae, 11,30 oxydi 
ferrl, 11,50 aquae. (Poggend. Ann., VoL L. 1840. 
p. 523 sqq.) 



*) JlUtoci^fiqog (vox composita ex nUtot^y magis, et aiStiQoSf ferrum), 
lajorem fern copiam continens. 
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^pp. Chloritcs schlstus {Chhrttachiefer) ex vallc 
Pfitsch Tjrolensl ah omnlbus quideni Chlo- 
rltae varietatibus chemica compositione dif- 
fcrt, sed ad Cbloriten dichr. pliosidemm 
proxime accedit. Auctore enim Varren- 
trappio ex 31,54 c terrae siliceae, 41,54 
uiagnesiae, 5,44 1. argillaceae, 10,18 oxjd* 
ferri et 9,32 aquae constat. (Poggend. Ann. 
Vol.XLVin.J839.p. 189.) 
Var. S. Chl. dichr. miosiderus. *) (MioBideriicher d- 
ChU) 

Oxjdull ferri, quod continet, 3,8 — 6,1 cent* 
a. ChL d. ni. chlorodiaphanes. {Chlorodiaphaner 
m. d. Chl.) 

Pennln ex parte ; Fr5bel. 

Oxyduli ferri immixti 3,8—6,1 cent. 

Comp. ch. Chlorltae dlchromatici miosideri 
chlorodiaphanis Alpis Tyrolensis Schwarzen- 
stein auctore Francispp i^ Kobell: 32,68 
c. terrac siliceae, 33,11 magnesiae, 14,57 t. 
sirsllhce^e^ 5,97 ox;jr«luIi ferri, 0^28 oxjduli 
mangani, 12,10 aquae. Eadem fcre compesitia 
est Chloritae dichr. miosideri chlorodiaphanls 
Achmatowskensis, ceterum oxjduli ferri coplaw 
ttiinorem (3,85 cent.) continentis; (Erdm. Journt, 
VoLXVL 1839. p. 470 sq.) — non mlnus quam 
Chloritae dichr. mioslderi chlorodiaphanis Zer- 
mattensis, cui, aeque ^c Chloritae dlchr. plio<^ 
sidero, Pennlni nomen impositum est et cujus 
partes chemicae auctpre Marignaco hae sunt: 
33,36 c. terrae siliceac, 34,^1 iiia^nesiae, 13,24 
t. arg^illaceae, 5,93 oxydi ferri, 0,20 oxjdl 
cliromli et 12,80 aquae. (Piblio^h. univ. de 6e- 
qeve, Janv. 1844.) Cblorites dichr, miosiderus 
cblorodiaphanes ex valle Ala pedcmontana au- 
ctore Marignaco ex 30,01 c. terrae sillceae, 
33,15 magneslae, 19,11 t. argillaceae, 4,81 



*) Muociif^QoSf i. e. minorem/erri copiam coniinens,. (MeXoyf minu«.) 
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oxydi ferri, lS,5t aqaae compositas est. (Loc. 
cit.) 
b. Chl. d. nu leacodiaphanes. (^Leukodiaphaner 
m. d. ChL) 

Chloiifces d. mioBideraa Leachtenbergi. Leuchtenbergit; v. Je- 
wreiiinff. 

In superficie flavus, intas sabviridis, lamineper 
lamellas tenues Iransmisso pelluddus albidus. 
Oxjduli ferri, quod in se continet, 3,3 — 4,3 
cent. Auctore Konioneno compositus ex 
34,83 c. terrae siliceae, 35,36 mag^nesiae, 16,31 
t. argillaccae, 1,75 calcariae, 3,33 oxjdi ferri, 
8,68 aquae. Slatoustensis. (Poggend. Ann., Vol. 
LIX. 1843. p. 492 sqij^.) Ceteruin auctore R. 
Hermanno aqnae huic varietati inimixtae co- 
pia major est, scilicet =11 — 12,5 cent., ut 
in c^teris Chloritae dichromatici varietatibus. 
Nani Chlorites dichr. miosiderus leucodiaphanes 
oon nisi vehenienti igne applicato oninem aquai 
copiani amittit. Igitur Hermanno auctore 
hujus varietaUs partcs chcmicae hae snnt: 32,35 
cent. terrae siliceae, 32,89 magnesfae, 18,0 t. 
argiliaceae, 4,37 oxjduli ferri, 12,5 aquae. 
(Erdm. Journ., VoL XL. 1847. p. 14.) 

Huc fortasse refercndus cst Chlorites albi- 

dus prope fluvium Balschoi Iremcl in regione 

Slatoustensi repertus, crystallomorphus, dihe- 

xaedricus et prismaticus hcxagonus, pondere 

spec* = 2,603, minlmani oxjduli ferri copiam 

In se continens, auctore R. Hermanno ex 

30,8 c terrae siilceae, 37,08 magnesiae, 17,27 

t. argillaceae, 1,37 oxjdi ferri et 12,30 aquae 

compositus. (Erdm. Joum., Vol. XL. 1847. p. 

15 .q.) 

Appendijc. 1* Chloritae dichromatico habitu similllmus 

est lapis distincte lamellosus, tactu pin- 

guis, dichromaticus, Valesiensis, cui no- 

men parum aptum Waaerglimmer a 

Morino impositum et qui chemica com- 
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positione praedpne exfgua magnesiae co- 
pia distinctus est. Morinus enim com- 
positom eum esse docuit ex 34,8 c. ter- 
rae siliceae^ 10,2 t* argillaceae, 8,4 cal- 
cariae, 1,8 magnesiae, 18,0 oxjduli ferri, 
5,0 oxydi niang^ani et 14,4 aquae. (Ann. 
defimincs, Ser.3., Vol. XVII. 1840.) 

8. Tliurinffites. (Thuringit ; Br.) Pro- 
pter coloreni, tactnm pinguem aliasque no- 
tas g^enerl Cliloritae adnumerandus , scd 
majori pondere specifico et majori ferri, 
quod in se continet, copia distinctus ideo- 
qne intermedinm inter Cliloriten et Mar- 
garophyllitas sidericos locum obtinens. 
Auctore Rammelslierg^io ex S2,41 c* 
terrae siliceae, 42,60 oxyduli ferri, 21,94 
oxjdi ferri, 1,16 magneslae et 11,89 
aquae compositus est. (Poggend. Ann., 
Vol. LXVIII.1846.p.515.) 

3. Grengesites, (Grengeiit ; GL Strah- 
lige Gruneisenerde von Dalarne; Hisin- 
ger.) Compositione chemica cum Clilo- 
rite polysidero ita congruit, ut vix ulla 
parte distingui possit. Sed niajori pon- 
dere specifico praeditus est. 

9. "'li.aeiiiiiiererltes. (^awtiimrit) 
Spec 1. Kaemmererites lencoconins. 

Weisestrichiffer Kammererit. 

K&mmererit; Kordeosklold, 

Var. l. K. L violaceus. (Viotetter w. K.) 
Var. 8. K. L subiriridis. {GrUnlicher w. K.) 

Kaemmereritea leucoconius Bisserskensis auctore 
Hartwallio mixtus est ex 37,0 c. terrae siliceae, 
31,5 magnesiae, 14)2 t* argillaceaey 1,5 calcariae, 
1,5 oxyduli ferri, 1,0 oxjdi chromii, 13,0 aquae. 
(Schriften der St Petersb.k. GeselUch. f.Min., Vol. 1. 
1842.p.LXXXsqq. Berielius Jahresher., Jahrg. XXUI. 
1843. p. 266 sq.) 
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Appendia; ad iribuin Margarophjllitaruni lipoideorum ponde- 
rosioruni. 

1. *Paraffonite8. {Paragonit ; SohafhSutl) Gott- 

hardtensis. Facie Talco vulgari schisto aequa- 
lis et pro eo habitus; pondere spec. = 8,77; 
auctore Si^hafhiiutlio compositus ex 50,2 
ccnt. tcrrae siliceae, 35,9 t. argiliaceae, 8,4 
nairi, 8,3 oxjdi ferri, 2,45 aquae. (Wohler 
u. Lieb. Ann. d. Chem., Vol. XL YI. 1 843. p. 334 sq.) 

2. *Margarodites. {Margarodit; Schafhimtl. 

Verhlirteter Talk ex parte.) In nionte Greiner 
repcrtus. Pond. spec. =s2,87; conip. ch. au- 
ctore Schafhautlio: 47,0 c. terrae siliceae, 
34,9 t. argillaceae, 1,9 magnesiae, 7,9 lalii, 
4,0 nairi, 1,5 oxjdi ferri, 1,45 aquae. (Loc. 
cit. p. 336 sq.) 

3. *Didrimites. (pidrimit ei Amphilogit; Schaf-^ 

hSutL Talkschitfer ex parte.) In valle Zil- 
lerthal repertus. Pond. spec. =2,75. Avl- 
ctore Schafhautlio compositus ex 40,69 c. 
terrae siliceae, 18,15 t. argillaceae, 22,74 
calcariae cum acido carbonico, 11,16 kalii, 1,2 
natri, 5,25 oxydi ferri, 0,60 aqua. (Loc. cit. 
p. 330 sq.) Haec substantia non simplex esse, 
sed Caldten immixtam habere ?idetur. 

4. ♦Gilbertites. (Gilbertit; Thomson.) Pla- 

codes, albidus, pond. sp. 3= 2,64. Comn- 
bicus. 

5. * P i h I i t e s. (Pihlit ; SefgtrOm.) Fahlunensis. 

Inier Talcum et Micam intercedere dicitur. 
(Edinb. new philos. Journ. , Vol. XXIX. 1840. 
p.187.) 

6. *Dumasites. {Dumasit; Delease.) Ex la- 

mellulis viridibus constans; Chloriiae dichro- 
matico similis. (Dufrenoj, Traite de Min., T. 
in. 1847. p. 790.) Melapbjro innatus in monte 
Vog^eso. 
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906 CL IV. MitteralU oxydata. 

n. MARGAROPHTLLITAE MICACEI. 

tflintiitrtartt^r jfllar$ar0))i|i)ttUr. 

{Glimmer. Micae,) 
(PoVd. 5p. = 2,8 — 3,55, Ottrelitae 4,4.) 

10. lUea. (({^limmerO 

Optitch xiTelax.iger Glimmer. Kliombenglimmer. Glimmer et Lepidolith ex parte ; W. 
Felsglimmer; Br. Pliengit ex parte ; Br. Uemiprismatischur Talkglimmer; M. Kali- 
gUmmer; KaumanD. Mica ex parte; H. (Katzengllmmer, Katxengold, Katxenailber. 
RaMiaches Glas.) 

Spec. 1. lica vnlgaris. 

Gemeiner Glimmer. 

Magnesia nulla, liihio aut nullo aut perexi^ua li- 
thii copia imniixta. 
Var. 1. M. V. oligosidera. (^Oligosideriseher g. Gl.} 
Lithium nuUum continens. 

a. Alba. [Weitter ol. g. GL) 

b. Rava. (Crrauer.) 

c. Flava. {Gel^er.} 

d. Subfusca. (Brauner.) 

e. Viridis. (Crrwner.) 

uipp. 1. Fuchsites. (Fuchait; SchafhauU.) In 
Alpi Schwarzenstein Tyrolensi reper- 
tu8. Compositione chemica praeter oxy- 
duni chromii ei iinmixiuni cum Mica vul- 
gari olig^osidera viridi cong^uit, sed 
niinori duritle esse dlcitur. Auctore 
Schafhautlio his partibus contine- 
tur: 47,95 c. terrae siliceae, 34,45 t. 
argillaceae, 10,75 kalii, 0,37 natri, 3,95 
oxjdi chromli, 1,8 oxjdi ferrl, 0,4S 
calcariae, 0,71 ma^nesiae, 0,35 fluoris. 
(WohL u. Licb. Ann. d. Ch., Vol. XLIV. 
1842.p. 40 8q.) 
S. Damourites. (Damourit; Deleeee.) 
Pontivjensis Galllae. Micae vulg^ari 
olig^osiderae albae similis, a qua paulo 
minori duritie, aqua immlxta et eo di- 
stinctus est, quod pars ejus In acido 
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siilpharis solvttnr. Aiictore Delessio 
ex 45,2S c. terrae sillceae, 37,86 t. 
ar^illaceae, 11,20 kalii et 5,83 aquae 
conipositus est. Inde dediicta est for- 
ittula 3AlSi + ksi3^.H, quae est for- 
niula Micae vulgarls olig-osiderae, ex- 
cepta aqua. (Ann. de Chim. et de Ph., 3 
Ser., Vol. XV. 1845. p. 248 sqq. Erdm. 
Joam., VoL XXX VIL 1846.p. 61 gqq.) 
Var. 8. M. v. poljsidera. {PblyMerucher g. GL) 

Zinnwaldit ; Haidinger. 

Magnain oxjdl ferri, exig^uatn (1,6) lithii copiaai 
et 6,3 cent. fluoris in se continens. 

a. Albida. 

b. Subviridis. 
c* Ni^Icans* 

Mlca vulgaris poljrsidera albida Zlnnwaldensis au- 

ctore Lohniejero ex his partibus ch. composita 

est: 42,97 c. terrae slliceae, 20,59 t. ar^Illaceae, 

14,18 oxjdl ferri, 0,83 oxjduli mangani, 10,02 

kalil, 1,41 natri, 1,6 lithli, 6,35 fluoris, 0,21 

chlori. (Poggend. Ann., Vol. LXL 1844. p. 379 iq.) 

jipp. Breithauptii Rabenglimmer^ Alten- 

berg^ensis, nigrlcans et vlridis, varietas 

Mlcae vulg^aris poljsiderae esse videtur, 

satis luagna oxydi ferri copia (19,7 c) in- 

slgnis. 

Spec. 2. Kca lepidotica. 

Lepidotischer Glimmer. 

Lepidolith ; W. Lillalith. LithongUminer maxima ex parte. 

Llthii 2,8— 4,9 cent., fluoris 1,4 — 10,4, magne- 
siam nullam in se continens. 
Var, 1. M. 1. asidera. {Eieenfreier lepid^ GL) 
a. Albida. {Weieser eisenfr. L GL) 
h. Rosea. {Roeenrother eisenfr. L GL) 

Mlca lepidotica asidera rosea, quae llli Por- 
cellanae, qua in officma Viennensi ad vasa 
confidenda utuntur, innata reperitur, auctore 
Rognaultio coDtioet: 52,40 c terrae si- 
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liceae, «698O t arg-illacea^, 9,14 kalii, 4,85 
litliiii 4,40 fluoris, 1,50 oxjdi mangani. 
(Erdm. Jown., Vol. XVII. 1 839. p. 488.) Mica 
lepidotica asidera rosea Mursinslcensis Sibi- 
riae auctore Rosalesio: 48,92 c. terrae 
siliceae, 19,03 t. argillaceae, 10,96 balii, 
2,77 lithii, 2,23natrl, 10,44 fluoris, 1,31 
chlorl, 5,59. oxjdi mangani. (Poggend. 
Ann., VoLLVIII. 1843. p. 154 sq.) 
Var. 2. M. I. ferrifera. (Eiaenhaltiger lepid. Gl) 

a. Flayida. {Gelber eisenkaltiger L €r/.} 
Comp. ch. hujus yarietatis auctore Re- 
gnaultio: 49,78 c. terrae slliceae, 19,88 
t. argillaceae, 8,79 kalii, 4,15 lithii, 4,24 
fluoris, 13,22 oxjdi ferri. (Ann. des mines, 
Ser. 3. T. XIII. 1838. p. 151. Erdm. Journ., 
Vol. XVII. 1839. p. 488.) 

b. Subriridis. {Gruner eisenhaltiger l. GL') 

Spec. 3. Hica magnesifera. 

Magnestscher {talihaltiger') Glimmer. 

Magnam mag^nesiae copiam in se continens, lilhio 
. careRs. 

Var. 1. M. m. viridis. {GrUner magn, GL) 

Hujus yarietatis ejusqne Vesuvinae, prismaticae 
plagiorhombicae compositlo cheniica auctore Chod- 
newo haec est: 40,91 c. tcrrae siliceae, 17,79 t. 
argillaceae, 19,04 magneslae, 11,02 oxjdi ferrl, 
9,96 kalii^ 0,3 calcariae. (Poggend. Ann., Vol. LXI. 
1844. p. 381 sq.) 

Var. 2* M. m. fusca. (Brauner magn. GL) 

Mica magnesifera fusca e comitatu Jeffersonensi 
novi Yorki auctore Meitzendorffio compo- 
sita est ex 41,3 c. terrae siliceae, 15,33 t. ar- 
gillaceae, 28,79 magnesiae, 9,7 kalii, 0,65 
natri, 1,77 oxjdi ferri, 3,3 fluoris. (Poggend. 
Ann., Vol. LVIII. 1843. p. 157 gq.) Haec Tarie- 
tas et habitu et magna magnesiae, quam im- 
mixtam habet, copia Biotitae dyschoneuto fusco 

si- 
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Bimilis, sed daobus duplicis refracUonis lumlnis 
axibus praedita ideoque systematis crjstallini rhom- 
bici et ad Micam magnesiferam fuscam referen- 
da est. 

Ad Micam magnesiferam fuscam etiam Phlo- 
gopites (Pklogopit; Br,) prope Antwerp in ci- 
vitate New-York repertus pertinere videtur. 

11. JBlotltes. (l^iotitO 

Biotit ; *) Hausm. Optisch-einaxiger Glimmer. Gltmmer ex parte; W. Hexagonglfm- 
mer. Astrites a Asterglimmer ex parte ; Br. Rhomboedrischer Talkglimmer ; M. K*- 
iigiimmer ex parte. Magnesiaglimmer; I9aum. Mica ex parte; H. 

Spec. 1. Biotites dyschoneutns. 

Djfschmeutischer Biotit. 

Astrites meroxenus ; Br. Meroxen ; Haid. 

Var. 1. B* d, fuscus. (Brauner d. BS) 
, Var. 2. B. d. vindis. {Gruner rf. B.) 

Comp. ch. Biotitae dyschoneuti viridis Vesuvini 
auctore Bromeislo: 39,75 cent. terrae siliceae, 
84,49 ma^nesiae, 15,99 t. arg^illaceae, 8,78 kalii, 
8,29 oxjdi ferri, 0,87 calcariae^ (Poggend. Ann., 
VoI.LV. 1842. p. 112 gq.) 
Var, 3. B. d. niger. {Sckwarzer d. B.) 

Biotltes djschoneutus nig^er Bodenmalsensis , cujus 

tenuisslmae lamellae colore praslno translucent, 

auctore Francisco de Kobell ex 40,86 c. ter- 

rae siliceae, 22,0 magnesiae, 15,13 t. ar^illa- 

ceae, 8,83 balii, 13,0 oxydi ferrl et 0.44 aquae 

constat. (Erdm. Jpurn., Vol. XXXVl. 1 845. p. 309 sqq.) 

^ppendiar* 1. Ckromglimmer; SckafhSutL Biotltae 

affinis, sed non elastlcus esse dicitur, 

in acldo hjdrochlorico* solubllls et oxy- 

dum chromii Immixtum continens. Au- 

ctore Schafhautllo ex 47,67 c« terrae 

siliceae, 15,15 t. arglllaceae, 11,58 ma- 

^neslae, 7,27 kalii, 1,16 natri, 5,9 oxjdi 

chromii, 5,72 oxjdi ferri, 1,16 oxydi 

*) Ratio, propter quam Hausmannus (Handb. d. Min.^ 2 Ausg., Vol. II. 
1846. p. 674.) huic generi male adhuc nominato Bioiiiae nomen imposuit, 
omnino digna est, quae asseusione nostra comprobetur. 

Glocker, Sjnopsla. 14 
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mangani ei 2,86 aquae coniposlins. Fuch- 
sitae sic dicto innatus, in Alpi Scliwar- 
zensteln Tjrolensi rcpertus est. (Woli- 
ler u. Lieb. Ann. d. Ciieni., Vol. XLVI. 1843. 
p. 325 sq.) — Num Margarophyllitarum 
genus a Breithauptio Chromglim- 
mer nominatom, Pinzgauense cum Tjr- 
rolensi congruat, non niagis liquet, quaui 
quid dc squaniulis crjstaliinis micaceis ju- 
dicandum sit, qulbus Dufre^noj (Traite 
dcMin., T. IIL 1847. p. 756.) Chromo- 
chloritae (Chromochlorite) notnen im- 
posuit. 
2. Rubellanus. {Rubellan. Ruhellaner 
Asterglimmer^ Astrites trappicus; Br.) 
A^re corrosus color^m niutat* 

1«. Seybertltes.*) (Sr^ijbertitO 
Spec 1. Seybertites Ghrysophanes* 

Chryiophaner Seyheriit. 

Rhomboedrischer PerlgUmmer ; Haidinger. 

Var. 1. S. chr. amerlcanus. (Jmerikaniecher chr. S.) 

Sejbertit ; Clemson. Clintonit ; Dana. Holmit (Holmesit) ; Thom- 
•on. Chrysophan; Br. 

Colorefusco; auctoribus Richardsone etPIatt- 
nero magnesiae 9 oxjdi ferri 4,3—4,8 cent. 
immixtas in se continens. 
Var. 2. S. chr. Uralensis. {Uralitcher chr. S.) 

Xanthophjllit; G. Ruse. 

Colore cerco; raagnesiac 19,3, oxjdi feriri 2,5 
cent. in se continens. 

Auctore Meltzendorfio varietatis hujus Sla- 
toustensis compogitio chemica hacc est: 43,95 cent. 
terrac argillaceac, 16,3 t. siliceae, 19,31 magnc- 
siae, 13,86 calcariae, 8,53 oxjdi ferri, 0,6 natri, 
4,3 aquae. (Poggcnd. Ann., Vol. LVIII. 1 843. p. 1 65.) 

18> »lMpha Mltes> (^ip^anit) 

rtnd^^""*" Princep» ideoque, quum nullo vitio laborct, ceteria pracfe- 
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Spec 1. Diphanites Uralettsis. . 

Uralischer Diphanit. 

DiphMiit; KordenskiSld. 

Prisniatlbus hexa^onis, Apatitae duritle, pondere 
spec. = 3,03; dichromaticus, in crjstallorum pla- 
nls lateralibus suhcaeruleiis , angulo In structnra 
crjstallina axotoma perdistlncta recto spectatus co- 
lore alho; auctore de Jewrelnoff ex 34,02 c. 
terrae slllceae, 43,33 t. argillaceae, 13,11 cal- 
cariae, 3,02 oxjduli ferrl, 1,05 oxjdull mangani 
et 5,34 aquae composltus. (Erdm. Jonm., VoL 
XXXIX. 1846. p. 114 sq. Poggend. Ann., VoK LXX. 
1847. p. 554 sq.) 

14. Marsarltes. (|Hat0aritO 
Spec. 1. largarites Sterzingensis. 

Sierzingischer Margarit, 

Margarit; Fucbs. Hemiprismatisclier Perlglimmer ; M. 

Far. l. M. St. albldus. (Weisser St M.) 
Var. «. M. St. ravidus. {Perlgrausr St. M,) 

15. "i^JBraiidlsltes. (ptantiftt) 
Spec. 1« Brandisites dichromaticns. 

Dichromatischer Brandisit. 

BrandlBlt ; *) Liebener, Disterrit ; Br. 

Crjstallinus, crjstallls prismatids hexa^onlsi stru- 
ctura cryst. distincta axotoma, lamellls non flexl- 
bilibus, duriile Inter Liparltae et Apatitae durltlem 
Intermedlai pondere specif. =s 3,015 — Zfi6%y splen- 
dore margaritoideo. In monte Montzoni vallls Fassa 
repertus. (Haidinger, Berichte iib. die Mitth. y. Fr. 
d. Naturwissensch. in Wten. Vol. I. Wien, 1847. 
p. 4 sq.) 
Var. l. B. d. rutlle-rayidus. {Roihlichgrauer d. Br.) 
Var. 9. B. d. praslnus. {Lauchgruner d. Br.) 



*) Quamquam probari nequity mineralhmi generi cuidam merae gratula- 
tionis et celebrationis causa nomen iriri alicujus nobilis imponi, qui, licet 
alioqnin maxima lande dignusy de mineralogia non meritus est: tamen 
nomen niineralium generi supra dicto a Liebenero impositnm nomiiii 
aBreithauptio prolato, cnjus rationem nullam reddidit et quod ne 
recfte quidem compositum esse Tidetnr, omnino praeferendum est. 

14* 
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Secundain axem primariam spectatus colore badio, 
lumine reflexo c. prasino. 

16. Pyrosmalltlius* (|l9r00malitl).) 
Specr i. Pyrosmalithns suecicns. 

Schwedischer Pyrosmalith. 

Pyrosmalith ; Hausm. Pjrodmalith. Axotomer Perlglimmer^ M« Fer mu- 
riat^;H. 

Var. 1. P. s. viridis. {Gruner achw. P.) 
Var. 2. P. 8. badius. {Brauner schw. P.) 
Annotatio. Omnium hujus ordinis g^cnerum Pjrosmali- 

thus proxime accedit ad Uraniten ordinis 

Hydrochalcitarum. 

17. JBary«o|Aiyllltes« (parotopijQttit) 
Spec. 1« Barytophyllites achonentns. 

Unschmelzharer Barytophyllit. 

Chloritspath ; Fiedler. CMoritold ; Br. 

Barjtophjilites achoncutiis Uralensis auctore Ge- 

rathewohl cx 45,17 cent. terrae ar^illaceae, 

84,40 t. siliceae, 30,29 oxyduli ferri constat. 

(Erdm. Journ., VoL XXXIV. 1 845. p. 455 »q.) Aquae 

copia immixta Erdmanno non ad veram hujus 

speciei naturam pertinere videtur. 

AppendijT. 1. Sismondinus. (Sismondin; Delesse.) 

Barjtophjllitae achoneuto simillimus, for- 

tasse ei adnumerandus; sed in acidis so- 

lubilis et aquam continens. Auctore De- 

lessio cx 43,2 c. terrae arg>illaceae, 

84,1 t. siliceae, 23,8 oxjduli ferri cum 

vestigio acidi titanici, et 7,6 aquae com- 

positus. (Ann. de Chim. ct de Ph. , 3 Scr., 

Tom. IX. 1843. p. 388.) In g^neisso chlo- 

ritico prope St. Marcel in Pedemontio 

repertus. 

8. Masonites. (Masonit; Jackson.) Com- 

positione chemlca BarjtophjIIitae acho- 

neuto siniilis; auctore Jacksone ex 

33,20 c. terrac siliceae, 29,00 t. argil- 

laceae, 0,21 magnesiae, 25,93 oxjduli 
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ferri, 6,(N) oxjdl mangani constans. Prope 
Natic in clvltate Rhode-Island repertus. 
(Jackson, Report on the geol. and agricult 
Suryej of the State of Rhode - Island. 1 840. 

p. 88.) 

18. OttreUtes. (®ttrait.) 
Spec. 1. Ottrelites belgicns. 

Belgischer Oitrelii. 

Ottrelit; Desdoizeaux et DMmour. Karstln. 

Attctore Damourio liaec specles composita est 

ex 43,58 cent. terrae slliceae, 233 t. arglilaceae, 

16,81 oxjdull ferri, 8,03 oxjduli mangani, 5,63 

aquae. (Ann. des mines, 4 Ser., Tom. II. 1842. 

p. 357.) 

Appendia:. Phjllites iPhylUt; Thonuon)^ Stcrlingen' 

sls, auctore Algero ad Ottreliten belgi- 

cum refcrendus est. 

III. MARGAROPHTLLITAE SIDERICI. 

Siitmfi^e ^ar0ar0)»^i)lttte. 

( SidtrophylUte,) 
(Pond. sp. =3,0 —3,3; oxydi vel oxyduli ferri copia 33,9 — 7$>5 > 

Quae in hac tribu continentur mineralia generibus qulbusdam 
ordinis Metallolithorum affinia sunt ac intermedium inter ntrumquo 
ordinem et Margarophjllitarum et MetalloUthorum loeom obtinent. 

19. ^ljepldomelauoii. (IViiiK^omelattO 
Spec. 1. Lepidomelanon endialytnm.*) 

Eudialytischer Lepidomelan. 

Lepidomelan ; Haasmann. 

Ex squamulis crjstallinls (hexagonis?) constans, 
pondere spec. =3,0; colore nlgro, tenuisslmarum 
lamellolarom translncentlum prasino; auctore Solt- 
manno compositus ex 37,40 c« terrae siliceae, 
11,60 t. argillaceae, S7,66 oxjdi ferri, 12,43 
oxjduli ferri, 9,20 kalii, 0,60 magneslae et cal-. 



^) EvdtdlvtoSf qui (in acidis) facie solvitur^ 

/Google 
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carlae, 0,60 aquac. Propc Persbcrgani In Sttccia 
reperttts. (Erdm; Joum., Vol. XX. 1840. p. 258 sq.) 

20. «StUpiiamelauaii. (^tilpn0meUnO 
Spec. 1. Stilpnomelanon silesiacnm. 

Schlesischer Stilpnomelan. 
Var. 1. St. B. lamcllosum. {BUUteriger ickl Si.) 

a. St. s. lam. megaphyllum. (Gro$$Uiiiieriger 

sehl St.} 
h. St. s. lam. mlcrophyllttm. {Kleinblatteriger 
$chl St.} 
Var. %. St. s. radiatttm et fibrosttro. {Strahlis-hl&tte^ 

riger $ehL St.) 
Var. 3. St. s. solidum. {Dichter $chl. St.} 

Sl. «Cillliiisltefi. (tftainait) 
Spec. 1. Gillingites sneoicns. 

Schwediecher Gillingit. 

GiUiDgit; HisiDg«T. Hiftingerit; Benelius. 

88. €r#iMtedtlte9« (Criin|leUttO 
Spec. 1. Cronstedtites splendidns.*) 

Glanzender Cronstediit. 

CroDStedtit; SteinmanD. Chloronielaa ; Br. Rlioaiboedcfsclier MelaDgUin- 
mer; M. 

83. t^SlderMelilsoUtbttfi* (^beriifi|)if4^Ut|)0 
Spec 1. SideroscUsoIithns brasiliensis. 

Braeilianischer Sideroschisoliih. 

SiderosdUsoiitli ; WecDekink. 

Appendtjc ad ordinem Margarophyllitarum. 

A. Mineralia pseudocrjstalla, (?) forma, structura crjstallina yel tabu- 

lata distincta axotoma et compositione chemica Margarophyllitis 

similia. 

(Pond. sp. » 2,6 — 2,89.) 

Spedes mineralium dubiae, formis prismaticis crjrstalloideis; 

aut structura crjstallina magls mlnusre dlstincta axotoma, aut natura 

tabulata, structuram crjrstalUnam imitante; habitu plerumqttc co, ut 

substantla magls minusve soluta esse videatur; quapropter haec mi- 



*) Haec specics ezimio crystallorum splendore insignis est. 
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neralla pseudocrjstalla sive cx aliis dorioribas inincralibiis crjrsiano- 
morphis, praesertini ex Gordieriic iRiniutaiione qaadani substaniiae 
orta essc creduntar. 

1 . * P i n i i c 8. {Pinit; W. Mikanii. Rhomhoedriseher Serpentin- 

steatit;M. Pinite;H. Micarelle ex parte.) Ex Cordieriie 
ortus esse crcditur. (Conf. quae Haidingerus hac de re ex- 
posuit in Poggend.Ann., VoL LXVII. 1846. p. 457 Bqq.) 

2. *Oosites. {OoBit;Marx.) Piniiae allGnis. 

3. *Chlorophyllites. {Chlorophyllit ; Ch. T. Jack$on.) Ut 

Shepardus et Haidin^erus opinaniur, transmutaio Cor- 
dicrite orius esse yideiur. (Poggend. Ann., loe. cit. p. 457 sq.) 
Forinas prisniatlcas hexag^onas exhibet; pond. spec. = 8,7. 
Auctore Whitnejo ex 45,« cent. terrae siliceae, 87,6 t. 
arg^illaccae (curo acldo phosphorico?), 9,6 magneslae, 8,8 
oxjduli ferri, 4,1 oxyduli mangani, 3,6 aquae composiius est. 
(Silliman americ. Joum., VoL XLI. 1841. p. 357 iq.) Caeterum 
auctore Delessio acldum phosphoricum non inimixtum habet. 
Esmarkites. (Esmarkit ; A. Erdmaun.) Ad Chlorophylll- 
ien referendus ejusdcmque originls est. Auctorc A. Erd- 
manno ex 45,97 c. terrae siliceac, 32,08 t. argillaceae, 
10,3« magnesiae, 3,83 oxyduli fcrri, 0,41 oxyduli mangani 
et 5,49 aquae consiat. (Erdm.Joum., VoLXXXI. 1844. p. 166.) 

4. *GiffantoIlthus. {Gigantolith; Nordemkiold.) Ex Cordieriie 

ortus; prismatibas magnis dodecagonis, structura crjstalloidea 
vel tabalata axotoma ampla distincta, pondere spec = «,86 — 
«,88. Finihicos. 

5. ♦„Praseollthus!" {Prateolith;*) A. Erdmann.) Hic quo- 

qne ex Cordleriie ortus esse vldetur. Auctore A. Erdman- 
no his partibus ehemicis constat: 40,94 terrae sill<^ae, «8,79 
t. argillaceae, 13,43 magncslae, 6,96 oxyduli ferri, 0,3« oxj- 
dull manffani, 7,38 aquae, 0,4 acidi Utanid. (Erdm. Journ., 
VoL XXXI. 1844. p. 166.) 



♦) Nomen omni sensii carens. Nullum enim est^neque g^-aecae neqae 
latinae linguae vocabulum, a quo primae duae syllahae y.praseo^' ^«^^«^1 
possint; sed color viridi«| ailii, ut inter omnes constal^ vocabulis nQ&c,' 
lo,, noai^i.n^ et prasius significatur. Pr.aeterea "^^^^l^a^^g^^^^ 
similibus hujus generfs nominibus, quae, qunm aUerum *^, **'<^y^/'^J.'»- 
cerni oosslt, confusioni largam occasionem pruebent, quaha sunt nomina 

dictiim vitio.issime formatum in mineralogia nnUo modo recipi posse. 
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6. ^lberltes. [Iberit; Norlin.} Prisniatibos aniplis hexagonis^ 

structura lamellosa axotoma; pondere spec. =^2^9; anctore 
Norlino compositus ex 40,9 c. terrae siliccae, 30,74 t. ar- 
gillaceae, 0,80 ma^neslae, 0,39 calcariae, 4,57 kalli, 0,04 
natri, t5,46 oxjduli ferri, 1,32 oxjduli mang^ani, 5,56 aquae. 
(Berzelius Jahresber., Jahrg. XXV. 1845. p. 330 sq. L^Institut, 
1845. Decb.p. 467.) 

7. *Bonsdorffites. {Bonsdorffit; Tkomson. Hjdrous Jo- 

lite; Thomson.) Ex Cordierite ortus. Olim a Bonsdorffio 
et Thomsone pro Cordierite aquam continente habitus. 
Prismatibus hexag^onis et dodecagonis, structura aut crjstal- 
lina aut tabulata axotoma distincta; 10,6 — 11,0 aquae con- 
tinens. Prope Abo in Finnia cum Cordierite aslsotomo sub- 
caeruleo et ravldo repertus. 

B. Mineralia crystalloidea^ structura axotoma aut nuUa aut vix 

conspicua. 
(Pond. sp. = 2,5 — 2,8.) 

Mineralia supra (sub lit. A) memoratis proxime afBnia atque 
etiam compositione chemica similia. Pars eorum pseudocrjstalia, 
transmutato aut XJordierlte aut Elaeolitho orta esse videtur. Prae- 
terea nonnulla etlam magnam cum Amphibolltis ophitoideis similitudi- 
nem habent. 

8. *FahIunites. {Fahlunity Hi$inger. Triklasit ; Hauam.) Cu- 

jus varletates sunt: F. vlrldls, fuscus et picens. 
^pp. 1. Weissites. {Weiasit; Trolle ^ Wachtmeister.) 
Fahlunitae slmillimus. 

2. Lindsejites. {Lindseyit; Komonen. Linseit?) 
• Prope Orrijaerwl in Flnnla repertns; Fahlunitae 

afSnis esse dlcitur. (Verhandlungen d. k. russ. min. 
Gesellsch. in St. Petersburg, J. 1843. p. 112 sqq.) 

3. „PoIychroiIithus. " {Pofychroilith; {l)*) P, 
C. Weibye.) Lapis prismatlcus hexag^onus, Krage- 
rdensis Norwegiae, neque apte nominatus neque 
distlncte descriptus; auctore Dahlio circiter 52 c. 
terrac sillccae, 37 t. argillaceae, 7 magneslae, 3 

*> Si auctor nominis hnjus iapidis multiplicem ejus colorem signiacare 
voluit, rectius formare debebat nomen Polychroitea. 



Digitized by 



Google 



Ordo XiV. Margarophyllitae. 817 

oxjdi ierri, t cftl^^ariae^ 1 aquae, aactore Scbee- 
rero auteni 6 c. aquae continens. (Leonh. n. 
Jahrb. f. Min. etc. 1846. p. 289 sq.) 
Fahlunites, Weissites, Lindsejites et ^PoIjchroilithus^^ so- 
lutione qoadam Cordieritae orti esse videntury id quod eo 
potissimum comprobatur^ quod ,,PoljGhrojlitIius^^ a duritie 
Quarzi, quac est Cordieritae, in Liparitae et Calcitae duriticm 
paulatim transit. 
9. ^Aspasiolithns. {AspatioUth; Th. Scheerer.) In re^ione 
prope Erageroe Norwe^iae repertus. Habitu et duritic Ser- 
pentino euglyphi similis, formis prismaticis hexagonis, pon- 
dere spec* = 2,76 ; cum Cordierite anisotomo plerumque ita 
connatus, ut in uno eodemqne prismate uterque contlneatur, 
Aspasiolithns crjstallos Cordieritae corticls instar complectens 
et alter in alterum transiens. Auctore Scheerero Aspa- 
siolithus cx 50,4 c. terrae slliceae, 32,38 t. argillaceae, 8,01 
magnesiae, 2,34 oxyduli ferri et 6,73 aquae compositus est. 
(Poggend. Ann., Vol. LXVIIL 1846. p.323sq.) Cetcrum Th. 
Scheererus Aspasiolithnm peculiarem mineralium speciem 
esse putat, non soluto Cordierite ortam, ideoque Cordieriten 
et Aspasiolithum mineralia isomorpha eademque poljmerica 
appellat, chemica sua natura ita inter se referenda, ut in As- 
pasiolitho in unius atomi ma^nesiae, quam Cordierltes In 
80 continet, locum tres atomi aquae successerlnt , quam mix- 
tionis le^em (?) etiam in aliis mineralibus compositis natu- 
ram secutam esse opinatur. Quoniam autem Aspasiolithus 
substantla solida acrjstalla nec idonea est, quae sua vi for- 
nias crystallinas gi^nat, multo nia^is ad yeritatem accedit di- 
cere, Aspasiolithi formas pseudocrystallas esse, quac formas 
Cordieritae, quo soluto ortus est, imitantur. 

10. ^GIesekites. {Giesekit; Stromet/er.) Ut Tamnau primus 

probavlt, ex Elaeolitho djstomo commutata substantia ac prae- 
cipuc natro amisso ortus esse videtur. 

11. *Liebenerites. {Liebenerit; Sloiter.') Formis hexago- 

nis Elacolithi dystoml, qno soluto ortus esse videtur. Sub- 
stantia lenta, duritie Calcitae, pondere spcc. = 2,79, co- 
lore viride-ravido. Auctore Oellachero ex terra silicea, 
argillacea, kalio et aqua compositus. Tyrolensis. (Hai- 



Digitized by 



Google 



<18 Cl. IV. Mioeralia oxjdata. 

dinger, Uebers. d. Res. miner. Forsch. im J. 1843. Erlang. 1845. 
p. 36.) 
IS. «Pjrargillites. (P^argiUit ; NordensmU.) Varieias rn- 
bella, fusca et Dlg^ricans. 

13. * H u r n i t e s. (Huronit; Thom$on.) Utrum substantia siniplex 

sit an mechanice mlxta, in quaestiono versatur. 

14. * K i 1 1 i n i t e s. {KilUnit; Tayhr. Peritomer Gfyphimteatit ; Haid.) 

Species ambigua, de cnjus natura locoque in systemate di- 
versae inter miner«ilog^os sunt sententiae. 
Appendijp. Terenites. (Terenit; Emmom.) Species dubia; stru- 
ctura crjstallina quadratica a mineralibus supra memo- 
ratis diversa, sed substantia molli ct fragili, quae trans- 
mutato alio qnodam lapiduni genere orta esse videtnr, 
aliisqae notis iis simillima; pondere spec. = 8)53 ^ co- 
lore albido. Prope Antw-erp in civitatc New - York re- 
pcrta. 
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Classis V. 
MINERALIA SALINA. 

SalinUche Mineralien. 

(tfefauerte ^Uineraltem ^aUi^eO 



Ordo XV. 
HIDROCHALCITAE-*) 

{WasMerhaltige $aliuische Erze. Leichtere MeiaUhaloide, 
Haloehaleiie,') 

L HTDROCHALCITAE PHTLLOIDEL 
yi^ll0t^tf4|e •• 0ltmmerartt0e ^v^rn^aktte. 

(Phyllochalcilae », Chalcophylliiae. Phyllochalaie, ChaUiophylUie.) 
(Pond. sp. = 2,5 — 3,6.) 

1. Craultes» (Krattit s. tKrattjlitttnterO 

Uranglimmer; W. Uranitspath. Uranpb^llit ; Br. P^-ramidaler Euchiormalacliit (oiim 
Eachiorglimmer) ; M. Griines Uranerx. Torbemit. Urane phospbatd ex parte ; U. 

Spec 1. Uranites cyprifer. 

Kupferhaliiger Uranii. 

ChaikoUth ; BerseliM. Kupfemranlt ; Navm. 

Spec. t. Uraiites ealcifer. 

KaJkhalHger Uranii. 

Uranit ; Bersclias. Kalknranit ; Kaom. 



*) Aera salina sive metallomm oxyda acidifera Chalcitas appellaTerim. 
Qoonim qnum duo ordines sint, alterum eorum, qui aliqnam aquae co- 
piam immixtam continent, alterum maxima ex parte aqua carentium ac 
majori pondere specifico insignitorum , Chalcitas prioris ordinis Hydro- 
chalciiaSf secundi ordinis Barochalcitas nominare licebit. 
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2. ^Aphraelialeltefi»» (^upferf4)anm s. ^pl^xadtaUit) 
Spec. 1. Aphrochalcites flexibilis. 

Biegsamer Kwpferschatnn. 

Kapferschaam ; W. Prtsmatischer Euehlormalachit (olim Euchlorglimmer) ; M. 
Kupaphrit ; Shepard. Tirolit ; Haid. Copper Froth ; Dana. 

3. Clialeaphyllltes. (jlupferdltmmer s. Ci|alkop^9Utt) 
Spee. 1. Chalcophyllites enchromaticus. *) 

Euchromatischer Kupferglimmer. 

Kuprergiimmer; W« Rhomboedrischer Euchlormalacbit (olim Euchlorgiim' 
mer);M. Kupferphvliit s. Chalkophyllit; Br. Cuivre arseiiiate' lameiii- 
funne; H. Rhomboidai Arseniate of Copper; Fhili. Copper-Mica; Dana. 

Chalcophyllitae cuchromatici cornubici conipositlo 
cbemica auctore R. Hermanno baec est: 44,45 
c. oxjdi cupri, 17,5 i acidi arsenici, 3,93 terrac 
argiilaceae cuiu acido phosphorico, 2,92 oxjduli 
ferri, 31,19 aquae. (Erdm. Joum., Vol. XXXIII. 
i 844. p. 295.) Auctore D a m o u r i o autem Chalco- 
pbjllites euchr. cornubicus pro Erinite ab eo ba- 
bitus has partes cb. continet, quae duarum analy- 
sium ab co institutarum summam exhibent: 52,30 
et 52,92 c. oxydi cupri, 21,27 et 19,35 acidi ar- 
senici, 1,56 et 1,29 acidi pbosphorici, 2,13 et 
1,80 terrac argillaceae, 22,5S et 23,94 aquae. 
(Ann. de Chim. et de Ph., 3 Ser. T. XIIL 1845. p. 413. 
Erdm. Journ., Vol. XXXVI. 1 845. p. 222.) 
Appendijc ad tribum Hjdrocbalcitarum pliylloideorum. 

1. *Uranochalcites. {Uranochalcit ; Br. Uran- 

grun, Kieselkupferuranoxyd; JohnJ) Botryoides, 
bjpochlorus; auctore Johnio praecipue ex oxydo 
cupri, oxjdo uranii et terra silicea cuni minori 
acidi phosphorici, oxjrduli fcrri et aquae copia con- 
stans. (C. y. Leonh. n. Jahrb. f. Min., 1 845. p. 297 sq.) 
In montibus circa Joachimsthal sitis repertus. 

2. *Zipp€ites. {Zippeit ; Haid. Uranhluthe ; Zippe. 

Joacbimstbalensis; parum co^nitns. 

3. *Volbortbites. (Voldorihit; Hess.) Crystallis 

minutis tabulaeformibus , pondere spec. =■ 3,5, co- 



*) Propter fnavissimnm colorcm sniaragdinum, qui interdum in aerugi- 
nosum Tergit, sic dirtus. 
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lore olivaoeo; ex oxjrdo cupri, acido ranadii et 
aqua composltus esse videtur. Rarissifflus. In 
nietalli fodints regibnis Miascensis repertus esse di- 
citur. (Erdm. Joum., Vol. XIV. 1838. p. 52 sq.) 

II. HTDROCHALCITAE MALACHITOIDEI. 

cfUaU4^ttfirtt0e fi^txod^alciit. 

{MalacJioclittlciiae, Malachochalcife, Malachitoidc) 
(Pond sp. = 3,0 — 4,2.) 

4. Eueliroltes» (€ttd)roit.) 

Spec. 1. Enehroites hongaricus. 

Xlngarischer jSuchroii. 

Eiiclin»it; Br. Prismatischer .Smaragdaialachit ; M. 

Enchroites hung-. Libethehensis auctore Kilhnio 
conipositus est ex 46,9 cent. oxydi cupri, 34,4 
acldi arsenici, i^^S aquae. (Wohler u. Lieb. Ann. 
d. Chem., Vol. LL 1844. p. 129.) Idem auctore 
Wohlero cx 48,09 c. oxydi cupri, 33,22 acidi 
arsenicl, 18,39 aquac, cum vestigiis nicoli, ferri 
et acidi phosphorici. (Loc. cit. p. 285.) 

5. €haleapliaeltefi(« (C^alkop^acit.) 
Spec. 1. Chalcophacites liroconias.*) 

Liroloner (blassatrichiger) Chalhophacii. 

Linsenerz;W. Linsenkuprer; Hausm. Prismatischer Lirokonmalachit; M. 
Pelekjd; Br. Culvre arseniat^ en octaedres obtus; H. Liriconite; Bead, 
Octaliedral ArBeoiate of Copper; Phili. 

Chalcophacites liroconius cornubicus auctorc R. 
Hermanno has partes ch. continet : 36,38 c. 
oxydi cu^ri, 10,85 terrae argillaceae, 0,98 oxjdi 
ferri, 23,05 acidi arsenici, 3,73 acidi phosphorici, 
25,01 aquae. (Erdm. Joum., Voi. XX^IIL 1844. 
p. 297.) Idem auctorc D a m o u r i o , qui duas et 
atypoti crystallini et crystallorum Chalcophacitae 
liroconii aualyses instituit: 37,18 et 37,40 c. oxjrdi 
cupri, 9,68 et 10,09 terrae argiilaccae, 22,22 et 
22,40 acidi arsenici, 3,49 et 3,24 acidi phospho- 

*) MiQoxovKigy i. e. pulvere pallidoy (paUide - caemleo) ; rox conipo- 
flita ex iHQdgy pallidus, et xoviaf puluis. 
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rid, 20,49 et 85,44 aqnae. (Ann. de Chim. et 
de Ph., 3 Ser., T. Xill. 1845. p. 414. Erdm. Joum., 
VoL XXXVI. 1845. p. 223.) Uterqne dlversam hn- 
jas speciei formulam chemicam proposuit. 

6. JLraeiiaelialeltefi». (^tfen^4ialctt) 
Spec. 1« Arsenochalcites plagiotomns.*) 

Plagioiomer ArsenochalcU. 

Stralilerz ; W. Stralilenkupfer ; Hausm. Axotomer (olfm diatomer) Habro- 
nemmalacliit; M. Klinoklas ; Br. Abicbit; Bernhardi. Cuivre arteniat^ 
prismatique trfangulaire ; H. Aphanisse ; Beud. Oblique prismatic Arse- 
niate of Copper; Phill. Aphanesite ; Dana. 

Var. 1. A. pl. aerug-inosus. {Spangr&ner pl. A.) 

Hujus varletatis cornubicae composltio chemica au- 
ctore Rammelsberg^io haec est: 60,0 c. oxjdi 
cupri, 29,71 acidi arsenlci, 0,64 acidiphosphoricf, 
1,12 terrae siliceae, 0,5 calcariac, 0,39 oxjdi 
ferri, 7,64 aquae. Cu^Aii-f-SCnH. (Rammelsb. Re- 
pert., U. II. 1845, p. 79. Poggend. Ann., VoL LXVIIC 
1846. p. 511.) 

Var. 2. A. pl. caeruleus. (Dunkelhimmeldlatter pL A.) 
Arsenochalcites pl. caeruleus cornnbicus auctore 
Damourio constat ex 62,80 c. oxydi cuprl, 27,08 
acldi arsenici, 1,50 acidi phosphorici, 0,49 oxjdi 
ferri, 7,57 aquae. (Ann. de Chim. et de Ph., 3 Ser., 
T. XIIL 1845. p. 413. Erdm. Joum., VoL XXXVL 
1845. p. 221.) 

7. Erliiltefi». («rtntt) 
Spec. 1. Erinites polyhydms. 

Poljfhj/drischer Erinit. 

Cornwailit s. ontheilbarer Dvstommalachlt ; Zlppe. 

Acrjstallus, solidus; botrjoldes, reniformis et atjr- 
potus, fractura conchosa; duritie Inter Apatitae et 
Llparitae duritleni intemiedia, pondere speciGco 
= 4,166; colore smarag^dino, tam in aeruginosom 
quam in nig-ricantein colorem verg^ente; secnndnm 
duas analjrses aLerchio institutas conipositus ex 
55,00 et 54,22 c. oxjdi cupri, 29,78 et 29,65 

*) Sic dictuB, quia structnra hnjns speciei crystallina distincta plano 
crystalloruin terminali inclinato {Ttyiykog) parallela est. 
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dcidi arseDiei, 9,34 et 1,77 «cidi pbosphorici, 12,68 
et 13,36 aquae. Ca*As+5H. Cornubicus. (Ab- 
handl. d. k. bdhm. Gesellsch. d. Wiss., Ser. 5., Vol. 
IV. 1847. 4. p. 649 sqq.) 

Spec. 2. Erinites oligohydnis. 

Oligoh^drischer Erinit. 

Erinit ; Maid. Monotomer Dystomspath ; Hafd. 

Auctore Haiding^ero indistincte crystailinus mo- 
notomus, auctore Breithauptio acrjstallus, con- 
ccntfice tabulatus; duritie spcciei priori aequalis; 
pond. spec. = 4,0 — 4,1; aqnae immixtae 5,0 cent. 
in se continens. CuSAs-f 2H. Iricus. 

8. OllTeiiltefi»» (®liti^nit.) 
Spec. 1. Olivenites oligohydras.*) 

Oligohydrischer Olivenii. 

Olivenerz ex parte; W. Olivenkupfer et Pliannakochaldt; Hausm. Pris- 
matischer Olivenmalachit; M. Arsenlscber Olivenchaleit et Elaicites ar- 
8cnicus;Br. Cuivre arseniat^ en octaedres aigus; H. Acicular Olivenite; 
Jameson. Right prismatic Arseniate of Copper ; Phill. 

Var. 1. 0. ol. djstomo-Iamellosus. {DyitomhUUteriger 

ol. O.) 

Olivenites oligoh. djst. crjstallomorphos cornobi- 
cus (?) auctore R. Hermanno continct: 56,38 
c. oxydi cupri, 33,50 acidi arsenid, 5,96 acidi 
phosphorici, 4,16 aquae. (Erdm. Joum., VoL XXXIII. 
1844. p. 292.) Olirenites ol. djst. crjstallomor- 
phus cornobrcus auctore Damourio: 56,86 oxjdi 
cupri, 34,87 acidi arsenici, 3,43 acidi phosphorici, 
3,72 aquae. (Ann. de Chim. et de Ph., 3 Scr., T. 
Xm. 1845. p. 221.) 
Var. 2. 0. ol. radiatus et fibrosus. (Strahlig^/aseriger 

oh O.) 

Holzkupfererz. Hnlzkupfer. Amiantkupfer. 

Comp. ch. Olivenitae oli^oh. (ibrosi cornobici au- 
ctore R. {lermanno: 51,03 c. oxjdi cupri, 40,50 
acidi arsenici, 1,00 acidi phosphorici, 3,64 oxjdull 
ferri, 3,83 aquae. (Erdm. Joum., loc. cit. p. 294.) 
Var. 3. 0. ol. terreus. (Erdiger Olivettit.) 



♦> *OUy6v^qosy parvam aquae copiam continens. 



Digitized by 



Google 



224 Cl. V. Mineralia Balina. 

9. lilbetheiiltes. {fxbtt^tnit) 
Spec. 1. Libethenites dystomns. 

Bj/stomer Libethenit. 

OHvenerz ex parte;W. Diprismatiscbftr Olivenmalachit; M. Phosphatl- 
scher Olivenchalcit , Elaicitef phosphoricus et Libetlienit ; Br. Oktaedri- 
sches Phosphorkupfer. Cuivre phosphattf ex parte; H. Phosphate of 
Copper ex parte; Phill. 

Libethenites djstomus erjstalloniorpbus auctore 

Kiibnlo bas partes continet: 66,94 oxydi cupri, 

29,44 acidi phospborici, 4,05 aquae. (Woiiler u. 

Lieb. Ann. d. Cliem. etc, Vol. LL 1844. p. 124.) Li- 

bethenites d. Nischnetag-ilskensis auctore R. Her- 

' manno: 65,89 oxjdi cupri, 28,61 acidi phospho- 

rici et 5,5 aquae* Cn^£*-f-H. (Erdm. Journ., Vol. 

XXXVII. 1846. p. 178.) 

Appendijc, 1, *Ehlites. {Ehlit; Bergmann.') Habitu Aphro- 

cbalcltac flexibili simillimus, chemica compo- 

sitione ad Libetheniten dystomum prope acce- 

dens. Ehlites Nischnetag^ilskensis auctore R. 

Hermanno ex 66,86 c. oxjdi cupri, 23,14 

acidi phosphorici et 10,0 aquae mixtus est. 

(Loc. cit. p. 178.) — R. Hermannus huc 

pertinere putat illud Cupro-phosphato-hjdra- 

tum, quod Kiihnius Kupferdiaapor no- 

minavit, Libethenense, ex 69,6 c. oxydi cupri, 

24,1 acidi phosphorlci et 6,26 aquae compo- 

situm. Cu^%^'-|-3H. (Wohler u. Lieb. Ann. d. 

Chem., Vol. LL 1844. p. 126.) 

2. * T a ^ i 1 i t e s. ( Tagilit; R. Hermann.) Et ra- 

diatus et solidus, pondere spec. = 3,5, co- 
lore smarag-dino; auctore R. Hermanno coni- 
positus ex 61,29 c. oxydi cupri, 26,44 acidi 
phosphorici, 10,77 aquae, 1,5 oxydi ferri. 
Cu*S-f.3H. (Erdm. Journ., Vol. XXXVIL p. 
184 sq.) 

3. *Trombolithus. (Tromdolitk; Br.) Acrj- 

stallus; pondere spec. =3,4; auctore Platt- 
nero ex 39,2 oxjdi cupri, 41,0 acidi pbos- 
phorici et 16,8 aquae compositus. Cu^^^+GH. 
R. Hermann. 

10. 
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10. Pliaspliareelialeltes. (yi)di(p|)orad)aldtO 
Spec. 1« Phosphorochalcites dystomus. 

Djfstamer Phosphorochalcit. 

Phosphorkupferen ; W. Prismatischer Habronemtnalachit; M. Hemiprisaa- 
tischer Djstommalachit ; Haid. Prasincbalcit et Prasin ; Br. Prismati- 
schcs Phosphorkupfer. - Pseudomalachit ; Hausm. Lunnit; Bemliardi. 
Cnivre phosphat<f ex parte; H« Phosphate of Copper ex parte; Pbili. 

Var. 1. Ph. djrstomas lameliosas. (JD^stomblaiteriger Ph.) 
Hujas varietaiis Virneberg^eDsis compositio chemica 
auctore Klihnio haec est: 68,87 c. oxjdi cupri, 
Sl,41 acidi phosphorici, 8,59 aquae. Cu^^^sh. 
(Wdhler u. Lieb. Ann. d. Chem., Vol. LI. p. 127.) 

Var. 2. Ph. d. radialus et fibrosus. (Strahlig^/aMeri- 
ger d. PA.) 

Dihjrdrit ex parte; R. Hermann. 

Phosphorochalcites d. radiatas ^lobosus V^irneber- 
g^ensis auctorc R. Hermanno continet: 67,S5 c. 
oxjdi cupri, 84,55 acidi phosphorici, 8,20 aquae. 
(Erdm.'Joum., Vol. XXX VIL p. 181.) Phosphoro- 
chalcites d. radiatus Nischnetagilskensis auctore 
eodeni: 68,75 c. oxydi cupri, 23,75 acidi phos- 
phorici, 7,5 aquae. (Loc. cit p. 180.) 

Dihydrites {Dihydrit; R. Herm.) crjstalli- 
nus et crjstallomorphus, Nischnetag-ilskensis « 
Phosphorochalcite dystomo nulla alia nota differt, 
quam chentica miniml momenti, qaippe qui paulo 
' minorem aquae coplam in se continet, in ceteris 
autem omnibus cum Phosphorochalcite d. congrult. 
Auctore R. Hcrmanno ex 68,21 c. oxydi cuprl, 
25,30 acidi phosphorici et 6,48 aquae constat. 
Ca»S-f-2H. 
Var. d. Ph. d. solidus. {Dichter d. Ph.) 

11. Pliarmaeafitlderlte». (flliiannakoftt^rtt) 
Spec. 1. Pharmacosiderites dystomus. 

Dj/8tomer Pharmacosiderit. 

Wurfelerz;W. 1'harmakosiderit ; Haasm. Hexaedriscker LirULonmaiachit ; 
M. Siderlt; Br. Fer ars^faiat^; H. Arseniate ot Iron; Phili. Cube Orej 
Dana. 

Far. 1. Ph. d. vlridiB. (GrSMr d. Ph.) 

Beudantit ex partc; Levy. 
locker, S.vnopsis. 15 
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f^ar. Z. Phl d. ni^ricans. (Gr&niiehickwurxer d. Pk.} 

Beudantit ex parke ; Lev v. 

Auciore Descloizeaux Bcudantites prope Ilor- 
liausen repertus crystalloram forniis cubicis onini- 
busque notis pbysicis cum Pharmacosiderite djsto- 
uio cong^ruity et auctore Damourio ex iisdem, 
qoae hujus speciei sunt, partibus chem. composi- 
tus est. Beudantites viridis enim oxydum ferri, 
acidnm arsenicum et aquam continet, Beudantites^ 
nigricans autem praeter has partes eiiam plumbum 
sulphuricum immixtum habet. (Ann. de Chim. et de 
Ph., 3 Scr., T. X. 1844. p. 73 sqq.) 
Var. 3. Ph. d. fuscus. (Braun^r d. Pk.) 

IS. Seoradltefii. (^kor^ttt) 
Spec. 1. Scorodites lencoeoniQS. 

Weissstrichiger SJkorodii. 

Skorodtt; Bt. Peritomet Flussbaloid ; M. Ca{vre arseniattf ferril%re;H. 
r^eoctese ; Beud. Cupreous Arseniate of Iron ; Boumon. 

rar. 1. Sc. 1. viridis. (GrUner v>. Sk.) 

Scorodites lencoconius viridis Yaulryensis auctore 
Damourio ex 31,89 c. oxjdi ferri, 50,95 acidi 
arsenici et 15,04 aquae compositus est. Scorodi- 
tes 1. V. Schwarzenbergensis Saxoniae auctore eo- 
dem ex 33,00 c. oxydi ferri, 52,16 acidi arsenici, 
15,58 aquae; Scorodites 1. v. cornubicus ex 32,74 
oxjdi ferri, 51,06 acidi arsenici et 15,68 aquae* 
^eAa 4- 4H. (Ann. de Chim. et de Ph., 3. Ser., T. X. 
1844. p. 406 sqq.) 
Var. 2. Sc. 1. ni^ricans. {GrHnlichsckwarzer w. Sk.) 
Var. 3. Sc. 1. fuscus. (Brauner w. Sk,) 
N^octesr, Beud. (Fer arseniat^ du Brdsil) non tantnm 
crystallorum formis auctore Descloizeanx, sed etiam 
compositione chemica auctore Damoiirio cum Scorodite 
leucoconlo ita congruit, ut huic omnlno adnumerandus sit 
Auctore Damourio 33,20 c. oxjrdi ferri, 50,96 acidi 
arsenici et 15,7& aquae continet. (Loc. cit. p. 412.) 

13. ^Arseiiocroclteso (^rfenokr^kit) 
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Or4o XV. Hjdrochalcitae. S«7 

Spec. 1. Arsenocrocites zantliocoaias.*) 

Gelhatrichiger Arsenokrokit. 

Ar«($nioBid<frite ; *'} Dufr^Jnoj. 

CrjstalUnus, fibrosus, roniroriiifs, monissimus, pon- 
derc spcc. = 3,53, auctore Rammelsberg^io 
= 3,88; cx badio flavus, facillime ig^ne liquesccns; 
auctorc Dufrenoj has partcs chemicas continens : 
^l^Si c. oxydi fcrri, 34,26 acidi arsenici, 8,43 
calcariae, 4,04 tcrrae siliceae (mechanicc immfx- 
tac), 0,76 liaili, i,39 oxjdi man^ani, 8,75 aquae. 
(Compt. rend. des seanc. de I'Acad. etc. T. XVI. p. 22. 
Erdm. Journ., V0I.XXVIII. 1843.p. 315 sq.) Auctore 
Rammcisbergio: 40,00 c. oxjdl ferri, 39,16 
acidl arsenici, i2,i8 calcariae, 8,66 aquae. (Ram- 
melsb. Repert., H. II. 1845. p. 20. (Poggend. Ann., 
Vol. LXVill. 1846. p. 508.) In fodina, ex qua me- 
tallolithi mang^anici effodiuntur, prope Romaneche 
repertus. 

14. Chloroslderlteso (Cblorofib^nt s. (f^runeifiniflnn.) 
Spec. 1. CUorosiderites liroco&iiis.***) 

L irokonischer Chlorosiderii. 

Graneisenttein ; Ulimann. Durrtfnit; BroognfArt. Alluaudit; Bemhardi. Krau- 
rit; Kr. Souspliospliate de fer mangan^sirere du Limousin; Bend. 

^PP' i. *Melanochlorus. (Melanchlor ; Fuchs. Me- 
lanochlor,) Auctore Fuchsio ex oxydo 
ferri et acido phosphorico constans. Prope 
Rabenstein in regione Bodenmaisensi reper- 
tu5. (Erdra. Journ., Vol.XVII. 1839. p. 171.) 



*) Cnltro incisus vel contritus pulverem flavum praebct. 

♦♦) Qnnm inter onines mineralogos cunstet, nomen Arsenosideritae Jam 
dodum mineralinm generi nutissimo impositnm esse, idem nomen novo 
Guidani generi diversae uaturae tribui nun posse facile est intellecta. Hnc 
accedlt, ut nomen, quod Dnfr^.noy generi supra nominato imposuit, 
(Arseniosiderite) omnino perperam furmatum sit, ita ut legibus linguae 
repugnet. Has ob causas equidem necessarium esse duxi , aliud nomen 
proponerCy scilicet nomen supra d*ctum Arsenocrodtes ^ ex nomine oha- 
racteristico, sed Xovl^ox^ Arsenosiderocrociies contractumy qno nomine et 
structura flbrosa (xQoxtjy fibra), qua novi hujns generis species unica dl- 
stingnitur, et color ejus flavus (xQOXoHg, croceus), et acidum arsenicum, 
quod ei immixtum est, signiflcantur. 

***) Sic dictus, quia pulverem praebet pallidum, ex flavo subviridem. 

15* 
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2iS €1. V. Mineralia saliiia. 

Ad Chlorosidcriten liroconiiiin perilnere vi- 
detur. 
2. Cltalcosldcrites. (ChaJkosiderit ; UIU 
majtn.) Dubia iipecies. 

15. Ataeamltes. (^tacamtt) 
Spec. 1. Atacamites amphigonas.*) 

Amphiganer Atacamit. 

Salzkupfererz ; W. Atacamit ; Blumenbach. Salztaures Kupfer, Cbloika- 
pfer. Chlorochalcit Smaragdochalcit ; Hausm, Halocbalcit; Br. Priima- 
toidiscber Habronemmalachit ; M. Cuivre muriat<^ ; H. Muriate of Cop- 
per;PhlU. 

Var. 1. A. a. lanieilosus. (Bldtieriger amph, A.') 

Var. %• A. a. radiatu!). (Strahliger a, A,y 

Var. 3. A. a. solldus. {Dichter a. A.) 

Var. 4. A. a. arenaceus. {Sandiger a. A.) 

16. Braeliaiitltes. (prod)antit.) 
Spec. 1. Brochantites striatns.**) 

Gestreifter Brochantit. 

Brocbantit; Levjr. Prismatischer Dystommalachit ; M. Sous-Suifate de 
cnivre. 

Hnjus speciel composliio cliem., si particulae nic- 
cbanice ei admixtae non respiduntnr, anctore Ram- 
inelsbergrio liaec est: 68^4 c« oxjdi cnprl, 
18,69 acidi snlpbnrlci, 12,97 aqnae. Ca«S4-3K. 
(Poggend. Ann., Vol. LXII. 1844. p. 138 sq.) 

Krisuyigitcs, {Krisuvigii; Forchhammer)^ 

Islandicus, ex 67,75 c. oxjrdi cnpri, 18^88 acidi 

snlphurici, 12,81 aquae, 0,56 oxjdi ferrl et ter- 

rae arg^illaceae composltus, a Brochantite striato 

nulla nota essentiali differt. (Benelius Jahresber., 

Jabrg. XXIII. 1843. p. 264 sq.) 

Appendijr. 1. Sulphatuni cupri ($ehw0febaure$ Ku- 

pferoxyd) mexicanum, a Berthiero 

exploratum, Brochantitae striato similli- 

mum est. 



*) Ufiqiyoyosy dupUci loco natus, Species supra dicta ita cognominata 
est, qnia dnplicem orlginem habet, in nietallorum venis montinni, qnos 
dicunt, primitivomm non minus quam in saxis, quae nostra aetate ex 
montibns ignivomis effluxa aere consolidantur, orionda. 

"^*) ISIc. cognominatus , quia prismata hujns speciei rhombica semper di- 
atincie striata inveBinntnr. 
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Ordo XV. Uydrochftlcitae. ^ 2t9^ 

8. Koe.ni^ites. {Konigit; Beud. Koni- 
gin; Levy.) Sibiricos; Brocliantilac af- 



17. Illoptasliis* (Ptopta$.) 

Spec. 1. Dioptasius nobilis. 

Edler Diopias. 

Kopferamaragd ; W. Rhomboeclrisclu^f Smaragdmalachit ; M. Achlrit; Her- 
raann. Dioptase; U. Emerald Copper. 

Novae r]it)niboedrorum plagioedricoruni forinae, qoae 
tetartoedra sunt didodecaedrornm , in crjstallis 
Dioptasii nobilis nuper a Webskjo observatae 
atque descriptae sunt. (Poggend. Ann., Vol. LXIX. 
1846. p. 543 sq.) — Novae analyseos Dioptasii 
nobilis a Damourio institutae haecce suniniaest: 
50,t0 c. oxjdi cupri, 36,47 terrae siliceae, 11,40 
aqnae, 0,42 oxjdi ferri, 0,35 calcariae cuni acido 
carbonico. (Ann. de Chini. et de Ph., 3 Ser., T. X. 
1844. p. 486.) 

18. "^BuratUes. (putatit.) 
Spec. 1. Buratites belonoides. 

Nadelformiger Bttratit, 

Hydrocarbonate de zinc, de cuivre et de chaux; Delesse.*) 

Microcrystallns , crjrstallis prisniaticis tenuissimis 
, hon satis cognitis, pondere spec. = 3,3, colore 

aeruginoso ct cyaneo. Auctore Delessio com- 
positus ex 32^02 oxjdl zinci, 29,46 oxydi cupri, 
8,62 calcariae, 21,45 acidi carbonici, 8,45 aqnae. 
2(Ca, Cii,Zn)C+i. Altaicus. — Alia ejusdem 
speciei varietas, partium cheinicarum ratione paulo 
diversa, (41,19 c. oxjdi ainci, 29,00 oxjdi cupri, 
2,16 calcariae, 19,88 acidi carbonici et 7,62 aquae 
continens) prope Chessj, ac tertia, quae magnam 
copiam calcariae cum acido carbonico immixtam 
habet^ prope Temperino in Toscana reperta est. 
(Ann. de Chim. et dePh., 3 Ser., T. XVlIi. 1846. p. 

*) Delessius quideni novam hanc speciem nomine Burati^ a quo pfu- 
rima illius specimina accepit, ornare sibi proposuit, nomen antem speciel 
ipsum Bon protulit. Igitur eqnidem nomen Z^ura^i^o^ f ormans in Delessif 
animo hoc fecisse mihi videor. 



Digitized by 



Google 



t30 Cl. V. Mioeralia ialina. 

478. Erdm. Journ., Vol. XL. 1847. p. 187 »qq.) — 
Hacc specics ad Oriclialciten Altaicuni prope ac- 
cedit, et nondum pro rato liaberi potest, an pe- 
culiaris sit. 

19. Orlelialeltes* (®rid)aUitO 

Spec. 1. Orichalcites Altaicns: 

AJtaischcr OrichaJcit. 

Aurichalcit;*) TIi. Huttger. 

Auctorc Th. B6ttg-ero compositus est cx 45,83 

oent. oxydi zinci, 28,19 oxydi cupri, 16,05 acidi 

carbonici ct 9,95 aquae. Zn^C -t- Cu« C -|- 3H. (Pcg- 

gend. Ann., VoL XLVIII. 1839. p. 459 sq. Erdm. 

Journ., VoLXXXIlL 1844. p. 298 sq.) 

Appcndijc» Lapis quidam microphjlins viridis, cni R. 

Hermannns nomen Kupferucliaum im- 

posuit, cujus pondus spec. = 3,01 et cujus 

locus nataiis ignotus est, Orichalcitae Al- 

taico adnumerandus esse videtur. (Erdm. 

Journ., L c. p. 298.) 

SO. Halaeliltes. (iHaladjit.) 

Spec. 1. lalachites viilgaris. 

Gemcincr MaJachit» 

Mulachit; W. Hemiprismatischer Habronemmalachit; M, Cuivre carbonat^ 
vert; H. Green Carbonate of Copper; Phill. Cuprum aerugo nativa; Wal- 
lerius. Molochites; (?) Plln. *I'eoSris SfAdqaySoi (?); Theophr. (Pseu- 
dosmaragdus , In cuprt fodinis insalae Cypri natus.) 

Var. 1. M. V. lamellosus. {Bl&tteriger gem. M.) 
Var. 2. M. v. fibrosus. {Faaeriger gem. Jlf.) 

Atlaserz. 

Var. 3. M. v. solidus. {Dichter g. M.) 
Var. 4. M. v. terreus. {Erdiger g. M,) 

Kupfergrfin ex parte. 

jippcndiar. 1. Malachites calclfer. (KalkmaJachit ; 
Zinken,) Auctore Zinkenio ex oxydo 
cupri, oxjdulo ferri, terra calcarla, acldo 
carbonlco et acldo sulphurlco constat. 

♦) Vox spuria aurichalcum (Messine), ad quod spectat nomen Aurichah 
citesy depravatione cx graeco vocabulo o(itix(xky,o$ orta cst, qiiam ob cau- 
•am nomina orichalcum ct Orichaldies non solnm praefercnda, sed hac 
una ratione rccte formata sunt. 
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Ordo XV. Uydrochalcitae. tSl 

(Berg- tt. hiktteam. Zeituiig, i84iK* 8t. 24. 
p. 397.) An fiubsiaDtia peculiaris Bitj 
qiiaerenduni est. 
2. C n i c h a I c i t e s. (Konichalcit ; Sr,) Ma- 
lachites et calcifer ct vanadifer esse di- 
citur; inHispania repertus. (C. t. Lconh. 
Jahrb.f.Min. 1847. p. 218.) 

21. Aziirltes. (^upferlafur 8. ^^urit.) 
Spec. 1. Aznrites polymorphns. 

Polj/morphe Kupferlasur. 

Kupferlasurj W. Prlsmatischer Lasurmalachit ; M. H«miprismatlsch«r Lasnr- 
malachit; Haid. Lasur; Br. Cuivre carbonat^ bIeu;H. Cuivre azur<$. 
Azurite; Beud. Azure Copper Ore;Jamesnn. Blue Carbonate of Cop- 
per; Phill. Caeruleum. (Schediasma Bauschianum posthumura de Caeruleo 
et Chrjrsocolia. 1668.) Coprum caieruleum montanura ; Wallerius. Arine- 
nium (?); Plin. Lapis armenlus, armenischer Stein ex parte» (?) 

Far. 1. A. p. lainellosus. (Bldtterige poL K) 
Var. 2. A. p. radlatus. (Strahlige p. K) 
Var. 3. A. p. tcrreus. (Erdige p. K) 

Bergblau et Kupferblau. 

22. "^C^anotrieliltes^ (CqanotricbitO 
Spec. 1. Cyanotrichites hexamitoides.*) 

Sammetartiger Cyanotrichit, 

Kupfersammterz; Karsten. Sammeterz. 

Species oninino peculiaris, sed non explorata. 
Appendiar ad tribuni Hydrochalcitarum malachitoideorum. 

Kupferbeichlag; Ficinua. Botryoides, acru- 
ginosus, splendorc carens, ceterum obscurus. 
Prope Schwarzenberg in Saxonia repertus. No^ 
mine deludente a Ficino notatus. 

III. HTDROCHALCITAE BELONOIDEI. 

$rl0n0tl»t^e ^i^totl^aUiie, 

( Bdonochalciiae, Belonochalciie. ) 
(Pond. sp. M - 3,1.) 

23. ^'Sympleslteso (^9inpl^n<) 



♦) I. e. facie holoserici. CK^a/uitoSf hohseriaim.) 
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Cl. V. Mineralia •alina. 

Spec. 1. SjBpIesites epigenes.*) 

Epigeneiischer Symplent. 

Sjrmplesit 8. Diatomtts S vmplesites ; Br. 

t4. TlTlaiiltes. (Viotantt) 

A. Speciefl eiieruleiie ne nlrldem. (|llattr et %xmt ^rtm.) 

Spec. 1. Tivianites vulgaris. 

Gemeincr Vivianit. 

Etsenhlau; Uausm. Biaueiseoerz; Weiss. GlauliosiJerit Dicliromatlsches 
EttklasbaloidiM. Eisenphjlliti Br. Siderischer Diatomph^llit; Br. Fer 
phospliate ; H. Prfsmatic blue Iron Orc ; Jameson. Phosphate of Iron ; 
Phlll. 

Auctore Rammelsber^io: 6(Fe3*^ + 8H) + 
( Fc>S« + 8K.) (Erdm. Journ. , Vol. XXXIV. 1845. 
p. 473.) 
Var. 1. V. V. lamellosus. (BUUteriger g. F.) 

Cr^staliisirte Biaueisenerde et Yivianit ex parte;W. BiattrigM 
Eisenhlan. Blaueiscnspath. 

Compositio chem. Vivianitac vulgaris lamellosi 
crjstailomorphi Bodenmaisensis auctore Rammels- 
bergio: 35,65 cent. oxjduli ferri, 11,60 oxjdi 
ferri, 29,01 acidi phosphorici, 27,49 aquae, (Ram- 
melsb. Repert. H. II. 1845. p. 26.) 
Far. 2. V. v. radiatus ct fibrosus. (Strahlig-faaeriger 

Vivianit ex. partc; W. Fascriges Eisenblau. Mullicit. 

Comp. ch. Vlvianitae vulg-. radiati Novi Jersejcn- 
sis auctore Rammclsbergio: 33,91 c. oxyduli 
ferri, 12,06 oxjdl ferri, 28,40 acidi phosphoricl, 
27,49 aquae. (Loc. cit. p. 26) 
Far. 3. V. v. pulvereus. (Erdiger s. utaubartiger g. V.) 

Blaueisenerde ; W. Erdiges Eisenblau. Fer azunf; H. . 

Vivianites vulg*. pulvereiis Brunsvicensis auctore 
Wieg^manno sen. compositus est ex 42 c. oxy- 
duli ferrl, 28 acidi phosphorlci, 26 aquae et 4 
acidl humi. (Wiegmann ub. die Bild. d. TorfB etc, 
1837. p. 77.) 

Spec. 2. *Vi¥ianites Anglarensis. 

Anglarischer Ftvianit. 

Anglarit; Berthler. 

Acrjstallus. Auctorc Bcrthiero: Fe^*i>'-f.4U. 

^) Ita cognominatus , quia iii minpralium quonindani metalliferorum 
superiicie recens gignitnr. 
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Ordo XV. Hydrochalcitae. 833 

11. Spedes ralirae e« Imilifie. (Utftl^r «t brnttiic ^rtrn.) 
Spec. 3. Tivianites Beraaaeasis. 

Beraunischer Vivianit* 

' Berauuit ; Br. 

Laniellosiis et radiatus, pondere spec. =» %9t7^ 
colore hyacintliino et rutlle-badio; auctore Platt- 
nero ex oxydo ferri, acido phosphorlco et aqna 
compositus. Kakoxeno sericeo insldens in Hy- 
drosideritc vttlgari solido prope Hrbek in reg^ione 
Beraunensi Bohemiae repertus est. (Erdm. Journ., 
Vol. XX. 1840. p. 66Bq.) 

Spec. 4. *Vivianites Ficini. 

Ficinischer Vivianit. 

Ficinit ; Bemhardi. 

Atypotus, structura crystalllna, badlus; auctore 

Ficino praeter oxjdum ferrl, acldum phospho- 

rlcum et aquam etiam parvain oxydl mang^ani et 

acidi sulphurlci coplam contlnens. Bodenmalsensls. 

Appendijc. *HureauIites. (HureauUth; AUuaudS) 

Badins et ex badio rubicundus, minori 

pondere specifico; magna oxjdi mangani 

Immixtl copia ab omnibus Vlvianltae spe- 

ciebus dlstinctus. Ceterum species ob- 

scura. 

S5. Erytbriuus» ((Ctqtf^rin s. ^obaltblntlje.) 
Spec. 1. Erythrinns nobilis. 

Edler Erythrin s. edle Kobaltbluthe. 

Rother Erdkobalt; W. Kobaltbluthe ; Hausm. Diatomes Euklashaloid ; M. 
Arseniksaures Kobaltox.yd. Cobalt ars^niatf^ ; H. Er^thrine ; Beud. Co- 
]l>alt-Bloom;Phill. 

Var. 1. E. n. microphjUus. {Kleinblatterige e. KohaU- 
bluthe.) 

Var, S. E. n. radiatus. (StrahUge e. K) 

Erythrinus nobllis radlatus crystailomorphus ker- 
mesinus Schneebergensis auctore Kersteno con- 
stat ex 36,52 c oxydull cobalti cum exig^ua oxjdl 
nicoli particula, 1,01 oxjduli ferri, 38,43 acldl 
arsenici, 84,10 aquae. Erythrinus n. rad. rubel- 
lulus (colore floruni Persicae) Schneeberg^ensis 
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234 Ct. V. Mincralia talina. 

aactoro eodem ex 33,42 c. oxjdali cobalii, 4,01 
oxyduli ferri, 38,298 acidi arsenici, 24,084 aqnae. 
Ex quibusi analysibus elucet, in Erjlhrino n. rad. 
paliide rubro majorem oxyduli ferri copiani con- 
tinerl, quam in Erythrino n. r. kermesino. For- 
mula Erytbrini n. crystallini chemica auctore Ker- 
steno liaec est: Co'As+8H; quae composilio ch. 
compositioni ch. Vivianitac vulg^aris similis est. 
(Poggcnd. Ann., Vol. LX. 1843. p. 255 sqq. 261.) 
Erythrinus n. radiatus (?) Alicmontensis auctore 
Laug^iero 9,2 centesimas oxjdi nicoli et 6,t 
oxjdi ferri immixlas habet. — Solis radlis ex- 
positus Erythrinus nobilis crjrstallinus pallidum co- 
lorem accipit, igne calefactus caeruleuni ac si oxy- 
dulum ferri Immixtum continei, vlridem vel fuscum. 
(Loc. cit p. 254.) 

f^ar. 3. E. n. terreus. (Erdige e, K.) 

Kobaltbeschlag ; W. 

Partem Erythrini nobilis terrci ex arsenialo cobalti 
sive ex Erjthrini nobilis crjstallini substantia ipsa 
ct ex acido arsenicoso (araeniger Saure) mixtani 
essc Kerstenus docult. Scilicet Erythrinus n. 
terreus Annabergensis auctorc eo continet: 48,t0 
c. acidi arsenicosi, 20,00 acidl arsenici, 18,30 
oxydi cobalti et 12,13 aquae cum vestigio oxjdi 
nicoll; Erjthrinus n. terreusSchneebergensis: 51,00 
acidi arsenicosi, 19,10 acidi arsenici, 16,60 oxydi 
cobaltl, 2,10 oxjduli fcrri, 11,90 aquae cum mi- 
nima oxjdi nicoli particula. (Loc: cit p. 263 sq.) 
Omnem autcm Erjthrinum n. terreum his partibus 
niixtum esse exploratione non comprobatum est. 
Ceterum Erythrinus nobilis crjstallinus non minus 
quam E. n. terreus solutione quadam ex Smaltite 
vulgarl ortum esse Kerstcni sententia est. (Loc. 
cit. p. 251 sq.) 

Spec. 1. ♦Erythrinus calcifer. 

Kalihahiger Erythrin s. JcalkhaUige Kobalibluihe. 

Rofem;L«v7. 
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Ordo XV. Hjdrochalcitae. 835 

Parnm cognitus et rarisslmus. 

Huic ^specici adnumerandus esse videtur Erjrthri- 

nus ^lobosus radiatus Schneebergensis, in quo 

auctore Kersteno 38,10 c. acidi arsenici, 29,19 

oxjduli cobalti, 8,00 calcariae, 83,90 aquae con- 

tinentur. (Loc. cit. p. 259 sq.) 

^ppendi^jc. Lavendulanus. {Lavenduktn; Br,') An- 

nabergensis Saxoniae. Qnamvis acrystallos 

ninltas notas cum Erjthrino communes habet. 

^6. PliarmaeolUlms* (|li)armak0litiiO 
Spec. 1. Pharmacolithns polyhydrns. 

Polyhydrischer Pharmaiolith. 

Arsenikbiathe ; W. Pharmakolith ; Hausm. Arsenicit. Hemiprismatiscbes 
Euklashaloid ; M. (Hemiprismatisches Cjpshaioid ; Haid.) Arseniksaarcr 
Kaik. Chaus. ars^uiatee; H. 

yar. 1. Ph. p. lamellosus. (Bluttertger p, Ph.') 
Var. S. Ph. p. fibrosus. (Faseriger p, PA.) 

Comp. ch. Pharmacolilhi polyhydri (fibrosi?) GlQct^s- 
brunnensis Thuringiae auctore Ilammelsbergio: 
51,58 cent. acidi arsenici, 23,59 calcariae, 23,4 
aqnae, 1,43 oxjdi cobalti (ab Erythrino nobili me- 
chanice immixto deducendi) et oxjdi ferri. (Pog- 
gend. Ann., Vol. LXIL 1844. p. 151.) 
f^ar, 3. P. p. terrcus. (Erdiger p. Ph.') 
Picropliarmacolithus {PihropharmakoUth ; Stromeyer) 
non nisi pauca magnesiae copia, quam continet, a Phar- 
macolitho poljhydro diifert. 

97. niaidliiserites* (^ail^tngettt.) 

Spec. 1. Haidingerites cryptogenes.*) 

Kryptogener Haidingerit. 

Haidlngerit ; Tarner. Prismatisclies Euklaslialuid ; M. (Diatomw Grpsha' 
loid; Haid.) Holutjp et Homuotypus Haidingeri; Er. 

28. '('IBerzellites. (|K(t3(ltttO 
Spec. 1. Beneliites cryptocrystalliis. 

Kryptocrystallinischer Berzeliit. 



*) H. e* incertae sedisy siquidem locus hnjus speciei natalis neniini no- 
tus est. 



Digitized by 



Google 



238 CL V. Mineralta taUiia. 

Uenelilt;*) Kflhn, C:ii«ax arstfniatiStt anhydre; DuMnoj, MAgnesian Pbar- 
macolite ; Bana. 

Chemica compositionc Haiding^eritae et Pharniaco- 
litho affinis, sed mag^nesiae, quam continet, copia 
haud parva et aqua carente distinctus. Duarum 
• analjsium aKtihnio institntarum summa haec est: 

56,46 et 58,51 c. addi arsenici, 20,96 et 23,S2 
calcariae, 15,61 et 15,68 mag^nesiae, 4,26 et 2,13 
oxyduli mangani* Praeterea majori duritie insignis 
est, (inter Orthoclasii et Apalitae duritiem intcr- 
medius) nec igne liquescit. Atypotus, structura 
crystallina obscura, colore albido et pallide mel- 
leo. Prope Langsbanhytta in Suecia repertus est. 
(Wohleru. Lieb. Ann. d. Chem., Vol. XXXIV. 1840. 
p.211.) 

29. nrieoloelilorltese (Kltdvdgrun.) 

Spec. 1. Nicolochlorites polyhydrns. 

Polyhydrisches Nickelgrun, 

r^ickelocher; W. I^ickelbluthe; Hausm. Kickelgrun ; Br. I9lckelinulin. M- 
ckelheschlag. GrQner Erdkobalt. Arseniksaurer Kickel. Mcktsl arse- 
nlat<f;U. I^ickel Ochre ; Phill. r^ickel Green ; Uana. 

Var. 1. N. p* trichoides. (Haarfdrmiget iV.) 

Var. 2. N. p. solidus. (Dichte» N.) 

Var* 3* N. p. terreus. (ErdigeB JV.) 

Nicolochlorites poljhjrdms Schneebergensis auctore 
Kersteno continet: 36,20 c. oxyduli nicoli, 38,91 
acidi arsenici, 1,53 oxyduli cobalti, 23,91 aqoae. 
Idem ex alia fodina Schneeberg-ensi auctore eodein : 
35,00 c. oxyduli nicoli, 38,90 acidi arsenici, 24,02 
aquae, 2,21 oxjduli ferri, cum minimis oxydi co- 
balti et acidl sulphurici particulis. Ni^iCs-fSM. 
Poggend. Ann., Vol. LX. 1843. p. 269 iq.) 

Appendijc* Hjdratum nicoli. {Nichelhydrat ; Hjdrate 
of Nickel ; B. Siiiiman jun.) Novissimo tcm- 

*) Kuhnius nescio qiia injnria lacessitus loco supra citato p. 217 %i{, 
de hoc noniine muita verba facit, immemor fortasse, idem nomen jani 
ante tribus aliis iisdemmie diversissimis niineraliuni generibus (Petalitae, 
Mendipitae et lapidi cuidam albo, qui ad Spinellum pertinere videtur) im- 
positum fuisse, qnapropter nomini Berzeliitae aliud quoddam nomen om* 
nino praeferendnm forer. 
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pore a B. Slllimanno descrlptam. Soli- 
dnm, fractura confragosa, duritie calcitae, 
pondere spec. == 3,05 ^ colore smarag-dino, 
splendore vitri, translucens. Chemlca com- 
positlone non satls cognltum; auctore B. Sil- 
limanno ex oxjdo nlcoli et 38,5 c. aquae 
constans. In superficie Chromitae djrstoml 
prope Texas in coniitatu Lancastrensl Penn- 
sylvaniae repcrtus est. (Siiliman amcric. 
Journ., 2 Ser., Vol. III. 1847. p. 407 sq.) Ha- 
bltu Nicolochlorllae poljhjdro slmilis esse 
videtur; fortasse etiam acidum quoddam Im- 
mixtum habet. 

30. HopSltes. (§optxt) 
Spec 1. Hopeites eutomiis. 

Eutomer Hopeit. 

Hopeit; Brewster. PrisinaUsches Monoklashaloid ; M. ZinkphylUt; Br. 

Auctore Levyo ex oxjdo zincl et cadmll cum 
acido phosphorico vel acido horacis conjuncto 
composltus esse dlcltur. (Berzelius Jahretber., Jahrg. 
XXV. 1840. p. 351.) 



Ordo XVI. 
BAROCHALCITAE-*) 

(Wa$8erh0re ealinische Erze.**') Sehwerere Metallhaloide, 
Chalkobaryte^ 

I. BAROCHALCITAE ZINCIFERL 

y\tM)aiix^t |lar04)ftlritr. 

{Zincochalciiae, Zinkchalciie,) 
(Pond. sp. = 8,4 — 4,4.) 

1. ZliieoTltrltes. (|l»fa3ink||iat|) s. J^inktittrit) 

*) De nomine hnius ordinis vid. explicationem in nota ad nomen ordi- 
nis Hydrochalciiarum. 

^^*) Aquae parva copia pancis tantnmmodo speciebus immixta ett, cete- 
ris omnibus nulla. 
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Spec. 1. ZiDCoyitrites eleetricas. 

Elektrischer Kieselzmkspath. 

Galmey ex parte; W. Ziokglas; Hausm. Zinkglaserz. Ziukkieselerz. 
Zinkklesel. Kieselgaliney ; r. Kobell. Kieselzinkerz. Zinksilicat. Pris- 
matiscber Zlnkbaryt; M. Zlnkgrammlt et Kieselzinkspath ; Br. Zinc 
oxyd^ stltcifere ; H. Calamine; Beud, Siliceous oxjde of Zinc; Phill. 
Zlnc silicate'; Dufrrfnov. 

Gustavus Rose et P. Riess septem novas 
crjstallorum formas in Zincovitritc inyenerunt et 
descripserunt. (Poggend. Ann., Vol. LIX. 1843. p. 
362 sqq.) 

Var. 1. Z. el. lamellosus. (Bldtteriger eL Kiesehink- 
spath,) 

Zincoyiirites electricus lamellosus Lcadhlllsensis 
auctore Thomsone has partes ch. continet: 66,8 
c. oxjdi zinci, 23,2 tcrrae siliceae, 10,8 aquae. 
(Lond., Edinb. etc. philos. Mag., 3 Ser., Vol. XVU. 
1840. p. 410 sq. Erdm. Journ., Vol. XXIL 1841. p. 
422.) Zincovitriies el. lam. Ncrtschinskeosis dua- 
rum varietaium auciore R. Hermanno:. 62,85 
et 65,66 c. oxydi zinci, 25,38 ct 25,96 terrae 
siliceae, 9,07 et 8,38 aquae, quibus acccdunt in 
altera varietatc 2,70 oxydi plumbi: Zn»Si + 2H. 
(Erdm. Journ., Vol. XXXllL 1844. p. 98.) Zinco- 
vitritae electrici Retzbanyensis autem auctore Her- 
manno formula ch. haec est: Zn^Si-f-H, et Lim- 
burgensis: 2Zn'Si + 8ik. 

Var. 2. Z. el« radlatos et fibrosus. {Strahlig-faueri' 
ger el K) 

a. Albus. {Wei88er.) 

b. Ravidus. (^Grauer,) 

c. Viridis. (Gruner.) 

d. Luteus. (GeUer,) 

e. Badius. (Brauner.) 

Var. 3. Z. el. terreus. (Erdiger el K.) 

Zinkocher. Zinc ovd^ terreux. (ZtofcmeU?) 

S. BEelietliiuSe (^ebettn.) 
Spec. 1. Hebetinns microcrystallns. 

Mikrocrystallinischer Hehetin. 
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^illemit; Levj. Wtlllamit. Hebetin ; Br. Braclijt/per Zinkbarjt; M. 
Zinksilicat. Willelmine ; Beud. 

Composltio chem. Hebctini microcrjstalli cx monte 
Altenberg' prope Aqnlsgranuni auctore Delessio: 
72,37 c. oxydl zinci, 27,28 terrae slliceae, 0,35 
oxjduii fcrrl; et Hebetini ni. ex civitate New- 
Jersej auctore eodeni: 68,83 oxydi zincl, 27,40 
terrae siliceae, 0,87 oxydull ferri et 2,90 oxjduli 
mangani. (Ann. des min. , 4 Ser., T. X. 1846. 
Lond., Edinb. etc. philos. Mag.» 3 Ser., Vol. XXX. 
1847. p. 296.) 

Ajypendia:, Manclnites. {Mancinit; Jacguot) Fi- 
brosus, structura crystallina duplici dlversa; 
ex oxydo zinci et terra silicea constans* 
Zn»Si. Prope Mancino in regione Livor- 
nensi repertus. 

3. Calamliia**) (^htkfpati) s. ^almfti.) 
Spec. 1. Calamina ynlgaris. 

Gemeiner ZinJcspath. 

Gaimejr ex parte; W. Rhomboedrischer Ziokbar>t; M, Zhikeaifoonaft. 
Basisch-kohlensaures Zlnkoxjd. Zinc caTbonat^;H. Smithsronite; Bead. 
Calamine ex parte. Pierre calaminalre. Lapls calaminaris; WaHerlns. 
KdSfjieta et KaSfAta» 

Far, L C. v. lamellosa. {Blaiteriger gem. Zinkspath,) 

a. C. y. 1. alba. {Weisser 6L g. Z.) 
Comp. ch. Calaniinae Tulgarls lam. micro- 
crjstallae (?) albae Nertscbinskensis auctore 
Francisco deKobell: 96,0 oxjdi zinci 
cum acido carbonico, 2,03 oxjduli ferri, 
l,t2 oxydi plumbi. (Erdm. Journ., Vol. 
XX VIII. 1843. p. 480 8q.) 

b. C« r. I. raWda. {Grauer 61 g. Z.) 
Var. 2. C. v. radiata et fibrosa, (Strahlig-foMeriger 

8' Z) 



*) Nomen kujuft generis a gallico vocabulo CaUmdnt ddsumsi, qnod ex 
arabico voc. cHmia 8. calimia originem duxit. (Salmasius de homonymis 
hyles iatricae; 1689. p. 223.) Nam qaod apud reteres ih usa erat nomen 
Cadmiay alioquin aptissimnm, facile in errorem addneere possit, post- 
quam novo cuidam metallo, quod a Zinco differt, nomen Cadmii impo- 
situm est. 
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a. C. V. r. et f. albfda. {Weisuer $tr. /. g. Z.) 

b. C. V. r. et f. ravlda. (Grauer Btr. f. g. Z.) 

c. C. V. r. et f. subviridis. {Gruner utr.f.g.Z.) 
Var. 3. C. r. sollda. (Dichter gem. Z.) 

a. C. V. s. alblda. {Weieaer d. g. Z.) 

b. C. V. 8. ravida. (Grauer d. g. Z.) 
Ct C. V. s. lutca. {Gelher d. g. Z.) 

d. C. V. s. badla. {Brauner d. g. Z.) 
Var. 4. C. v. terrea. {Erdiger g. Z.) 

Spec. S. Calamina siderica. 

Siderischer Zinkspalh. 

Kapnit, (Capnitis); Br. 

Ex oxjdulo zinci, oxydulo ferri (clrclter 15 cent.) 
et acido carbonico «onipositus. (Breith. Uandb. d. 
Min., yol.Il. 1841. p. 236.) 
AppendtJC. Zinhhluthe; Karsten. (Zinconise ; Beud.) 

Minera terrea, cui 15 cent. aquae imniixtae 

sunt; parum cognita. 

4. ^egierrerlteis. (^emrit.) 

Spee. 1. Henerites mezieaniis. 

MejciJcanischer Herrerit. 

Herrcrit; dcl Rio. 

Nott satis exploratus. 

II. BAROCHALCITAE MANGANICI ET SIDERICL 

/Hangantfi^e et |tbertfi^e ^arn^aktte. 

(Manganochalciitte et Siderochalcitae. Manganochalciie et Siderochalciie.) 

A. BAROCHALCITAB MANGANICI ET SIDERICI CARBONICI. 

Catbanif4-man0aiitf4i( et carbantfi^-fi^ntfi^e IHaratt^aidte. 
{Anthracomanganochalcitae et jinthracoaiderochalcitae. jlnihrahomangano" 
chalcite et uinihrakosiderochalciie,) • 

(Pond. sp. =: 3,3 — 3,9.) 

5. Hlioiloelirosltes» {fiAanianfpat^ s. H^o^ii^^rirftt.) 
Spec. 1. Rhodochrosites achoneutus. 

Unschmelzbarer Manganspath. 

Rother Braunstein et MaogaDspath ; W. Rbodoehrosit; Haasm. (Tar. soli- 
da.) Rothbraunsteinerz et Rothmanganera ex parte. Manganipath ; WeiM. 

Ma- 
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MakTotyper Parachrosbar^t ; M. BlanganUcher et rosiger Carhonapath, 
(Rosenspath et Himbeersp.ith) ; Br. Dtallogite ; Bcud. Manganfese oxydi 
carbonat^ ; H. Carbonate of Manganese ; Phlll. 

yar. 1. Rh. ach. lamellosas. {Blatteriger ungchm. M.) 

Manganspath ; W. 

Comp. ch. Rhodochrositae achoneuti lainellosi 
Voigtsbergensis Saxoniae aactore Kersteao: 
81,42 c. oxjdali niangani cam aeido carbonico, 
10,31 calcariae cam ac. carb., 4,23 magnesiae 
cuni ac. carb., 3,10 oxydali ferri cum ac. carb., 
0,33 aquae. (Erdni. Journ. , Vol. XXXVII. 1846. 
p. 164.) 

Far. 2. Rh. ach. fibrosus. (^Fa$er$g€r u. M.) 
Var. 3. Rh. ach. solidus. {Dichter u. M.) • 

Rother Braunstein ; W. Rhodochrosit; Hausm. 

Appendijp, ]. Mang-anocalcites* {Manganocaleit ; 
Br. Faueriger Braumpath ex parte ; WA 
Radiatus; mediuni inter Rhodochrositen 
et Doloniiten locum obtinens; auctore 
Rammelsbergio cx 67,48 c. oxjduli 
nian^ani cum acido carbonico, 18,81 cal-: 
cariae cum ao. carb., 9,97 mag^nesiae cum 
ac. carb. et 3,22 oxjduli ferri cum acid. 
carb. cpmpositus. (Poggend. Ann., Vol. 
LXVIII. 1 846. p. 5 1 1 .) Auctore B r e i t - 
hauptio formas rhomblcas et structu- 
ram crjstallinam habet, qualis est Ara- 
' g^onitae. (Loc. cit VoL LVIIL 1843. p. 
278. Vol. LXIX. 1846. p. 429 sq.) Prope 
Schemnitzlum repertus esf. 
2. VT i s e r i t e s. ( Wiuerit ; Haid. JFaeaer- 
haltigea kohlenaauree Mangan; Wiser,) 

6. Clialyliites* (€tfen|pat(f s. CifaltiHt) 

Brach^tjrper Parachrosbar^t; M. Siderit;*) Haldinger. 



*) Npnien Sideriiae diversisBimis niineralibus iniposituni est, acilicet 
1) Qnaizo dystomo hyalino vulgari caeruleo {Sapphirquarz), 2) Lazulitho 
austriaco, 8) Pharmacosideritae dystomo (a B r e1 thauptio) , ac nunc 
etiam 4) Haidingero auctore, generi supra dicto. Quae qnum ita sint, 
iieri alitcr non potest quam nt magna inde exsistat confusio, q^am ob 
rem aptius mihi visum est^ misso noniine Sideritae generi supra aictp no- 

CSIocker, S/aopsis. 16 



Digitized by 



Google 
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Spec. 1. Cbalybites manganicus. 

Manganischer Eisenspaih, 

Olfgonspatli ; Br. Eisenspath von Ehrenfriedersdorr. 

Ex 59,99 c. oxyduli ferrl cum acldo carbonico, 
«t 40,66 oxyduli man^ani cum ac. carb. composi- 
tus. M a g n u s. 

Spec. «. Cbalybites ynlgaris. 

Gemeiner Eisenspath. 

Spatheisenstein ; W. Spathiger Eisenstcin. Eiseukaik et Sph&rosiderit ; 
ilkusni. Siderischer Carbonspath et Eisenspath ; Br. Kohlensaiires Eisen. 
Stahlstein. Fiinz. Fer oxyd4 carbonat^ ; H. Sidt^rose ; Beud. Spathose 
Iron-Ore; Phill< 

Var. I. Cb. y. lamellosus. (Blatteriger gem. EiseMpath.) 

a. Cli. V. 1. albldus. {Weisser 61 g. £.) 

b. Cb. V. I. ravldus. (Grauer hL g. E,) 

c. Ch. V. I. luteus. {GeUer bl g. £.) 

d. Ch. V. I. iradius. {Hellhrauner hl g. £.) 
Auctore Pieschelio in Chalybite vulg^ari 
lanielioso badio Neudorfensi Hercyniae con- 
tinenturj 79,34 cent. oxjduli ferr! cnni aci- 
do carbonico, 8,69 oxjdul! niang^ani cnm 
ac. carb., 7,6 magnesiae cum ac carb; et 
5,45 calcariae cum ac. carbonico. (Ram- 
melsb. Repert., U. I. 1843. p. 139.) 

Annotatio, Junckerites (Junckerit; Dufre^ 
noy) est Chaljbltes yul^aris la- 
mellosus, cujus crystaili Inaequa- 
liter elon^ati sunt. Eadem ratio 
Thomaeitae {Thom&it; Mayer) 
esse yidetur, qui male descriptus 
pro novo g^enere a Maycro ha- 
bltns est. (Bergwerksfreund, Vol. 
VIII. 1845. p. 61.) 
Var. 8. tJh. y. radiatus. (Strahlig-faseriger gem. JE.) 

Sphaeroslderites radiatos. Strahliger Sph&rotiderit. Sphlroside- 
iit;Haasm. 



men Chalyhiiae tribaere, qnod non soluni singulare nomen est cuni nullo 
alio confundendum , sed ctiam natnram illius generis chemicam significat, 
qnae in eo posita est, quod ferrnm et carbonicum in se continet. 
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Chaljbites vulg'. radiatns (?) ex Basalte Eisemensi 
reg-ioBls circsk Siegenum sitae auctore Schnabe- 
lio compositns est ex 43,59 c. oxjduli ferri, 17,87 
oxjdull mangani, 0,24 magnesiae, 0,08 calcariae 
et 38,82 acidi carbonici. (Poggend. Ann., Vol. 
LXXI. 1847. p. 516.) 
Var. 3. Ch. y. soiidus. {Dichter g§m* £.) 

Sphaerosiderites solidos. Dicliter Spharosiderit. 

Saepisslmc cum argilla rel etiam marga Intime 
mixtus. {Thoniger et mergliger dichter Sph&ro^ 
siderit.') 

Appendijc. S i.d e r o d o t u s. (Siderodot (?) ; Br,) Cha- 
lybites calcifer essc dicitur. Prope Rad- 
stadt in terra Salisburgensi repertns esh 
(Leonh. n. Jahrb. f. Min. 1847. p. 218.) 

7. Hesitliius* (ItteftttnfpatiiO 
Spec. 1. lesitinns polymagnesius. 

Polymagnesischer Mesitinspath. 
Subsp. 1. M. p. Pedemontauus. (Piemontesischer poL if.) 

Mesitinspath s. Mesitin ; Br. 

Rhomboedri an^ulus ^^ 107^ 14^ Compositio ch. 
auctore Fritschio: 24,18 c. oxyduli fcrri, 28,12 
magnesiae, 1,30 calcariac, 45,76 acidl carbonici. 
FeC+2Mg;C. (Poggend. Ann., Vol. LXX. 1847. p. 
148.) Comp. ch. ejusdem varietatis Traversel- 
lensis auctore Gibbsio: 26,61 c. oxjduli feni, 
27,12 magneslae, 0,22 calcariae, 46,05 acidi car- 
bonici. (Loc. cit., Vol. LXXL 1847. p. 566.) 

Subsp. 2« M. p. Salisburgensis. (Salzhurgischer pol M.) 

Pistomesit; Br. 

Rhomboedri ang^ulns =107^18'; color subcanas, 
in flavidum vergens; composltio ch. auctore Frit- 
schio: 33,92 c. oxjduli ferri, 21,72 magnesiae, 
43,62 acidi carbonici. FeC-l-MgC. (Loc. cit. p. 
147.) Prope Thurnberg^am in terra Salisburgensi 
repertus. Habitu a Mesitino poljmag^nesio Pede- 
montano vlx dilfert. 

16* 
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B. BAROCHALCITAE MANGANICI ET SIDERICl 
PHOSPHATICI.*) 

|l|)O0p|atif4^-mttn0anifd)e et pl^Mp|atif(^ • ft^f ctf4)e yato^oldte. 

{Barothalcime phosphalomanganosideri , «. Phoaphatomanganosiderochalcitat. 

Ph ojsph a tom a nganosiderochalcite, ) 

(Pond. sp. =s Zfi — 4,0.) 

8. Trlplijrlliius. (Crip^QltnO 

Ph^letite» ; Br. , excepto Mangaiiosiderite. 

Spec. 1. Tripbyliiiiis valgaris. 

Gemeiner Triphylin. 

Triphjiin; Fuchs. 

Hacc species a^re solutus aqaa miscetiir aliatiique 
faciem accfpit, atqne ita matatus Triplites no- 
minatus est, licet idom nomen jam dudum Mang^a- 
nosideritae impositum fuit. 

Tetrapli^^llnus. {Tetraphylin; Berzelim, Pe- 
rowskin.) Varietas Tripbylini vulg^aris esse vidc- 
tur, quae non nisi majori oxjdull mangani et II- 
thii copia distincta est. 

Spec. 8. Triphylinus violaceus. 

Violblauer Trtphylin. 

Hetepozit ; Atluaad. Heterosit. (?) 

Spec. 3. Triphylinns fascas. 

Braiiner Triphylin. 

Zwiesetit; Br. (Eisenapatit; Fnchs.) 

Tripliylinus fascus Zwieselensis auctore Facbsio 
coraposltus est ex 36,84 c. oxydull ferrl, 18,67 
oxjdull mang>ani, 36,52 acfdi phosphorid, 4,77 
ferrl, 3,77 fluoris. (Erdm. Journ., Vol. XVIII. 1839. 
p. 502.) 

9. ^JMaiigauofiAderltes. (IHansanofibetit.) 
Spec. 1. langanosiderites polioconins. 

Graustrichiger Manganosiderii. 

Eisenpecherz; W. Phosphormangan ; Karsten. Phnsphoreisenerx et Phjle- 
tltes diniericus ; Br. Manganpecherz. Manganeisenstein. Jriplit; Hausm. 
Prismatiscber Retlnharyt ; M. Blangan^se phosphat^ ; H. Phosphate of 
Manganese ; PhUI. 



*) Haec miDeralHim genera prope accednnt et ad aliquas Virianitae spe- 
ies et ad nunnulla metallolitiiorum hydrosidericorum genera. 
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III. BAROCHALCITAE CERIIFERI ET 
LANTHANIFERI. 

Ccrtntfd)^ et lautl)antfrf)e pavod^aidte. 

{Ceriochalvitae ei Lanlhanochalciiae, Ceriochalviie ei Lanihanochalcite.) ' 
(Pond. sp. =s 4,4 --r 5^.) 

10. ]IIoiiazltes* dHnndjit*) 
Spec. 1. lonazites Edwardsii. 

Edwardsischer Monazit, 

Edwardsit; Shepard. MonazU;Br« Men$U; Brooke. 

Var, 1. M. Edw. Miascensis. (Miaakiacher Edw, M,) 

Mon&zit ; Br. 

Structura crystallina indistincta ; pond, spec. = 
4,9—5,2. 

a. M. Edw. M. Icvior. {Leichterer Miaskisoher 
Edw. M.) 

Pond. spec. aoctoribus Breithauptio et R. 
Herinanno = 4,92 — 5,00. Acidi phospho- 
rici 28,0, oxjdi stanni 1,7 cent. immixtae. 
'R. Hermannus, iterata subtili Monazitao 
Edw. Miascensis levioris analysi, ex his par- 
tibus chemicis eom constare docuit: 37,36 c. 
' oxjduH cerli, 27,41 oxydi lanthani, 1,46 cal- 
cariae, 0,8 mag-nesiae, 1,75 oxjdi stanni, 28,05 
acidi phosphorlci; quarum partium oxydum stanni 
mechanice Immlxtttm esse profitetur. Thorinae, 
cujus 17,95 cent. Monazitae Edw. Miascensi 
inesse Kerstenus asseruit, Hermannus nc 
particulam quidem in .eo invenit. Formulam 
hojus varietatis Monazitae Edw. constituit hanc: 

?®*|p. (Erdm. Joum., Vol. XXXIIL 1844. p. 90. 

VoL XL. 1847. p. 21 gqq.) 

b. M. Edw. M. ponderosior {Schwererer Mias^ 
kischer Edw, M.) 

Pond. sp. auctore R. Hermanno = 6,12 — 
5,28. Acidi phosphorlci 22 — 25 cent., oxydi 
stanni non nisi minutissimam particulam, sed 
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oxydi Untali aliquas pariicnlas imniixias in se 
continei. (Loc cit. Vol. XL. p. 28.) 
Var. 2. *JM. Edw. Connectlcutensis. (Connecticutischer 
Edw. M.) 

Edwardsit; Shepard. 

Structura crjstalllna distlncta. (?) 
Appendiar. 1. Eremites {Eremit; Shepard) ad Mona- 
ziten Edwardsil pertinere dicitur. (Pog- 
gend. Ann., Vol. XLVL 1839. p. 645 sqq.) 
2. M p n a z i 1 i d e s. [Monazitoid; R. Her- 
mann.) Immutatione substantiae Monazl- 
tac Edwardsii ortus, eadem quae Mo- 
nazitae est iorma crjstallina praeditos 
partibusque chemicls, quas in se com- 
prcliendit, — praeter oxydum stannl, 
quo caret et cujus in locum oxjdum tan- 
iaii successit, ac praeter aqnae particu- 
lani, quae ei immixta est, — qualitate 
lisdem, sed quantitate diversis. Similis 
illa substantiae immutatio est immutatio- 
ni, qua ex Cordlcrlte BonsdorHfites, Cblo- 
rophyllltes ceteraque mlneralia mlcls non 
dissimllia procreantnr. Compositlo che- 
mica Monazltoldls auctore H. Herman- 
no haec est: 49,35 c. oxydnli cerii, 
21,3(> oxjdi lanthani, 1,5 calcariae, 17,94 
acidi phosphorlci, 6,27 acidi tantali, 1,36 
aquae. (Erdm. Journ., Vol. XL. 1847. p. 
31.) Monazltoldes i^itur est Monazites 
Edwardsil immutaius, et varletas Mona- 
zitae Edw. Miascensis ponderosiol* est 
medla condltio {Miitehuatand)^ per qnam 
Monazites Edw. Miascensis levior pau- 
latlm In Monazltoidem transit. 

11. CryptoUtlins. (|lr9pt0lit^|.) 
Spec 1. Cryptolithas Arendalensis. 

Arendalischer KryploUth. 

Kryptolitb; Wubler. 
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In Apatitc p^osphoreo Areodalensi novissimo tem- 
poreaWdhlero repertus* Sant miDntissimi cry- 
stalli acuformes tuteoli, pond. sp. = 4,69 compo- 
siti ex 73,7 c. oxjdi cerii, 1,5 oxjduli ferri et 
27,37 acidi phosphorici. (Gotting. gel. Ana., Nachr. 
T. d. Gesellsch. d. Wlss., Nr. 2. Jan. 1846. p. 19 sqq. 
Poggend. Ann., Vol. LXVII. 1846. p. 424 sqq.) 

18. Aiihydrocerltes. *) (/luf^cent s. ^n^rjibtetmt) 
Spec. 1. Anhydrocerites Fahlanensis. 

FaTilunischer Flusscerit, 

Keutrales flusssaures Cerium ; Berzelius. Ceriumfluat. rCeutraler „Flaocerlt." 

13. "^Hydrocerltes. {^xf^xomxl.) 
Spec. 1. Hydrocerites flavns. 

Gelber Hydrocerit. 

Basisches flusssaures Cerium ; Berzelius. 

Auctore Berzelio aquae 4,95 cent. in se conti- 
nens. Rara species et paruni cognita. 

14. Parlsltes. (flarirtt) 

Spec. 1. Parisites lencoconins. 

Weissstrichiger Farisit. 

Parisit; Lavinio de Oledici - Spada. Musite (Mussite?) et Carbonate de Lan- 
thane; Dufrtfnoj. 

Haec speciesy in Talle Musso (Muso?) Novae 
Granadae nuperrinie reperta, dihexaedrica , (di- 
hexaedro acuto, anguio laterali = 164^58') stru- 
ctura distincte - lamellosa axotoma, colore fulvo, 
pulvere albido, pondere spec. = 4,35 9 auctore 
Bunseno composlta est ex 59,36 c. oxjduli ce- 
rii incluso oxjdi lanthani et didymii, et 3,17 cal- 
cariae, quae partes cum 23,51 c. acidi carbonici 
conjunctae sunt; insuper ex 7,08 oxyduli cerii 
cum oxydo lantliani ac didjmii, et S,38 aquae. 
( W6hl(« u. Lieb. Ann. d. Chem. etc., Vol. LIII. 1846. 
p. 147 iqq.) 

*) Hoc nomiDe significatur , maiLimam liuic generi oxydi cerii copiam 
inesse, sed aquam nullam. Nani ineptam voceni „fluori8'< (Fluss), ^ui 
speciei hujus geneiis supra dictae immixtus est, et in germanico oomine 
Flussccrit exprimitnr, in nominis latini compositione adhiberi noo posse 
liquet. 
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15. Iiaiitliaiiltes. (|aiit(|antt s. HQ^roUntbauit) 
Spec. 1. Unthanites azotomns. 

uiarotamer Lanthanit. 

Kohlensaores Ceriumoviiul » Hisinger. H^drocerlt. Lantlianit ; Uaid. 

Mosander nuperrlme docuit, Iianc spccieni ex 
oxjrdo lantbanl cum minutissima oxydi cerii parti- 
cula, ex acido carbonico et aqua compositam esse. 
Ln»*C + 3H. 
Appendio: ad tribum Barochalcltarum coriirerorum ct lanthanl- 

ferorum. 

Yttrocerites. (Yttrocerit. Flusiyttrocerit. Fluaa- 

saures Cerium mit fm%%aurer Yttererde; Berzeliui.) 

Mechanice mixtns esse dlcitur. 

IV. BAROCHALCITAE CERATOIDEI. 

^txai0Wifd)e parod^ali-tt^. 

(Cerafochalcitae a. Ceralitae. Chlorochalcitae. Keratochalcite s, Keratite, 

Chlorochalcite, Ilornspathe, Chlorspathe.) 

(Pond. sp. =5 5,5 — 7,0.) 

16. Graleiioceratltes.*) |(leil)0rnfpat)) s. |)lnlurat) 
Spec. 1. Galenoceratites microcrystallns. 

MiJerocrystallinischer Bleihomspath. 

Bleiliomen. Hornblei ; Karsten. Chlurbleispath. Salzsaures Blelerz; Klap. 
' roth. Phnsgenspath ; Br. Brach^tjrper Bleibaryt; M. Orthotomer Blei- 

bar;t;Haid. Piomb mario-carbonat^; H. Plomb muriatt^. Plomb com<$. 

Kerasine ; Beud. Plomb chloro - carbonate' ; Dufr^no^, Murio - Carbonate 

of Lead ; Phill. 

rVir. 1. G. m. albldus. (Weisser m. Bl.) 

Var. 2. G. m. ravidus. (Grauer m. Bl.} 

Var. 3. G. m. flavidus. (Blassgelber m. Bl) 

Var. 4. G. m. subvlridis. (BlassgrUner m. Bl.) 

17. Heiidlpltes. (JUenbipit.) 

Spec. 1. lendipites entomns. 

Eutomer Mendipit, 

Saizsaurcs Blei von Mendip. Peritomer Bleihar^t; M. Chlorspath ; Br. 
Berzelit ; Levy. Plomb chlorur^ ; Dafrenoy. Oxjchlorare de plomb. Mu- 
riate of Lead;PhiII. 



^) Vocabiilo graeco yccXijyfj ant omnino aes quoddam plitmbi aut pluni- 
bnm pQrum lignificabatur, non solum plumbum sulphuricnm, quod nos 
galenam vocamus. Igitur in componendift mineralium plumbiferomm no- 
minibus vocabulum yaXijyij pro plumbo adhibere licet. 
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Mendipites eutoinus ex fodina Kitniberti in campo 
Brilonensi auctore C. Schnabello compositus 
est ex 85,69 c. plunibi, 9,87 chlori et 4,44 oxy- 
gcnii. (Poggend. Ann., Vol. LXXi. 1847. p. 516.) 
Appendijc, Cotunnites. (Coiunnit; v, Kohelh Co- 

tunnia; Monticelli ct CovellL) Pb€l. Non 

satis cognitus. 

18. Hydrargyrltes.*) ($9)rar0Qrtts.(3^ti<difUbei^arnfpat^ 

s. «[Itttdifilbcrfpat|)0 
Spec. 1. Hydrargyrites cryptotomns. 

Kryptotomer Hydrargyrit. 

Quecksilberhornerz ; W. Hornquecksilher ; Haasm. P^ramidales Perike- 
rat ; M. Mercurkerat ; Br. Quecksilberkerat. Chlormercur ; r?aum. Chlor- 
qnecksilber. Chlormercurspath. Naturliches Calomel. Itatiiriicher Subii- 
mat. JNaturlicher Tnrpet. (Weisser Markasit) Mercure murlat^; H. Mu- 
riate of Mercur^ ; Phtit. 

Var. 1. H. cr. albidus. {Wei^ser kr. H.) 
Var. H. H. cr. cineraceus. {Grauer hr. H.) 
Var. 3« H. cr. badius. {Brauner hr. 1/.) 

19. JLrsyroceratUes. (^Uberl^drnfpat^^ ^tlberfpatl) s. 

S^ilberkcrat.) 
Spec. 1. Argyroceratites dnctilis. 

Geschmetdiger Silberhornspath. 

Hornerz; W. Silberhomerz. Hornsilber; Hausnn. Hesaedriaolitts Perlke* 
rat;M. Kerat; Haid. Silburkerat s. Cerarg^rites cIilorus;Br. Chlor- 
silber;BerzeIius. Salzsaures Silber, Argent muriatif; H. Kerargyre; 
Beud. Comeous Silver; Jaoi. Muriate of Sllver; Phill. Chloride of 
Silver. 

Var. 1. A. d. albidus. {Weisser g. iS^.) 
Var. 2, A. d. ravidus. {Grauer g. S) 
Var. 3. A. d. viridis. {Gruner g. S,) 
Var, 4. A. d. subviolaceus. {BlassvioUlauer g. S.) 
Appendijc. Ar^jroceratites sic dictus terreus s. arg^il- 
laceus, {thoniges HomsHber; Hausm. But- 
termilqherz) Argyro«eratites cum argilla 
mixtus esse videtur. 

«0. ^Seibiteisi^ {»mt) 

*) Nomen contractum ex nomine Hydrargyroceratitfs. 
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Spec. 1. Selbites ravidns. 

Grauer Selhit. 

Gntasilber; Seib. Argent carbonatd; H. Grej Silver Ore; Jam. Carbonate 
of Silver. 

Spec. 1. Jodites meziGaBas. 

Mejcicanischer Jodit. 

Jodsilber; del Rio. Jodit; Haid. 

88. "^ArmiilteSo (Itromit s. pxomfpat^.) 
Spec. 1. Bromites cMoroGoiiias. 

Grumtrichiger Bromit. 

Bromsilber ; Berthier. Bromit ; Haid. Plata verde. 

Crysiallomorphus , crjstailis miiiatissiniis cubicis et 
octaedricis, pondere spec. = 5,8-- 6,0; auciore 
Berihiero composiius ex 58 ceni. arg-enii ei 
42 bromi. Prope San Onofre in Mexico reperius. 
(Ann. de Chim. et de Ph., Scr. 3. T. II. I84I. p. 
417 Bq. Poggend. Ann., Vol. LIV. 1841. p. 585 «q.) 

V. BAROCHALCITAE GALENITOIDEI. 

ie^aUmtMfd)t s. bUtf|i0tl)artt0e patad^aUHt. 

(Galenochalcifae, Galenochalciit.) 
(Pond. spec. = 5,4 — 7,0.) 

23. Blsmiitlilteso (flHemutljit) 
Spec 1. Bismnthites saxonicns. 

Sachsischer Bismuthit. 

Bismiithit ; Br. 

Saepius pseudocrystallus, formas Bismuiholampri- 
tae eutomi acuformes exhibens; ponderc spec. = 
6,8r— 6,9; cx oxjdo bismuihi et acido carbonico 
cum oxjdo ferri, oxydo cupri ei acido sulphurico 
constans. In diFersis locis Saxoniae reperius, 
praecipue prope Ullersreuihum et Schneeberg^am. 
(Poggend. Ann., Vol. LHI. 1841. p. 627 gq.) 
Far. 1. B. s. flavidus. (Strohgel6er «. B.) 
Var. 2. B. s. subviridis. (Blassgruner «. B.) 

24, «Romeiteso (Vimiit) 
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Spec. 1. RomSites Pedemoiitaniis. 

Piemantesischer Romdii. 

Romtfine ; Dufrrfnoy. 

Sub crj-sialloruin minuiissimoruni formis ociaedricis 
sjsiematis quadraiici propc Si. Marcel in Pede- 
moniio • reperius ; colore roelleo et hyacinihino; 
auciore Damourio composiios ex 79,31 c. acidi 
aniimoniosi, 16,67 calcariae, 2,6 oxjduli mangani, 
1,2 oxyduli ferri et 0,64 ierrae silice^e. (Ann. 
des mines, 3 Ser. T. XX. 1841. p. 247. Poggend. 
Ann., Vol. LVL 1842. p. 124.) 

25. ScHeelltes. (^d)eelfpat|) s. ^di^elit) 
Spec. 1. Scheelites lencoconias. 

Weissstrichiger Scheelspath. 

Schwerstein ; W. Tungstein. P^ranaidaler Scheelbarjt; AL Scheelspath ; 
Br. Scheelkalk ; N. Scheelerz ; Karsten. Wolframsaurer Kalk. Sch<fe- 
lin calcaire ; H. Scheeltte ; Beudant. Tungstote of Lime ; Phill. Tnng- 
sten ; Scheele. 

f^ar. 1. Sch. 1. albidns. (Weisser w. Seh,} 
Var, 2. Sch. L ravidus. {Grauer w. Sch.) 
Var. 8. Sch. 1. flavidus. (Gelber w. Sch.) 

Sch. 1. flavidos Caiharinopoliianus auciore Chou- 
bine ex 78,41 ceni. acidi scheelii, 18,88 calca- 
riae, 0,65 nia^nesiae composiius esi. (Ann. dei mi- 
.DeaRuisei, 1841. p. 317.) Scheeliies 1. flavidus 
Hercjnius, prope Neudorf efiTossus auciore Ram- 
melsbergio ex 78,64 c. acidi scheelii ei Sl,56 
calcariae. (Poggend. Ann., Voi. LXVIU. 1 846. p. 514.) 
Var, 4. Sch. 1. badios. {Braumer w. Sch.y 
Var. 5. Sch. I. viridis. {Gruner w. Sch.) 

Couiposlilo ch. Scheeliiae leucoconii viridis Co- 
quimbensis auciore Domejko hacc esi: 75,75 c. 
acidi scheclii, 18,05 calcariae, 3,3 oxjdi cnpri, 
0,75 ierrae siliceae. (Ann. des minct, 4Ser., T. 
III. 1843. p. 15.) 

M. Plumbosclieelltes. {SSd)ttlhl^fp^%) 
Spec. 1. Plamboscheelites aGromorphiis.*) 

Akramorpher Scheelbleispath. 
*) Crjitalli hnjni ipeeiei oetaedrorum quadraticorum longiisimoruni acu- 
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Scheelbleispath ; Br. BleischeeUt et Scbeelbieittra ; Kauui. Wolframbleien. 
D^stonier Bleibar^t; M. Stolzit ; Haid. Woirramsaures s. scheelsaures 
Biei. Tungstate de plomb. Plomb timgstatif ; Levjr. Sch<$elitine ; Beud. 
Tungstate uf Lead ; Phijl. 

far. 1. P. acr. ravidus. [Grauer ahr, Sch.) 
Var. 2. P. acr. badias. {Brauner akr, Sch.) 
Far. 3. P. acr. subviridls. (^Gruner akr. Sch.) 

27. Wiilfeiiltes. (fiHoli^bUnbUifpaHt s. llluUenU.) 
Spec. 1. Walfenites pentatomns. 

Pentatomer Molybddnbleispath. 

Gelbbleierz ; W. Kleigelb; Hausm. Pjrramidaler Bleibarvt ; M. Xanthin- 
spath ex parte ; Br. Bleimoljrbdat ; ?iaum. Wulfenit ; Haid. Gelber Blei- 
spath. Molybdansaures Blei. Plomb mol^bdat^; H. M^Unose; Beud. 
Mol^bdate of Lead ; Phill. 

Var* 1. W. p. albidus. {Weiaaer p, M.) 
Var. 2. W. p. flavus. (Gel6er p, M,) 

Conip. ch. Wulfenitac peniatomi flavi Chilensis 
auctore Domeyko: 43,0 c. oxyd! pinmbi, 42,2 
acidi moljbdaeuici, 6,3 calcariae, 8,5 oxjdi ferri. 
(Ann. dea mines, 4 Ser., T. III. 1843. p. 15.) 

Var. 3. W. p. croceus. {Morgenrother p. M.) 

Haec varietas prope Retzbanyam in Bannato et 

in deserto Kirgisensi reperta cbemica sua natura 

auctore Gustavo Rose parum diffcrt a duobus 

prioribus, nisi quod cxi^ua acidj chromii copia ei 

immixta esse videtur. 

jippendir. Molybdatnm plumbi basicnm, (6a' 

sigch^molyhddnsaureg Blei; Bougsingault) y in 

sjenite prope Pamplonam in America meri- 

dionali repertum, mechanioe mixtum esse vi- 

detur. 

28* Crocoltes* (C^irombUifpat)) s. ^tiikoit.) 
Spect 1. Crocoites tritomns. 

Trttomer Chrombleispath. 

Kothbleierz; W. Kallochrom; Hausm. Hemiprismatischer Bleibar^t; M. 
Chromspath et Krokoit;Br. Krokoit; v. Kobell. Bieichromat; NaivB. 
Chromsaures Blei. Plomb chromate'; H. Croco'ise; Beud. Chromate of 
Lead ; Phill. 



niinatorum formam habent, id quod epitheto acromorphus (ex &)iQ9gj acii- 
minatui» et fiofii^ni fornia, Gomposito) significatnn 
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89. Plioefilcaekreltes». (fll^ifntkadjtoitO 
Spec. 1. PhoeniGOchroites Beresowskensis. 

BeresowsHscher Phdnikochroit. 



Melanochroit ; R. Hermann. PhonicU ; *) Br. Subsesqaichromatc de plomb ; 
l>jfrt(nov. 

30. Tanquellitltes. (Vani|ucltnit.) 
Spec. 1. Vanqiielinites Ghloroconins. 

Grnnstrichiger Vauquelinit. 

Tauqueline; Berzelius. Vauqueliait ; Steflens. Blelchlorit; Br Hemlprisma- 
tischer Olivenmalachit; Haid. Hcmiprismatischer Melanochlormalachit; M. 
Piomb chrom^ ; H, Chromate of Lead and Copper. 

Var. 1. V. chl. virldls. (Grfifie/ gr. F.) 
Var. 2. V. chl. badius. {Brauner gr. V.) 

31. Taitadltes* (Vanabtt s. Vanat^tnfpat^.) 
Spec. 1. Tanadites dystomns. 

Djfsiamer VanadiU 

Vanadinblelspath. Vanadiubleierz ; G. Rose. Vanadlnlt s, vanadiner Blei- 
spath ; Br. Vanadinsaures Bleioxyd. Plamb vanadlatif. Vanadiate of 
Lead; Phili. 

Var. 1. V. d.^ flavus. (Gelber dyst. Vanadit.) 
Var. 8. V. d. badius. {Brauner d. F.) 

Est eilam varietas Vanaditae dysiomi zlncfifera ei 
cuprlfera, (Plomb vanadlate zlncifere ei cuprifere; 
Damour), incerii loci naiails, auciore Damourlo 
coniposlia ex 63,725 c. oxydl plumbl, 6,84 plumbi, 
15,860 acidi vanadii, 8,865 chlori, 6,345 oxydl 
zlnci , 8,960 oxjdi cupri, 3,800 aquae. (Ann. des 
mines, 3 Ser., T. XI. 1837. p. 101. Erdm. Journ., 
VoI.XI. 1837. p. 134 gq.) 

38. PyromorpliUes. |l(|0»p^airblcifpatt) s« flQrantorptitt.) 
Spec 1. Pyromorphites ¥nlgaris. 

Gemeiner Phosphorbleispath. 

Grfinbleierz et Braunbleierz mazima ex parte ; W. Pho«phorblei ( Karsten. 
Phosphorbteierz. Buntbleierz ex parte; W. Polychrom ex parte, s. Pj- 
lomorphit; Haiism. Rhomboedrischer Bleiharyt; M. Meromorpher et ka- 
laminer Bleispath s. Pollachites p.vromorphus ; Br, Plomb phospbattf; H. 
Phosphate of Lead ; Phill. 



*) Nomcn PhoeniciieSf a Breithauptio ex meo noniine Phoenicochroi- 
ies per contractionem formatum lubenter praeferrem » nisi idem nomen 
jam ante generi palmarum fossili impositnm fnisset. 
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yar, !• P. V, viridis. {Gruner gem, PhoaphorbUupatk.) 

Granbleien mauma ex parte ; W. 

f^ar. 2. P. V. auraiitiacus. {Orangegel6er g. Ph.) 

ChTomo - phosphate of Lead ; Thomsun. 

Var, 3. P. V. badlus. (Brauner g, Ph,) 

Braunbleierz ; W. Miesit s. mesitiner Bleispilth b. Pollachit; rt. 

Compositio ch. Pyromorpliitae vulgaris badli ex 

fodina quadam prope Bleistadt in Boliemia auctore 

Lerchio haec est: 80,29 c. oxjdi piumbi, 16,09 

acidi phosphorici cum fluore, 2,64 acidi hydrochlori, 

0,52 calcariae, 0,46 oxjduii ferri. (Wohler u. Lieb. 

Ann. d. Chem., Vol. XLV. 1843. p. 329.) 

AppendiJCm Minera plumbi noniine Blauhleierz 

notata ant Pyromorphites vulg^aris cum 

Galena vulgari conimixta esse dicitur, 

aut Galena vulgaris ipsa leptochondria 

pseudocrjstaila , Pjromorphitae formas 

cxhibens. 

Spec. 2. Pyromorphites polysphaericns. 

Polysphdrischer Phosphovbleispaih, 

Polysphllrit s. poljspharischer Blelspath s. Pollachit; Br. 

Spec. 3. ^Pyromorphites Nnssierensis. 

Nussierischer Phosphorbleispath. 

I^ussierit; Danhuuser. 

jippendijc. Chro mph osphorh upfe rble isp ath; John. 
Beresowskensis. (Leonh. n. Jahrb. f. Min. ete., 
Jahrg. 1845. p. 67.) Altius explorandus est. 

33. Mlmetltes. (^rfenikbUifpatl) s. |Kltmetit.) 
Spec. 1. limetites vnlgaris. 

Gemeiner Arseniibleispaih, 

Griinbleierz ex pnrte ; W, Buntbleierz ex parte ; Weiss. (P^romorphit ex 
parte.) Bracl^t^per Bleibarjt ; M. Makrotyper Bleibaryt et Mimetit; Haid. 
Arsenischer Bleispath et Mioietesit ; Br. Arseniksaures Blei. Plomb ar- 
seniat^ ; H. JHiraetese ; Beudant. Arseniate of Lead ; Phill. 

Var, 1« M. V. subviridis. {Gelblichgruner gem, A,) 
Var, 8. M. v. flavns. (Geiber gem, AS) 

a. Distincte crystallomorphus. {peutlich ery- 
stallisirter,) 

b. Trichoides. (Haarformiger.) 

Flockenerz ; Karsten. Traubenblel. Traabenerz. Bleiblfithe. 
Plomb arseni^ filamenteux ; H, 
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c. Solidns. {Dichter gel6er gem* ^.) 
Miiuctiiae vulgarl flavae adniimerandus etiam esse 
videtur Kanipylites (Kampylit; Br.}^ anrantia- 
cus, ex arseniato plumbi cuni calcaria phosphata 
constans. 
Far. 3. M. v. alhidulus. {JFeiaalicher gem. A.^ 

Spec. 2. ■imetites hedyphanes. 

Hedyphaner ArseniJebleispath. 

Hedji>han s. hedyphaner Bleispath s. Pollachit; Br. 

jippendi.v. Nomine Bleiniere diversae minerae soli- 
dac appellatae esse videntur, ex arseniato 
plumbi vel ex arseniato et antimoniato plnmbi 
cum alieuis partibus mixtae.^ 

34. "^Plumbosiimmltes. (®ummtbleifpat^ s* |llumii0- 

gtimmit.) 
Spec. 1. Plnmbognmmites dysGhonentas. 

Str^ngftiissiger Gummibleispath. 

' Gummispath t Br. Bleigammi ; v. Leonhard. Bleihjrdroaluminat. Plomb hj- 

dro - alumin^ ; H. Plomb gomme; PhiiL U^^drous Alumlnate of Lead; 
Smithson. 

Minera singularis) natura sua intema ab omnibdisi 
hujus tribus ^eneribus lon^e diversa, qaam ob rem 
haud scio, an recte hoc loco posita sit. Plumbo- 
g-ummites djsch. Huelg^oetensis auctore Damou- 
rio comppsitus est cx 35,1 cent. oxydi plumbi, 
34,32 terrae arg-illaceae , 18,7 aquae, 8,06 aeidi 
phosphorici, t,27 plumbi cum chloro, 0,3 acidi 
sulphurici, 0,8 calcariae, 0,2 oxjdi ferri. Pb»£'-j- 
6AIH3. (Ann. des mines, 3 Ser., Vol. XVII. 1840. 
p. 191.) 

35. Aiisleslteso*) (tHittiolbleifpat^ s. ^n%U[\t) 
Spec. 1. Anglesites dystomas. 

Dystomer VttrioJbleispath. 

Vitriolbleierz ; W. Bleivitriol; Karsten. Blcislas. Prismatischer Bleiba- 
ryt;M. Bleiischer Thiodinspath et Bleivitriolspath ; Br. Bleisulpbat; 
Kaum. Plomb sulfat^; H. Angltfsito ; Beud. Sulphate of Lead ; Phill. 

♦) Proposueram priniuin nomen Galenostypterites , quod germanico no- 
mini Vitriolbleispath respondet, (formatnm ex voe. ycr^j}*'*? «t ajvnriiqia, 
Titriolum); deinde brevitatis causa nomen a Beudanto huic ^eneri im- 
positum recepi. 
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rar. U A. i. albus, (fFei^ter d. V.) 
Var. 2. A. d. ravidu^. {Grauer d. F.) 

36. ^Seleiiogaleiiltes. (.^eUnbUtfpatl) s. ^cUnogaUnit) 
Spec« 1. Selenogalenites entomns. 

Eutomer Selenbleispath. 

Seleiiigsaures Bleicxjd; Karsten. Sclenbl<ktspath;*) GI. et Br. 

Giobuiosus et botrjoides, structura crystallina una 
distincta, saepius fibrosa, colore sulphureo, pul- 
vere albo; auctore Kersteno ex oxjdo plumbi 
et acido selenioso {seleniger Sdure') constans. In 
ardesia vulg-ari prope pag^um Gabel in regione 
circa Hildburgbausen sita repertus est. (Poggcnd. 
Ann., Vol. XLVI. 1839. p. 227 sq.) 

37. lilitarltes. (^upferbUifpatl) s. |tnarit.) 
Spec. 1. Linarites entomns. 

Eutomer Kupferbleispath. 

Linarlt; Brooke. Kupferbleivitriol ; v. Leonliard. Dip1ogen«r Dleibar^t;M. 
Diplogener Lasurmalachit; Haid. Bleilasur; Br. Suirate de plonib cni- 
vreux ; Beud. Cupreous Sulphate of Lead ; Hrook«. 

38. Caledoiiltes. (€aUUnxt) 
Spec. 1. Caledonites aemginosns. 

SpangrHner Caledonit. 

Paratomer Bleibarjt; Hald. Kuprerbleispath ; Br. Cupreotts Sulphato-Car- 
bonate of Lead; Brooke. Caiedonite; Beud. 

39. IiaimrUtes. (lanarMt.) 

Spec. 1. Lanarkites entomns. 

Eutomer Lanarhit. 

Kohleovitriolbleispath. Pilsmatoidischer Bleibar^^t; Haid. Dioxjlith ; Br. 
Sulphato - Carbonate of Lmd ; Beooke. Lanarkite ; Beud. 

40. Pslmytliltes.**) (|IN9ti|ttO 
Spec. 1. Psimythites axotomns. 

Aacotomer Psimyihitn 

Axo- 



^) Ex quo haec species innotuit (1839), statim nomiiie Selenhleispaih 
a me notata est, quod ideni nomen deinde Breithauptio (Hando. d. 
Min. Vol. II. 1841) placnit. 

**) Nomen formatum ex graeco vocabulo \}ijuv&o£f cerussa (Bhiweiss)^ 
sive oxydum plumbi cum acidu carbonico commlxtum. Nam genus supra 
dictum non soium Cerussitae tetratomo simillimnm est, sed etiam major 
ejus pars ex oxydo plumbi cum acido carbonico constat. 
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Axotombleispath. Axotomer Bleibarjt; M. Tern&rbleierz; Weiss. Phylliii. 
«path; Br. Sulphatu - Tricarbonate of Lead; Brooke. Leadhlllite; Bead. 

41, CeriMsltes. (fta|jUnWeifpatl) s. CetttlTtt) 
Spec. 1. Cernssites tetratomns. 

Tetratomer Kohlenbleispath. 

Weisshleierz et Schwarzbleierz ; W. Heterochrom s. Bleiweiss et Blci- 
schwarze ; Hausm. Diprismatischer Bleibaryt; M. Carbonspath et bleii- 
scher I9adelspath ; Br. Bieicarbonat; Kaum« Cerussit ; Haid. Bleispath. 
Bleiglas. Plomb carbonate; H. C^rUse; Beud. (C^^rasse.) White Lead 
Ore ; Jam. Carbonate of Lead ; Phili. 

Var. 1. C. t. crystallinus. (Crygtallinhchtr t K.) 

a. Candidus. {Weisser.) 

b. Ravidus. (Crraiier.) 

c. Fuscus. (Brauner.) 

d. Nig-er. {Schwarzer.) 

Schwarzbleierz ; W. Bleischwarze ; Hausm. Plomb carbo- 
nat^ noir ; H. 

Var. 2. C. t. solidus. (Dichter t. K.) 

Bleierde ex parte. Verhartete Bleierde. 

Saepins cum alienis particulis mixtus est. 

Cerussites tetr* terreus (Bleierde ex parte, zer- 
reibliche Bleierde) nmi{nfim simplex esse videtur; 
ochra ferri qualiculique mixtus aut ochreum, aut 
badiuni, aut rubruin colorem accipit. 

Appendia:. 1. Suzannites. {Suzannit. Tricarbonate 
of Lead.) Non satis expioratus. 
2. Zincoplumbites. {Zinkbleispath; Ker^ 
8ten. Igleaiasit.) Cerussitao tetratomo 
affinis. 

Appendiar ad tribum Barochalcitarum galenHoideorum. 

*Stibio^alenites. {Antimonbleispath %. Stibio- 
galenit. Antimonsaures Bleioxyd; R. Hermann. 
Bleiniere; Rammelsberg. Plomb antimonie; Du- 
frcnoj.) Acrjstallus, (?) solidus et terreus; 
ponderespec. =4,6 — 4,76; antimoniatum plumbi 
basicum, auctore R. Hermanno ex 61,83 c. 
oxydi plumbi, 31,71 acidi antimoniosi et 6,46 
aquae compositus. (Erdm. Journ. , Vol. XXXIV. 
1845. p. 179 sq.) 
Giocker, Synopsis. 17 
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VI. 3AR0CHALCITAE ANTIMONICI. 

( Subiochalcitae, Siihioch alciie. ) 
(Pond. sp. = 5,5 — 5,6.) 

4«. Stlbltes. (^ntimonfpatfi s. ^xm.) 
Spec. 1. Stibites entomns. 

Entomer Antimmspath. 

Weisssplessglaserz ; W. Weisssplessglanzerz. Spiessglanzweiss ; Hausm. 
Prismatischer Antimonbarjrt; M. Antimonblilthe; v. Leonhard. Antimon- 
spathjBr. Antimonoxyd ; Naum. Valentinit ; Uaid. Antimoine oxyde; H. 
E&itele ; Bcud. Oxyde of Antimony ; Phill. 

yar. t. St. c. candidus. {WeUzer eut, A,^ 

Var. 8. St. e. ravidus. {Grauer e. A.) 

Far. 3. St. e. flavidas. {Gelber e. A.) 

Var. 4. St. e. badios. [Brauner e. A.) 

Appendijr. 1. *Stibiophyllites. {AntimonphylUt ; Br. 
Stibiophyllit,) A Stibitc diversus, sed 
non satis cogniius. 
- 8. Stibiolithus. {Stibiolith. Stiblit;Blum: 
nomen perperam formatum. Antimonsaures 
Antimonoxyd.) Atypotus, solidus, duri- 
tie inter Apatitae et Orthoclasii dnritiem 
Intermedia, pondere spec. = 5,28; colore 
flavo et flavide-albo, pulvere albo; opa- 
cus; auctore Delffsio compositus ex 
75,83 cent. antimonii, 19,54 oxjgenii, 
4,63 aqaae. In Hispania, Hung^aria, Ba- 
rutho et Mexico repertus. (Jahrb. f. pral^t. 
Pharmacie^ Vol. XHI. 1846. p.65sq. Leonh. 
n. Jahrb. f. Min. 1847. p. 356 8q.) 
3. *Tellurites. (Tellurit ; Haid. Tellurige 
Saure;Petx,) Globuliformis , fibrosus; ex 
acido tellurii constare dicitur. (Poggend. 
Ann., Vol. LVII. 1842. p. 478.) 
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Ordo XVII. 
HALOLITHI. 

{Lapidea salini, Salinische Sieine. Salzaieine.) 

I. HALOLITHI BARITOIDEL 

(Baryiohaloliihe, BarylolUhe.) 
(Pond. gp. = 3,3 — 4,5.) 

Spec 1. Barytes entomiis. 

Eutomer Schwerspath. 

SchweTs;iath ; W. Barjt PrismatiRcher Halbarjt ; M. Thtodinspath ex 
parte;Br. Schwefelsaurer Bar^t Barjte sulfat^e;H. Sulfate de ba- 
ryte. Barytite. Barjtine ; Beud. Baroselenlte. Barjtes ; Phill. Sulphate 
of Barytes. Heary Spar. 

Subsp. 1« Barjtes eistoinas vulg^aris* (Gemeiner eut. Schwer- 
upath.') 

Schwerspath ma&ima ex partc; W. Bar^tischer Thiodinspath;Br. 

Var. 1. B. eut. y. IatneIIosus« (M^^/fertgergem. ^tf^iS^cAtD.) 

a. B. e. V. I. styloldes. {Stangliger bL g. e. Schw,') 

Stangenspath. Wolnjn. 

a. Albus. (^Weisser.) 

fi. Snbflayldus. {Gelblicher.) 

b. B. e. V. 1. tabulatus. (Oeradschaaliger bl. 
g. e. Schw.) 

Tafelschwerspath. rteusper. rCesper. Mulmiger Schwer- 
spath. 

a. Lfmpidns et albus. (Wasserheller et 

weisser.) 
p. Ravldus. (Grauer.) 
y. Rutllus. (Hellrother.) 
S. Flarldus. (Gelber.) 
e. Baditts. (Brauner.) 
C. Subvlrldis. (BlauugrUner.) "" 
tj. Subcaeruleus. (Blassblauer.) 

c. B. e. V. I. ^anulosus. (Komiger bl. g. e. Schw.) 
a. Albldus. (Weisaer.) 

fi. Ravldus. (Grauer.) 

17* 
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Var. 2. B. ent. y. radiatus. {Sirakliger geni. eut. Schw.) 

'^ 'Strahlbarjt. Lapis Bonouiensis. Bologneserspath. Aeiirenstein* 

a. Albidu^?. ( ei sser.) 

b. Ravus. {Grauer.} 

Var. 3. B. eut. r. fibrosus. (Faaeriger g. eut Schw.) 

Faserbarjrt. (Schoharit; Eaton.) 

a. Albidus. {JFeisaer.) 

b. Ravus. (Grauer.) 

c. Badius. (^Brauner.) 

Var* 4. B. eut. v. solidus. {Dichter g. eut. Schw.) 

a. Albidus. {Weieger.) 

b. Rubellus. {Blaserother.) 

c. Ravus. {Grauer.) 

d. Nig^ricans. {Graulichechwarzer.) 

Var, 5. B. eut. v. terreus s. pulvereus. {Erdiger g, 
eut, Schw.) 

SchwerspatherAe. Barjterde. 

Subsp. S. Bar jtes eutomus calcifer. {Kalhhaltiger eut, Schwer- 
epath.) 

Kaikschwerspatb. Krummschaaltger Schwerapath maxima ex parte; W. 
S/ntbetischer Tbiodinspath ; Br. Calcareo-Sulphate of Bar^tes; Thumson. 

Var» 1. B. e. c. albidus. {JFeisser k. eut. Schw.) 
Var. 2. B. e. c. rubellus. {Blaeerother k, e. Schw.) 
Var. 3. B. e. c. ravus. {Grauer k. e. Sckw.) 
Var. 4. B. e. c. ni^rricans. (Graulicksckwarzer k. e. 
Sckw.) 

Hepatit. Leberspath. 

Appendijc. 1. *AIIoniorphites {Allomorpkit; Br,) na- 
tura cbemica, duritie et pondere speci- 
fico vere est Barytes, sed auctore Breit- 
faauptio in structuram crystallinani An- 
hydritae redactus. Lapis aeni^maticus, 
nisi pseudomorphus. 
». *„CaIstronbaryte8." {CaUtrotAaryt ; 
Skepard.) Postquam a Beckio nuper 
cdocti sumus, hunc lapidem non speciem 
pecnliarem, sed ex Barjte, Strontianite 
et Calcite inechanice mixtum esse, (Silli- 
man americ. Journ., Vol. XLVl. 1844. p. 25.) 
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praeclare se res habet, quod sysiema no- 
iiiinejsto barbaro, ex mutllatis vocabulls 
composito Ifberatur. — Utruni Barytes 
strontifer Gorzig^ensis Anhaltl, qul au- 
ctore Rainnielsberg>lo praeter 83,48 
cent. terrae barjtlcae cuni acido sulpbu- 
rico etlam 15,18 c. terrae strontiae et 
0,89 caleariae inimlxtas habet, (Poggend. 
Ann., Vol. LXVIII. 1846. p. 515.), lapis 
slmplex an mechanice compositus sit, In- 
certuin est. 
3. *Bary to - Fluate of Llme; Thouis, 
{Flu99bartft.) Species dubia. 

8. i^Dreeltes.*) (^wit.) 

Spec. 1. Dreeites NnssierensiE. 

Nussierischcr Dreeit. 

Drt^clUe ; Dufrifnoy. Dreelit. 

Appendia^. Leedsltes. {Leedsit; Haid. Barytocal- 
cite; Thoms,) 

3. Coelestliius. (CoUftin.) 
Spec. 1. Coelestinns entomns. 

Etitomer Colestin. 
Subsp. 1. Coelestinus eutoiuus vulg^aris. {Gemeiner eut. Co- 
kstin.) 

C61e8tin;W. Schatzit. Prismatoidischer Halbarjrt; M. Stmntisclier Thio- 
dinspath ; Br. Schwerelsaurer Strontian. Strontiane 8ulfat<fe ; H. Sulfate 
de Strontiane. Ciilestine } Heud. Sulphate of Strontian ; Thoms. 

Fiorr. 1. C. eut. lamellosus. (Bl&tteriger eut. C) 

a. Llnipidus et albus. {Wasserheller et weisser,) 

b. Ravldus» (Graicer.) 

c. Subcaeruleus. {BUtsshlausr.') 

Var. 2. C. eut. radiatus et iibrosus. {Strahlig - faaeri- 
ger- eut, Ci) 

a, Albus. (Weiaser.) 

b. Subcaerulens. (Blassblauer,) 



♦) Dufrenoy in honorem marchionis {Marquis) de Drie numen hnic 
generi imposnit, qua re aut Drieites aut Drieliihus scribendnm e&t, neQ 
vero Dreelites. 
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Fiorr. 3. C« eut. soHdus. (Dichter eut C) 
Subsp. 8. Coelestinus eutonius caldfer. {Kalkhaltiger eut. 
Cdlestin.) 

KalkcdlesUn. Calcarro-Snlphate «f Strontian; Thoms. 

Appendijc, 1. Bouvronites. (Bouvronit.) Sulpha- 
tnm strontiae cuni carbonato calcariae mix- 
tum; prope Bouvron rcpertum. (Grundr. 
d. Min. p. 634.) 
2. Barjtocoelestinus. {BarytcoleBtin, 
Barjto - Sulphate of Strontian; Thonis.) 

4. Wltherites. . (Ififlitliettt.) 
Spec. 1. Witherites dystomns. 

Dystomer Witherit. 

Witherit;W. Diprismatischer Ualbar^t; M. Bar>Uscher I^adeispatli; Br. 
Kohlensaurer Barjt. Barjte carbonatcf ; H. Barolithe. Carbonate of Ba- 
rytes. 

Var. \. W. A. albidus. (Weisser dygt. W.) 
Var. 2. W. d. ravidus. (Hellgrauer d. W.) 
Var. 3- W. d. subflavidus. (Bla^ugetter d. W.) - 
Jlppendijc. Sulphato - Carbonate of Barytes; 
Thonis. (Barytuulphatocarbonat; Haid.) ex 
colle Bromley Hill auctore Thonisone ex 
carbonato et sulphato terrae baryticae, au- 
ctore Johnstone autem ex solo carbonato 
t. barjticae constare dicitur. 

5. Bromlttes. (|lrotiilitO 

Spec. 1. Bromlites witheritoides. 

Wiiheritahnlicher Bromlit. 

Diplobas et Alstonit; Br. Kight rliombic Bar>to-Caicite ; Juhnston. Blba- 
rTtocalcite et Bromlite ; Thoms. 

Orthorhombicus, auctore Descloizeaux cum Wi- 
therite djstomo isomorphus, prismatis rhombici an- 
gulo 1180 50' 40", iisdemque, qui Witheritae sunt, 
crjstallis didymis insi^nis- (Ann. de Chim. et de 
Ph., 3 Ser., T. XIII. 1845. p. 428.) Bromlites wi- 
theriloides Fallowfieldensis (Northumberland) au- 
ctore Delessio compositus est ex 65,31 c. ter- 
rae baryticae cum acldo carbonico, 32,90 calcariae 
cum acido carb., 0,20 t. siliceae, 1,10 strontiae 
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ciim ac. carb., et 0,16 oxjdi mang^ani. BaC + CaC. 
(Loc. cit. p. 434.) Eadem species etiam in fodina 
quadam in colle Bromley - HiJl prope Alston re- 
pcrta est. 

6. Barytocalfettes. (^atytocalcxt) 
Spec. 1. Barytocalcites achonentns. 

Unschmelzharer BarytocdlcU. 

Barjtocalcit ; Brooke. Hemiprfsmatischer Halbar^tt M. ' Calcareo - Carbonate 
of Barjtes ; Thoms. 

Crystallorum formae plagiorhombicae nuper a Des- 
cloizeaux descriptae sunt. (Ann. de Chim. etc, 
3 Ser., T. XIH. p. 425.) Compositio ch. Baryto- 
ralcitae achoneuti ex reg-ione circa Alston-Moor 
Jn Cumberlandia sitae auctore< Delessio haec 
est: 66,20 c. terrae baryticae cum acido carboni- 
co, 31,89 calcariae cum ac. oarb. et 0,27 t. sili- 
ceae. BaC-{-CaC. (Loc. cit. p. 434.) Igitur com- 
posilionem chemicam cum Bromlite witheritoidc com- 
munem habet. 

Bi calcar eo - Carbonate of Barjtes; 
Thoms. auctoribus Johnstone et Rammels- 
bergio ad Barytocalciten achoneutum pertinet. 

7. iStroiittaiiltes. (^ttontianit.) 
Spec. 1« Strontianites scapoides. 

Stungelformiger Strontianit. 

Strontian;W. Peritomer Halbaryt; M. Strontischer ?Iadelspath; Br. Koh- 
iensaurer Strontian. Sulzerit. Strontiane carbonat^e; H. Carbonatc de 
strontiane. Strontites ; Phill. Carbonate of Strontiiin. 

Var. 1. Str. sc. albus. {Weisser st. Str,} 

Strontianites scapoides radiatus albus, prope Hamm 
in Westphalia repertus, auctore Beckio ex 94,7 
c. strontiae cum acido carbonico, 5,22 calcariae 
cum ac. carb. et 0,08 aquae constat. (Poggend. 
Ann., V0I.L. 1840, p. 191.) 

Var. 2. Str. sc. flavidua. {BlaasgeUer st. Slr.) 

Var. 3. Str. sc. subviridis. {Blassgrimer st. Str,) 
Strontianites proxime affinis est Aragonitae. 

Appendijc. 1 . E ra m n s i t c s. {Emmonuit ; Thoms.) Au- 
ctore Beckio ex Strontianite scapoide 
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et Calcite vul^ari mechanicc mixtiis est. 
(Silliman americ. Journ., Vol. XL VI. 1 844. 
p. 25.) 
2. S t r m n i t e 8. {Stromnit ; TrailL Bary- 
strontit.} An specles peculiaris sit, non 
constat. 

II. HALOLITHI CHALICOIDEL*) 

^aUfiiatl^arttae ^aloltti^r. 

( C?t a licoliihL Chalilolithe, Kalkhalolith e. ) 
(Pond. sp. = 2,6 — 3,1.) 

8. Arasoiiltes. (^tagontt.) 
Spec. 1. Aragonites macromorphas. 

Macromorpher Aragonit, 
Subsp. 1. Arag^onltes macromorplius vulg-arls. {Gemeiner 
makr. A.) 

Aragon; W. Excentrischer Kalkstein; Karsten. Prismatisches Kalkhaloid ; 
M* Haplot^^per et alloprismatiscber Aragon; Br. Aragonite;H. Chaux 
carbonat^ dure. Cacbonate de chaux prismutique. 

Var* 1. A. m. v. lamellosus. {Bl&tteriger gem. m. A,^ 

(Igloit s. Iglit. Chtmborazit) 

a. Limpidus et albus. {Waaaerheller ei weiaserJ) 
Aragonites macromorphus vulgaris lamelJo- 
sus albus prope Herrengrund in Hungaria 
elfossus auctore D e 1 e s s i o ex 99,87 c. cal- 
cariae cum acido carbonlco et 0,13 aquae 
compositus est. (Delesse, these sur rempl. 
de 1'anaL ch. etc. 1843. p. 6.) 

b. Ravldus. {Grauer,) 

C. Lute4is. {Graulichgelber.) 

d. Subviridis. {Blassgruner.) 

e. Subviolaceus. {Blaaaviolblauer.') 

f. Subroseus. {BlassrQsenrother.) 

Var* 2. A. m. v. radiatus et fibrosus. {Strahlig-fa$e- 
riger gem. m. A.) 

a. Belonoidcs. {Nadel/ormiger.) 

ISadelspath. 



*) L e. Calcitae siniiles seu affines; a vocabulo graeco x^^^^9 calx. 
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b* Atjpotus. {^DerherJ) 

Sprudelstein eic parte. Fasoraragoiiit. Atiasspatli. Sa- 
tinspar. 

c. Sphaeridioides. {Kleinkugliger,) 

Erbsenstein. 

d. Stalactiticus. {Tropfeteinartiger,) 

Kulicfilnter ex parte. Sprudelstein ex parte. 

e. Corallioides. {Corallen&hnlicher s. geweih- 
ahnlicher,') 

Eiseublutlie. 

Subsp. 2. AragonHcs niacroniorphus Tarnowitzensis. {Tar- 
nowitziecher s. bleihaUiger makr, Aragonit.) 

Tamowitzlt. 

Auctore Bottgero ex 95,940 c. calcariae cuni 
acido carbonico, 3,859 oxydi plumbi cuni ac. carb., 
et 0,157 aquae compositus est. (Poggend. Ann., 
Vol. XLVU. 1839. p. 500.) Kerstenus autem 
non nisi 2,t9 cent. oxjdi plumbi ei immixtas in- 
venit. (Loc. cit. Vol. XLVIIL p. 352.) 

9. Calettes. (fiallifpatl) s. Calcit.) 

Rhomboedrisciies Kallcliaiold ; M. Caicit ; Broolce et Haidinger. Carbonspatii (Carbouites) 
et Kaikspath ex parte ; Ur. Kohlensaurer Kailc ex parte. ChaujL carbonate'e ; H. 

Spec. 1. Calcites vnlgaris. 

Gemeiuer Kalkspath. 

kallLStetn, KallLtuff, Bei^Dillch, Kreide; W. Arcliigonaler, kuplioner, eu- 
gnostiscber, pol^^morpher , s^ngenetischer, haplotvper et weliner Kalk- 
8path;Br. Xdh^, Caix. 

Far. 1. C. V. laniellosus. (Blatteriger gem. Kalkepath.') 

Bl&tteriger Kaikstein ; W. 

a. C. Y. lani. ^anulosus. {Kornig-bUUteriger 

gem. K.) 

a. Limpidus et albus. ' {WasaerheUer et 
weisser.) 

Calcites yulgaris lamellosus crystallomor- 
pbus limpidas Brilonensis auctore C. 
Scbnabelio has partes chem. in se 
continet: 55,3 c. calcariae, 0,13 magne- 
siae, 43,52 acidi carbonici et 1,07 aquae. 
(Poggcnd. Ann., Vol. LXXL 1847. p. 516.) 
Calcites vulg. lani. granulosus atypotus 
albus Thumensis auctore Kersteno: 
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96,3 c. calcariae cuiii acido carbonico, 
2,42 mag-ncsiae ciim ac, carb., 0,7 ter- 
rae siliceae et 0,4 oxjduli mangani cum 
acid. carbonico. (Erdm. Journ., Voi. XXXI. 
1844. p. 105 sq.) — Calcites vulg*. la- 
mellosus g^ranul. albidus manganosus Sa- 
lisburgensis {Rathhauaberg) , Ankeritae 
sic dicto habitu similis, auctore de Si^;- 
mianowsliy praeter 85,83 c, calcariae 
cuni acido carbonico et l,tO oxyduli ferri 
cum ac. carb. etiam 13,36 c. oxyduli 
mang^ani cum ac. carb. in sc compreben- 
dlt. (Haidinger, Berichte iib. d. Mitth. v. 
Fr. d. Naturwiss. in Wicn, Vol. 1. 1847. 
p. 193.) 

p. Rubellus et rubicundus. [^Rother.) 

y. Flavus. {Gelber.) 

d, Viridis. (GrMwer.) 

6. Subcaeruleus. {Blassblauer.) 

^. Ravus. (Crrawer.) 

7j. Bituminosus. {Bituminoser.) 

aa. Bit. badius et fuscus^ (Brauner bi- 
tuminoaer,) 
N. Atypotus. {Derber,) 

Stinkspath ex. parte. 

n. Xjloides. {Holz/ormiger,) 

Tartumt. 

fifi. Bit. nigricans. {Graulichschwarzer 
bituminoser.) 

Stinkspath cx parte. 

^. Anihracius. *) {Anthracischer s. kohle^ 
haltiger.) 

Kohlenkalkspath. Anthrakolith. Spathiger Anthrakonit. 
Madreporstein. Madreporit Kohlenspath. 

b. C. V. laniellosus scapoldes. {StdngUg-blat" 
teriger gem. K) 

Stangelkalk. 

Pars colorum prioris varietatis. 



*) Epitheton anthracius (ay^Qaxiog) utrumque significat, et colorem ni- 
gerrimum et carbonem huic varietati iromixtum. 



Digitized by 



Google 



Ordo XVII. UaloUtbi. 267 

far. S. C. V. radiattts et fibrosus. {Strahlig-faneriger 
gem. Kalkgpath.^ 

a. C. V. parallcle-radiatus et parallele - fibrosus. 
{ParalleUtrahliger et parallel/aseriger,) 

Faserkalk. 

b. C. y. radiatus et fibr. stalactiticu^. {Tropf- 
steinfdrmiger str» fa&er.) 

Faseriger Kalksinter. Tropfstein et Stalaktit ex parte 
Chaux carbonate'e concretionn^e ; H. 

c. C. V. radiattts et fibrosus conicus. {KegeU 
formig - etrahlig -faseriger.') 

Tatenkalk. Tutenmergel. Kageikalk. 

Kar. 3. C. V. solidus. {Dichter gem. Kalk^path s. dich- 
ter Kalkstein.) 

Chaux carbonate'e compacte ; H. 

a. C. V. s. oolitbicus. {Oolithischer q. kuglig- 
kSrniger dichter gem. Ki) 

Rugenstein. Oolith. Cenchrit. Chaux carbonatde compacte 
globaliforme ; H. 

b. C. V. s. compactus. {Unabgeionderter dich- 
ter gem. K) 

Marmor ex parte. Kalksc&iefer ex parte. 

a. Albidus. {Weisser.) 

(Lapis lithographicus. Lithographischer IStetn.) 

fi. Flavidus. {Gelber.) 
y. Rubicundus. {Rother.) 
<). Fuscus. {BraunerC) 

Stinkstein ex parte. Kalkschiefer. 

f. RavttS. {Grauer.) 

Stinkstein ex parte. Opalisirender Muschelmarmor s. 
Lumachell. (Helniintbolith.) 

Calcites v. solidus ravus foriiiationis si- 
luricae reg-ionis circa Cbristianiani sitae, 
non niinus qqani pars Calcitae v. lamel- 
losi ^ranulosi, auctore Tonsagero 
exiguam copiam (0,39 — l^O^) niagne- 
siae cuni acido carbonico immixtam ba- 
bet. (Poggend. Ann., Vol. LXV. 1845. 
p. 284.) 
^. Nigricans antkracius vel bituminosus. 
{Schwarzer kohlehaltiger od. bituminoser.) 

Stinkstein, Stinkkalk, Stinkschiefer ex maxima parte. 
(Lucullan. Lucullit. Saustein.) 
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Caloites v^ solidus iiig^rioans auihracius 
formaiionis liaslnae Stnckenbrockensis in 
praefectura Scli5itinar auctoribus R. et W. 
Brandes compositiis est ex 87/32 c 
calcariae cum acido carbonlco, 3,42 nia- 
g^nesiae cum ac. carb. , 3,0 terrae slli- 
ceae, 2,5 t. argillaceae, 0,5 oxydi ferri 
et 2,0 carbonls. (Erdm Journ., Vol. XXIII. 
1845. p. 491.) 
tj. MuUicolor. (Mehrfardiger w. mit Far- 
benzeichnungen versehener,) 

Kuinenmamior. Dendritunmarmor etc. 

Nonnullis Calcitae vulg^aris solidi compacti 
varietatlbus , e. gr. formationis slluricae vel 
devonicae, formationis Trias dictae alia- 
rnmquae, auctoribus Kublmanno et Be- 
ringero particulae alcalinae admixtae siint. 
(Wohler u. Licb. Ann. d. Chem., VoLXXXVlII. 
1841. p. 49 &q. Vol. XLl. 1842. p. 124 sq.) 
c. C. V. s. iufaceus. (Tuffartiger dichter gem, IT.) 

Tuffstein. Tuffkalk. Duckstein. (Beinbrech , Beinwell, 
Ostjucolla et Mergettuff ex parte.) Travertino. (Ccn- 
fetto dt Tivoli.) 

Var. 4. C. V. terreus. (Erdiger gem. Kalkupath s. 
Kalk9tein.) 

a. C. V. t. cretosus. {Kreidiger erd. g, jfiT.) 

Creta. Kreiile. Chaux carbonate'e craveuse;H. 

b. C. V. t. levis. [Leichter erd. g. K.) 

Bergaiilch ; W. Montmilch. Bei^guhr. (Mehlkreidc.) Cliaux 
carhonatdt: pulv<^rulente ; H. 

cf. Floccidus. (Flockige.) 
fi. Pulvereus. (Feinerdige S. stauhartige.) 
^ppendiar. 1. Pseudocrjstalli Calcitae vul^aris, qui Gay- 
lussitae forinas exhibent et quibus Frei- 
eslebenus nomen „Calcites" xar 
iiox^v imposuit, aut ex Calcite vulg^ari 
solido, qui in terreum transit, (Sondersbu- 
senses), aut auctore Gnstavo Rose ex 
mittutisslmis crystallis Calcitae vulg*. la- 
mellosi constant, (Tdnningenses Schles- 
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wigii). (Poggend. Ann., Vol. LIIL 1841. 
p. 142 sq.) 
2. Caicftes margaceus s. Marga. (^Mergeliger 
Kalk,) 

Mergel. Mcrgelkalk. Marne. 

Ex Calclte vuigari et Argilla meclianice 
niixtus. 

a. Calcites margaceus vulgaris. {Gemei' 
ner Mergel) 

a. Solidus. (^Fester genu MergeL) 

Verharteter Mergei. Mergelstein. (Mergelniere. 
Ingworsteln. Osteocolla ex parte. Saugkalk 
s. Tripelkalk. (?) Lndus Helmontii s. 8«ptarfa.) 

/9. Terreus s. pulvereus. {Erdiger 
s. Btauhartiger,) 

Mergelerde. (Mergelasclie.) 

b. Calcites margaceus bituminosus. (Bitu- 
minoser MergeL) 

a. Ravus. {Grauer 6it M.) 
p. Niger. {Schwarzer bit. M.) 

Bitumindser Mergelschlefer. (Fischschiefer. Ku- 
pferscliiefer ) 

Auctore Kersteno Calcites mar- 
gaceus bituminosus niger schistus 
Mansfeldensis et Thuringensis par- 
vam vanadii copiani immixtam ha- 
het. (Poggend. Ann., VoL LIIL 1841 . 
p. 386.) 

Spec. 2. ^Calcites aphriticas. 

ApJiritischer Kalhspath. 

Schaumkalk et Schieferspath ; W. Aphrit; Hausm. Chuux carbonatee na- 
cree; U. 

Var. 1. C. aphr. tabulatus. {Sckaaliger aphr. K.) 

Schieferspath ; W. Blatteriger Aphrit; Hausm. Argentin. (?) 
Meroxener Carbonspath ck parte ; Br. 

Var. 2. C. aphr. squamosus. {Schuppiger aphr. K) 

Schupplger Aphrit ; Hausm. Schaumspath, Schaamkalk, Schaum- 
erde, Schaumschiefer. 

Spec. 3. *Calcites chalcedonioides. 

Chakedanartiger Kalkspath. 

Prunnerit; Esmark. Meroxener Carbonspath ex parte; Br. 
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Spec. 4. Calcites barytifer. 

Barytischer Kalispaih» 

I^eotvp; Br. Rhombohedral Bary tocalctte ; Thoms. 

Pond. sp. = 8,8. Audore Plattnero ex terra 
calcaria, t. barjtlca, o^ydulo manganl et acido car- 
bonico conipositus, In ceteris cum Calcite yulgari 
congruens. (Poggend. Anh., Vol. LI. 1840. p. 516 sq.) 

Spec. 5. *Calcite8 plnmbifer. 

Bleihalliger Kalhspath. 

Bleikalkspath. Piumbocalctt; JoknstuD. 

10. Dolomltes. (|itttetkalkfpatl> s. p^lomitO 
Spec. 1. Dolomites vnlgaris. 

Gemeiner BitterkalJcspath, 

Braunspath, Dolomit, Rautenspath; W. Bitterspath. Braunkalk, Eisen< 
braunkalk et Bitterkalk ; Hausm. Perlspath. Makrotvpes Kalkhaloid ; M. 
Eumetrischer, tautokllner, dimerischer, kr^ptischer et isometrischer Car- 
bonspath; Br. Kalktalkspath ; ^aum. Morochit. Lunit. Luiiitspath. 
Miemit. Chaux carbonntee magnesiffere; H. Doiomie; Beud. Spath 
perle'. Rhomb - , or DoKimit - Spar ; Jam. Bitter- Spar ; Phill. 

Var. t. I). y. lanicllosas. (Bldtteriger gem. Bitterkalk- 
spathJ) 

a. D. V. 1. g^ranulosus. (Kdrnig - dl&tteriger 
gem. BJ) 

Bitterspath, Rautenspath, Braunspath uiaxima ex parte. Tha- 
randit. Miemit. Kdrniger Dolomit. 

a. Albus. (Weisser.) 

Dolohiites vnlgaris lam. leptocbondrlus al- 
bus Vaagensls Nor weg iae auctore S c h e e- 
rero compositus est ex 55,88 c. calca- 
riae cum acido carbonico, 40,47 magne- 
siae cum ac. carb. et 3,81 oxjduli ferri 
cum ac. carbonico. (Poggend. Ann., Vol. 
LXV. 1845. p. 283.) 

/?. Rubellus. (Blassrother,) 

Braunspath ex parte 

y. Kermesinus s. cobaltifer. (Carmoisinro- 
ther,} 

Dolomites yulg-. lam. granulosnsp kernie- 
sinns Przibramensis Bobemiae auetore 
Gibbslo ex bis partibus ch. constat: 
31,86 c. calcariae, 17,37 magnesiae; 
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1,16 oxjdiili fcrri, 4,%4 oxjdi coballi, 
45,37 acidi carbonici. (Poggend. Ann., 
Vol. LXXI. 1847. p. 565.) 
d. Flavus. {Gelber.) 

Tharandit. 

Doloniitcs Yulg'. lam. crystallomorphus 
melleus Tharandensis {Tharandii) auctore 
0. B. Kiihnio 54,76 c. calcariae cum 
acido carbonfco, 4'2,tO magnesiae cuni 
ac. carb. ct 4,19 oxjduli ferri cuni ac. 
carb. in se continet. (Wohler u. Lieb. 
Ann. d. Ch., Vol. LIX. 1846. p. 364.) 
f. Subviridis. {Hellgruner.) 

Miemit ex. parte. 

^. Badius et foscus. {Brauner.) 

Braiinspath et Bittcrspath maxima ex parte. 

Dolomites vuig. lain. granulosus badius 
{Braunspath') Schnoebergensis Saxoniae 
auctore Kiihnio has partes ch. in se 
comprehendit: 29,48 c. caicariae, 17,31 
magnesiae, 7,70 oxjduli ferri et 44,42 
acidi carbonici. (Loe. cit p. 365.) 
71. Niger. {Schwarzer.) 
b. D. V. 1. tabulatus. {Sckaaliger hldtter. gem, B.) 

Schaalendolomit 

F^ar, 2. D. v. fibrosus. (Faseriger gem. Bitterkalkspath.) 

Faseriger Braunspath ex parte; W. 

Firr. 3. D. v. solidus. {Dichter gem. Bitterhalkspath.) 

BitterkalksteiD* (Rauchwacke. Rauhkalk.) 

Conites (ComYj et GurhoTites {Gurhofit s. 
Gurhofian) paulo niajori duritie, sed cheinica coni- 
postione parum a Dolomite vulg^ari solido dilferunt. 
Gurhofites sic dictus Philippstownensis novi Yorki 
auctore Beckio ex 66,75 c. calcariae cum acido 
carbonico, 26,50 magnesiae cum ac carb. et 6,75 
oxydttli ferri cum ac. carb. constat. (Silliman 
4 ^ americ. Joum., Voi. XLVL 1844. p. 25.) 

^ppendiar. Predaz%ites. {Predazzit; Petashoidt.) 
Pond. sp. = Itfit; auctore Petzholdtio 
ex circiter 66 cent. calcariae cum acido 
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carbonico, 28 niagneslae cum ac* carb. et 
6 aquae composHus. (Petsholdt, Beitr. sur 
Geogn. y. Tjrol etc. 1843. p. 204 sqq.) In- 
ter Calciten vulgarem et Dolonilten vulg-a* 
rem intermedlus esse videtur. 
8pec. 2. Dolomites sidericns. 

Siderischer BUterialkspath. 

Ankerites. Ankerit. Paratomes Kalkhaloid ; M. Paratomspath; Ur. (Roh- 
u'and. Wandsteiu.) 

Auctore Leydolto Dolomites sldericus atypotus 
ex partibus crystallinis didymis et tetradymls con- 
tat, ea leg^e luter se connatls, ot planum unum 
rhomboedri '/2 ^' Intcr s^ commune habeant. (Uai- 
dinger, Berichte iib. d. iMitth. v. Fr. d. Naturwiss. in 
Wien, VoL I. 1847. p. 115 sq.) 

11. ]IIasnesttes« ((IBajneftt;) 

Talkspath et Magnesit. Kohlensaiire Talkerde. Magne'sie carbonati^e. 

Spec. i. Hagnesites Brenneri. 

Breunerischer Magnesit. 

Magnesltspath ; Strome^er. Talkspath. Brachytypes Kalkhaloid ; M. Breo- 
nerit;Haid. Gelbspath ; Ur. Allotropischer, brachytyper et hystatlscher 
Carbonspath; Br. Giobertite ; Beud. Spath magnesien ; liecker. Carbo- 
nate of Magnesia and Iron. 

rar. 1. M. Br. pallldus. {Hellfarhiger Br. Jlf.) 

Brachyt^^per et hjstatlscher Carbonspath; Br. Walmstedtit. 

a. Albldus. {Weisser.) 

b. Ravldus. {Grauer,^ 

c. Flavidus. {Gelber.) 

Composltlo ch. Mag-nesitae Breuneri pallldi Aren- 
dalensls auctore MOnstero: 46,43 c. magnesiae, 
52,57 acldi carbonlci, 0,87 oxjduli ferrl; aactore 
Tonsag-ero: 46,22 magnesiae, 52,66 acldi car- 
bonici et 1,12 oxydl ferrl. (Poggend. Ann., Vol. 
LXV. 1846. p. 293.) 
J^ar. 2. M. B. anlhracius. {Anthracischer Br. M.) 

Kohlentalkspath. Allotropischer Carbonspath; Br, 

a. Fuscus. {Schwarzlichhrauner.) 

b. Nlger. {Schwarzer.) 0^ 

Spec. 2. *Iagnesites valgaris. 

Gemeiner Magnesit* 

Reine Talkerde; W. Magnesit; t. Leoahard. Magnesie carbonat<fe; H. Car- 
bonate of Magnesia; Phillips. 

Var. 
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Far. 1. M. V. solidus. (Dickter gem. M.) 

App. Ma^nesites Tulg^aris solidus silicirer. 
(Kieielmagnegit') 
Var. 2. M. v. terreus. (Erdiger gem. M.) 

Annotalio* Magnesites vulgarls et M, Breuneri non magis 
quideni dissiniiles inter se sunt, quam Calcites 
vul^aris solidus et Calcites vulg*. lamellosus; 
tamen Mag-nesites vulg-aris fortasse species pe- 
culiaris Mag-nesitae est, licet inter Ma^n«siten 
Breuneri et M. vulg^arcm nihil, quod ad veram 
eorum naturam pertinet, intersit, quo alter ab 
altero dignoscatur, nisi quod Mag-nesites vul- 
garis structura crjstallina ct ferro immixto 
careat. Ceterum Ma^nesites vulgaris lapis 
acrjstallus non habendus est, siqnidem in Ma- 
gnesite vulgari solido Silesiac vestigia stru- 
cturae crjstallinae minutissima reperiuntur. 

ra. HALOLITHI ALUNITOIDEL 

c^ltttiitartt0e ^itUlitiif. 

{Alunoliihi^ Alunoliihe,) 
(Pond. spec. = 2,6—2,7.) 

18. Aluiiltes. (Illnntt) 
Spec. 1. Alnnites themogenes. 

Thermogener Alunit. 

Alaunstetn ; W. Alunit; Cordier. Alaunspath ; Br. Rhomboedrisches Aiaun- 
haIotd;M. Alumine sous-sulfat^e alcaline; H. Alumstone ; Phill. 

Var. 1. A.'th. granulosus. {Korniger th. A.) 

a. Albidus. (Weisser.) 

b. Albide - ravidus. (Weiaalichgrauer.) 
Var. 2. A. tii. solidus. (Dichter th. A.) 

a. Albus. (Weiuuer.) 
Jjk b. Subravidus. (Blaaagrauer.) 

c. Rubellnlus. (Blassfleischrotker.) 
Var. 3. A. tb. terreus. {Erdiger tk. A.) 
Appendia:. Alnnogrammites. (Almungrammit ; Br.) 

Cjllocker, Synopsis. 18 
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IV. HALOLITHI PHOSPHATICI. 

{PhosphalohaloUlhi s. Phosphaiolithi. Phosphatoliihe.) 

A. HALOLITHI HYDROPHOSPHATICL 

(Pond.sp. «2,3 — 3,1.) 
AA. HALOLITHI HYDROPHOSPHATICI LEVIORES. 

ftWtxt b9^rop!)00i>ljotifd)c ijalolitljf. 
• (Pond, sp. =s 2,3 — 2,5.) 

13. Cacoxemis. (|&ak0ren.) 
Spec. 1. Cacoxenus sericeus. 

Seidenartiger Kakoaren. 

Kukoxen ; Stelnmann. 

Ma^na dissensio cst^ quo systematis loco Cacoxe- 
nus ponendus sit. Nani natura sua intermedius 
cst non solum intcr Chloroslderiten e trH>u Hjdro- 
chalcitarum malachitoideorum ct Wawelliten, sed 
etiam inter Vivianiten Beraunensem ct Wawelliten, 
ac praeterea etiam ad Anthosiderlten et Carpho- 
sideriten prope accedit. A Chlorosiderite et Be- 
raunite multo minori pondere specifico, ah Antho- 
siderite chemica composltione prorsns distinctus 
est. Cum Wawellite ct Gibbsite pondere specifico 
(= 2,3 — 2,4) con^nit, quibus etiam compositlone 
stoichiometrica simillimus est, Ilcet oxjdum ferrl 
in eo partis terrae argillaceae locum ohtineat. 

14. Qlbbsltes. (mhixt) 
Spec. 1. Gibbsites americanus. 

AmeriJcanischer Gibbsit. 

Cibbsit; Torrey. Thonhvdrat. H^^drate of Alnmine* 

Ut R. Hermannus nuperrime docuit, Gibhsites 
americanus non nierum est hydratum terrae arg-il- 
laceae, In quem errorem analjsi a Torrejo facta 
inductl eramus, sed ex 26,129 c. tcrr^argllla- 
ccae, 36,871 acidi phosphorici, 35,0 aquae et 
2,0 particularum insolubllium constat, quibus par- 
ticulis demtis formula hujiis speclel haec est: 
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A1P+8H. (Erdm. Joarn., Vol. XL. 1847. p. 33.) 
Qua expllcatione comprobaiur , aptissimnm fulsse 
locum, quo in encbirldio meo (Grundriss d. Min. 
1839. p. 533.) Glbbsiten posueram, quum chemica 
ejus compositio nondum saijs cogniia esset. 

1& WaweUltes. {WamViit) 

Speo. 1. Wawellites asteroides. 

AHeroidischer WawellU. 
Subsp. 1. W. ast. vulgaris. (Gemeiner ast. W,) 

Waivellit; Babington. Devonit; Thoms. Hjdrargillit ; Davy. Lasionlt. Pris- 
matisches Wawellinhaloid ; M. Hjdrate d'alamine. Alumine hydrophos- 
phatee. 

Formula cheniicaj non respecio fluore: 2a1^$< + 
l2]Rt. (?) Ceierum Ber^elius ci R. Hermiinnus 
diversas formulas cheni. Wawellliae asieroldis vul- 
garis proposueruni. 
Var. 1. W. asi. v. albidus. (Weisser gem. ast. W.) 
Comp. ch. Wawellliae asi. vulg*. albldi Zbirowen- 
sis auciore R. Hermanno: 36,39 c. ierrae ar- 
gillaceae, 34,29 acidl phosphorici, 26,34 aquae, 
1,78 acldi fluoris, 1,2 oxjdl ferri. (Erdm. Jeurn., 
Vol. XXXIII. 1844. p. 288 sqq.) 
rirr. 2. W. asi. v. virldis. (GrHner gem. ast. W.) 
Var. 3. W. asi. v. cyancus. {Himmelblauer gem. ast. W.) ^ 
Subsp. 2. W. ast. silicifer. (Kieselhaltiger ast. W.) 

^ Strieglsanus. Striegisan ; Br* 

Spec. 2. *Wawellites dystomus. 
Dystomer Wawellit. 

Peganit; Br. 

Wawellites dystomus Langenstrlegensls auciore 
R. Hermanno composiius est ex 44,49 c. ter- 
rae argillaceae, 30,49 acidi phosphorici , 22,82 
aquae, 2,2 oxydi cuprl et oxjdi ferri. jrpS*+6H. 
(Erdm. Journ., VoL XXXUI. p.287 sq. VoLXL. 184t. 
p. 34.) 

Spec. 3. *WaweUites Fischeri. 

Fischerischer Wawellii. 

Fischerit; R. Hermann. 

18 • 
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Nischneiia^ilskensis. lute^uinenti instar saxis are- 
naceis aliisve aclhaerens; pondere spec. = 8,46; 
eolore herbaceo aut aeruginoso; auctore R. Her- 
nianno compositus ex 38,47 c. terrae argillaceae, 
29,03 acidi phosphorici, 27,50 aquae, 1,8 oxjdi 
ferri et oxydi mangani, 0,8 oxydi cupri, 3,0 cal- 
cariae cum acido phosphorico. Al^S-t-SH. (Loc. 
cit. Vol. XXXllI. p. 285 sq. Vol. XL. 1847. p. 34.) 
Appendtjc. Variscltes. ( Variscit ; J?r.) Acr jstallus. 

BB. HALOLITHI HYDROPHOSPHATICI PONDEROSIORES. 

^•d)ttutere l)pt»rc»pl|00pl)Otird)e Sal(*lit!|e. 
(Pond. sp. 2,7 - 3,1.) 

16. Callals. (CattaitO 

Spec. 1. Callais cryptotomas. 

Kryptotomer Callait* 

Catlait s. Kallait, (Juhnit, Agaphit); G. Fischer. Aechter Turkis. Miiierai- 
turkis. Dichter H^drargitlit; Haasm. Untheilbarer Lasurspath ; M. Tur- 
quoise;H. Callais; Piin. (?) Aerizusa ; Plin. (?) 

Far, 1. C. cr. cyaneus. {Himmelblauer kr. C) 

Comp. ch. Callaidis cTyptotonii cyanei persici au- 
ctore R.Hernianno: 45,45 c. tcrrae argillaceae, 
27,34 acidi pliospliorici, 18,18 aquae, 2,02 oxydi 
cupri^ 1,10 oxydi ferri, 0,50 oxydi mangani, 3,41 
calcariae cum acido pliosphorico. Al«$» + 15H. 
(Erdra. Journ., Vol. XXXIII. 1844. p. 283.) 

f^ar» 2. C. cr. viridis. {GrUner kr. C) 

Comp. ch. Callaidis cr. viridis persici auctore R. 
Hermanno: 50,755 c. terrae argillaceae , 5,640 
acidi phosphorici, 18,125 aquae, 1,420 oxydi cupri, 
1,100 oxydi ferri, 0,600 oxydl mangani, 4,260 
terrae siliceae, 18,100 calcariae cum acido phos- 
phorico. Hanc varietatem mechanice mixtam esse 
probabile est. (Loc. cit.) 

17« liazulltlms. (|*a3ulitb.) 
Spec. l^ Laznlithns austriacas.*) ^ 

Oesterreichischer Lazulith» 



*) Haec species in nulla alia terra qnani in tribns provinciis regni au- 
Atriaci (in terra Salisburgensi , in Sfyria et Austria) reperta est. 
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Liuulith et lilausp.itli ; W. . Voraulit. Klaprothit. Prismatisclier Lasur- 
spath;M. Lazullthe ; H. 55lil^rlte. Klaprothlne; Beud. Aaurite ; Jani. 
et Phlll. 

Formula cIk Ilammelsbergio auctore: ^Mg^ip^ 
IV £3 + 6«. 
Far. 1. L. austr. pliosiderus.*) (PUosideriacher vatr. L,) 

Lazulith ; W. 

Analjsiura ch. hujus varietatis plurium a Ram- 
mclsbergio institntarum summa haec est: 24,76 
— 32,10 cent. terrae arffillaceae , 8,60—10,61 
magnesiae, 6,18—10,55 oxyduli ferrl, 40,60 — 
44,91 acidi phosphorici, 0,77 — 2,03 calcariae, 
0,53 — 8,04 siliceac, 5,81 — 6,03 aquae. (Pog- 
gcnd. Ann., Vol. LXIV. 1845. p. 263.) 
Far. 2. L. austr. oligosiderus. **) {Oligoaideriacher 
ostr. L%) 

Hlau8path;W. Oliin blauer dichter Feldspath ; Reuss , et Fdd- 
spatb bleu ; li. 

Comp. ch. auctore Rammelsbergio: 24,12 — 
33,93 c. terrae arg^illaccae, 10,67—12,04 magne- 
siae, 1,54 — 2,56 oxyduli ferri, 38,05 — 40,12 
acidi phosphorici, 1,54 — 4,67 calcariae, 6,64 — 
12,56 terrae siliceae, 5,30 — 6,48 aquae. (Loc. 
cit. p. 263.) 

B. HALOLITHI ANHYDROPHOSPHATICL 

^n^9lir0p^O0p|)atird)e S^loiM^t. 
AA. HALOLITHl ANHYDROPHOSPHATICI LEVIORES. 

gtxd^ttvt an()9)>ropl)O0pi)atifd)c ^alolttiir. 
(Pond. sp. — 3 — 3,1.) 

18. Amblysoiiltes. (^mblijflottit) 

Spec. 1. Amblygonites ditomus. 

Ditomer ^mbltjgonit. 

Amblvgonit; Br. 

Var. i. A. d. albidus. (JVeisser d. A.) 

Var. 2. A. d. viridis. {Gruner rf. A.) 

Ambljgonites ditomns saxoniciis auctore Ram- 
melsbergio compositus est ex SG,^ — 38,4 c. 

♦) H. e. majorem ferri copiam in se continens. 
♦*) H. e. parvam ferri copiam immixtam habens. 
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terrae argillaceae, 48^ acidi phospliorici, 6,3 — 
7,0 lithii, 3,3—5,5 natri, 0,4 kalii ct 8,11 fluo- 
ris. (Erdm.Journ.,Vol.XXXlV. 1845. p. 472. Pog- 
gcnd. Ann., Vol. LXIV. 1845. p. 265 sq.) 

19. Clilldreultes. (Ct)ill»renUO 
Spec 1. Childrenites dystomas. 

Dj^stomer ChildrenU. 

ChUdreQU;Brooke. 

Var. 1. Ch. d. albidus. {Weiiser d. Ch.) 
Var. 2. Ch. d. flavus. {Gelber d. Ch.) 
Far. 3. Ch. d. badius. {Brauner d. Ch.) 

SO. Waipierltes^. (tlMlagnetttO 
Spec. 1. Wagnerites Werfensis. 

Wierfen'scher Wagnerit. 

Wagnerit ; Fnchs. Uemiprismatischer D.ystomspath ; Haid. (Olim hemi- 
prismatisches Fiusshaloid ; Uaid.) Plearoklas ; Br. Phospliorsaure Talk. 
erde. Magne'sie phosphat^e. 

Var. 1. W. W. flavus. (Ge»er W. W.) 
Var. 2. W.W. albidus. {WeiiBer W. W.) 

Noyac a Rammelsbergio institutae analyseos 
ch. Wag^neritae Werfensis sumnia haec est: 46,27 
c. ma^nesiae, 40,61 acidi phosphorici, 9,36 fluoris, 
4,59 oxjduli ferri, 2,38 calcariae. (Poggend. Ann.^ 
Vol. LXIV. 1845. p. 252 sq.) 

BB. HALOLITHI ANHYDROPHOSPHATICI PONDEROSIQRES. 

$d)nicter( an^i)l)r0pl)00pt)attfd)( ga(0litl)f. 
(Pond. sp. = 4,3. [?] ) 

21. irtterltes. (l!)tter|patl> s. IJtterit) 
Spec. 1. Ttterites ortliotomns. 

Orthotomer Ytterspath, 

Phosphorsaure Yttcrerde, follm Tliorit) ; Berzelius. Pjramidaler Retinba- 
r^t;M^ Uaploites yttrius ; Br. Yttrophosphat; P(aum. Yttria phosphat^; 
Necker. Xenotlme ; Beud. Phosphate of Yttrla ; Phlll. 

Auetore Th. Scheerexo structura hujus speciei 
crystallina distincta est, planis prismatis quadratici 
lateralibus paralleia; pond. spec. = 4,39, (auctore 
Berzelio autem = 4,55, et auctore Breit- 
hauptio = 4,14); compositio chenu auctore 
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Sclieercro: 68 c. yttriae ct 32 acidi phospho- 
ricl. Locus hnjns speciei natalis non est prope 
Lindenas in Norwe^ia australi, ut adhnc ferebatur, 
sed In Insula Hitterde prope Flekkeljord, in qua 
prlittum a Tarikio jun. ct nuper a Scheerero 
ipso repcrta est. (Poggend. Ann., Vol. LX. 1843. 
p. 592.) 
Par, 1. Y. orth. badius. {Brauner orth, F.) 
Var. 2. Y. orth. rubellus. {Rothlicher orth. F.) 

Ytterltes orth. habitu afBnis cst et Barochalcitis 
cerliferis, et Barochalcitis manganlcis phosphaticls, 
sed cheniica sua natura ab utroque mineralium tri- 
bu dlverslsslmus. 

V. HALOLITHI BORACITOIDEL 

|^0ra(ttartt|e ^aiaiiil^t. 

{Borohalolithi «. Borolithi. Borolithe.) 
(Pond. sp. 5= 2,9 — 3,3.) 

Spec. L Datolithus djstomns. 
Dystomer Datoliih, 
Subsp. l. D. d. vulgaris. (Gemeiner dytt. D.) 

Datolith ; Esmark et W. Esmarkit ex parte s. Datolith ; Hausm. Prisma- 
frecher Djstomspath ; M. D^stomit. Homboldtit; Lcvy. Chaux borat<ie 
siliceuse; H. Borate of Llme. 

rar. I. D. d. vulg-. albidus. (Weiaaer gem. d. D.) 

Datolithus dyst. vulgarls albldus Arendalensis au- 
ctore Ranimelsberfflo lias partes ch. contlnet: 
37,648 c. terrae siliceae, 35,407 calcariae, 21,240 
acidi boracls, 5,705 aquae. Datolithus d. vulg. 
alb. Andreasbcrg-ensis auctore eodem: 38,477 t. 
siliceae, 35,640 calcariae, 20,^15 acidi boracls, 
5,568 aquae. 2Ca3 Si + B» Si« +3H. (Poggend. Ann., 
Vol. XLVII. 1839. p. 175.) 
Far. 2. D. d. vulg. subravidus. {Blassgrauer gem. d. D.) 
Subsp. 2. D. d. fibrosus. {Faseriger dt/tt. D.) 

Esmarkit ex parte ». Botryolith; Hansn. 

Var. 1. D. d. fibr. albidus. {Weiwer f. d. D.) 
Var. 2. D. d. fibr.^ ravidus. {Grauer /. d. D.) 
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Var. 3. D. d. fibr. rubellulus. {Blastrother /. d. D.) 
Datolithus dyst. fibrosus Arendalensis auctore Ram- 
melsber^io constat ex 36)390 c. terrao slliceae ^ 
34,970 calcariae, 18,342 acidi boracis, 0,774 t. 
argillaceae cum oxydo ferri, et 10,224 aquae. 
2Ca8Si + B3Si«+6H. (^oc. cit. p. 178 sq.) 

Spec. 1. Rhodizites electricas. 

EleJctrischer Rhodizii. 

Rhodizlt ; G. Ilose. 

24. Boracltes. (p^radtO 

Spec. 1. Boracites electricus. 

EleJktrischer Boracit. 

Boracit; W. Oiim Sedativspath et Wtirfelspatli. Tetraedrischer Bondt; JH. 
Magn^sie burate'e ; H. Borate of Magnesia. 

Subsp. 1. B. el. nobilisi {Edler elektr. B.) 
Crjstalloniorphus, durilie Quarzi. 
Far. 1. B. el. n. albidus. {Weisser edl el B.) 

Comp. ch. Boracitae electrici nobilis albidl Lune- 
bur^ensis auctore Raniniclsberg-io: 30,748 c. 
mag^nesiae ct 69,252 acidi boracis. M^^BK (Pog- 
gend. Ann., Vol. XLIX. 1840. p. 446 sq.) 

Var, 2. B. el. n. ravidus. {Grauer edl. eL B.) 

Subsp. 2. B. el. challcoides. {Kalksteinahnlicher elektr. B.) 
Atjpotus, solldus; duritie inter Apatitae et Lipa- 
ritae duritiem intermedia. Pond. spec = 2,913* 
Albidus. Auctore C. J. B. Karsteno composi- 
tus ex 29,48 c ma^nesiae, 69,49 acidi boracls, 
1,03 oxyduli ferri cum acido carbonico, inclosis 
particulis oxyduli mangani cuni acid. carb., et hj- 
drati oxjdi ferri. Nuperrime In stratis Gjpsl et 
Calcitae mar^aceae, interdum Martinsltae immixtus, 
prope Stassfurtum Saxoniae borussicae repertus est* 
(Karsten u. Dechen Archiy f. Min. etc, Vol. XXI. 
1847. p. 487 sqq.) Hic quoque Boracites solidus, 
quamvis omni structura crystallina carens, auctore 
Karsteno idoneus ^st, qui calore applicato ele- 
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ctridtatis compos fiat. (Poggend, Ann., Vol. LXXI. 
1847. p. 243.) 

VI. HA.LOLITHI LIPARITOIDEL 

/Ittf0fp0tl)0rtt0e §al0ixii)c. 

(Upantohalolithi *. Uparitoliihi, Uparitoide s. Uparitolithe» Flusshalolilhe») 
(Pond. sp. = 2,8 — 3,4.) 

25. Kerderltes. (§txitx\t) 

Spec. 1. Herderites apatitoides. 

^patitahnlicher Herderit* 

Prismatisches Flnsshaloid et Herdcrit; Haid. Aliogonit; Br. 

86. Apatltes». (^patit.) 
Spec. 1. Apatites phosphoreus. 

Phosphorescirender ^ipatit. 

Apatit; W Rhomboedrisches Flusshaloid ; M. Phosphorsaurer Kallc. 
Chaux. phosphat(^e ; U. Phosphate of Lime. 

yar. 1. A* ph. lamellosus. {Bldtteriger ph. A,) 

a. A. ph. 1. llnipidus et alhidus. {Wti%serheU 
ler et weisser bl. ph. A,) 

Apatites phosphoreus lumellosus crystallo- 
morphus llmpidus, ex albido vel albide-ra- 
vido colore paululum subvircscens , in Alpe 
Schwarzenstein Tyrolensi repertus, auctore 
Rammelsberg-io compositus est ex 49,66 
c. terrae calcariae, 42,58 acidi phosphorici, 
4,06 calcii, 3,63 fluoris et 0,07 chlori. (Pog- 
gend. Add., Vol. LXVllI. 1846. p. 506.) 

b. A. ph. I. ravidus. {Graucr bl, ph. A,) 

c. A. ph. L flavidus. {Gelber bl, ph, A.) 

Spargelstein (Asparagolith) ex parte. 

d. A. ph. 1. viridis. (GrUner bl, ph, A,) 

Spargelstein ex parte. Euklasit. Moroxit Beryllartiger Apa- 
tit. (Agustlt.) 

e. A. ph. I. caeruleus. {Blauer bl, ph, A,) 

f. A. ph. I. roseus. {Rosenrother bl, ph, A,) 

g. A. ph. 1. badius. {Brauner bl, ph, A,) 
Var. 2. A. ph. radiatus et fibrosus. {Strahlig-faseri- 

ger ph, A,) 

Pliosphorites , Phosphorit ex parte. 
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Apaiites phosphorcas radiatus alhidus, in soliduni 
transiens, prope pa^uin Log-rosan in reg>ione circa 
urbem Troxullo Estremadurenseni sita effbssus, au* 
ctoribus Daubeny et Widding-ton has partes 
ch. continet: 8\yio calcariae cum acido phospho- 
rico, 14,00 calcii cum fluore, 3,15 oxjdi ferri, 
1,70 terrae siliceae et 0,2 caicii cum chioro. Haec 
varietas igitur multo majorem calcii et fluoris co- 
piam immixtani habet qnam ceterae Apatitae va- 
rietates. (Wdhler u. Lieb. Ann. d. CheoL etc., VoL 
LV. 1845. p. 126.) 
f^ar. 3. A. ph. soiidus. (^Dichter ph. ^.) 

Phosphorit ex parte. 

a. A. ph. s. albidus. (^Weist^tr d. ph. j4,} 

b. A. ph. s. subrutilus. (Rothlicher d, ph. A,) 

c. A. ph. s. badius. (Brauner d. ph, A.) 
Var* 4. A. ph. terreus. {Erdiger ph, //.) 

Erdiger Phosphorit. (Olim Flnsserde nominatos.) 

Appendiar, 1. Apatites magnesifcr. {Talkapatit; 
R. Hermann,) Auctore R. Ilermanno 
ex 37,50 c. calcariae, 7,74 magnesiae, 
39,02 acidi phosphorici, 2,10 acidi sul- 
phurici, 0,91 chlori, 1,00 oxjdi ferri, 
2,23 fluoris et 9,50 partium insolubiiium 
compositus. In Chlorite polysidero schi- 
sto montium Schischimschensium repertus. 
(Erdm. Journ., Vol. XXXL 1844. p. 101 sqq.) 
Utrum pecnlfaris species, an solutione 
quadam vel immutatione substantiac ex 
Apatite phosphoreo ortus sit, incertum est. 
2. yyEupt/rchroit^^ ; Emmon», Auctore 
Ilaiding-ero ad Apatiten pcrtinere di- 
citur. (A Beckio pro Vlvianite vulgari 
reniformi habitus est. Siiiiman americ. 
Journ. , VoL XLVL 1 844. p. 25.) 

27. lilparltes.'') (/lufefpatli s. l^iparitO 

*) Nomen Lipariies formatiim est ex hnaQdsy quae vox haiic triplicem 
significationem habet: 1) quasi oJeo tinctus sive adspectu humidus, 2) splen- 
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Spec. 1. Liparites phosphorens. 

Phosphorescirender Flussspath. 

' Flus8;W. Flussspath. Fluor; Oktaedrisches Flnsshaloid; M. Fluorcal- 
ciuiD. Flasssaurer Kalk. Chaux fluat<^e ; H. Fluorure de calclum. Fluo- 
rine;Beud. Fluorite. Spath fusible. Fluor Spar; Phill. Fluate of Lime. 

Var. 1. L. ph. lamellosas. (Blatteriger ph. /7.) 

Spathiger Fluss; Karsten. Chlorophan. Fluor spathosus ; Wal- 
lerius. 

a. L. pli. I. limpidns et albidus. (fVaaserhel- 
ler et weisser ilL ph. FL') 

b. L* pli. 1. ravidiis. {Grauer bh ph, FL") 

c. L. ph. 1. viridis. (GrHner hl ph. Fl.) 

d. L. ph. L violaceua. (Violblauer bh ph,Fl.) 
Liparites ph. lamellosus yiolaceus Welfers- 
dorfensis {Stinhfluss) cnltro fricatus vel trl- 
tus odorem foetidum spargit, qol «uctore 
Schafh&utlio in addo chloroso (chlori- 
ger Saure) illi Liparitae varietati immixto 
originem hnbet. (Wobler u. Lieb. Ann. d. 
Chem., Vol. XLVL 1843. p. 345.) 

e. L. ph. I. roseus. (Rosenrother bU ph. Fl.) 
t. h. ph. I. flavus. (Gelber bl. ph. FL) 

g. L. ph. 1. badius. (Brauner bL ph. FL) 
Var. 2. L. ph. solldus. (Dichter ph. FL) 

DkJiter F(uss« Flussstein. Flvor solidus ; Wallerius. 

a. L. ph. s. albidus. (Weisser d. ph. FL) 

b. L. ph. s. ravidus. (Grauer d. ph. FL) 

c. L. ph, s. snbviridis. (Blassgr&ner d. ph. Fl.) 
Var. 3» L» ph. terreus. (Erdiger ph. FL) 

Erdiger FIuss. Flusserde. Ratofkit. 

S8. Tttrocalcltes. (I^ttr^catcit s. ^nxmxm^itxt) 
Spec« 1, Tttroealeites dystomus. 

Dystomer Yttrocalcit. 

Yttrocerit; Berzelius. Ytterflussspatb. Flussyttrocalcit. Pyramidaler Cerer- 
bar/t ; M. Cenum ox^^de' yttrifere ; U. Flnate of Yttria aiid Cerium. 

dens, tiitidns, 3) speciosns, pulchritndiue excellens. Nam rarietates cry- 
stallinae speciei generis snpra dicti omnlno faciem humidam e»Ddemqne 
splendidam et speciosissimam prae se fernnt. Nomina Tecticites (ex vo- 
cahulo rnxuxog, liguefaciens , formatnm) et Choneuticites (ex ^^wi^fpr*;?©?, 
ad Kquejacienda corpora aptus), quorum, qnnm germanico nomini Fluss- 
spath respondeant, unnm altemmve proponere in aninto erat, omni ele- 
gantia carent, qnam ob cansam nentrnm eorum recepi. 
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Yttrocalcites djstomas Massachuscttensis auctore 
Jacksone compositus' est ex 34,7 c. calcariae, 
19,4 fluoris, 15,5 yttriae, 13,3 oxydi ccrii et 
lanthani, 6,5 ierrae ar^illaceae et oxydl ferri, 10,6 
terrae siliceae ct oxjdi cerii cum t. sillcea niixtl. 
(Erdm. Journ., Vol. XXXVI. 1845. p. 127 sq.) Igi- 
tur multo minorem fluoris coplani In se continet, 
. quam Yttrocalcites Fahlunensis. 

S9. Cryolltliiis. (0ixt)olxt^.) 
Spec. 1* Cryolithus tritomas. 

Tritomer Kryolith^ 

Krvolith; d*Andrada. Prismatisclus Kryuiihaloid ; M. A&utoni(>s Ortltuklas- 
haioid;Hald. Eisstein* Alumiue fluatife alcaline; H. 

30. "i^CliloUthiii». (Ct)i0litl)O 
Spec. 1. Chiolithus liascensis. 

Miaskischer Chiolith. 

ChioIith;R. Hermann. (Schneestein.) 

Crjstallinus, lamellosus, plcrumque atypotus, ^ra- 
nulosus^crjstalli indistittcti minutissimi; duritie Li- 
paritae, pond. spec. = ^,7^^ colore albo. Com- 
positio ch. auctore R. Hermanno: 23,78 c. na- 
trii, 18,69 aluminii, 57,53 fluoris. SNa^+^AlF». 
(Erdm. Journ., Vol. XXXVII. 1846. p. 188 sq.) Au- 
ctore Cliodnewio: 25,72 c. natrii, 16,48 alu- 
minii, 56,00 fluoris. (Siliinian amer. Journ., 2 Ser., 
Vol. 111. 1 847. p. 257.) Conf. etiam F r. d e W (j r t li 
et Ch dn e w in Verhandl. d. r. k. min. Gesellsch. zu 
St Petersb., J. 1845 — 1846. St. Petersb. 1846. p. 
268 sqq. 
Appendiar. „Fluellites.^^ {Fluellit; Wollaston.) Cor- 

nubicus. £k aluminio et fluore constare di- 

citur. 



31. Aiiliydrltes. (^nbq^rit.) 
Spec. 1. Anhydrites eutomns. 

Eutomcr .Anhydrit. 



Muriacit; W. Anhydrit; Klaproth. (?) Karstenit) Hausm. Prismatisches 
Gypshaloid ; M. Prismatisches Orthoklashaloid ; Uaid. Phengit. Chaux 
anhydro - sulfat^e ; H. Uardiglione. 
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Fiar. 1. A. eut lamellosus. {BUUieriger eut. ^.) 

Sp&thiger et wfirfliger Anhjddt. SpAthiger Karstenit; Haiisn?* 
. Aruriaclt Wurfelspath. Anhjdritspath. 

a. A. e. lamellosus megachoodrias. (Grobkor- 
nig ' hlutteriger e. A^ 

h. A. e. lamellosus microchoudrius. (^Kleinkor- 
nig ' bldtteriger e. A.) 

(Kieselanhjdrit s. Vulpinit) 

Uiriusque varietatis colores: albidus, caeru- 
leu.7:, ravidus, rubcllus. 
Var. 8. A. eut. radiatus et fibrosus. (Strahlig -faaeri' 
ger eut. A,) 

Strahligcr et fiiseriger Karstenit; Hausm. 

a. Ravidus. {Grauer.) 

h. Caeruleus. {Blauer.) 

c. Ruhellus. {Blassrother.) 

f^ar. 3. A. ent. solldus. {Dichter eut. A.) 

a. Albidus. {TFeisser.) 

b. Ravidus. {Grauer.) 

c. Subcaeruleus. {Blaisblauer.) 

d. Rubellus. {Blasarother.) 

(Gekrusstein.) 

m HALOLITHI GIPSOIDEI. 

(Pond. sp. = 1,7 — 2,4.) 

3S. 6ypsiim« {^99$.) 

Spec. 1. Gypsum vnlgare. 

Gemeiner Gt/ps. 

Gvps;W. Prismatoidlsches Gjpshaloid; M. Prismatoidisches Euklasha- 
luld ; Hald. Chanx salfat<^e ; U. Sulphate of Lime. Gypsnm ; Phill» 

Far. 1. G. V. lamellosum. (Blatteriger gem. G.) 

Gjpss[>ath. SpILthlger Gjps; Hausm. Selenlt. Fraueneis, Frauen- 
glas / Marienglas. Gjpsum lamellare ; Wallerius. Spath s^ld- 
niteux, ^eXijvirjjQ '^ Dioscnr. Id^QoaiXt^roq. Selenites; 
Plin. (?) Lapls specularis ; Plin. • - ■ 

a. G. V. 1. me^aph jllum. (Groesbldtteriger g. G.) 
a. Limpidum et albidum. {Waeeerheller et 

weisser.) 
^. Flavidum. {Gelblicher.) 
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y, Ravum. {Grauer.) 

Stinksyps ex partc. 

J, Nigricans. {Schwarzlicher,) 
b/ 6. V. 1* mfcropliyllum et microchondrluni. 
Klein- et feinkornig - blatteriger g. G.) 

Schappis-kdrniger Gjps; Haasm. Alabaster ex parte. 

Far. 2. G. v. squamulosum. [Schaumartiger gem. G.) 

Schaumgjps. GypsblQthe. Chaux sulfatde niviforme; H. 

Var. 3. G. v. radiatum 'et fibrosum. {Strahlig^foBeri- 
ger gem. G.) 

Strahlgyps. Faserg^ps. Federgjps. Gvpsum striatnm; Walie- 
rius. 

a. Album. (Weiaeer.) 
b« Rutilum. (Hellrother.) 

c. Ravidum. {Grauer.} 

Var. 4. G. V. solidum. (Dichter gem. G.) 

Gjpsstein. Alahaster ex parte. Alabastrttes ; Tlin. (?) G.vpsum 
Alabastrum ; Wallerlus. Chaux suifattfe compacte ; H. 

a. Album. ( Weisser.) 

b. Ravum. {Grauer.) 

Stinkg^ps ex parte. Gjpsleberstein. • 
C» Fuscum. (Brauner.) 

d. Rubellum. {Blassrother.) 

e. Variegatum. (Gefleckter.) 

Perlgjps. 

Var. 5. G. v. terreum. {Erdiger gem. G.) 

G^pserde. Mehlgyps. Gypsmehl. (Himmelsmehl.) Gypsguhr. 
Chaux sulfatcfe terreuse ; H. 

33. Kydroborltes. (Qyixoboxit) 
Spec. 1. Hydroborites cancasicas. 

Kaukasischer Hydraborit. 

Hjdroboracit ; Hess. 

Var. 1. H. c. lamellosus. (Blatieriger k. H) 
Var. 2. H. c. radiatus. (Strahliger k. H.) 

34. Alumliiltes. (|l(ttmimt) 
Spec. 1. ' Alaminites tener. 

Feiner uiluminit. 

Reine Thonerde ; W. Aluminit; Karsten. (?) Websterit ; Levj. Hallische 
Erde. Alumine sous-sulfat^e; H* Alumine hjdrat^e. Hallite. Subsul- 
phate of Alumina ; PhiU. 

Var, 1. A. t. microcrjstallus. (Mikrocrystallischer f. A.) 
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Tcnuissimi hujns varletatis crjstalli nuper Halae 
Saxonum reperti sunt iique auctore Marchandio 
eandem compositionem chemicam hahent, quae est 
Aluminilae t. terrci albi Halensis. AS-f-S^. (Erdm. 
Journ., VoLXXXnL 1844. p. 7.) 
Far. 2, A. t. terreus. {Erdiger /. A,} 

a. A. t. terreus alhus. {Weisier e. f. A,') 
Haec varietas ex loco multis anuis ahhinc 
noto Haiensi auctore Marchandio ex 30,7 
c. terrae arg^iilaceae , 22,3 acidi sulphurici 
et 47,0 aquae composita est. IVs+H». 
(Loc. cit. p. 8.) 

b. A. t. terreus suhflavidus. {BlassgeUer e. 

/. ^) 

Hujus tres sunt varietates, in novo qiiodam 
loco Halensi nuper repertae; quarum 1) pri- 
nia, quae frequentior est, auctore Mar- 
c h a n d i o ex 39,5 c. terrae arg-illaceae, 1 1 ,45 
acidi sulphurici, 48,8 aquae, aVs^+Wb. 
2) altera anctore eodem ex 36,0 t. argilla- 
ceae, 17,0 acidi sulphurici et 47,2 aquae 
constat; a1'S' + H3«; (Erdm. Journ., Vol. 
XXXllL 1844. p. 8.) 3) tertia, cui Stein- 
berg^ius nomen Paraluniinitae imposuit, 
auctore Schniidio 36,17 c. t. argillaceae, 
14,54 acidi sulphurici et 49,03 aquae in se 
comprehendit. aPS+H^*. (Loc. cit., Vol. 
XXXIL 1844. p. 495 sq.) 

35. Mydromasiiesltes. (^q^romagnefttO 
Spec. 1. Hydromagnesites achoneatns. 

JJnschmelzbarer Hjfdramagnesit. 

Hydromagnesit ; v. Kobell. Hjrdrocarbonate of Magnesia. 

Var» 1. H. ach, cryptocrjstallus. {KryptQcrygtalliniacher 

u. H.) 
Var. 2. H, acli, solidus. {Dichter u. H.) 
Var. 3* H. ach. terreus. {Erdiger u. H) 
u4ppendi.v. Baudisserites. {Baudisserit ; Guyton.) 
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Fortasse Hydromagnesites silicifer haben- 
dus est. 

36. Gaylussltes* (&at)l\if\t) 
Spec. 1. Gaylnssites leridensis. 

Meridensischer Gaylussit, 

Gajliissit; Boussingault. Katrocalcit; Weiss. Hemiprismatisches Kuphon- 
haioid ; M. 

37. Oxalocalcltes»* (^tcalocaUit) 

Spec. 1. Oxalocalcites cryptogenes. 

Kryptogener Oaralocalcit. 

T9aturlicher sauerlileesaurer Kallc. l^atiVe Oxalate of Lime ; Brooke. 

Crjstalll hujus speciei auctore Millero exigui, 
prismata plagiorliombica angul. =: 100^36^ ple- 
rumque didyma; pond. sp. == 1,833; colore albido, 
splendore adamantino. Compositio chem. anctore 
Sairdallio: calcaria cum acido oxalico et aqua» 
Brookius hos crystallos calcitae vulgari lamel- 
loso, cujns locus natalls obscurus est, innatos vi- 
dit. (Lond. and Edinb. philos, Mag. , 3 Ser. , Vol. 
XVI. 1840. p. 449 sq.) 



Ordo XVm. 
HYDROLTTI. 

{Sdles et Acida. Salze et Sduren.') 

I. mfDROLTTI AMETALLI. 

Mnmtia\li%\ti)e ^tji^xair^U. 

(Alkali- et Erdensalxe*) 

A. HYDROLYTI AMETALLI BARYSCLPHATICL 

JHarpfulpt^atift^e ttnm(tattlf4)e. ^ptiroipte. 

(Schwerere unmetallische Schwefelsalxe,) 
(Pond. sp. = 2,6 — 2fi, Ldweitae 2,37.) 

1. Polylialiteg. (flolQbaUt) 
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Spec. 1. Potyhalites oligohydns. 

Oligohydriscker Pofyhaiii. 

Polyhalit; Stromeyer. Priimatlsciieg Brltii jnsalz ; M. 

Far. 1. P. ol. ravidns. (Rdthlichgrauer oL P.) 
Var. t. P. ol. rutilus. {Hellrother ol. P.) 

Compositio ch. Poljhalitae oligohjdri rntili Aasseen- 

81S Stjriae anctore Ramnielsbergio haec est: 

45,43 cent. calcariae cum acido sulphurico, S8,10 

kalii cuni acido sulphurico, 20,59 mag^nesiae cum 

ac. sulph., 0,1 1 natri cum cbloro, 0,33 oxjdi ferri, 

5,24 aquae, 0,20 terrae siliceae. (Rammelsb. Re- 

pert., H. 11. 1 845. p. 1 15. Poggend. Ann., Vol. LXViH. 

1846. p. 512.) 

Appendijc. Blodites. {Blodit; JohnJ) Auctore Hai- 

din^ero ex pluribus sulphatis mechanice 

niixtus est* (Haid. Bericht iib. d. Mineralien- 

samml. d. k. k. Hof kammer etc. 1 843. p. 1 1 .) 

%. Qlanberltes. («^laubmt)* 
Spec. 1. Glanberites entomns. 

Eutomer Giauberit. 

Glaaberit; Brongniart. HemipTismatisches Brithynsalz; M. Brongniartin ; 
V. Leonbard. Anbjdrisches Brithjnsulphat; Br. 

Var. i. Gl. eut. plinthochromus. {Ziegelrother eut. GL) 

Var. %. Gl. e. luteus. {Graulichgelher e. GL) 

Var. 3. GI. e. ravidus. {Hellgrauer e. Gl.) 

Var. 4. GI. c. albidus. {WeiiBer e. Gl) 

3. lidwf^ltese ($Smxt) 

Spee. 1. LBweites aastriacns. 

Oesterreichischer Loweit. 

L5weit;Haid. 

Auctore Haidingero atypotus, structura crystal- 
lina indistincta axotoma et duorum prismatum qua- 
draticonim planis lateralibus aeque ac slngulis pla- 
nis octaedri quadraticl, cujus ang^ulus terminalis 
= 111^44', parallela; fractura conchata, pond. 
sp. = 8,376, colore melleo ac fulvo; iii a6re per- 
sistens, sapore subsalino et pauMum adstriogente. 
Auctore Theodoro Karafiat compositus ex 

Qlocker» Sjnopiit. 19 
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19,1S c. natri, lt,88 mapiesiae, 5<,57 acidi sul- 
phurici, 14,66 aquac, 0,67 oxydi ferri et terrae 
ar^iiiaccae cum minutigsima mangani particula. 
8MgSi+3NaSi+8tf. Cum Anhydrite eutomo la- 
meiioso g^ranuloso connatus; in monte Iscblensi 
prope Pernecl^ in Austria superiore repertus. (AIh 
handi. d. i^. bohm. G«seiisch. d. Wiss., Ser. 5., Voi.IV., 
1847. p. 663 sqq.) 

4. Theiiardltefii. (€\)tmxVxt) 
Spec. 1. Thenardites Espartinensis. 

Espartinensiacher Thenardii. 

Thenardit ; Casaseca. Katronsulphat et Oxjrchjlom natronicuin ; Br. 

5. ArcaulteSf*) (llaltfal^ s. ^Vcantt.) 
Spec. 1. Arcanites pyrogenes.**) 

Pifrogenes Kalisalz. 

Schtvefelsaures Kali; W. Schwefelkallsalz. Prismatischei Pikroch^lin- 
■ato; M. Qxjchjlvm kalicum; P.r. Arcanit ; Haid. (Arcannm duplicatnm.) 
DuplicatftaU; Wenzel. Kalisurphat ; r^anm. Potasse sulfat^e ; H. Aph- 
thalose; B«ttd. T*^e ▼ikrtol^. Aphth{t«Hl« i Shmrd. Sulfat« «f Po- 
tasie;PJiUL 

B. HYDROLYTl CHLORATICI. 

C|)l0rattf(t)t £9)r0l9te. 

(Chlorsalzt!.) 

(Poii4. «p. = 1,5 — 3,24 

6. HaUte8a««*) (SSUinfaly) 

Spec. 1. Halites TUlgaris. (H. coqainarias.) 
Gemeines Steinsalz. (fLochsalz.) 

ItatilrliGhes Kochsalz; W. Hexaedrisches Sfeinsaiz; M. Natronhalat et Sal 
montonus ; Br. Bergsali. Chlprnatriura. Salzsauies Natrum. Sal ^em- 
roae. Oiim Sal et Salz jraT* i^ox*]r nominatus. Soude mariat^e;H. 
Saimare ; Beud. Chlorure de Sodium. Sei commun. Sel gemme ; Necker 
Muriate of Soda;PhUI. '^dXg, Sal , ex parte ; Plin. Muria. 

Far. I. H. V. laniellobtts. (BlOiieriges gem. Si.) 

•) PrMferreiu nemen AphihiiHes (a graeca Toce Stp^mc, qui non per- 
dttury in aere non mutatur), quia sal supra dlctum in aere pentat, nisi 
a^ Haidingero nomen Arcaniies propositnm esset, quod, licet ad na- 
turaw liujiua fpeciei non pertincns ct ab antiquato quodam termino alchc- 
mistico desumtum, tamen mclius sonat. 

♦^) Sic cognominatus, quia non nisi in lapidibus vulcaniis repentur. 

*«) Nemen formatum ex graeco Tocabolo ^? , quo sal cntinarts siffni- 
pcabaturt 
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«• Lfmp!dii9 et albns. {Wa$9erhette$ et mttfM.) 

(Knistenali« Seeials.) 

b» Ravus. (^GraUes.) 

G. Rqber. (/2o^Ae«.) 

In Halite vulgari lamelloso rubro Cordonen- 
si Hispaniae aliorumque loGoruni auGtoribus 
IlfarGelo de Serres et Joljr nia^na ru- 
tllorum infusoriorum , praeeipue Monadum et 
Bacillariarum Gopia innata reperitur, unde 
Halites ille colorem suum traxit* (Poggend. 
Ann., Erganzung, Vol. 1. P. 3. 1840. p. 525.) 

d. VioIaGeus. (^Via^laues.) 
Var. 2. II. y. radiatus et fibrosus. {Sirahlig^/aBerigee 

Spack. Salzspath. 

Spec. 1. lartinsites Stassfnrtbensis. 

Siassfurihiacher Mariinsii. 

Martinsit ; Kanten. 

InHalite vulgari prope Stassfurtb nuper repertus; 
auctore Karsteno ex 90,98 c. natrii cum cbloro 
et 9,0S magneaiae cum acido pbospborico compo- 
situsu (Erdm* Joum., Vol. XXXVI. 1845. p. 127. 
Karsten, Lebrb. d. Salinefikimde, Vol. I. Berl. 1846. 
p. 194.) 

8. f^SylTlltes.*) (^Qltiiit) 
Spec. 1. Sjhiites microcrystAllu. 

Mikrocrystallischer Sylviit. 

Salzsaures Kali. Chlorkalium. Kaliumchlorar. Digestivialz ; Sjlvlu. Sel 
digestif. Murfate de Potasse. Chlomre de Potasslam. Sjlvine; Bend. 
Muriate of Potash. 

Crystalli n^nutissimi cuMci \^m epeciei In law 
VesvvS reperti sont. 

9. Salii|l«euv(i« (SralmtakO 
Spec. 1. Salmiacnm volatile. 

JFUchiiger Salmiak. 

*) Nomen ex nomine proprio Sylvu formntmn. 

19* 
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' KaturUcber SAlmlak. ; W. OkUedrlsGlies AinmoDUk»alz; M. AnimonhaUt et 
AmmonUcites ; Br. Sal ammoniacum. AmmonUqae muriate'e ; H. Sel 
ammonUc. Sel volatile. Muriate of AmmonU ; rhilUps. 

Var, 1. S. V. niicrocrjstallum. {MikrocfystaUitch^r fl, S,) 

a. Albidum. ( Weisser,') 

b. Ravldum. (Gmtier.) 

c. Flavum. {Gelber,) 

Var, 2. S. v. floccosum. {Flochiger fl. S.} 

Var. 3. S. v.stalaciiticttm et botrjoides. {Stalahtiti- 

scher et traubiger fl, S.) 
Var. 4. S. v, pulvereum. {Erdartiger fl. S.) 

C, HYDROLYTI NITRATICI. 

Htttattfd^e Aptirolpte. 

(Salpeiersalze,) 
(Pond. spec. ac 1,9 — 2,1.) 

10. ]Vltroiiatrltes« (Iftitronatrtt s. Htatrumfalp^t^rO 
Spec. 1. Nitronatrites eatomns. 

Eutomer Nitronaftrit. 

Cubischer Salpeter. Chilesalpeter. Rhouiboedrisches Ilitrumsaiz ; M« ^'a- 
tronnitrat et ZootinsaU; Br. Kltratln ; Haid. Salpetersaures Katrum. 
Soade nitrat<Je ; U* IVtrate de Soude; Beud. ISitre cabique. Kitrate of 
Soda;Phill. 

Auctore Lemberto Nitronatrltae eutomo jodium 
immixtum est. (Erdm. Journ., Vol. XXX. 1843. p. 
345 sq.) 

11. ]!iritrtim. (^alpeter s. ^alifalpeterO 
Spec. 1. Nitmm dystomam. 

Djfstomer Salpeter. 

Katurlicher Salpeter; W. Salpeter; Hausm. ' Prismatisches Kitramsalz; M. 
Kalinltrat et ]Nitram kalicum ; Br. Potasse nitratt^e ; H. Kitrate de po- 
tosse. Salp«tre ; Beud. Kltre. Kltrate of PoUsh ; Phill. Kitrcm ; Plin. 

Var. 1. N. d. trichoides et fibrosum. {Haarformiger et 

faseHger d. 5.) 
Var. 2. N. d. floccosam. {Fiochiger d, S,) 
Var. 3. N. d. granulosum. {FeinhQmiger d. S,) 
Var. 4. N. d. farinosum. {Mehldrtiger d, S,) 

1». '•'nritroealeltese (DlitroraUit s. ^alKfalpeter.) 
Spec. 1. Nitrocalcites viilgaris. 
Gemeiner Nitrocalcit. 
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Kalksalpeter. Maueroalpeter. r^itrocalcit ; Shepard. Salpetenaurer Kalk. 
Tenellam; Br. Nltrate de chaux ; Beud. IVitre calcaire. Kitrate ofLlme; 
Dana. 

Appendijc. Nitroiiiag>nesites. ( Talktalpeter. M- 
iromagnesit; Sht^ard. Nitre de Magne'sie; 
Beud.) 

D. HYDROLYTI BORATICI. 

(IBoraxsalz et JBoraxsiiure.) 
(Pond. sp. = 1,4 — 1,8./ 

13. (Sassolliiuse (iKorarfaure s, ^airolin.) 
Spec. 1. Sassolinas sqamosiis. 

Schuppige BorajTSdure; 

Boraxsaure ; Stromeyer. r^aturliche Borsaure. Sassolin ; Reuss. Sedativ- 
salz. Prismatische Boraxsaure ; M. Acide boraciquc ; H. Aclde borique 
UydrsLt4, Sassoline ; Beud. rHative Boracique Acide; Phill. 

Sassolinus sqiiamosus Toscanensis, niuUis salibus 
sulpliatis permixtus, auctore Wittsteinio his 
partibus continetur: 76,494 c. acidi boracis cum 
aquaj 1,322 acidi snlpburici (cum acido bor. con- 
juncli), 0,298 ammonii com chloro, 1,2 terrae si- 
liceae, 8,508 amnionil cuni acido sulphurico, 2,632 
• magnesiae cunuac. sulphurico, 1,018 calcariae cum 

ac. sulph., 0,917 natri cum ac. sulph., 0,369 kalii 
cum ac. sulph., 0,320 terrae argillaceae cum ac. 
sulph., 0,365 oxjdi ferri cum ac. sulph., 6,557 
aquae. (Wohler u. Licb. Ann. d. Ch., VoL XXXVL 
1840. p. 205.) 

14. Soraxe (iKorar.) 
Spec. 1. Borax dystomns. 

Dystomer Borajc. 

Borax plurimorum. Tinkal ; Reuss. Prismatisches Boraxsalz ; M. Natro- 
nischer Tinkal ; Br. Boraxsaures Natran. Soude boratrfe ; H. Borate de 
Sottde. Borate of Soda;Phill. Borax nativus. Swaaja Tlbetanorum. 

Var. 1. B. d. albidus. (Weisser d. B.) 
Var. 2. B. d. ravidus. {Grauer d. B.) 
Appendiar. Hayesites. {Hayeiit. Haycscnite; Dufre- 
noy.) Crjstallinus, globulosus, excentrice- 
fibrosu^, mollissimus, lenls, flavidus; an- 
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ctore Hajesio ex 46,1 11 c. acidi boracis, 
18,889 calcariae et 35,0 aquae compositus. 
CaBo*+Cft. In provincla peruriana Tara- 
paca repertas. (Dufrenoj, Traite de Min., 
T. III. 1847. p. 764.) Num Hydroljtis recte 
adnumerandus sit, quaeritor. 

B. HYDROLYTI CARBONATICI. 

( Carbonsalzt.) 
(Pond. sp. = 1,4 - 2,2.) 

15. Troiia. (€t0nd.) 
Spec. 1. Trona aphtkitQni.*) 

Lufibestandigea Trona. 

Trona;Kl«proth. Urao ex parte. Strahliges KatrDm. Prismatoidisches 
Tronasalz ; M. Natronsesquicarbonat. Sesquicarbonate de soude. ITrao ; 
Beud. 

16. IIydroiiatrlte§io*«) (ttatrnmfal^ s. l^ijl^ranatritO 
Spec. 1. Hydronatrites atrolytns. 

Zerfallendes Natrumsalz. 

Hatiiiiiches Mineralalkali ; W. Soda; Hausm. liatron ; IS»um. Hemiprls- 
maUsches Matrumsalz ; M. Efflorcarbonat s. Eraorcscites natronlcus ; Br. 
KohleRsaures Matrum ex parte. Sonde carbonat^e ; H. Souscarbonate de 
•ouda. Corbonate of Soda; Phill. Szekso in lingua hnngarica. 

Var. 1. H. a. trichoides. (HaarfSrmiges z. K) 

Var, S. H. a. radiatws ei fibrosus. {Strahlig-foMeriges 

z. N.) 

Far. 3, H. a. floccosus. (FhckigeM z. K) 
Var. 4. H. a. farinosus. (Mehlartige» », N.) 

17. Thennoiiatrlteso (€l)erm0natrit) 
Spec 1. Thernionatrites dystomns. 

Dystomer Thermonatrtt. 

Prismatisclies Natrumsalz; M. Thennonatrit ; nald. Natroncaibonat eC 
Ura«i ; B«. Kidkleimures Katrum ex parte. Urao ec parie. 



*) I. e. in aere Bon mntatus, non dilabens. 

♦♦) Nomen hujus generis significat, m^mam aquae copiam (6J,7 c.) 
cnm natro carbooico in eo mixtam esse. 
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F. HYDROLYTI AMBTALLI CUPHOSULPHATICI. 

(Letchtere unmetaWf>che SchwefeUalxe,) 
(Pond. Bg. =s 1,4 — 1,9.) 

AA. HYDROLYTI AMETALLl CUPHOSULPHATICI ALCAUNl. 

^lknltntfdit kttpi)ofttlpl)attf(t)e unmetallif^e JSp^rolptf. 

{AlliaUnische leichfere unmet* SchwefeUalxe*) 
(Pond. sp. a= 1,4 ^ 1,8.) 

18. Maseasiiliius* (JMafcajntnO 
Spec. 1. lascagniniis ▼nleanins. 

Vulcani9cher Mascagnin. 

BfMcagnln ; Karsten. Prismatisclies Ammonisksals ; M. Oxjrelijlum ammo- 
niacuro ; Br. Schwefelsaures Ammonium. Ammoniaque sulfattfe ; H. Sul • 
phate of Ammonia ; Phill. 

Var* I. JM. V. stalactiticas. (Stalaktiti$eher v. M.) 

a. Albidus. {Weisser.) 

h. Flavldus. {Gelder.} 
Var. %. M. V. farlnosos* {Mehlartiger v. ilf.) 

19. Teratouatrlteiu («^lanbtrfal) 8« Seratanatnt) 
Spec. 1. Teratonatrites aerolytns. 

Zerfallendes Glaubersalz. 

I9at&riiches Glaubersaiz; W. Wundersalz; Glauber. Sal mirabils Glaaberi. 
Prismatisches Olaobersalz; M. Glauberansulphat; Br. Mirabilit; Haid. 
Schwefelsaures ISatnim. Soude suifat<^e ; H. Exanthaiose ; Beud. Sul- 
phate of Soda; Phill. Glauber Salt. 

Var. \. T. a. trichoides. {Haarformigee z. GL) 
Var. 8. T. a. granalosas. {Feinkorniges z. GV) 
Var. 3. T. a. fibrosus. (Faseriges z. GL} 
Var. 4. T. a. farinosus. {Mehlartiges z. GL) 
jtppendij^. Reossinas. {Reussin; Karsien.) 

SO. Epsomltess (pitterfal^ s. €pfiimitO 
Spec. 1. Epsomites polyhydrns. 

Polyhydrisches Biitersalz. 

Naturiiches Rittersalz ; W. Prismatisches Bittersalz; M. Magnesisches Py- 
rophansnlphat et „ Pyrophanus *' [?] magnesius ; Hr. Epsomsalz ; Epsomit 
Saliter. Uaarsaiz, Haarvitriol ex parte. Magntfsie salfat«fe;H. Salfata 
de magn^ie. Epsomite ; Beud. Sei d*Epsom. Sel amer, Sulphate of 
llagiie8ia;PhUI. 

Var. 1. E. p. Tulgaris. {Gemeines poL B.) 
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a. E. p. V. trlchoides et fibrosus. {Haarfor- 
migea et faaerige» g. p. B.) 



HaarsalK. 



b. E. p. V. floccosus. (Flockigeu g. p. B.) 

c. E. p. V. granuiosos. (Feinkornigeg g. p. B.) 

d. E. p. V. farinosus. {Mehlartige9 g. p. S.) 
Epsoniites polyhjdrus vulgaris Fltouensis ex pro- 
vincia g-allica de TAude auctore Boulsio has 
partes chemicas contiRet: 17,3 1 c. ma^neslae, 
34,37 acidl sulphurici, 48,32 aquae. (Revue scien- 
tif. et induBtrielle, Tom. XIV. p. 300.) Epsomites 
p. vul^aris, qui Calcltae vul^arl solido (?) innatns 
ad ripam Kobanl In reg-ione clrca arcem Tjemno- 
less sita repertus est, auctore de Oserskj: 
15,97 c. magnesiae, 0,46 natri, 32,46 acidi sul- 
phurlci, 50,59 aquae. . (Verhandl. d. russ. k. min. 
Gesellsch. in St. Petersb., J. 1843. p. 92.) 

f^ar, 8. E. p. manganlfer. {Manganische» pol. B.) 

Manganbittersalz. 

f^ar. 3. E. p. cobaltlfer. {Kodaltiaches pol. B.) 

Kobaltbittersalz» Rosenrotlies Bittersalz. (Perperam Kobalt?i. 
triol von Iteusoiil nominatus.) 

Appendtjc. Astracanites. (Jstrakanit ; G. Rose. Sal 
catharticum Astrachanense.} Ex mag^nesla, 
nalro, acldo sulphurico et aqua composltus. 

BB. HYDROLYTI AMETALLI CUPHOSULPHATICI ALUMINOSI. 

^lumtntfd)t kup|)<»fulp|)attfd)( unm(taUtfd)t gi^^tcipu, 

(Alaunariige leichiere unmet. Schwefelsahe. ^Thonschwefelsalze. Maunsalxe,) 
(Pond. sp. = 1,6 — 1,9.) 

81- Alumeii. (JUann.) 

Spec. 1. AlQmeii kalinnm. 

Kalinischer Alaun. 

Kalialaun. Naturlichsr Alaun ; VV. Oktaedrisches AUunsalz ex parte ; M. 
Kalisches Alaunsulphat; Br. Alumlne sulfat«<e alcallne } H. Alun; Beud! 
Alum ; Phlll. Alumen nativum ; Wallerius. {Srvmriqi^a , Stypteria (?) et 
Alumen (?) veterum.*)) 



) Stypiena s. Alumen veternm erat sal qnoddam sapore adstrineente 
insigBis. Nomina illa autem ad nostrum Alumen referenda esse, non pro 
rato haberi potest, et a Beckmanno negatus. 
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yar. 1. Al. k. trfGhoides e( fibrosuni. {Huarformiger 
et faueriger k, AL) 

FaseralauD. Federsalz ex parte. 

Far. S. Al. k. conchatum. (Muschliger L AL} 
Var^ 3. Al. k. farinosuni. (Mehlartiger h. AL) 

Spec. 8. Alamen natricum. 

Natronischer Alaun. 

HatruiDalaaiu Alun & base de sonde; Beud. Soda-Alum; Thoins. et Phill. 

.Sabsp. 1. Al. n. niioceraniicum. *) {Miokeramiecher n. JL) 
Fibrosuni; pond*. sp. = 1,8; 12 cent. terrac ar- 
^illaceae immixtas continens. Laplatense. 
Subsp. 8. Al. n. plioceramicum. **) {Plioheramischer n, AL) 

Thonsubsesqulsulphat. Subsesqulsulpliate of Alumlna; Thoms. 

Flbrosum; pond. sp. = 1^58; auctore Thomsone 
ex 22,55 c. terrae ar^illaceae, 6,5 natrl cum acido 
sulphurico, 32,95 acidi sulphurici et 39,2 aquae 
compositum. Peruvianum. (Erdm. Joum., Vol. XXXI. 
1844. p. 498 sq.) 

Spec. 3. Alnmen ammoniacnm. 

udmmonischer uilaun, 

AmmonalauD. Ammonlaksaiz. Oktaedrisches Aiauiisulz en parte ; M. Aui- 
monlsches Alaiinsulpliat ; Br. Ammon alun ; Beud. Alun ammoniacal. 
Sulpbate of Alumia and Ammonia; Phlll. 

SS. IStypterlt<$Se*«*) (^tQpterit s. ^l^onalann.) 
Spec. 1. Styptedtes polyhydms. 

Pol^hydrischer Siypierit» 

Tbonalaan. Keramohalit s. Keramost^pterit VVasserhaltige neutrale schwe- 
felsaure Thonerde* Piaturliche schwefelsaure Thonerde ; Herapath. Katur- 
licher Alaun ex parte. SolfaUrit ex parte ; Shepard. Federalaun et Haar- 
sals ex parte. Davyt; Mill. Aiunogfene ; Bend. Sulfate d*alumine. Sai- 
danite ; DuArdnoj* Sulphate of Alumina ; Phill. 

Var. 1. St. p. trichoides et fibrosus. {Haarformiger 
et faseriger p. St.) 



*) H. e. minori {/ntiojy) terrae argiliaceae (xi^a^ulg) inimixtae copia 
distincins. 

**) Majurem (nXtitap) terrae argillaceae cnpiam imniixtam liabens. 

***) Nomen StypterHes brevitatis cansa pro noniine^ Ceramostypterites 
(Keramostypterit) proposui. Nain quum graeca vox SrvnTfjQia oninino sal 
quoddani aut aluminusum aut vitriulicum sive salium genus adstriugente 
sapore distinctnm significet, notio hujus noniinis in commodum systema- 
tis angustioribus limitibus mihi visa est circumscribi pusse, ideoque no- 
men Stypteritae generi supra dicto tribuere placuit. 
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Stypterites polyhydrns, sab tenuissimoniiii crjr- 
stallorani prismaticoruai forma prope Adelaide in 
nova Walesia anstrali repertus, auctore Hera- 
patho has partes ch. in se comprehendit: 17,09 
c. terrae ar^illaceae, 35,63 acidi sulphurici, 46,70 
aquae, 0,04 oxydi cupri, 0,5 substantiae cujus- 
dani terreae. (Chemical Gazette; 1846. p. 97. 422. 
(Erdm. Journ., Vol. XL. 1847. p. 234.) 
Var. % St. p« grannlosus. (Feinkdrniger p. St,) 
Var. 3. St. p. solidus. {Dichter p. Si.) 

S3. ^Plekerliisltes. (Ipick^rtngit s. €alkalaun«) 
Spec 1. Fickeringites polyhydms. 

Polifhydrischer Picheringit. 

TaULthonaUun. .Talkalaan. (Magnesischer Keramuhalit) 

Var. \* P. p. peruvianns. (PeruaniBcher p, P.J 

Pickcringit; Ha^es. 

Ferri et mangani oxjrdo carens« 
Var 8. P. p. elasticns s. nianganifer. {Eloitigcker s. 
manganhaltiger p, P.) 

Federalaun aus SQdafrika ; Shroraejer et Haasm. 

Oxydi niang^ani 2,16 cent. iinniixtas habeus. 
Var. 3. P. p. ferrifer. {Eisenkaltiger p, P.) 

Uversalt; Forchhammer* 

Auctore Forclilianiniero cbnipositiis ex ll,tt 
c. terrac arg^iilaceae , 2,19 inag-nesiae, 4,57 oxj- 
duli ferri, 1,23 oxjdi ferri, 35,16 acidi sulpliurici, 
45,63 aquae. Islandicus. (Erdm. Journ., Vol. XXX. 
1843. p. 395.) 

Haec varietas HalotricUtae epigeni niaxime af- 
finis est. 

24. Kalotrlclilteso (§alQttx^xt s. ^ftmlann.) 
Spec. 1. Halotrichites epigenes. 

Epigenelischer Halotrichit, 

Eisenalaun. Haarsalz, Federalaun, Federsalz» Haarvitriol ex parte. Hal^ 
trichum. Be^butter« Steinbuttei. 

Var. 1. H. e. alMdns. {Weieuer ep. H,) 
Var. 2. H. e. flavidus. (Gelber ep, H.) 
jippendiar. Apjohnites. (ManganoceramoAulpliltes. ApjoknU. 
Manganalaun.) Auctore Apjohnio ex sulphato ter- 
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rae argillaceae, sulphato mang^ani et aqua constans. 
Parum cog^nitus. 

IT. HTDROLTTI METALLIFERI. 

(Matallsalze.) 

A. HYDROLYTI VITRIOLICI. 

1llitnoltf4ft Up^rolpu. 

{Fitnohalxe,) 

(Pond. sp. » 1,8— 2,3 > Johannitae 3,19.) 

«3. Toltaltes. (HoltailO 
Spec. 1. Toltaites eUorocoiiiiis. 

Gr4Uutrichtger Voliait. 

VolUit ; Scaccbi. Sulfate triple h^drat^ de fer, d^alamiae et de potasse ; 
Duflr^nojr. 

Crystallinus , cubicns, colore nifroi palvere ra^ 
vide-viridi, opacus^ in aqua solubili^. (Auctore 
Fr.' de Kobell, in Erdm. Journ., Vol, XXVIII. 
1 843. p. 486 sq.) Partes chemicae , quibos conti- 
ttetur, auctore Dufr^noj hae sunt: 88,69 c. 
oxyduli ferri, 3,27 terrae arg^illaceae, 5,47 kalii, 
45,67 acidi sulphorici, 15,77 aqoae* (Ann. des mi- 
nes, 3 Ser., T. IX. 1836. p. 165.) Auctore Abi- 
chio: 17,65 oxjdi ferri, 11,60 oxjduH ferri,. 
2,20 t. argiiiaceae, 4,04 kalii, 0,25 natrf, 48,3« 
acidi suiphurici, 15,94 aquae. (Berg- u. huttenm^ 
Zeilung, Jahrg. L 1842. Nr. 17.) — Haec species^ 
quae natura sua inter utramque tribum Hjdroijto- 
runi ct aluminosorum et vitriolicoruni intermedia 
est, in Solfatara Pozsuoiiensi g^ignitur. 

26. Tltrlolnme*) («if<niiitrt0l.) 
Spec. 1. Titriolnm epigenes. 

Epigenetincher Eisenvitrioh 

NatOriicher Vitriol ex parte; W. Eisenvitriol ; Reuss. HemipiisiaatiKlies 
Vitifolsalz ; BI. Eisensulpbat s. Vitriolum fenosom ; Br. Vitriolam feiri ; 

*) Hoc nomen praecSpne sulphato ferri tribui potest, qnod non floiom 
inter omaeB lales vitriolicos maxime divulgatnm et usitatissimum est, sed 
etiam in communi vitae constietudine simpliciter Vitriolum appellatan 
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Wallerias. Grflner YUriol. Atramentotein. Fer sulfattf; H. Melante'rte* 
Beud. (I>(omen ex Melanteria Plinii *) rormatum.) Sulpliate of Iron ; Phlll. 
Copperas ; Lewis C. Beck. (Mineralogj of New York» 1842 ; p. 390.) ^tv» 
nrriQia ex partc. (?) Chalcanthum ex parte (?) ; Plin. 

Var. 1. V. ep. laniellosnnu {Bl&iteriger «p. E.) 

Var. 2. V. ep. triclioides et fibrosuni. {Haarformiger 

ct faueriger ep. £.) 
Var. 3. V. ep. sollduni. {Dichter ep, E.) 

87. Botrytcs* (l^otrijt.) 

Spec. 1. Botrytes Fahlnnensis! 

Fahlunischer BotryU 

Rother Fisenvitriol von Falilun. Rother Vitriol ; Hlsinger. Hemiprismati- 
sches Botrjrogensalz et Botryogen ; Haid. Pi^oplase ; Beud. Fer sulfatti 
rottge. Sulfas biferro - ferricus. Botryogene; Phill* 

Var. 1. B. F. hvacinthinus. {Hyacinthrother F. B.) 

Var. «. B. F. fulvus. {Gelber F. B.) 

Var. 3. B. F. badius. {Gemichbrauner F. B.) 

S8. i^GirauUtes.**) (^xanlit) 
Spec. 1. Granlites fermginens. 

Brauner Graujit. "^ 

. Braunsalz et Tektizit;*») Br. 

Var. 1. Gr. f. belonoides. {Nadelformig - crysiallieir- 

ter br. Gr.) 
Var. 8. Gr. f. atypotus. {Derber br. Gr,) 

89. ^Flbroferrltes. (/tbr0f(trtt.) 
Spec. 1. Fibroferrites Chilensis. 

Chilenischer Fihroferrit. 

Fibroferrit; John Pridcaux. 

Mlcrocrjstallns , fibrosus, fibris sin^ulis flexibili- 
bus, pondere spec. infra8,5; colore ylride - ravido, 
sapore salino paiilulum adstrlng-ente, in aqua calida 



*) Melanteria Plinii erat pigmentnni nigrum ex vitriolo confectum. 

**) A loco natail principali (Graul prope Schwarzcnberg in Saxonia) sic 
noniinatus. 

***) Graeca vox n^xrtxo^, ex qiia nonien Tecticiies formatnm est, non 
significat y,deliquescens*^ {zerjiiessend) ^ id qiiod Breithauptius hoc no- 
mine significare voluit, sed „ iiquefaciens s, soivens^* sensu actiro, sive 
yyeffidens ui aiia corpora iiquescant <^ Igitur nonien Tecticites nihii signi- 
ficare potest nisi substantiani quandum (v c. Lipariten), qua admixta ef- 
ficitur, nt alia mineralia igne liqiiescant; e\ quo intelligitur, nonien iiiud 
speciei supra dictae omnino non convenire. 
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solubilfs; aactorc Pridcaux compositus cx 31 c. 
oxjdi fcrri, 86 acidi sulphurici, 33 aquac, 10 
sulphuris ct matcriac tcrrcac. (Erdm. Journ.^ VoL 
XXIV. 1841. p. 127 sq.) — Ad hanc spccicm pcr- 
tincre vidctur Sulphatum illud fcrri hjdra- 
tum fibrosum Coquimbocnsc (^aternfor- 
mig 'faaeriges basisch - schwefehaures Eisenoxyd)^ 
quod Hcnricns Rose deseripsit et exploravit. 
(Grundr. d. Min. p. 694.) 

30. Coqulmbltes. (C0i|tiimbit.) 
Spec. 1. Coqmmbites dystomns. 

D^stomer Coquimbii, 

Coquimbit ; Br. Tteutrales schwefelsaares Eisenoxjd ; H. Rose. White Cop- 
peras; Dana. 

^ppendiar. Copiapitcs. (Copiapit; Haid. Blatteri' 
ges wasserhaltiges basisehes EisenoxydsuU 
phat ; H, Rose,) Chcmica compositione cum 
Coquimbitc djstomo fcre congrucns, stru- 
ctura crjstallina divcrsus. 

31. Chaleaiitliiim. (^npferottnolO 
Spcc. 1. Chalcanthnm dystomnm. 

Dystomer Kupfervitriol. 

I9aturlicher Vitriol es. parte ; W. Tetartoprismatisches Vitriolsalz ; M. Kup- 
fersulphat et Chalcanthum obliquum ; Br» Blauer Kupfervitriol ; blauer 
VitrloK Cyprischer Vitriol. Kupferwasser. Vitriolum cupri ; Wallerias. 
Culvre sulfat^ ; M. Cuivre vitrioltf. Cjanose ; Beud. Sulphate of Cop- 
per; PhlH. Cup^rosa. XaXxar&tjg ct XaXxav&oy (Flos cupri) maxima 
ex. parte. (?) Chaicanthum nativum.*) Chalcanthum stillaticium (I. e. 
. sulphatum cupri arte factum) ; Plin. Staiagmias ; Plin. 

3S. Joliaimltes. (Wrantiitriol s. ^ol^annit.) 
Spec. 1. Johannites microcrystallns. 

Mikrocrystallischer UranvitrioL 

. Uranyltriol; John. Hemiprismatisches Euchlorsalz et Johannit; Haid. Uran- 
sulphat et Viridium uranicum; Br. Urane sulfatif ; Decker. Sulfate vert 
d*Urane; Beud. 

33. nieberltes. (^obaltnitriol s. iKieberitO 
Spec. 1. Bieberites rosens. 

Rosenrother Kohaltvitriol. 



*) Chalcanthum olini quidem utrumqiie sulphatum et ferri et cupri 
nominabatur, (Ch. et viride et caeruleum); sed nomine Chalcanthi nativi 
nullum alind quam cupri sulphatum significari solebat. 
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Kobaltvttriol ; (opp. KobaltaalpM et Yltfif lum cobaltosain ; Br. Bieberitj 
Haid. Cobalt solfattf; H. Rhodlvaose ; Bead. Sulpbate of Cobalt; PkiU. 
R«d VttrioU 

jippendijc. Manffanosulphitcs. {Manganvitriol 
Mangansulphat) Nen aliter qaam cum 
aliis salium g>eneribus mixtus repertus est. 

34. «•9lwlte«i« (j^mkoitriol s. mi^lmt)\ 
Spec. 1. Cfoslarites entomiis. 

Eutomer ZipkviirtQlf 

I9aturlicher Yitriol ex parte ; W. Zlnkritriol ; Reass et at. PrisaiatiscliQS 
Vitriolsalz ; M. Zinkisches Pyrophf nsatpliat ; Br. Weisser Vitriol. Gal- 
Useustein. Vitriolam zlnci ; Wallerias. aLlnc salfat<$; H« Zinc TitrioU. 
Gallizinite ; Beud. Vltiiol blanc. Vitriol de Goslar. Couperose blanche. 
Sulphate of Zinc; Phill. White Vitriol. 

Var. I. G. eut. granulosus. (^Korniger eut Z.) 
F^r* %- G. eut. radiatus et fibrosus. (Strahlig-faBe^ 
rig^r eut Z.) 

B. HYDROLYTI ARSENICI. 

(Pond. 9p. = 3,6 — 3,7.) 

35. AMeiilteso (^tfittiU s. ^vfm$finxt.) 
Spec 1. Arsenites epigents. 

Epigenetischer jirsenit. 

Arsenige S&ure. Arsenikblathe ; Haosm. Oktaedrische Arsenlksinre ; M, 
Brithjnalliat et Qjsdialjrtus arsenicus ; Br. Arsenit ; Haid. Acidam arse- 
nicosum. Arsenlc oxydtf ; H. Aclde ars^nieux; Bead. Oxyde of Arse- 
nic ; Jam. et Phill. 

Var. 1. A. ep. trichoides. {Haarformiger ep. A») 
Var. %. A. ep. ra^isitiis et SbrQsas* {StrfJ^^foM- 

riger ep> A,) 
Var. 3. A. ^p. SQlidup^ {ffichter ep. A.) 
Var. 4. A. ep. farinosus. {Mehlartiger ep. A.) 
jippendijc. Arsenopbyllites. {ArsenophyUit ; Br.) 

C. HYDROLYTI METALLIFERI DUBIL 

36. Kydrarsyroitltrltese (^ntiifHhttfal} $• $9^riir- 

99r0nttrit.) 

Quecksilbersalpeter. Mercarsalpeter. 
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Auctore Johnlo ex oxydulo hydrargjrl et acldo 
nitrico compositas. Species dubia et parum co- 
gnlta. • 

Appendlx ad ordinem H jdrolytorum. 
Saleft ex solntis et putrefactis corporum organicorum partibus rel 
excrementis orti. 
1. Mruirlte«. (^truDtt.) 

Spec. 1. Stnivites H^mbiir^eiisis. 

Hamhurgischer Struvit. 

8truvit; Ulex. NatQrliche phosphorsaure Ammoiiiaktalkerde ; Uiex. 

A Marxio descrlptus. Crjstallinus, prlsmatibus 
rhombicis cum ptanis formarum hemiedricarum, 
Zlncovitritae electricl formls siniillum ; structura 
crystallina indistlncta axotoma, duritle g^ypsl, pon- 
dere spec. = 1^75; ex aibldo subflavldus et in- 
closls particulls nigrlcantibus In subfnscum colorem 
translens; peHucidus; auctore Hausmanno pjro- 
electricus; in a^re non mutatus, in aqua parum 
solubllls. Auctore Ulex eic; magnesla, ammonio 
et acldo phosphorlco cum parva oxyduli ferri copla 
composltus. Mg«*]^ -f N H^ 4* H, Hac conipositione 
ch. cum sale illo phospfaato ma^esiifero et ammo- 
niifero CQngruity qni In partibus quibusdam aninia- 
llum, e. c^ in calculis vesicae reperitur. Magna 
crjrstallorum Struvitae copla ex fundo limoso eccle- 
siae S. Nicolai Hamburgensls ernta est, In quem 
locum Inde a vetustlssimis temporibus animalium 
excrementa confluebant. (Controverse uber die Fra- 
ge; was ist Mineralspecies ? etc. Hamb. 1846. p, 
41 sqq. 53 sqq. Wohler i|. I^ieb. Ann. d« Chem., Vol. 
LVIil. 184(5. p. 99 sqq. Gotting. gel. Anz,, Nachr. v. 
d. Univ. etc. 1846. Nr. 8. p. 121 sq.) 
S. €>iiiinlte«. (•oatitt.) 
Spec. 1. Oaanites polyhydrns. 

Polyhydrtacher Guanit* 

Guanit ; Teschemacher. Huanit *) 

^) In lingua Quichaa Guano appellatur Huano, quae vox animalinm ex* 
crementa significat. Apud nos nomen Guano usu receptum est. 
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Rhomblcns, prismatum rhombiconim angal. =57^ 

3(/ et ni9 30' (auctore Carolo Schmldt ^ 

b7^)j durltie talci, pondere spec. =1,65; albus 

in badiuni colorem transiens, pellucldus; auctore 

Teschemachero ex 17,0 c. magnesiae, 14^ 

ammonii, 30,40 acldi phosphorici, 38,10 aquae 

compositus. In media niassa Guano appellata, 

quae est in 6inu Saldanhae Africae meridlonalis, 

ortus. (Philos. Mag. and Journ* of Sc, 3 Ser., Vol. 

XXVIII. p. 547. Erdm. Journ., Vol. XXXIX. 1846. 

p. 209 sq. Wohler u. Lieb. Ann. d. Chem., Vol. LXI. 

1847. p. 328.) 

Appendiar. Sal peculiaris crjstallinus pellucidus^ stru- 

ctura una lamellosa; non satis cognitus, 

sed, ut Teschemachero videtur, ex. 

ammonio et acido phosphorlco compositus, 

in massis guanoensibus Afiricae meridionalis 

repertus est. (Erdm. Journ., loc. cit. p. 209.) 

3. (toiaanliltM. (^al^atil^it.) 
Spec. 1. Saldanhites globnlosns. 

Kugliger Saldanhit. 

Globulosus, globulis concentrice - tabulatis ; albidus; 
anctore Teschemachero compositus ex 37,50 c. 
calcariae cnni acido carbonico, 32,50 ma^nesiae cum 
ac. carb., 12,0 calcariae cum acido phosphorico, 
12,0 aquae cum exigua ammonii particula, 2,5 al- 
callorum cuni acido sulphurico et 3,0 arenae. In 
substantia Guano, quae est in sinu Saldanhae, 
haud frequenter repertus. (Erdm. Joum., loc cit. 
p. 210.) 

4. Sal quidam crjstallinus, structura lamellosa duplici, lamellis sub 
angulo =112^ inter se inclinatis; auctore Teschcmach cro 
ex 55,5 c. acidi carbonici, 21,0 anmionii et 23,5 aquae compo- 
situs. In mediis massis g^nanoenslbus Africae meridionalis ortus. 
(Loc. cit. p. 209.) 
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Appeiidlx ttiilTeraallfi». 

Hineralia dnbiorum g^enerum et speciernm, ant non 
descripta aut male cognita. 

1. Achtaragdites. {Achtaragdit.) Cum Idocrasio djstomo vul- 
gari ad fluvium Wilni in Sibiria repertus* 

2. Binites. {Binit.) In Wallesia repertus. 

3. Chromocblorites. {Chromochlorit ; Dufrenoy.) Micae Tul- 
gari viridi similis; Dolomitae vulgarl granuloeo innatus. (Du- 
frcnoy, Traitc de Mincralogic, T. Ilf. 1847. p. 766.) 

4. Cyclopites. {Cydopit; Dufrinoy.) Crystalli tenuissimi crl- 
niformes, cum Melilitho vnlgari et Breislakite Doleritae innati 
!n colllbus prope Capo di Bove sitis. (Dufrenoy loc. cit p. 756.) 

5. Degerveltes. {Degerveit.) A loco natali Degerve sic 
nominatus. 

6. Epidosites. (Epidosit; Pilla.) 

7. Eucolithus. {Eukolith; Scheerer.) Prope Brewig repertus. 

8. Funkites. {Funkit.) Suecicus. 

9. ^Galadsite^^; Dufrenoy. [?] Scoticus. 

10. G i b s n i t e s. {Gi68onit.) (Dufrcnoy loc. cit. p. 761.) 

11. „Haarcialite"; Dufrenoy. [?] Criniformis et fibrosus, Me- 
sotypo vulgari similis; Pbonolitho bobemico innatus. (Dufrcnoy 
loc. cit. p. 763.) 

12. „ I g I e s i a 8 i t e " ; Dufrenoy. [?] (Dufrcnoy loc. cit. p. 766.) 

13. Joguneites. (Joguneit ; Nordenskiold.) Nertschinskensis. 

14. K d i I i t e 8. {Koodilit; Dufrenoy.) Dolomitac Sunderlandensi 
siroilis. Iricus. (Dufrenoy loc. cit.) 

15. Lagonites. {Lagonit; Dufrenoy.) Toscanensis. 

16. Odites. {Odit; DufrSnoy.) Micae similis, badlus. Ytter- 
byensis. (Dufrcnoy loc. cit.) 

17. „ P y r h 1 i t e " ; Dufrcnoy. [i] Bre vigensjs. (Dufrcnoy loc. cit) 

18. Schreibersites. {Schreiderait ; Shepard.) Prismata minu- 
tissima striata, quae Shepardo auctore ex chromio et sul- 
phure constare videntur, In lapide meteorico, qni mense Mar- 
tii 1843 in regione circa Bishopville in Carollna australi sita 
ex a€re decidit, inclusa. (Silliman amcric. Journ., 2 Scr., Nr. 6. 
Nov. 1 846. p. 383.) Haidingerus nomen Schreibersitae cum 
nomineSheparditae (Shepardit) commuUrl voluit, Schrei- 
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bersitae nomen autem metallo cnidam in lapide meteorico 
Arvaensi inclnso imposuft, quod com auctore Adolpho Pa- 
tera ex ferro, nicolo et phosphore compositum sit, fortasse ad 
ferri nativi spedem referendum est. (Wiener Zeitung, 30 Septb. 
1847. p. 2073.) 

19. Terpizites. {Terpizit.) Saxonlcus. 

tO. Vargasites. {Vargasit; Dufrenoy,) Finnlcus. (Dufrenoj 
loc. cit.) 
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Ad pag. 86. Nr. 17. Berthierites. Berthierites radiatus Ara- 
Dj-Idkaensis Hnn^ariae anctore Joanne de Pett1(o 
composittts est ex 57,882 c. antimonii, 12,848 ferri, 
29,270 suiphuris. (Haidinger, Ber. iib. d« Mitth. ▼. Fr. 
d. Naturwiss. in Wien. VoL I. 1847. p. 64.) 

Ad pag. 30« Nn 27. Jamesonites. Jamesonites axotomus Ara- 
nj-Idkaensis Hungariae auctore A. Ldwio has par- 
tes ch. continet: 39,668 c. plumbi, 32,168 antimonii, 
18,069 sulphuris, 2,909 ferri, 1,729 cupri, 1,440 ar- 
genti, 0,3^9 sfiinci, 0,214 hismuthi, cum minutissima 
auri particu1a« (Loc. cit. p. 63.) 

Ad pag*. 107. Nr. 47. Epidotus. Varietas quaedam Epidoti, cu- 
jus crjstallos Auerhachius descripsit, ab Her- 
manno Achmatites (^Achmatit) appellata est. ( Ver- 
handl. d. r. k. min. Gesellsch. zu St. Petersburg, J. 1845 
— 1846. p. 202 sq.) 

Ad pag. 110. Nr. 1. Idocrasius. Heteromerites {Hetero- 
merit; Hermann)^ Idocrasii varietas, ab Auerbachio 
descripta. (Loc. cit. p. 205 sqq.) 

Ad pag*. 115« Nr. 8. Zirconius. Analjseos Zirconii dystomi vul- 
garis fusci a Gibbsio institutae summa haec est: 
63,33 c. ti^rrae zirconiae, 35,26 t. siliceae, 0,79 oxjdi 
ferri, 0,36 materiao insolubiiis. (Poggend. Ann., Vol. 
LXXL 1847. p. 563.) 

Ad pa^. 174. Nr. 13. Mesotjpus. Mesotjpus vulgarls acufor- 
mis islandicus auctore Gibbsio compositus est ex 
46,72 c. terrae siliceae, 25,90 t. argillaceae, 13,71 
calcariae, 13,67 aquae. (Poggend. Ann., loc cit. p. 566.) 

Ad pa^. 196. Nr. 1. Hydrargillites. Hydrarglllites axotomus 
brasiliensis (ex provincia VIHarica), a miritis pro 
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Wawcllite asteroide vulgari habiius, auclore Fran- 
cisco de Kobell ex 65,6 cent. terrae argillaceac 
cum exigua oxjdl ferrl particula et 34,4 aquae com- 
positus est. AU^. (Erdm. Joum., Vol. XLI. 1847. 
p. 153.) 
Ad pag. Sil* Nr. 15. *Brandlsites. Brandisites dichromaticus 
auctore Fr. de Kobell has partes ch. in se com- 
prehendlt : 20,00 c. terrae sillceae , 43,St t. ar^illa- 
ceae, 25,01 magnesiae, 4,00 calcariae, 3,60 oxjdi 
ferri, 0,57 kalii et 3,60 aquae. (Loc. cit. p. 156.) 
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Bteihomspath 248 

Blelhydroaluminat 255 
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Bog - Ore 62 

Bonnerz 61 

Bol 187 



Digitized by 



Google 



liMlex. 



ai5 
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Bolarerde 187 

Bole de Sinopis 187 

Bolognfeserspath 360 

Boltonit 16t 

Boltonites 161 
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Bolns 187 
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— medicinalis 187 
Bdmbit 184 
Bonsdurffit, Bons- 
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Boracit 280 
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— electricns 280 
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Soda 293 
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—2 prismatische 293 
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Boraxsalz 293 
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Botryogen 300 
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miprismatisches 300 

Botryulith 279 

Botryt 300 

Botrytes 300 

— Fahlunensis 300 
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Boulangerites 28 
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— munotomus 29 
Bournonit 32 
Bournonite 82 
Bournonites 32 

— djstomus 32 
Bouteillenstein 135 
Bouvronit, Bouvro- 
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Brandisit 211 

Brandisites 211. 308 
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Brandschiefer 185 

Braunbleierz 253. 254 
Braunbleioxyd 76 

Brauneisenerz 60 
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Braunnienakerz 82 
Braunsalz 300 
Braunspath 270. 271 
— , faseriger 241. 271 
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— , piemontesischer 109 
— , rother 240. 241 
— , schwarzer 56 
— , weicher 57 
Brannsteinblende 18 
Braunsteinschaum 68 
Breislakit, Breisla- 

kites 97 

Breithanptinus 43 

Brennerit 272 

Brevicit, Brevicites 176 
Brewsterites, Brew- 

sterit 173 

— eutomus 173 
Brimstune 12 
Brithynaliophan, un- 

theilbarer 69 

Brithynspath , pyra- 

midaler 144 

Brithynalliat 302 

Brithynsalz , hemi- 

ptismatisches 289 
'"") prismatisches 289 
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Brochantites 228 
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— chloroconius 250 
Bromlit, Bromlite 262 
Bromlites 262 

— witheritoides 262 
Bromsilber 250 
Bromspath 250 
Brongniartine 289 
Bronzit 90 
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— , tafelf^^miiger 78 
Brookite 78 
Brookites 78 
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Brucite 197 
Bmcites 196 
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-*, kryptotomes 42 
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Caeruleum 231 

Calainina 239 

— siderica 240 
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Calamine 238. 239 
Calamites 96 
Calamolampritet 28 

— Freieslebeiii 28 
Calcareo • Carbonate 
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— Sulphate of Ba- 
rytes 260 
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Calc^doine 128 
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Calcit 265 
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— margaceus 269 
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Caledonite 256 
Caledonites 256 

— aeruginosus 256 
Callais 276 
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Callait 276 
Calomel, natiirliches 249 
Calstronbary t , Cal- 

stronbarytes 260 

Calx 265 

Canaanit, Canaani- 

tes 159 

Cancrinit 161. 165 

— , gelber ron Licht- 

field 162 

— , gelbli chgriiner 

von Lichtfield 162 
Candite 118 

Candle Coal 3 

Cannel Coal 3 

Cantalit 128 

Caoutchouc minerale 6 
Capnitis 240 

Caporcianit, Capor- 

cianites 174 

Captolithus 183 

— Parisiensis 183 
Carabe 9 
Carbo fossilis 2 

— bituminosus 2 
Carbonate de chaux 
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Carbonate de Lan- 
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— of Barytes 262 
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— of Magnesia 272 

— of Magnesia and 
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— of Soda 294 

— of Strontian 263 
Carbonites 265 
Carbonblende 14 
Carbonsalze 294 
Carbunspath 257. 265 
— , allotropischer 272 
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— , eumetrischer 270 
— , hystatischer 272 
— , isometrischer 270 
— 9 kryptischer 270 
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— , tautokliner 270 
Carbunculus 110. 118 
Carfuukel 110 
Carinthinus 95 
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Carpholithus 104 

— bohemicus 104 
Carphosiderites 64 

— Labradoricns 64 
Cassiterit 75 
Cassiterite 75 
Cassiterites 75 

— d^stomus 75 
Cassiteritoide 70 
Cassiteritolithe 70 
Castor 156 
Catharites alumocal- 

carius 189 

Catlinit, Catlinites 186 
Cavolinit 162 

Celestine 261 

Cenchrit 267 
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Ceramitae 177 

— opaloidei 177 

— solidi non opaloi- 
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— terrei 180 



Ceramolitbus 184 
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Cerargyrites chloru8 249 
Ceratitae 248 

Ceratochalcitae 248 
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Ceraunite ,159 

Cererbaryt, pyrami- 

daler 283 
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Cererocher 67 
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Ceriochalcitae , Ce- 

riochalcite 245 

Ceriochrites 67 

Cerit 76 

— , flchwedischer 76 
Cerites 76 

— Suecicus 76 
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— , flusssaures mit 
flusssauref Ytter- 
erde 248 

— — neutrales . 247 
C^riuni oxyd^ sili- 

cenx noir 85 

rouge 76 

yttrif^re 283 

Ceriumfluat 247 

Ceriumocher 67 

Ceriumoxydul, koh- 
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Cerolith 190. 191 

— , zerbrechlicher 191 
Cerolithus 190 
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C^ruse 257 
Cerusse 257 
Cerussit 257 
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— - tetratomus 257 
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Chabasie 169 
Chabasit 169 
Chabazie 169 
Chalranthum 300. 301 

— dystomum 301 
^ nativum 301 

— obliquum 301 

— stillatlcium 301 
Chalcedon 128 
— , gemeiner 128 
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Chalcedonquars 128 

Chalcochlurus 61 

Chalcomanganon 69 

— bohemicum 69 

— thnringicum 69 
Chalcomelanon 69 

— amphilogum 69 
Chalcophacites 221 

— liroconius 221 
Chalcophanus viridis 178 
Chalcophyllitae 219 
Chalcophyllites 220 

— euchromaticus 220 
Chalcopissites 62 
Chalcop^Titae 41 
Chalcopyrite 42 
Chalcopyrites 41 

— vulgaris 42 
Chalcosiderites 228 
Chalcostactites 178 

— vuYgaris 178 
Chalcostibites 32 

— Hercynius 32 
Chalcotrichites 77 

— carmineus 77 
Chalicolithi 264 
Chalikolithe 264 
ChaUlith, Chalilithus 188 
Xrfil*! 265 

^oy 301 

Chalkobaryte 237 

Chaikochlor 61 

Chalkolith 219 

Chalkomangan 69 

Chalkomelan 69 

Chalkophacit 221 

— , lirokoner 221 

Chalkophyllit 220 

Chalkophyllite 219 
Chalkopj^rit, Chal- 

kopynte 41 

Chalkosiderit 228 
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Chalkostaktit 178 
Chalkostibiolamprite 32 

Chalkotrichit 77 
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Chalybit 241 

Chalybites 241 

— manganicus 242 
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sites 54 
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anhydre 236 
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~ carbonat^e 265 
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me 267 
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— — magnesif^re 270 

— — nacr^e 269 
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— fluatee 283 
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— sulfatee 285 

— — compacte 286 

— — niviforme 286 

terreuse 286 

Chelmsfordit, Chelms- 

fordites 142 
Chenocopsolite 67 

Chert 130 

Chiastolith 138 

Chiastolithus 138 

— dystomus 138 
Childrenit 278 
Childrenites 278 

— dystomus 278 
Chilesalpeter 292 
Chiltonit 158 
Chimborazit 264 
Chiolith 284 
Chiolithus 284 

— Miascensis 284 
Chloanthit 35 
Chloanthites 35 
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Chlorbleispath 248 
Chloride of Silver 249 
Chlorit 200. 201 
~, bl&tteriger 200. 201 
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— , gemeiner 200. 201 
Chloriterde 201 
Chlorites 200 
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— schistus 202 
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Chloritoid 212 
Chloritspath 212 
Chloritschiefer 201. 202 
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Chlorkupf^ 228 
Chlormercur 249 
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Chlornatrium 290 

Chlurochalcit 228 

Chlorochalcitae 248 

Chlorochalcite 248 
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Chloropal 178 

Chlorophacit 188 
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Chlorophaeites 188 

— polysiderus 188 
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Chlorosiderit 227 

Chlorosiderites 227 

— liroconins 227 
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Chlorsalze 290 
Chlorsilber 249 
Chlorspath 248 
Chlorspathe 248 
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Sodium 290 

Chloryalith 135 

Chondrodit 121 
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Chonicrites, Choni- 
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— of Lead and Cop- 
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Chrombleispath 252 

^, tritomer 252 
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Chromelsenerz 55 
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Chromeisenstein 55 
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Chromo - phosphate 

of Lead 254 
Chromphosphorka» 

pferbleispath 251 

Chromspath 252 

Chromstein 67 

Chrysargymm 47 

Chrysoberyll 120 

ChrysoberyUus 120 

dystomns 120 

Chrysocole 178 

ChrysocoUa 178 

^ natiTa 178 

Chrysolith 121 
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Chrysolithus 121 
«— eutomus 121 

— polysideras 121 
Chrysomelan 118 
Chrysopal 132 
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Chrysoprasy Chryso- 

prasius 129 
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— oxyde noir 69 
^ sulfate 302 
Cobaltine 37 
Cobaltites 37 

— eutomns 37 
Cobaltopyritae 35 
Cobsltopyrites 37 
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Collyrites 189 
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Columbate of Lime 79 
Colnnibeisen 72 
Columbit 72 
Columbites 72 

— eutomus 72 
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Condurrit 70 
Condurrites 70 
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Conit, Conites 271 
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— , emerald 229 

— froth 220 
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— Mica 220 
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— pyrites 42 
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Copperas 300 
— > white 301 
Coquimbit 301 
Coquimbites 301 
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^ prismatischer 120 
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ranitet 146 
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Creta, 268 
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Crichtonites 52 

— axotomus 52 

— Umenicus 53 
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Crocoites 252 

— tritomus 252 
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Cronstedtit 214 
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^ tritomus 284 
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Cuivre arseniat^ en 

octa^drea aigus 223 

obtus 221 

ferrif^re 226 

lamellifornie 220 

*— — prismatiqne 

triang;ulaire 222 

— azur^ 231 

— carbonate bleu 231 
Tert 230 

— tria 32. 33 

— hydrosiliceux 178 
•— muriat^ 228 
-- natif 46 

— oxyd^ noir 69 

— oxydule 77 
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terrenx 62 
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Culebrites 14 
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Cyprit 25 
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Dalarnit, Dalarni- 

tes 38 
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Danait, Danaites 88 
Danbnrit, Danburi* 

tes 104 

Daourit 113 
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Datolithns 279 

— dystomus 279 
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Dauphinit 77 
Davidsonit 123 
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Degerveit , Deger- 

Teites 305 
Delanowity Delano- 

wites 195 
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Delvanx^ne 64 

Delvauxit 64 

Delvauxites 64 

*~ fragilis 64 

Demant 116 

Demantspath 117 

Dendrachat 129 
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Dendritenmarmor 268 

Dermatin 190 

Dermatit 190 

Dermatites 190 

•^ saxonicus 190 

Desmin 172 

Desminus 172 

— entomns 172 
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Deweylit, Deweyli- 
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Diaclasius 89 

Diadochit 64 

Diagonit 173 
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— , griiner 90 
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Diallogite 241 
DiamanC 116 
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^ eutomus 107 
Diastatit, DiasUti- 

tes 97 
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tes 232 
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Dichroite 125 

DidrimityDidrimites 205 
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Digenites 25 

Dihydrit,Dihydrites 225 
Diopsid, Diopside 89 
Dioptas 229 

— , edler 229 

Diuptase 229 

Dioptasius 229 

— nobilis 229 
Dioxylith 256 
Dipelglanz 31 
Diphanit 210. 211 
Diphanites 210 

— Uralensis 211 
Diplobas 263 
Diploit 142 
Dipyr, Dipyrus 141 
Discrasites 44 
Disosmose 84 
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— , prismatischer 105 
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Doppeltselensilber 34 
Dragomit 126 

Dreeit 261 

Dreeites 261 

— Nussierensis 261 
Dreelit, Dr<§elite 261 
Dreelithus 261 
Duckstein 268 
Dufr^nit 227 
Dufrenoysit, Dufre- 

noysite 31 

Dufrenoysites 31 

— Gotthardtensis 31 
Dumasit, Dumasites 205 
Duplicatsalz 290 
Dysdialytas arseni- 

cus 302 

Dysklasit 176 

Dyskolit 159 

Dysluit, Dyslnites 119 
Dysodil, Dysodilus 182 
Dyssnit 92 

Dystomglanz, dipris- 
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^, dodekaedrischer 

32. 33 
-^, hemiprismatischer31 
— , hexaedrischer 33 
— , prismatoidischer 32 
— ^, rhomboedrischer 31 
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Edwardsit 245. 246 
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Efflorescites natro- 

nicus 294 
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— , faseriges 105. 232 
Eisenbluthe 265 
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-— , magnesisches 54 
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^, rhomboedrisches 50 
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Eisenglanz 50. 51 

Eisenglanz, schuppi- 
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Eisenglimmer 51 
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ner 110 

— , rother 110 

— , schwarzer 111 

Eisengraphit 1 

Eisenkalk 242 

Eisenkalkgranat 110. 111 
Eisenkies, hexaedri- 

scher 40 

— , hexagonaler 40 
— , prismatischer 39 
^, rhomboedrischer 40 
Eisenkiesel 126. 128 
Eisenkobaltkies 36 

Eisenknpfergriin 179 
Eiseniebererz 60 

Eisenmohr 54 

Eisenmulm 54 

Eisennickelkies 41 

Eisenniere 61 

Eisenocher, brauner 60 
— , gelber 60 

Eisenocker, rother 51 
Eisenupai 133 

Eisenoxyd 50 

— , neutraltfS schwe- 

felsaures 301 

— , sternfdrmig - fa- 



seri^es basisch - 
schwef^^baures 301 
Eisenoxydhydrat 69 
Eisenoxydsulphat, 
blatteriges wasser- 
hdltiges basisches301 
Eisenpecherz 61. 63. 244 
Eisenphyllit 232 

Eisenplatin 49 

Eisenquarz 128 

Eisenresin . 11 

Eisenrose 52 

Eisenrntil 77 

Eisenschanm 51 

Eisenschwarze 54 

Eisensilberglanz 26 

Eisensinter 63 

Eisrnspath 241. 242 

— , gpmeiner 242 

^, manganischer 242 

— von Ehrenfrieders- 
dorf 242 

Eisenspeiskobalt 36 
Eisenspinell 118 

Eisenstein, spSthiger 242 
Eisensteinmark 184 

Eisensulphat 299 

Eisenthon 184 

Eisenthongranat 110 
Eisentitan 53. 77 

Eisenvitriol 299 

— •, epigenetischer 299 
— , rother TOn Fah- 

lun 300 

Eisenzinkbiende 17 

Eisenzinnerz 75 

Eisspath 150 

Eisstein 284 

Elainspath 140 

— , peritomer 161 

— , rhonibuedrischerl62 
Elaolith 161. 162 

ElaeuHthus 161 

— , dystonins 162 

— , eutomus 161 

Elaicites arsenicus 223 
— , phosphoricns 224 
Elasmose 2i 

Elaterit 6 

Elaterites .6 

— viscidus 6 
Electrum 9. 46. 47 
IIlfXTQoy 9. 46 
Embrithit 29 
Emerald Copper 229 
Emeraude 123 
Emeril 117 

Em- 
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fimmonsit , fimmon- 

sites 263 

findellione 32 

Epidesniin 173 
fipidosit, fipidosites 305 

fipidot 107 

— , edler 107 

— , genieiner 108 

— , manganischer 108 

— , rosenrother 109 

— , schwarzer 108 

fipidote 107 

— , mangaivesian loO 

— manganesif^re loO 
fipidotoide 107 
Bpidotus 107. 307 

— manganieus 108 

— niger 108 

— nobilis 107 

— roseus 109 

— vulgaris 108 
fipistilbit 173 
Bpistilbites 173 

— desniinoides 173 
Bpsomit, fipsomite 29S 
fipsomit Saliter 295 
fipsomites 295 

— polyhydrus 295 
fipsomsalz 295 
firbsenstein . 205 
E^rcinite 167 
firde, hallische 286 
— , kolnische 4 
— , lemnische 187 
— , sinopische 186 
Erdensali&e 288 
firdharz, gelbes 9 
— , schwarzes 5 
firdharze 5 
firdkobalt, brauner 67 
— , gelber 67 
— , griiner 236 
— , rother 233 
— , schwarzer 69 
firdkohle 4 
firdoL 5 
— , aromatisches 5 
firdpech 5 
— , elastisches 6 
— , erdiges 5 
— -y gemeines 5 
firdwachs 6 
firemit, Eremites 246 
firinit 187. 222. 223 
firinites 187. 222 

— oligohydrns 223 

— polyhydrus 222 
firlan, firlanus 159 

Glocker, Sjnopsis. 



BrythHn 233 

— , edler 233 

— , kalkhahiger 234 
Erythrine 233 

firythrinus 233 

— calcifer 234 

— nobilis 233 
firythrit, firythrites 155 
firze , oxydische 50 
— , wasserhaitige sa- 

iinische 2l9 

— , wasserleere sali- 

nische 237 

fischwegit, fischwe- 

gites 86 

fismarkit 215. 279 

Bsmarkites 215 

fissonite ItO 

fitain oxyd^ 75 

— pyriteux 33 

— sulfiir6 33 
fiuchlorglimmer 219. 220 
fiuchlormalachit, pris- . 

matischer 220 

— 9 pyramidaler 219 
— , rhomboedrischer220 
Euchlorsalz, hemipris- 

matisches 301 

Euchroit 221 

fiuchroites 221 

— hungaricus 221 
finchysiderit, fiuchy- 

siderites 89 

fiuclase 124 

Euclasius 124 

— hyalinus 128 
Encolithus 305 
Eudialit 161 
Eudialyt 161 
fiiidial^^tus 161 

— groenlandicus 161 
fiugenesit^ fingene- 

sites 48 

fiufffnglanz 24 

Eiikairit 24 

Eukaifites 24 

— suecicus 24 
fiuklas 124 
Euklashaloid, diato- 

mes 233 

— , dichromatische8 232 
'— , hemiprisniati- 

sches 235 

— , prismatisches 235 
— , prismatoidisehes285 
fiuklasit 281 

Eukolith 305 

fiulytin 75 



fiulytinus 75 

— saxonicus 75 

fiupyrchroit 282 

fiutomglanz, dirhom- 

boedrischer 21 

— , elastischer 19 

— , prismatischer 26 
— , pyramidaler 21 

— , rhomboedrischer 19 
Eutumzeolith 171 

Euxenit, Euxenites 73 
Euzeolith 171 

Exanthalose 295 

Exit^le 258 



!Fahlerz 32. 33 

— , antimonisches 32 
~, arsenikalisches 33 
— , dunkles '62 

— , gemeines 33 

— , lichtes 33 

— , rothstrichiges 33 
— , tennantisches 33 
Fahlglanz 32 
Fahlunit 216 
— , harter 125 
Fahlunites 216 
Farina fossilis chi- 

nensis 181 

Faseralaun 297 

Faseraragonit 265 

Faserbaryt 260 

Fasergyps 286 

Faserkalk 267 

Faserkicsel 106. 126. 127 
Faseikohle 2 

Faserquarz 127 

Faserresin 11 

Faserzeolitfa 174 

Faserzinnerz 75 

Fassait 89 

Faujasit 169 

Faiijasites 169 

— Brisgaviensis ]69 
Fayalit, Fayalites 86 
Federalaun 297. 298 

— aus Siidafrika 298 
Federerz 27. 30 
— , biegsames 30 
Federgyps 286 
Federsalz 297. 298 
Federweiss 96 
Feldspar 150 
Feldspath 150 
— , anorthotomer 155 
— , antitomer 146 

— apyre 137 
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F«ldspath y blauer 
dichter 277 

— bleu '277 

— conipacte 149. 153 

— decompos^ 180 
— , dichter 149. 153 
— , empyrodoxer 160 
^, gemeiner 151 
— 9 glasiger ^50 
— , heterotOAier 149 

— nacre 151 

— opalin 145 
— , opalisirender 151 
— , orthutumcr 150 

— f polychroniati- 
scher 145 

• — resinite 135 

— tenace 159 
— , tetartoprismati- 

scher 148 

Feldstein 149. 153 

Felsglimmer 206 

Felsit 153. 159 

Fels5banit, Felsdba- 

nites 196 

Fer arseniate 225 

— arsenical 38 

— azure 232 

— calcareo - siliceux 86 
•— chromate 55 
— • muriate 212 

— natif 49 
<— oxalate 11 

— oligiste 50 

— oxyde carbonat^ 242 

hydrat^ 60 

— - — noir vitreux 61 

resinite 63 

— - oxydnle 54 
titan^ 52 

— phosphate 232 

— snlfate 300 
« rouge 300 

— snlfnr^ 40 
blanc 39 

— — magn^tique 40 

— titane 53 
Fergusonit 73 
Fergusonites 73 
— • groenlandicus 73 
Ferro - silicate of 

Manganese 92 

Ferro - Tantalite 71 
Ferrum 49 

— natiyum 49 
Festungsachlit 131 
Fettbol 188 
Fettquarz 127 



Fettstein 162 

Feuerblende 15 

Feueropal 132 

Feuerstein 130 

Feuerthon 183 

Fibroferrit 300 

Fibroferrites 300 

— chilensis 300 
Fibrulith,Fibro1ilhnA 106 
Fichtelit, Fichtelites 7 
Ficinit 233 
Fienbergit 153 
Filzasbest 97 
Finbotantalit 71 
Fiurit 132 
Plschaugenstein 167 
Fischerit 275 
Fischschiefer 269 
Flachsstein 96 
Fleur de mangan^se 68 
F'liegenstein 45 
Flint 130 
Fllnz 242 
Flockenerz 254 
Flos cnpri 301 
Fhiate of Lime 283 

— of Yttria and Ce- 
rium 283 

Fluellit, Flnellites 284 
Fluocerit, neutraler 247 
Flnolith 137 

Fluor 283 

— Spar 283 
^ solidiis 283 
"— spathosus 283 
Fluorcalcium 263 
Fluorine 283 
Fluorite 283 
Fluorure de Calcium 283 
Fhiss 283 
— , dichter 283 
— , erdiger 283 
— , spathiger 283 
Flussbaryt 261 
Flusscerit 247 
— , fahlunischei' 247 
Flusserde 282. 283 
Flusshaloid , henii- 

prismatisches 278 

— , oktaedrisches 283 
— , peritomes 2'26 

— , prismatisches 281 
^, rhomboedrisches281 
Flusshalolithe 281 

Flnssspath 282. 283 

— , phosphoresciren- 

der 283 

Flnssstein 283 



Flassyttroealcit SftS 

Flussyttrocerit 248 
Forsterit, Forsteri- 

tes 121 
Fowlerit, Fowlerites 92 
Franklinit, Frankli- 

nite 55 

Franklinites 65 

— americanus 55 
Frauencis 285 
Franenglas 285 
Freieslebenit 28 
Fmgardit 110 
Fuchsit, Fnchsites 206 
Fnlguritqnarz 127 
Fnllers Earth 188 
»\inkit 305 
Funkites 305 
Fuscit 141 

Qabbronit 140 
Gadolinit 83. 84 

— , glasiger 64 

— , graustricliiger 83 

Gadolinite 84 

Gadulinites 83 

— polioconiufl 83 
GansekSthigerz 87 
Gagat 3. 4 
Gagatkohle d 
Gahnit tl9 
Galactites 178 
Galadsite d05 
Galaktit 178^ 
Galapektit l89 
Galena 22 

— antimonittlis 22 

— inanis 17 

— pulverea ^2 

— seleniea 22 

— Steinmannl 22 

— vulgaris 22 
raJi^ytj 22 
Galenite 21 
Galenoceratites 248 

— microcrystallus 248 
Galenochaicitiie, G>a- 

lenochalcite 250 
Galenostibiolamprite 28 

Galenostypterltee 255 

Gallinace 136 

Gallizenstein 902 

Gallizinit 77 

Galmey 238. 239 

43anomatit 87 

Clantarum 9 

Clarnet 110 

Oayluasit 388 
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Gayluflsites 268 

— Meridensis V88 
Gedrit, Gedrites 97 
Gelilenit 139 
Gelilenites 139 
— • Montzonins 139 
Gekrosstein 285 
Gelbantimooerz 66 
G«ibbleierz 252 
Gelbeisenerz 65 
Geibeisenstein CO 
•— , muschliger 60 
— , ochnger' CO 
Gelberde 186 
— , falrbende 186 
Gelberz 20 
Geibmenakerz 82 
Geibnickelkies 43 
Gelbspath 272 
Gelenkqnarz 127 
Gemma Samothracea 3 
Genimae, Gemni«n 109 
Genitar 9 
Geocronltes 29 
^ Schult%ii 30 

— Svanbergii 29 
Geode 61 
Geokronit 29 
Gersdorfit 34 
— , gemeiner 34 
*--, nickelreicher 35 
Gersdorfites ;i4 

— Amoibites 35 

— vulgaris 34 
Geyserit 132 
Gibbsit 274 
Gibbsites 274 

— amerlcanus 274 
Gibsonit 158. 305 
Gibsonites 158 
Giesekit, Gieseliites 217 
Giftkies 38 
Giftleobalt 45 
Gigantolith, Gigan- 

tolithus 215 
Gilbertit, Gilberti- ' 

tes 205 

GiUingit 214 

Gillingites 214 

— soecicns 214 
Giobertite 272 
Girasole 151 
Gismondin 1G8 
Gismondine 167 
Gismondimis 168 
Glatte 76 
Glagent 192 
Glaazarsenikkies 37 



Glanzblende, hexae- 

drische 18 
Glanzbraunstein 56. 68 

Gianze 18 

Glanzeisenerz 51 

Glanzeisenstein 61 

Glanzerz 23 

Glanzerze 18 

Glanzkohle 1 

Glanzkobalt 37 

— , eutonier 37 

Glanzmanganerz 58 

Gianzspath 150 

Glas, Miillersches 131 

— , rnssisches 206 

Glafterz 23 

Glaskopf,'brauner 60 

— , gelber 60 

— , schwarzer 55 

Glasopal 131 

Glasquarz 126 

— , cdler 126 

— , gemeiner 126 
— , grauer gemeiner 127 

Glasschdri 114 

Glasstein 114 

Glauberansulphat 295 

Glauberit 289 

Glauberites 289 

— eutomus 289 
Glauber-Salt 295 
Glaubersalz 295 
— , natiirliches 295 
— , prismatisches 295 
— , zerfallendes 295 
Glancolithus 163 

— Baikalensis l63 
Glauconites 193 
Glaucophanes 87 

— cycladicus 87 
Glaukolith 163 
Glaukonit 193 
Glankophan 87 
Glaukoslderit 232 
Gle^sum 9 
Glimmer 206. 209 
— , gemeiner i06 
— , lepidotischer 207 
— , niagnesischer '.06 
^, optisch einaxi- 

ger 209 

— , — zweiaxiger 206 

-— , talkhaltiger 208 

Glottalith 167 

Glottalithus 167 

— polyhydfus l67 
Giyphinstcatit, peri- 

tomer 218 



Glyphinsteatit, pseu- 

doniorpher 193 

•— , untheilbarer 193 
Gnielinit, GmeJinites 170 

Gokumit UO 

Gdthit 60 

Gdthito 59 

Guld 46 

-— , argentiferous 46 

— , blassgeibes 46 

— , gediegen 46 

»— , gediegenes 46 

— , hexaedrisches 46 

Golderz, weisses 20 
Gold- Glanze,yeUow 20 

Goldkies 40 
Goldkies, arsenika- 

lischer 37 

Goldopal 131 

Goldsilber 47 

Goldteliur 19 

Ganomatit 67 

Goslarit 302 

Goslarites 302 

— entomus 302 
Gondron mineral 5 
Grammatite 96 
Grammit 103 
Granat 110 
— , bdhmischer 112 
*—, dodekaedrischerllO 
— , edler llO 
— , eemeiner 110 
— , hexaedrischer 112 
— , hyacinthrother 110 
-^, prismatoidischerll2 
— , pyramidaler 109 
^, urientalischer 110 
— , schwarzer von 

Arendal 111 

— , tetraedrischer 112 

— , weisser 165 
Granatblende, dode- 

kaedrische 17 

Granatit * 112 

Granatoid 159 

Granatoide 109 

Granatoides 159 

Granatus llO 

— chromifer 111 
^ hyacinthinus 110 

— nobilis 110 

— vulgaris 110 
Graphit 1 
— , mUder 1 
Graphit« 1 
Graphites 1 

— lenis 1 
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Graphitglimmery rhom- 
boedrischer 1 

Gra<ibraiinstein 58 

Graubraunsteinerz 57.58 
Graueisenliies 39 

Grangolderz 21 

Grangiiltigerz 32 

Grankupfererz 25. 33 
GrauHt .'WO 

— , brauner 300 

Graulites 300 

— ferniginens 300 
Granmanganerz 58 
— , lichtes 57 
Grausither 250 
Grauspiessglanzerz 26 
Grauspiessglaserz 26 
Grcenoelcit 16 
— , gelbstrichiger- 16 
Greenockites 16 

— melinoeonins 16 
Greenoughit 82 
Greenovite 82 
Gregorit 53 
Grenat 110 
Grengesit, Grenge- 

sites 204 

Grobkohle 3 

Groroiiith, Groroili- 

thns 69 

Grossarl 90 

Grossnlar 1 1 i 

Griinbieierz 253. 254 
Griineisenerde 88 

^, strahlige von Da- 

larne 204 

Griineisenstein 227 

Griinerde 193 

Griinspath 89 

Guanit 303 

Guanites 303 

— polyhydms 303 
Quayaqniiit, Quaya- 

qnilites^ 10 

Gummibleispath 255 
— , strengflUss-ger 255 
Gummierz 66 

Gummispath 255 

Gummistein 131 

Gnmmit, Gummites 189 
Gnrhofian 271 

Gurhofit, Gurhofites 271 
Gymnit 190 

Gyps 285 

— , gemeiner 285 

— , schuppig-kdrni- 

ger 286 

— , spathiger 285 



Gypsbliithe 286 

Gypserde 286 

Gypsgnhr 286 
Gypshaloid , diato- 

mes 235 
— , hemiprismati- 

sches 235 

— , prismatisches 284 
— , prismatoidische8 285 

Gypsleberstein 286 

Gypsmehl 286 

Gypsspath 285 

Gypsstein 286 

Gypsum 285 

— Alabastrum 286 

— lamellare 285 

— striatum 286 

— vulgare 285 

Kaaramethyst 126 

llaarcialite 305 

Haarkies 43 

— , niessinggelber 43 
Haarsalz 295.296.297.298 
Haarstein 126 

Haarvitriol 295. 293 
Habronemerz, pris- 

matisches 60 

— , prismatoidisches 59 
— , nntheilbares ' 61 
Habronemmalachlt, 

axotomer 222 

— , diatomer 222 

— , hemiprismati- 

scher 230 

», prismatischer 225 
— , prismatoidischer 328 
Halieflinta 149 

Hamatit 50 

-— , metallischglan- 

zender 51 

— , rother 51 

Haematite, brown 60 
— , red 51 

Haematites 50 

— metalloideus 51 

— ruber 51 
Haidingerit 235 
Haidingerite 26 
Haidingerites 235 

— cryptogenes 235 
Halbaryt, diprisma- 

tischer 262 

— , hemiprismati- 

scher 263 

— , peritomer 263 

— , prismatischer 259 
— y prisniatoidi8cher26l 



llalbopal m 

Halites 290 

— coquinarius 290 

— vulgaris 290 
Hallite 286 
Halloyit 189 
Halloyites 189 

— hydrophanes 189 
Halloysit 189 
Halochalcit 228 
Halochalcite 219 
Haloide 219 
Halolithe 259 
Halolithi 259 

— alunitoidel 273 

— anhydrophospha- 
tici 277 

— barytoidei 259 

— boracitoidei 279 

— chalicoidei 264 

— gy psoidei 285 

— hydrophosphatici 274 

— liparitoidei 281 

— phosphatici 274 
Halotrichit . 298 
Halotrichites 298 

— epigenes 298 
Halotrichum 2S8 
Haploites yttrins 278 
Harmotom, Harmo- 

tome 167 

Harmotomus 167 

— barytifer l67 

— calcifer 167 
Harringtonit , Har- 

ringtonites 173 

Hartbrannstein 56 

Hartln 8 

Hartit 7 

Hartites 7 

— Bromeisii 7 

— HeidingeH 7 

— Phylloretinns 7 
Hartkobalterz 36 
Hartmanganerz 55* 56 
Hartsteine 109 
Harttantalerz 73 
Harz, gelbes fpssiles 10 
Harze, salinische lO 
Harzkohlen 2 
Hatchettin 6 
— , fettiger 6 
Hatchettinus 6 

— adiposns 6 
Hauerit 18 
Hauerites 18 

— hungaricns 18 
Hausmannit 55« 56 
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Hausmaniiites 65 

» axutumus 55 

Hanyii» Uauynus 164 
Haydenit ITO 

Uayesenite ^93 

Hayesit, Haycsites 293 
Hayturit, Hayturites \29 
Hebetin 238. 239 

Hebetinus 238 

— micrucrystallns 238 
Hedenbergity Heden- 

bergites 93 

Hedyphan 255 

Heliutrup, Hcliutro- 

pinm 130 

Helniinthulith 267 

Helvin 112 

Helvinus 1 12 

< — dystumus 112 

Hemiduniblendc 16 

Hepatinerz 62 

Hcpatit 260 

Heraclins 1 ^ 

Hcrcynit 118. 167 

Herdciit 281 

Uerderitcs 281 

— apatitoidcs 281 
Herrerit 240 
Herrerites 240 

— mexicanus 240 
Herschelit 170 
Ucssit '^^ 
Hessonit 110 
Heterochrom 257 
Heteroclinus 56 
Heteroklin 56 
Heteromerites, He- 

teromerit 307 

Hetcrusit 244 

Hetepozit 244 

Henlandit IJl 

Hcxagonglimmcr 20» 
Himbeerspath 24l 

Himmelsmehl 286 

Hisingerit 63. 2l4 

Hoffmannit 37 

Hohlspath 1^8 

Hulniesit, Holmit 210 
Holotyp 235 

Holz, bitumindscs 3 
Holzasbest 97 

Holzerde, bitnminosc 4 
Holzkohlc, mincrali- 

sche 2 

Holzkupfer 223 

Holzknpfcrerz 223 

Holzopal 133 

Holzstcin 130 



Holzzinn 75 

Humoeutypns Hui- 

dingeri 235 

Honigstein 10 

' — , gemeiner 10 

— , mahrischer 10 

Hupeit 237 

Hupeites 237 

— eutunuis 237 
Huriiblei 248 
Hurnblende 94 
— , anthuphyllitische 97 
- — , enchunische 94 
— , metaliisirendc 95 
Hornblendschiefer 95 
Hurnerz 249 
Hornmangan 92 
Hurnquecksilber 249 
Hurnsilber 249 
— , thonigiBS 249 
Hornspathe 248 
Hornstein 130 
— , muaphliger von 

Kuhren 154 

Hurnstunc 130 

Huuille 2 

— bacillaire 2 
Huanit 303 
Hudsunit 93 
Hudsunites 93 

— pulysiderus 93 
Humboldtilith l40 
Humbuldtit 11. 279 
Huniit, Humites 122 
Hnreaulitcs, Hureau- 

lith 233 

Hurunit, Huronites 218 
Hverlera 195 

Hversalt 298 

Hyacinth 115 

Hyacinthc von Com- 

pustella 127 

Hyacinthgranat 110 

Hyalith, Hyalithus 131 
Hyalomelan, Hyalo- 

mclanon 136 

Hyalosiderit, Hyalo- 

siderites l2l 

Hydrargillit 196. 275 
— , blalteriger 107 

— , dichter 276 

Hydrargillites 196. 307 
— ■ axotomus 196. 307 
Hydrargyrit 66 

Hydrargyritca 66 

— chilensis 66 
Hydrargyroceratit 249 
Hydrargy roceratites 249 



UydrargyroGcratites, 

cryptotonius 249 

Hydrargyronitrit 302 
Hydrargyronitrites 302 
Hydrargyrum 48 

■ — nativum 48 

Hydratc d^AIumine 275 

— of Alumine ^ ^ 274 

— of Alumina, silici- 
ferous 189 

— of Magnesia l97 

— of Nickel 236 
Hydratum Nicoli 236 
Hydroboracit 286 
Hydruburit 286 
Hydruburites 286 

— Gaucasicus 286 
Hydrocarbonate de 

zinc, de cuivre ct 
de chaux 229 

— of Magncsia 287 
Hydrocciit 247. 248 
— , gelber 247 
Hydrocerites 247 

— flavus 247 
Hydrochalcitae 219 

— belonoidei 231 

— malachitoidei 221 

— phylluidei 219 
Hydruchalcite 219 
Hydrochalcosideritcs 62 
Hydrolanthanit 248 
Hydrulithe 170 . 
Hydrolyte 288 
Hydrolyti 288 

— ametalli 288 

barysulphatici 288 

cuphosulpha- 

"- arsenici 302 

— boratici 293 

— carbonatici 294 

— chloratici 290 

— metalliferi 299 
dubii 302 

— nitratici 292 
-- vitriolici 299 
Hydromagnesit 287 
Hydromagnesitcs 287 

— achoneutus 287 
Hydronatrit 294 
Hydronatrites 294 

— aerolytus 294 
Hydiophan 132 
Hydrophit 100 
Hydropites 91 
Hydropyrites 40 
Hydrosiderit 59 
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Hydrosideritei 59 

— argillaceus 60 

— lepidocrociis 60 

— nobilis 59 

— piceus 61 

— viilgaris 60 
Hydrosiderolilhe 59 
Hydrosilicat of Cop- 

per, native crena- 

ted 179 

Hydrosilicit i9i 
Hydrotalc de la ral- 

lee de Binn '201 

Hydrotalcites 197 

Hydrotalk |<J6 

HydrotdlkJt 197 

Hydruranit 65 

— -, erdiger 66 

— , fester 66 

Hydruranites 65 

— ochreus 66 

— soHdus 66 
Hypargyrii I6 
Hypargyrites 16 

— cryptocrystalUis 16 
Hypargyronblende 16 
Hypersth^ne 89 
Hypochlorit, Hypo- 

cnlorites 88 
Hyposclerites, Hy- 

posklerit 156 
Hypostilbite, Hypo- 

stilbites 17i 

Hystatit 52 

Uystatites 5*2 

— magneticns 52 

Ibeiit, Iberites 216 

Ichthyophthalni 167 

Idocrase 109 

Idocrasius 109. 307 

— dystomos 109 
Idokras 109 
Idrialin H 
Idrialinzinnober 14 
— , dichter 14 
— , schaaliger t4 
Idrialit 6 
Idrialites 6 
— , pseudophanes 6 
Iglesiasit 257 
Iglesiasite 305 
Iglit 264 
Igloit 264 
Ildefonsit 73 
Illuderit 108 
llmenit 53 
llmenite 80 



HVait 86 
Indiaiiit, Indianites 156 

Indicolith 113 

Infusorienerde 180 

Infusorienschiefer 182 

Infusorientripel 182 

Ingwerstein 269 

Iridium 48 

— , gediegen 48 

— , gediegcncs 48 

», hexaedrisches 48 

— , native 48 

— nativuDi 48 

— osmie 48 
— , rhumboedrisches 48 
Iridosmin, Iridusmine 48 
Iridosmium 48 
. — , gediegenes 48 

— nativum 48 
Iridplatin 49 
Irit 58 
Irites 58 

— graphitoides 58 
Iritoide 58 
Iron, arsenical 38 
— , native 49 

— Ore, bog 62 

, brown 60 

, pitchy 63 

, prismatic blue 232 

, red 51 

' , spathose 242 

— , oxydulated 54 

— Pyrites 40 

— — , magnetic 40 
, white 39 

— Sinter 63 
— , specnlar 51 
Iseriii 53 
Iserinus 53 

— niagneticus 53 
Isophan, Isophanes 55 
Isopyr 87 
Isopyroide 87 
Isopyrus 87 

— cornubicns 87 
Ittnerit, Ittnerites 164 
Ixolyt 9 
Ixolytus 9 

— aromaticus 9 

Jade 159 

— nephntique 159 
Jamesonit 30 
Jamesonites ^. 307 

— axotomus 30 
Jargon f 15 
Jaspachat 131 



Jasper l5t 

Jaspis 131 

Jaspoid 137 

Jaspoides 1S7 

Jaspopal 133 

Jayet 3 

Jeffersonit 93 

Jeffersonites 93 

— Jerseyensis 93 
Jentarem 9 
Jet 3 
Jodit 250 
Jodites 2f0 

— niexicanus 250 
Jodmercur 14 
Jodquecksiiber 14 
Jodsilber 250 
Joguneit, Jogun^ites 305 
Johannit 301 
Johannites 301 

— microcrystallus 30i 
Jolith 125 
Jolithe, hydrovs 316 
Johnit 276 
Johnstonit 22 
Ju 159 
Judenham 5 
Judenpech 5 
Junckerit, Junckeri- 

tes 242 

Jurinite 78 

Xad/utiay K&d/uta 259 

Kammererit 204 

— , weissstrichiger 204 

Kaenimererites 204 

— leucoconius 204 
Kaennelkohle 3 
Kakochlor 69 
Kakoxen 274 
— , seidenartiger 274 
Kalamit 96 
Kali, salzsaures 291 
— , schwefelsaures 290 
Kalialaun 296 
Kaliglimmer 206. 209 
Kaliharmotoni 167 
Kalinitrat 292 
Kaliphit 68 
Kaliphites 68 

— hungariciis 68 
Kalisalpeter 292 
Kalisalz 290 
— , pyrogenes 290 
Kalisulphat 290 
Kaliumchloriir 291 
Kalk, arseniksanrer 235 
— , flusssaurer 283 
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Kalk, kohlensaorer 265 
►^, mergeliger 269 

— y natiirliGher saii- 
erkleesaurer '288 

— y phosphorsaurer 26t 

— y salpetersaurer 293 
»^, wo^framsaurer 251 
Kalkcdlestin 262 
Kalkfeldspath 145 
Kalkhaloid, brachy- 

types 272 

— , makrotypea 270 
-**, paratomes 272 

-^, prismatischfs 264 
— , rhomboedrisches2t)5 
Kalkhalolithe 264 

Kalkharmotom 167 

Kalkkreuzstein 167 

Kalkmalachit 2S0 

Kalkmesotyp 174 

Kalksalpeter 292. 293 
Kalkschiefer 267 

Kalkschwerspath 260 
Kalksinter 265 

— , faseriger 267 

Kalkspath 265 

— , aphritischer 269 
— ., archigonaler 265 
^, barytischer 270 
— ., bleihaltiger 270 
— ., chalcedonartiger269 
— , engnostischer 265 
— , gemeiner 265 

— , hapljotyper 265 

— , kuphoner 265 

— , meliner 265 

— ., polymorpher 265 
— , syngenetischer 265 
Kalkstein 265 

— , blatteriger 265 

— , excenlrischer 264 
Kalktalkspath 270 

Kalktnff 265 

Kalkuranit 219 

Kallait 276 

Kallochrom 252 

Kammkies 39 

Kammqnarz 127 

Kanipylit,Kampylites255 
Kaneit 39 

Kanelgranat 1 tO 

Kanelstein 110 

Kaolin 180 

Kapnit ^40 

Kaptolith 183 

Karinthin 95 

Karpholith 104 

— , bdhmischcr 104 



Karphosiderit 64 

— , labradoriseher 64 

Karstenit 284. 285 

— , faseriger 285 

— , spathiger 285 

— , strahliger 285 

Karstin 213 

Kascholong 133 

Kaasiterit 75 

KttGairtQog 75 

Kassiterotantal 71 

Kastor 156 

Katzenange 126. 128 

Katzenglinimer 206 

Katzeiigold 206 

Katzensilber 206 

Kausinikies 38 

Kefekiinth 190 

Kefekit l90 

Keilhanit 83 

Keraniite 177 

Keramohalit 297 

— , magnesischer 298 

Keraniolith 184 

Keramostyptprit 297 

Kerargyre 249 

Kerasine 248 

Kerat 249 

Kcratit 130 

Keratite 248 

Keradtes 130 

Keratochalcite 248 

Keratophyllit 95 

Kermes 16 

Kerolith 191 

Kerstenit 36 

Kibdelophan 52 

Kiese 34 

Kiesel 126 

Kieselanhydrit 285 

Kieselcerit 76 

Kieseleisenstein 52 

Kieselgalmei 238 

Kieselguhr 181 

Kieselkalkeisen 86 

Kieselkalkspath 103 

Kieselkupfer 178 
Kieselkupferhydrat 178 
Kieselkupferurari- 

oxyd 220 

Kieselnialachit 178 

Kiesehnagnesit 273 

Kieselmangan 91 
Kieselmanganspath 91 

Kieselmchl 180 

Kieselsalzkupfer 179 

Kieselschiefer 130 

— , edler l»i 



Kiesetschieferjaspist 

artiger 131 

Kieselsinter 132 

.— , gemeiner 132 

Kieselspath l48 

Kieseltuif 132 

Kieselwismuth 75 

Kiesehvisniutherz 75 

Kieselzinkerz 238 
Kieselzinkspath237.238 

— , elektrischer 238 

Kiesglanz 26 

Kilbrickenit 30 

Kilkeffi 190 

Kilkenny - Coal 1 

Killinit, Killinites 218 

Killow 1 

Kimitotantalit 71 

Kifxbikia 186 

Ktyydfia(its 14 
KirwanitjKirwanites 105 

KicctjQig 136 

Klapperstein 61 

Klaprothine 277 

Klaprothit 277 

Klebschiefer 183 

— , Pariser 183 

Klingstein 153 

Klinoklas 222 
Knebelit. Knebelites 111 

Knistersalz 291 

Knollenquarz 127 

Knollenstein 127. 133 

Kobaltarsenikkies 38 

Kobaltbeschlag 234 

Kobaltbleierz 23 

Kobaltbittersalz 296 

Kobaltbluthe 233 

— , kalkhaltige 234 

Kobaltglanz 37 

— , hexaedrischer .^7 

Kobaltit 37 
Kobaltkies 34. 35. 37 

— , eutomer 34 

— , isometrischer 37 

— , Musenscher 37 

— , oktaedrischer 36 

Kobaltmanganerz 69 

Kobaltmulm 69 

Kobaltocher 67 

— , amphiloger 67 

Kobaltopyrite 35 
Kobaltoxyd, arsenik- 

saures 133 

Kobaltschwarze 6» 

Kobaltsulphat 302 
Kobaltvitriol 301. 302 

— , rosenrother 301 



Digitized by 



Google 



a«8 



Index. 



Kobaltvitriol von Neu- 

sohl 296 

Kobaltwismuth 36 

Kobellit 28 

— , strahliger 28 

Kobellites 28 

— radiatns 28 
Kochsalz 290 
— , naturltches 290 
Konigin 229 
Konigit, Koenigites 229 
Koenleinit 8 
Koenleinites 8 

— pitygenes 8 
Koenlit 8 
Kohlen 1 
Kohlenbleispath 257 
— , tetratonier 257 
Kohlenblende t 
Kohlenkalkspath 266 
Kohlenqnarz 128 
Kohienschiefer 185 
Kohlenspath 266 
Kohlentalkspath 272 
Kohlenvitrioiblei- 

spath 256 

Kokkolith 89 

Kollerfarbe 60 

Kollyrit 189 

— , hydrophaner 189 

Kolophoneisenerz 63 

Kal opho ngran at 111 

Kolophonit 111 

Konichalclt 231 
Koodilit, Koodilites 305 

Koracit 93 

Koreite 193 

Kornit 154 

Korund 117 

Koupholit 158 

Krablit, Krablites 135 

Krauterschiefer 185 

Kraurit 227 

Kreide 265. 268 

— , Brian^oner 193 

— , rothe 52 

— , schwarze 185 

Kreuzcrystall 167 

Kreuzstein 167 
KrisuTigit, Krisuvi- 

gites 228 

Krokalit 172 

Krokoit 252 

Krokydolith 105 

— , blauer 105 

Kryolith 284 

— , tritomer 284 



Kryonhaloid, hemi- 

prisniatisches 288 
— , prisniatlsches 284 
Kryptolith 246 

— , arendalischer 246 
Kugeljaspis 131 

Kugelquarz 127 

. Knpaphrit 220 

Kupfer 46 

— , gediegen 46 

— , gediegenes 46 

— , salzsaures 228 

Kupferantimonglanz 32 
— , harzischer 32 

Knpferbeschlag 231 
Knpferblau 179. 2.^1 
Kopferbleiglanz 21 

Kupferbleispath 256 
— , eutomer 256 

Kupfeibleivitriol 256 
Knpferblende 33 

Kupferbliithe 77 

Kupferbraun 62 

Ktipferdiaspor 224 

Kupfereisenerz 62 

Kupfereisenkies 41 

Kupfererz, gelbes 42 
— , oktaedrisches 77 
Kupferfahlerz 33 

Kupferglanz 25 

— , isometrischer 24 
— -, prismatischer 25 
Knpferglas 25 

Kupferfflimmer 220 

-— , enchnmiatischer 220 
Kupfergriin 17^. 230 
— , eisenschiissiges 179 
Kupferhydrophan 178 
Kupferindig 26 

Kupferkies 41. 42 

— , gemeiner 42 

— , oktaedrischer 42 
— , pyramidaler 42 

Kupferkiesei 178 

Kupferlasur 231 

— , polymorphe 231 
Kupferlebererz 42. 77 
Knpfermangan 69 

Kupfermanganerz 69 
Kupfermanganschwar- 

ze t)9 

Knpfernickel 43 

— , weisser 35 

Kupferoxyd, natiir- 

iiches 59 

— , schwefelsaures 228 
Kupterpecherz 62 

Kupferphyllit 220 



Knpferquarz iss 

Knpferroth 77 

Kupfersammterz 231 
Knpferschanm 220. 230^ 

— , biegsamer 220 

Kupferschiefer 269 

Kupferschw&rze 69 

Kupfersilberglanz 24 

Kupfersilicat 178 
Kupfersinter, gemei- 

ner 178 

Kupfersmaragd 229 

Kupfersulphat 301 

Kupfemranit 219 

Kupfervitrioi 301 

— , blauer 301 

— , dystomer 301 

Kupferwasser 301 

Kupferwismutherz 27 

— , badensches 27 

Kupferzinnglanz 33 

Kuphoit 197 

Kupholit 158 

Kuphomanganite 68 
Kuphonglimmer, 

rhomboedrrscher 196 
Kuphonhaloid, hemi- 

pnsmatisches 288 
Kuphonspath, diato- 

mer 171 

— , diplogener 173 

— , harmophaner 174 
— , hemiprismati- 

scher 171 

— , hexaedrischer 166 

— , heterumorpher 170 

— , makrotyper 170 

— , megalogoner 173 

— , orthotomer 173 

— , paratonier 167 

— , peritomer 173 

— , prismatischer 175 
— y prismatoidischer 172 

— y pyramidaler 167 
— ^, rhomboedr^ischer l69 

— , staurotyper 167 
Kuprit 76. 77 

Kyanit 105 

Kymatin 96 

Kyrosit, Kyrosites 39 

Miabrador 145 
— , farbenwandelnder 145 

Labradorite 145 

Labradorspath 145 

Labradorstein 145 

Labradorius 145 

— versicolor 145 
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Lagonit, Lagonites 305 
Lampadite^ Lampa- 

dites 58 

Lanipritae 19 

— antimonici 26 

— bismathici 27 

— chalcostibitoidei 32 

— galenici 21 

— galeno . stibici 28 
. — siderici 26 

— telliirici 18 
Lamprite iQ 
Ijaniprochalcite 18 
Lanarliit, Lanarkite 2^6 
Lanarkites 266 

— eiitomus • 256 
liandschaftsachat J3I 
Lanthanit 248 
Lanthanites 248 

— axotomus 248 
Lanthanochalcitae, 

Lanthanochalcite 245 

Lapides salini 259 

Lapis Arnienins 231 

— JBononiensis 260 

— calaminaris 239 

— corneus l30 

— Heraclins 130 

— Laznli |63 

— lithographicus 267 

— Lydius 130. 131 
-— . obsidianus 135 

— ollaris 199 

— solaris 147 

— specnlaris 285 
Lardite 193 
Lasionit 275 
Lasur 231 
Lasurius 163 
Lasurmalachitj diplo- 

gener 256 
— , hemiprismati- 

scher 231 

— , prismatischer 231 

Lasurqnarz 128 

Lasnrspath 277 

— , prismatischer 277 

— , untheiibarer 276 

Lasnrstein 163 

Laterit 186 

Latialite 164 

Latrobit 142 

Latrobites 142 

— tritomns 142 
Laumontit 171 
— , zerbrechlicher J7l 
Laumontite 171 



Laumondtes 171 

— fragilis 171 
Lavagtas 135 
Lavendnlan, Laven- 

dulanus 235 

Lavezsteln 199 

Lazulite 163 

Laznlith 276. 277 

— , osterreichischer 276 
Lazulithe 277 

Lazulithus 276 

*— austriacus 276 

Lead, black 1 

— , native 45 

— Ore, white 257 
Leadhillite 257 
Lebererz 14 
Leberkies 39 
Leberopal 133 
Leberspath 260 
Lederasbest 97 
Ledererit 170 
Ledererites 82. 170 
Lederkobalt 67 
Leedsit, Leedsites 261 
Leelit, Leelites 155 
Lehm 186 
Lehuntit, Lehuntites 176 
Leichtmanganerze 68 
Lemanite 159 
Lenzin 189 
Lenzinit 189 
Lenzinus _ 189 
Leonhardit , Leon- 

hardites 171 

Lepidokrokit 60 

Lepidolith 206. 207 

Lepidomelan 213 

Lepidomelanon 213 

— eudialytum 213 
Leptonemalit 55 
Leptonemerz 55 
liCtten 186 
Leuchtenbergit 203 
Leucit 16 > 
Leucites 165 
^ cryptotomus l65 
Lencocyklit 167 
Leucolithe de Mau- 

lcon 141 

Leucochalcosiderites 41 
^ dystomus 41 

Leuconicolites 35 

— Schneebergensis 35 
Leuconicolopyritae 34 
Leucophanes 104 

— phosphoreus 104 
Leukogranat 1 1 1 



Leukolith 120 

Leukonikolopyrite 34 
Leukophan 104 

— , phosphoresciren- 

der 104 

Leukopyrit 37 

Levisiiex l34 

Levyn, Levynus 170 
Libethenit 224 

Libethenites 224 

— dystomus 224 
Liebenerit, Liebene- 

rites 217 

Lievrit 86 

— , schwarzstrichiger 86 
Lievrites 86 

— meianoconius 86 
Lievritoide 86 
Lignit 3 
Lignite baeiilaire 3 
Lignum fossile 3 
Ligurit 82 
Lillalith 207 
Limbilit 121 
Limnit 62 
Limnites 62 

— vulgaris 62 
Limonit 62 
Limonite 60. 62 
Linarit 256 
Linarites 256 

— eutomns 256 
Lincolnit, Lincolni* 

tes 171 

Lindseyit, Lindseyi- 

tes 216 

Lindstein 62 

Linneit 37 

Linsenerz 61. 221 

Linseit 216 

Linsenkupfer 221 

AmaQdtog 135 

Liparit 282 

Liparites 282 

— phosphoreus 2^3 
Liparitohalolithi 281 
Liparitoide 281 
Liparitolithe, Lipa- 

ritolithi 281 

LiricOnite 221 

Lirokonmalachit, he- 

xaedrischer 225 

— , prismatischcr 221 
Lithanthrax 2 

— melanogonus 2 

— orphniogonus 3 
Lithocolla l9l 
M^oxoUa 19 1 
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Lithomarga i9l 

^ Freieslebeni 192 

"— vulgaris 191 

Lithomarge 191 

Lithongiimmer V07 

Lithopion 7 

M&og d/uiayrog 96 

— 'HQcadita 64 

— luayytjg 54 

— 6<fiTtjg 99 
— . 6\l>uiy6g 135 
Lithoxylon IdO 
Loam 186 
Loboit i 10 
Ldlingit 37 
L5weit 289 
^, dsterreichischer 289 
LOw^ites 289 
^ austriacus 289 
Lomonit 171 
Lophoit 201 
Lotalit, Lotalites 90 
Loxoclasius 147 
Loxolilas 147 
Luchssaphir 117. 125 
Lucullan 267 
Lncullit 267 
Ludus Helmontii 269 
Lumacheli 267 
Lunit 270 
Luuitspath 270 
Lnnnit 225 
Lutum 186 
Lydit 131 
Lythrodes 163 

IHEacle 138 

Maclureit 121 

Maclurit 89 

Madreporit 266 

Madreporstein 266 

Magnes 54 

^ lapis 54 

— vulgaris 54 
M&yytis Xi»oc 54 
Magnesia native 197 
Magnesiaglimmer 209 
Magn^sie borat^e 2-0 

— carbonat^e 272 

— hydratee 196 

— siilfat^e 295 

— phosphatee 278 
Magnesin 196 
Magnesinphyliit 196 
Magnesit 272 
Magnesites 272 

— Breuneri 272 

— vnlgaris 272 



Magnesitspath 272 

Magneteisenerz 54 

— , gemeines 54 

Magneteisenocher 54 
Magneteisensand 53 

MagneteisensteiBy ge- 

nieiuer 54 

— , schlacl(iger 53 

Magnetis 54 

Mayvrjrig 54 

Magnetit 54 

tMagnetkies 40 

— , farbenandernder 40 
Magnetopyriles 40 

— varians 40 
Malachit 230 
Malachites 230 

— calcifer 230 

— vnlgaris 230 
Malachitkiesel 179 
Malachitoide 221 
Malachochalcitae 221 
Malachochalcite 221 
Malacun Il5 
Malakolith 89 
Maler-Griinerde 193 
Maltha 5 
Malthacit 189 
Malthacites 189 
-— Lobaviensis 189 
Malthe 5 
Mancinit, Mancinites 239 
Mandelquarz 127 
Mangan, wasserhal- 

tiges kohlensaures24l 
Maiiganalaun 298 

Manganbittersalz 296 
Manganblende 18 

— , schwarze 18 

Manganeisenstein 244 
Manganepidot 109 

Manganerzy brachy« 

types 56 

— , prisniatisches 57 
— , prisniatoidisches 58 
— , pyramidales 56 

— , untheilbares 65 

Manganese, cnpreons 69 
Mangan^se hydrate 

cuprifere 69 

Manganese Ore, black 56 
Mangan^se oxyde 57. 58 

carbonate 241 

hydrat^ 56 

concretionn<§55 

hydrate nietal- 

loid-argentin 68 
silicif^e 91 



Mangan^sephosphat^244 

— sulfure 18 
Manganglanz 18 
Mangangranat 111 
Mangangraphit C8 
Manganhyperoxyd 57 
Manganit 58 
— , eisenfarbiger 58 
Manganites 58 

— siderochrous 58 
Manganjaspis 92 
Mangankiesel 91.111.128 
Manganocaleit, Man- 

ganocalcites 24i 

Manganoceramosul- 

phites 298 

Manganochalcitae 240 
Manganochalcite 240 
Manganocher 69 

Manganolith 91 

— , weissstrichiger 91 
Manganolithus 91 

— leucoconius 91 
Manganopion 68 

— pingiie 68 
Manganosiden^ 244 
— , graustrichiger 244 
Manganosiderites 244 

— pulioconiiis 244 
Manganosulphites .302 
Manganoxydhydrat 58 
Manganoxydoxydul 56 
Manganpecherz 244 
Manganquarz 128 
Manganschauni 68 
— , fettiger . 68 
Mangansesqnisilicat 92 
Mangansilicat 92 
Manganspath 91. 240.241 
— , rother 240 
— , iinschmelzbarer 240 
Mangansulphat 302 
Manganvitrlol 302 
Maranit 138 
Marcasita 39. 40 

— polymorpha 39 
Marceiin,Marcelinus 56 
Marekanit 135 
Marga 269 
Margarit 211 
Margarites 211 

— Sterzingensis 211 
Margarodit, Marga- 

r(»dites 205 

Margarophyliitae 196 

— lipoidei l96 

— mtcacei 2C6 

— siderici 213 



Digitized by 



Google 



Index. 



881 



Margarophyllite §96 
Mariengias* 285 

Markasit 39 

— , antimonischer 34 
— , enniorpher 37 

— , elaulcogener 37 
— , Kobaltischer 36 
— y nickelreicher 36 
— , paratomer 36 

^, prismatischer 39 
— , polymorpher 39 
— , synthetischer 34 
•— , tombaciner 43 

— , weisser 249 

Markasitglanz 19 

Marmalit,Marnialitesl01 
Marmatit, Marmati- 

tes 17. 18 

Marmolith 101 

Marnior 267 

Mame 269 

Martit, Martites 61 

Martinsit 291 

Martinsites 291 

— Stassfurthensis 291 
Mascagnin 295 
Mascagninns 295 

— Tulcanius 295 
Masonit, Masonites 212 
Massicot 76 
Massicotites 76 

— flavus 76 
Massikotit 76 
Mauersalpeter 293 
Maurites Asbolanus 69 
Meerschaum 190 
— , zaher 190 
Mehlgyps 286 
Mehlkreide 268 
Mehlschwefel 13 
MehlzeoUth 174. 175 
Meiunite 140 
Mejonit 140 
Melaconise 69 
Melakonblende 14 
Melanchlor 227 
Melanargyrites, Me- 

lanargyrit 24 

— ^ dystomus 24 

Melanerz, diprisma* 

tisches 86 

— , dystomes 79 

— , hemiprismatisches84 
>~, prismatisches 80 
•— , prismatoidisches 85 
— , pyramidales 73 

— , tetartoprismati- 

sches 85 



Melanglana 24 

— , prismatischer 24 
Melanglimmer 2t4 

— , rhomboedri8cher2l4 
Melangranat, eisen- 

reicher 111 

— , talkreicher 111 

Melanit 111 

Melanochlor 227 

Melanochlorus 227 ' 

Melanochlormalaehit, 

hemiprtsmatischer 253 
Melanochroit 253 

Meianteria 300 

Melanterie 800 

Melanterite 185 

Melichromharz, pyra- 

midales 10 

Melilite t39 

Melilith t39 

Melilithus 139 

— sarcolithns 140 

— vulgaris 139 
Melinites 186 

— pirtomm 186 
Melinose 252 
Mellit 10 
Mellite 10 
Mellites tO 

— moravicns 10 
>— vulgaris tO 
Melopsit, Melopsites 192 
Menacanites 53 

— cryptotomus 53 
Menakan 53 
Menakanit 53 
Menakeisenstein 63 
Mendipites,Mendipit 248 

— eutomns 248 
Mengit 80. 245 
Mengites 80 
^ Miascensis 80 
Menilit 131. 133 
Mennig 66 
— , gelbstrichiger 66 
Mennige, natiirliche 66 
Mercur, dodekaedri- 

sches 48 

— , fliissiges 48 

Mercurblende 14 

Mercure argental 48 

— bitumineux 6 

— inflammable 6 

— mnriat^ 249 
"^ natif 48 

— sulfur^ 14 

— — bituminif^re 14 
Mercurglanz 23 



Mercurkerat 249 

Mercurocher 66 

Mercursalpeter 3oi 
Mercursilber 47. 48 

Mergel 269 

— , bitumindser 269 

— , verharteter 269 

Mergelasche 269 

Mergeleisenstein 52 

Mergelerde 269 

Mergelkalk 269 

Mergelniere 269 
Mergelschiefer , bi- 

tumindser 269 

Mergelstein 269 

Mergeltnif 268 

Meroxen 209 

Mesitin 243 

Mesitinspath 243 

Mesitinus 243 

— polymagnesius 243 
Mesole 173 
Mesolith 173. 174. 175 
Mesolithiis 173 
Mesotyp 174 
Mesotype 174. 175 
Mesotypus 174. 307 

— vnlgaris 174 
Messingerz 18 
Metalla 44 

— dura 48 

— mollia dnctilia 45 
non ductilia 44 

— oxydata 50 

— regulina 44 
Metalle 44 
Metallhaloide, leich- 

tere. 219 

— , schwerere 237 

Metallolithe 50 

Metallolithi 50 

— ametalloidei 69 

— barymangani 65 
— ^ cassiteritoidei 70 

— cnphomangani 68 

— hydrosideri 59 

— iritoidei 58 

— metalloidei et he« 
mimetalloidei 60 

— ochroidei 65 

— opaloidei 63 
^ rutilitoidei 76 

— siderici 50 
Metallsalze 299 
Metallsteine 50 
MeiaiLites 98 
Meteoreisen 49 
Miargyrit 16 
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Miargyrit, purpur* 

strichtger 16 

Miargyrites l6 

— porphyroconius 16 
Alica 206. 209 

— lepidotica 207 

— magnesifera 208 

— vulgaris 206 
Micae 206 
Micarelle 141. 215 
Micaphyllit 137 
Michaelit i:^3 
Micrulithus 79 
Middletonit, Middle- 

tonites 10 

Miemit 270.271 

Miesit 254 

Mikanit 215 

Mikroklin 151. 152 

Mikrolith 79 

Milchopal l32 

Milchquarz 128 

Millerit 43 

Miluschin 179 

Miloschinus 179 

— serbicus 179 
MUr^yoy 66 
MUros 66 
Miitos 66 
Mimet^se 254 
Mtmetesit 254 
Mimetit 254 
Mimetites 254 

— hedyphanes 255 

— vulgaris 254 
Mineralalkali^ natiir- 

liches 294 

Mineralfett 5 

Mineralharze 5 

Mineralia anthraco- 

dea et bituminosa 1 

— metallica 44 

— oxydata 50 

— salina 219 

— sulphurea 12 
Mineralien, feldspath- 

artige 138 

— , gesanerte 219 

^— , geschwefelte 12 
— , fflimmeraitige 196 
— , hornblendartige 81 
— , kohlig-harzige 1 
^, metallische 44 

— , oxydische 50 

— , safinische 219 

— , schwefelartige 12 
. — , thonartige 177 



Mineralkermes , na- 

tiirlicher 16 

Mineral-Resin yellow 9 
Mineraitiirkis 276 

Mininm 14. 66 

— , native 66 

— xanthoconinni 66 
Mirabilil 295 
Mispickel 3H 
Misy 65 
Moccastein 129 
Mohsit, Mohsites 53 
Moldawit 135 
Molochites 230 
Molybdarna 22 
Molybdanbleispath 252 
— , pentatomer 252 
Molybdanglanz 2i 
— , edler 21 
— , rhomboedrischer 21 
Mulybdaenit 21 
Molybdaenites 2 1 

— selenicus 21 

— vulgaris 2i 
Mulybdanocher 66 
— , hochgelber 66 
Molybdaiisaure 66 
Molybdansilber l9 
Molybdate of Lead 252 
Molybdatuni plumbi 

basicum 252 

Molybd^ne oxyde 66 

— sulfure 21 
Mulybdenite 21 
Mulybditis 76 
Molybdochrites 66 

— kaloxanthus j66 
Molvfidoe 22 
Munazit 245 
Monazites 245 

— Edwardsii 245 
Munazitoid, Mona- 

zituides 246 

Mondstein ^ 151 

Monoklashaloid, pris- 

matisches 237 

Monophan 173 

Monradit 160 

Monradites 160 

— norwegicus 160 
Munticellit, Monti- 

ceilites 121 

Montmilch 268 

Moorkohle 4 

Moosachat 129. 131 

Muustorf 4 

Morasterz 62 

Morion 126 



Morochit 270 

Muroxit 281 

Morvenit, Murveni- 

tes 168 

Mosandrit, Mosandri- 

tes 83 

Mountain-Meal 181 

Mournit, Mournites 146 
Mnllerine 20 

Mnllicit 232 

Mnrchisonit, Murchi- 

sonites 152 

Muria 290 

Muriacit 284. 285 

Muriate de Potasse 291 

— of Amnionia 292 

— uf Copper 228 

— of Lead 248 

— of Mercury 249 

— of P«»tash 291 

— uf Silver 249 

— of Soda 290 
Mnrio-Carbonate of 

Lead 248 

Muschelmarmor, opa- 

lisirender 267 

Mustte 247 

Mussit 89 

Mussite 247 

Muttergestein des Py- 

rop 1«^*^ 

Myalin 192 

Myrzer 190 

Mysorine,Mysprinus 70 

HTacrites 199 

— Wicklowensis 199 
Nadeleisenerz 60 
Nadelerz 27 
Nadelkohle 3 
Nadelspath 264 
— , barytischer 262 
— , bleiischer 267 
— , strontischer 263 
Nadelstein 126. 174 
Nadelzeulith 174 
Nagelkalk 267 
Nagyagererz 21 
Nagyaglt 21 
Nagyagites 21 

— lamellosus 21 
Nakrit 199 
Naphtadilns 6 
Naphtaiine resineuse 7 
Naphte 5 
Naphteinus 7 
Naphtha 5 
Naphthalin 7 



Digitized by 



Google 



Indnx. 



m 



Natrocalcit 288 

Natroceramites 1H4 

Natrokeraniit 184 

Natrulith 140. 175 

Natrulithus 175 

— euchromaticus 175 
Natron 294 
Natroncarbonat 294 
Natronhalat 290 
Natronnitrat 292 
Natronsesquicarbo- 

nat 294 

Naronsulphat '2iO 

Natrosiderit 88 
Natruni, boraxsaures 293 

— , kohlensaures 294 

— , salpetersaures 292 

— , salzsaures 290 

— , schwefelsaures 293 

— , strahliges 294 

Natrumalaun 297 

Natrumfeldspath 148 

Natrummesotyp 175 

Natrumsalpeter 292 

Natrumsalz 294 
• — , hemiprismati- 

sches 294 

— , prismatisches 294 

— , zerfallendes 294 

Natrumspodumen 146 

Naumannit 24 

Necrolithus 151 

Necronites 155 

Needle Oor 27 

Needlestone 174 

Nekrolith 151 

Nekronit 155 

Nemalit 197 

— , faseriger 197 

Nemalites 197 

— iibrosns 197 
NeoGtese 226 
Neolith, Neolithus 199 
Neoplase 300 
Neotyp 270 
Nephatil 6 
Nephelin 162 
Nephellne 162 
Nephelinus 162 
Nephrit 159 
— , gemeiner 159 
— , magerer 159 
Nephrites 159 

— dysdiaclastns 159 
Nephritoide 159 
Nertschinskit 195 
Nesper 269 



Neiikirchit, Nenkir* 

chites 58 
Neurolith, Neuroli- 

thus 176 

Neusper 259 

Newjanskit 48 

Nickei arsenical 43 

— arseniate 236 
— , arseniksaiirer 236 
— , gediegen 43 

— Grcen 236 

— gris 34 

— natif 43 

— Ochre 236 
Nickelantimon 43 
— , heilrothes 43 
Nickelantimonglanz 34 
Nickelantimonkies 34 
Nickelarsenikkies 31 
Nickelbeschlag 236 
Nickelbiarseniet 35 
Nickelbluthe 236 
Nickeleisen 49 
Nickeleisenkies 41 
— , norwegischer 41 
Nickelerz, weisses 34 
Nickelglanz 34 
Nickelgrun 236 
— , polyhydrisches 236 
Nickelhydrat 236 
Nickeline 43 
Nickelkies 43 
— , prismatischer 43 
Nickelmulm 236 
Nickelocher 236 
Nickelschwarze 70 
Nickelspeisskobalt 36 
Nickelspiessglanzerz 34 
NickeU ismuthglanz 34 i 
Nicolochlorites 236 

— polyhydrus 236 
Nicolomelanon 70 
Nicolosiderites 41 

— norwegicns 41 
Nicolosideropyrites 41 
Nicolostibites 43 

— rntilus 43 
Nierenkies 42 
Nigrin 77 
Nilkiesel 131 
Niobit 72 
Nitrate de chaux 293 

— de Magnesie 293 

— de potasse 292 

— de Soude 292 

— of Lime 293 

— of Potash 292 

— of Soda 292 



Nitratin 292 

Nitre 292 

— calcaire 293 

— cubique 292 

— de Magnesie 293 
Nitrocalcit 292. 293 
Nitrocalcites 292 

— vulgaris 292 
Nitromagnesit , Ni- 

tromagnesites 293 
Nitronatrit 292 

Nitronatrites \ 292 

— eutomus 292 
Nitruni 292 

— dystomum 292 

— kalicum 292 
Nitrumsalz, prisma- 

tisches 292 

— , rhomboedrisches 292 
Nontronit 186 

Nontronites 186 

^ hydrophanes 185 
Nordenskioldit, Nor- 

denskiSldites 97 

Normalin 167 

Nosian 164 

Nosin, Nosinus 164 
Novacnlaris 185 

Novaculite 185 

Nussierit 264 

Nuttalit, Nuttalites 141 

Obsidian 135 

• — , durchscheinen- 

der 135 

— , dnrchsichtiger 135 
— , glasartiger l33 

— , crvstaliisirter 121 
% — , schaumartiger 136 
Obsidianus 135 

— vitreus 135 
Obsidianoide 134 
Obsidienne 13^ 
Obsidienne scorifor- 

me 136 

Ochrae 63 

Ochran, Ochranns 187 

Ochre , antimonial 6S 

— , molybdic 66 

Ochritae 65 

Ochroide 65 

Ockergattnngen 63 

Odit, Odites 305 

Oelharze 6 

Oelstein 162 

Oerstedtit 83 

Oerstedtites 83 

— zirconioides 83 
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Ogkoit 200 

Oil fossil 5 

— niineral 5 
Oisanit 77. 107 
Okenit 176 
— , nordischer 176 
Okenites- 176 

— aquilonalis 176 
Oktaedrit 77 
Oleum terrae 5 
Oligoclasius 146 

— Havnefjordeosis 147 

— vulgaris 146 
Oligonspath 242 
OlSgoklas 146 
Olfvenchalcit, arse- 

nischer 223 

— , phosphatischer '^24 
Olivenerz 223. 224 

Olivenit 223 

Olivpnite, acicular 223 

Olivenites 223 

— oligohydrns 223 
Olivenkupfer 223 
Olivenmalachit) di- 

prismatischer 224 
— y hemiprismati- 

scher 253 

— , prismatischer 223 

Olivenquarz 128 

Olivin 121 

Omphacit 89 

Oncosiniis 193 

Onkoit 200 

Onkosin 193 

Onofrit 23 

— , schwarzgratier 23 

Onofrites 23 

— nigricans 2^ 
Onyx 129 
Oolith 267 
Oosit, Oosites 215 
Opal 131 
— , edler 132 
Opale fermgineuse 133 

— incrustante 132 
Opalinallophan , en- 

chromatischer 176 
^, lamprochroniati- 

scher 177 

— , untheilbarer 177 

Opaljaspis 133 

Opaloide 131 

Opalsinter 132 

Opalus 131 

— amiantoides 132 

— eudiaclastus 131 
Operment 13 



Ophioliih 99 

dphit 99 

Ophites 99 

Ophitoide 97 

Or graphiqne 20 

^ natif 46 
Orawiczit, Orawic- 

zites 195 

Orichalcit 230 

Orichalcites 230 

— Altaicus 230 
Oropion 188 

— graphicum 188 
Orpiment l3 
Onhit 84 
Orthites 84 

— Ytterbyensis 84 
Orthoclasius 150 

— dyschuneutus 150 
Orthoklas 150 
Orthoklashaloid 284 
— , axotomes 284 
— , prismatisches 2^4 
Orthose 150 
Osmelith 144 
Osmelithns 144 
Osmiridium 48 
— , dunkles 48 
— , lichtes 48 
Osteocolla 268. 269 
Ostracit, Ostracites 18.i 
Ostranit 116 
Ostranites 1 16 

— norwegieus 116 
Ottrelit 213 
Ottrelites 213 

— belgicus 213 
Ouro poudre 46 
Outremer 163 
Oxahverit, Oxahve- 

rites 167 

Oxalate of Iron 11 

— of Lime, native 288 
Oxalit 11 
— , gelber 11 
Oxalites 11 

— flavus 11 
Oxalocalcit 288 
Oxalocalcites 288 

— cryptogenes 288 
Oxychlorure deplomb 

248 
Oxychylnm ammo- 

niacum 295 

— kalicuni 290 

— natronicum 290 
Oxyde 50 

— chromique 67 



Oxyde of Manganete, 
grey 56 

— of Antimony 258 

— of Arsenic 302 

— of Bismuth 66 

— of Chrome 67 

— of Copper, red 77 

— of Copper, ferru- 
ginous red 62 

— of Manganese, si- 
liciferoiis 91 

— of Molybdena 66 

— of Tin 75 

— of Zinc, rcd 76 
, siliceous 236 

— rouge de Zink 76 
Ozocerites 6 
•— dichromaticus 6 
Ozokerit 6 

Paederos 131 

Pagodite 193 

Palladgold 46 

Palladium 48 

— , gediegenes 48 

^ nativum 46 

Panabase 32 

Papierasbest 97 

Papierkohle 4 

Papiertorf 4 

Parachrosbaryt, bra- 

chytyper 241 

— , makrotyper 241 
Paragonit, Parago- 

nites 205 

Paraluminites 287 

Paranthine 140 

Paratomspath 272 

Pargasit, Pargasi- 

tes 95 

Parisit 247 

— , weissstrichiger 247 
Parisites 247 

— leucoconiofl 247 
Patrinit 27 
Paulit 89 
Pearlstone 135 
Pechblende 74 
Pecheisenerz 61 
PecheisenstetB 61 
Pecherz 62. 74 
Pechgranat 111 
Pechkohle 3. 4 
Pechknpfer 62 
Pechopal 132. 133 
Pechstein 134. 135 
— , euchonischer 134 
Pechsteinopal 134 
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Pechtorf 4 

Pechuran 66. 74 

Pectolithus 103 

— euchuneutus 10:) 
Peganit '275 
Pegmatolith 151 
Pektolith 103 
Pelekyd 2:^1 
Peliom 125 
Peloconites, Peluko- 

nit 70 

Pennin 201.202 

Pentaklasit 88 

Peponit, Peponites 97 
Periclasius 122 

Peridot 121 

Periklas 122 

Periklin 149 

Peristerity Pcriste- 

rites 15S 

Perlaire 1 ^5 

Perlglimmer» axoto* 

mer 212 

— , hemiprismati* 

scher 2tl 

— , Thombocdrischer2lO 
Perlgyps 286 

Perlit 135 

Perlite 135 

Perlkerat, hexaed- 

risches ti49 

— , pyramidales 249 
Perlmutteropal 133 

Perlsinter 132 

Perlspath 270 

Perlstein 135 

Perowskin 244 

Perowskit 80 

— , weissstrichiger 80 
Perowskites 80 

— leucoconius 80 
Peroxyde de cohalt 69 
Perthit, Perthites 142 
Petalinspath, prisnia- 

tischer 156 

Petalit 156 

Petalites 156 

^ anisotonins 15H 

Petrelaeon 5 

— aroniaticum 5 
Petrilith 150 
Petrolith 150 
Petrolithoide 144 
Petroleum 5 
Petrosilex 130.149. 153. 

155 
Petzit 20 

Pfaifite, Pfaifites 22 



Pfeifenstein 184 

Pfeifenthon 186 

— , indischer 186 

Phacolithus, Phako- 

lith 170 

Phastin , Phaestinus 90 
Pharniacolithus 235 

— polyhydrus 235 
Pharmacolite , niag- 

nesian 236 

Pharmacochalcit 223 
Pharmakolith 235 

Pharmakosiderit 225 
Pharmacosiderites 2'25 

— dystumiis 225 
Phenacites 124 

— eutomus 124 
Phenakit 124 
Phengit 120. 206. 284 
Phillipsit 167 
Phillipsite 42 
Phillipsites vesuvi- 

nus 168 

Phlogopit,Phlogopi. 

tes 209 

Phonicit 253 

Phoenicites 253 

Phoenicochroites 253 

— Beresovvskensis 253 
Phoenikochroit 253 
Phulerit, Pholerites 200 
Phunit, Phohites 163 
Phunolith, Phoaoli' 

thus 153 

Phosgenspath 248 

Phosphate of Copper 

224. 225 

— of Iron 232 

— of Lead 253 

— of Lime 281 
^ uf Manganese 244 

— of Yttria 278 
Phosphatohalolithi 274 
Phusphatulithe 274 
Phusphatulithi 274 
Phosphatuniangano- 

siderochalcitae 244 
Phosphatomangano- 

siderochalcite 244 
Phosphorblei 253 

Phosphorbleierz 253 
Phosphorbleispath 253 
— , gemeiner 253 

— , Nussierischer 254 
— , pulysphHrischer 254 
Phosphoreisenerz 244 
Phosphoreisensiiiter 61 
Phosphorit 281. 282 



Phosphorjt, erdiger282 
Phosphorites 281 

Phosphorkupfer, ok- 

taedrisches 224 

— , prismatisches 225 
Phosphorkupfererz 225 
Phosphormangan 244 
Phusphorochaicit 225 
Phosphorochalcites 22S 

— dystomus 225 
Photicites 91 
Photulith, tetartiner 103 
Phtanit 130 
Phyletites 244 

— diniericus 244 
Phyllade 184 
Phyllinblende li 
Phyllinspath 257 
Phyllit, Phyllites 2l3 
Phylluchalcitae,Phyl* 

luehalclte 2l9 

Phylloretin 7 

Physalit, Pfaysalites 

119. 120 
Physalith 119 

Phytoschistus 185 

Piauzites 6 

Pickeringit 298 

Pickeringites 298 

— polyhydrus 298 
Picotit 114 
Picrupharmacolithus 235 
Picrophyllites 101 

— Sahlensis 101 
Picrosniinus 102 
^ eutomus 102 
Pictites 82 
Pierre calaniinaire 239 

— de Croix 138. 167 

— grasse 162 
Pigotit i 1 
Pigotites 1 1 

— cornubicus if 
Pihlit, Pihlites 205 
Pikrochylinsalz, pris* 

matisches 290 

Pikrolith 100 

Pikropharmakolith 235 
Pikrophyll 101 

Pikrophyllit 101 

Pikrosmin 102 

Pikrosminsfeatit, 

prismatischer 102 
Pimelit 178.188 

Pimelites 188 

^ silesiacus 168 

Pinguit 168 

— , zerbrechlielier 188 
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Pinguite 162 

Pingiiites t88 

— fragilis 188 
Pinit, Pinite, Pinites 2l5 
Piolithe 185 
Piolithi 185 
' — leviores 185 

— ponderosiores 192 
Piotin 194 
Pipe-Clay 186 
Pipe-Stone 184 
Pissasphalte 5 
Pissit 134 
Pissites 134 

— euchoneutns 134 
Pissophan 64 
Pissophanes 64 

— pulyhydms 64 
Pistacit 107 
Pistacites 107 
Pistazit 107 
PistomesU 243 
Pitchelasticmineral 6 

— mineral 5 
Pitchblende 74 
Pitch-Coal 3 
Pitchstone 135 
Pitchy Iron Ore 63 
Pitticit 63 
Pitticites 63 

— Nertschinskensis 63 

— vulgaris 63 
Pittinerz 75 
Placodin, Placodinus 43 
Placodinus crypto- 

tomus 43 

Placodit 43 

Plagionit 31 

— , schwarzgraner 31 

Plagionites 31 

— nigricans 31 
Plasnia l30 
Plata verde 250 
Platin, gediegen 49 
— , hexaedrisches 49 
Platina 49 
— , gediegene 49 

— nativa 49 
— , native 49 
Platinenatifferrifere 49 
Platiniridium 48. 49 
Plattnerit 76 
Plattnerites 76 

— cryptotomus 76 
Pl^onaste 118 
Pleuroclfts 278 
Plinian 38 
Plinianus 38 



Plinianus eutomus 38 

Plinthit, Plinthites 183 

Plomb antimoni^ 257 

• — arseniate 254 

— arsenie filamen- 
teux 254 

— carbonate 257 
noir 257 

— chloro-earbonat^ 248 

— chlorur^ 248 

— ch oniat^ 252 

— chrome 253 

— corne 24^ 

— gomnie 255 
-— hydro-alumin^ 255 

— molybdate 252 

— muriatc 248 

— murio-carbonat^ 248 

— natif volcanique 45 
^ oxyde rouge 66 

— phosphate 253 

— sel^ni^ 23 

— sulfure 22 

antimonif^re 32 

et argenti- 

fere 33 

— sulfat^ 255 
^ tungstat^ 252 

— vanadiate 253 
Plombagine 1 
Plumbago 1 
Plumbocalcit 270 
Plunibogunimit 255 
Plunibogummites * 255 

— dyscnoneutns 255 
Plumboscheelites 251 

— acromorphus 251 
Plumbostib 29 
Plumbotellurites 21 

— Altaicus 21 
Plumbum 45 

— candidum 75 

— nativum 45 
Plumites 30 
^ flexibilis 30 
Plumosit 30 
Plusinglanz 29 
Poicilopyrites 42 

— cryptotomus 42 
Poiliilopyrit 4i 
Polianit 57 
Polianites 57 

— amphilogus 57 
Poliopyrites 39 
Polirschiefer 18*2 
Polirtripel 182 
PoUachit 254. 255 



Pollachites pyromor- 

phus 253 

Pollux 157 

Polyadelphit 111 

Polyargit, Polyar- 

gites 143 

Poiybusit 24 

Polybasites 24 

— axotomus 24 
Polvchroilith, Poly- 

chroilithus 216 

Polychrom 253 

Polycrasius 79 

— suecicus 79 
Polylialit 288 
Polyhalites 288 

— oligohydrus 289 
Polyhydrit 63 
Polykras 79 
Polylith 87 
Polylithus 87 

— monotomus 87 
Polymignyt 80 
— , diinnprismatischerdO 
Polyniignytes 80 

— ischnOprismaticus 80 
Polyspharit 254 
Polytelit 31 
Polytelites 31 

— Fribergensifl 31 
Polyxen 49 
Ponce 136 
Poonahlite 174 
Porcellain-Clay 180 
Porcellana 180 

— lenis 180 
Porcellanites 144 

— phosphoreus 144 
Porodini 177. 185 
Porpezit 46 
Porphyrit 135, 154 
Porricin, Porricinus 89 
Porzellanerde 180 
—, milde 180 
Porzellanjaspis 137 
Porzellanspath 144 
Porzellanthon 186 
Potasse nitrat^e 292 

— sulfatee 290 
Potter's Clay 186 
Prasem 128 
Praseolith*, Praseo- 

lithus 215 

Praser UH 

Prasilith, Prasilithus 176 
Prasin 225 

Prasinchalcit 225 

Prasius 128 

Pras- 
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Prasopal 132 

Prasquarz 128 
Predazzlt , Predaz- 

zites 271 

Prehnit 158 

Prehnites 158 

— axotomiis JS8 
Prehnitoide 157 
Probierstein i3i 
Proteit 89 
Proustite 15 
Prunnerit 269 
Psathyrit 8 
Psathyrites 8 

— Gloggnitzensis 8 
Psatnruse 2 } 1 
Pseudargyruni 38 
Pseudocnrysolith 135 
Pseudodiamant 126 
Pseudogalena 17 
Pseudomalachit 225 
Pseudonephelin 162 
Pseudosniaragdiis 230 
Pseudosommit 1()2 
Psilonielan 55 
— , harter 55 
Psilo nielangraphit , 

untheilbarer 69 

Psilnmelanon 55 

— durum 55 
Psiniythit 256 
Psimythites 256 

— axotomus 256 
Pumex 136 
Piiniit 136 
Punahlites 174 
Punamu 193 
Punktachat 131 
Purpurblende, pris- 

matische 16 
Puschkinit, PuscJiki- 

nites 108 

Pycnite V^O 

Pyknit 120 

Pyknotrop 99 

Pyrallolith 102 

Pyrallolithus 102 

— Pargasensis 102 
Pyrantimonit 16 
Pyraphrolith 135 
Py rargi I li t , Py rar- 

gillites 218 

Pyrargyrit 15 

Pyrargyrites 15 

r— antimonialis 15 

— arsenicalis 15 
Pyrauxit 200 
Pyren&it 111 

Ciiocker, S^nopsis. 



Pyrholite 305 

Pyrigunus l30 

Pyrit , 40 

Pyritae 34 

— arseno-pyiitoidei 37 

— cobaltini 35 

— cuprosii 41 

— leuconicolini 34 

— siderici 39 

— xanthonlcolini 43 
Pyrite 34 

— martiale 40 
Pyrites ' 40 
— , arsenical 37 

— aureicoloris 42 

— cineraceus 38 
— , Cuckscomb 39 

JIVQtTLS 130 

Pyritoidei 34 

Pyrochlor 76 

Pyrochlorus 78 

— cryptotomus 78 
Pyrodmalith 212 
Pyrolusites, Pyrolu- 

sit 57 

— officinalis 57 
Pyromachitae 138 

— nephrituidei 159 

— petrolithoidei 144 

— prehnituidei 157 

— scapolithoidei 138 

— sodalithoidei 161 
Pyromachite 138 
Pyromorphit 253. 254 
Pyromorphites 253 

— Nussierensis 253 

— polysphaericus 253 

— vulgarii 253 
Pyrop 112 
Pyrophanus magne- 

sius 295 
Pyrophansulphat , 

magnesisches 295 

— , zinkisches 302 

Pyrophyllit 200 

Pyrophyllites 200 

— leptophanes 200 
Pyrophysalit 120 
Pyrophysalites 120 
Pyropoecilus 130 
Pyropus 1 12 

— cryntocrystallus ll2 
Pyrorthites 85 
Pyroscheererites 8 
Pyrosclerites 102 

— entomus 102 
Pyrosklerit 102 
Pyrosmalith 212 



Pyrosmalithus 212 

— suecicQs 212 
Pyrostibit 16 
Pyrostibites 16 

— eutomus 16 
Pyroxen, bronziren- 

der 90 

Pyrox^ne 88 

Pyrrhit, Pyrrhites 122 

Pyrrhonicolites 43 

— cryptotomus 43 
Pyrrhopvrites 43 
Pyrrhosiderit 59. 60 
Pyrrhotin , antimo- 

nischer 43 

— , arsenischer 43 

— , magnetischer 40 

— , thiodischer 43 

^uarz 126 
-^ - agatc calc^dui- 

ne 128 

— .agate pyroma- 
que 130 

— -agate thermo- 
g^ne 132 

— , dystomer 126 

~, empyrudoxer 135 

-^, ferruginous 128 

— , gemeiner 126 

•— , hamatischer 128 

— hematuide 128 
~ hyaliii 126 
fetidc 127 

— jaspe 131 

— nectique 134 
— , ochroidischer 128 
— , prismatischer 125 
•^ resinite 13 1 
— , rhoniboedrischerl26 

— rubiglneux 128 
^, untheilbarer 131 
Quarzbreccie 127 
Quarzconglomerat 127 
Quarze 109 
Quarzoide 124 
Quarzsand 127 
Quarzschiefer 127 
Qnarzninter 132 
Quarzum 126 

— dystomum 1*26 
Quecksilber 48 
— , gediegen 48 
— , gediegenes 48 
Quecksilberfahlerz 33 
Quecksilberhornerz 249 
Quecksilberhorn- 

spath 249 

22 
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Quecksilberkmt 249 
Quecksilberleberera 14 
Quecksilberocher 66 
Quecksilberoxyd, an* 

timonigsaures 66 

Quecksilbersalpeter 302 
Quecksilbersalz 302 
Quecksilberspath 249 
Qnellerz 62 

Querantinionera 30 

Quicksilver, natire 4B 
Quincit . 190 

Quincytes l90 

Rabonglimmer 207 
Radiolith, Radiuli.- 

thus 176 

Radelerz 32 

Rahm, schwarzer 2 

Rahnierz 68 

Ramnielsbergit 35 
Raphilit, Raphilites 97 

Rapidoltth 140 

Raseneisenstein 62 

Rasentorf 4 

Ratofkit 283 

Rauchtopas 126 

Rauchwacke 271 

Rauhkalk 271 

Rauschgelb 13 

— , gelbes 13 

— , rothes 13 

Rauschgelbkies 38 

Rauschroth 13 

Rautenspath 270 
Razoumoffskin , Ra< 

zounioffsklnns 189 

Realgar 13 

— - anisotomum 13 

Reissblei 1 
RensselSrit, Rensse* 

laerites lOO 

Resin, high-gate 10 

Resina 5 

— fossills flava lO 
Retinalit 102 
Retinalites 102 
-<- canadensis 102 
Retinallophan, un- 

theilbarer 63 

Retinasphalt 9 
Retinbaryt, prisma- 

tischer 244 

— , pyramidaler 278 

Retinit 9 

Retinite 135 

Retinites 9 

— moravicus 9 



Retinites vulgaris 9 
Reiissin, Reussinus 295 
Rhatizit 105. 106 

Khodalit, Rhodalites l87 
Khodhaluse 302 

Khodiunigold 47 

Rhodizit 2 

Rhodizites 280 

— electricus 280 
Rhodochrom 100 
Rhodochrosit 240. 241 
Rhodochrosites 240 
*— achoneutus 240 
Rhodonit, Khodonite 91 
Rhonib . Spar 270 
Khombeneisenkies 39 
Khombenfflinimer 206 
Rhyacolithus 150 

— dysdiagnostus 150 
Rhyakolith 150 
Riemannit 177 
Kiolithus 14 
Rionites 14 
Ripidolith 201 
Risigallum 13 
Rocklandit, Rock- 

landites 101 

Rdhrenachat 131 

Roschgewachs 24 

Rothel 52 

Rogenstein 267 

Rohwand 272 

Romanzowit 1 10 

Ronieine 251 

Romeit 250 

-*-, piemontesischer 250 
Romeites 250 

— pedemontanus 251 
Roselit 234 
Rosellan 143 
Rosenit 31. 
Rosenqnarz 128 
Rosen.spath 241 
Rosit, Rositos 143 
Rothbieierz 252 
Rothbraunsteinerz 

91. 240 
Kotheisenera 50, 51 

Rotheisenstein 50. 51 
— , dichter 51 

— , thoniger 51 

Rotheisenrahm 51 

Rothelsenocher 51 

Rothglaskopf 51 

RothgUlden 15 

Roth^CiUigerz 15 

— •, lichtes 15 

— , dunkles 15, 



Rothhofat 1 f 1 

Kothkupfererz 7a 77 
— , barytimes 76 

— , erdiffes 77 

— , haarfdrniiges 77 
Ruthkupferglas 77 

Rothmanganerz 240 

Rothnickelkies 43 

— , kryptotomer 43 
Kothschiefer 52 

Kothspipssglanzerz 16 
Rothspiessglaserz 16 
Kothstein 52. 91 

Kothzinkerz 76 

— , amerikanischea 76 
Kubellun,KubeUanu8210 
Rubellit 113 

Rubieeli 118 

Kubin 117 

Rubin balais 118 

Rubinblende, henii* 

prismatische 16 

>^, peiitome 14 

— , rhoniboedrische 15 
Rubinglimmer 60 

Rubinschwefel 13 

Kubinspath 91 

RiibinspineU 118 

Rubrica 52 

Ruinenmarmor 268 

Russkobalt 69 

Russkohle 3 

Rntil 77 

Rntilites 77 

— entomus 77 
Rutilituide 76 

^able ferrugineux 

titanif^re b^ 

Saccharit 14 i 

Saccharttes 145 

— silesiacus 143 
Saure, arsenige 302 
— , tellurge 258 
Saflorit, Saflorites 36 
Sagenit 77 
Sahlit 89 
Sal 290 
•— ammoniacum 29l 

— catharticiim Astra- 
chanense 296 

— gemmae 290 
"— mirabile Glanberi295 
-^ montanus 290 
Salamstein 117 
Saldanhit 304 
Saldanhites 304 
«— globosiis 304 
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Sftldanite 297 

Sales U9fi 

Salmare ^ 

Salniia«uiii 291 

— volatile 291 
Salmiak 291 
— , fliichtiger 291 
— , natiirlicher 292 
Salpeter 292 
— , dystomer 292 
— , kubischer 292 
— , natiirlicher 292 
Salpetersalze 292 
Salp^tre 292 
Saiz 290 
Salzharze 10 
Salzkupferfrz 228 
Salzspath 291 
Salzsteine 259 
Saniarskit 73 
Samarskites 73 

— Ilmeni(us 73 
Sammterde 201 
Sammeterz 231 
Sandaraca , Sanda- 

rach 13 

Sandaracha 13 

Xayifagax^ 13 

Sandstein 127 

— , biegsamer J27 
— , crystallisirter 127 
Sandsteinschiefer 127 

Sandyx 66 

Sanidin 150 

Saponit i94 

Sappare 105 

Sapparit 105 

S&TtflHQOS 163 

Sapphir ll7 

Sapphiria 119 

Sapphirinus ll9 
Sapphirqnarz 128. 241 

Sapphirus 163 

Sarcolithe 170 

Sarda 129 

Sarder 129 

Sd^duig 129 

Sardoine 129 

Sardonychus 129 

Sardonyx 129 
Sarkolith 140. 170 

Sassolin 293 

Sassoline 293 

Sassolinus 293 

— squamosns 293 
Sasso morto 151 
Satinspar 266 
Saualpit 95. 106 



Sangkalk 269 

Saugkiesei 182 

Saiigschiefer 182 
Sausaurit 158. 159 

Saussurites 158 

— dysdiaclastns 158 
Saustein 267 
Savon de montagne 188 
Saxum magnesium 54 
Scapolithus 140 

— Mejonites 140 

— versicolor 141 

— vnlgaris 140 
Scarbroit, Scarbroi- 

tes 189 

Schaalendolomit 271 

Schaalstei» 103 

Schabasit 169 

Scharfmanganerz 56 

Schaumerde 269 

Schaumers 68 

Schaumgyps 286 

Schaumkalk 269 

Schaumschiefer 2o9 

Schaumspath 269 

Schediasma 231 
Scheelbaryt, pyrami- 

daler 251 

Scheelbleierz 252 
Scheelbleispath 252. 251 

— , akromorpher 251 

Scheeieisenerz 70 

Scheelerz 251 

~, piismatisches 70 

Scheelin calcaire 251 

— ferrugin<$ 70 
Scheelit 251 
Scheelite 251 
Scheelites 251 

— lencoconius 251 
Sch^elitine . 252 
Scheeliochrites 66 

— americanus 66 
Scheelkalk 251 
Scheelocher 66 
Scheelsanre 66 
Scheelspaih 251 

— , weissstrichiger 251 
Scheererit 7 
Scheererites^ 7 

— crystallinus 7 
Scherbenkobait 45 
Schieferkohle 3 
Schieferspath 269 
Schieferstein 184 
Schiefertalk 199 
SchiefQ|.|hon 1b5 



Schilf, 



%lan* 



28 



Schilfglaserz 28 

Schilfkohle 4 

Schillerqnarz 128 

Schillerspath 90. 98 
— , diatomer 98 

— , farbenwandelnder 98 
— , gelber 90 

— -, hemiprismatischer 90 
— , prismatischer 97 
—, prismatoidischer 89 
Schillerstein 98 

Schiste alunif^re 185 

— argileux 184 

— bituminif^re 185 

— graphique 185 

— novaculaire 185 

— tripoleen 182 
Schistus aniphibolj- 

cns 95 

— carbonarius 185 

— graphicus 185 
Schlackenkobalt 69 
Schmelzstein |41 
Schmirgel 117 
Schneesteia 284 
Schneidestein 199 
Schdrl 113 
— , elektrischer 113 
— , gemeiner 114 
Schdrlit 120 
Sckoharifc 260 
Schreibersit, Schrei- 

bersite^ - 305 

Schrifterz 19 

Schriftgianz 19 

Schriftgold 19 

Schrifttellur - 19 

Schrotterit ** l77 

Schiitzit 261 

Schultzit 30 

Sohwarzbleierz 257 

Schwarzbraunstein 55 
Schwarzbraunstein- 

erz 56 

Schwarzceriaerz 85 
Schwarzeisenstein 55 
Schwarzerz 18. 32 

SchwarzgUltigerz 24. 32 
Schwarzkobalterz 69 
Schwarzkohle 2 

— , pechartige 3 

Schwarzkupfererz 32 
Schwarzmanganerz 

55.56 
Schwarzsilber 24 

Sch warzspiessglanz- 

erz 32 

Schwarzspiessglaserz 32 
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Schwarztitanerz 53 

Schwarzuranerz 74 

Schwefel 12 

— , elektriflcher 12 

— , gediegener 12 

— , hemiprisniatischer 13 
^, naturlicher 12 

— , prisniatiacher 12 
— , prismatoidischer 13 
Schwefelarsenik 13 

Schwefelblei 22 

Schwefeleisen 40 

Schwefelkalisalz 290 
Schwefelkips 40 

— » gemeiner 40 

Schwefelkobalt von 

Musen 37 

Schwefelkupfersilber 25 
Schwefelnlckel 43 

Schwefelsalze, leich- 

tere uiinietallische 295 
— , schwerere unme- 

tallische 288 

Schwefelwismuth 27 
Schwefelzink 17 

Schwefelzinn 33 

Schwerbleierz 76 

Schwermans;anerze 55 
Schwerspath 259 

— , eutomer 259 

— , krummschaali- 

ger 260 

— , mulniiger 259 

Schwerspatherde 260 
Schwerstein 251 

Srhwertantalerz 71 

Schweruraner^ 74 

Schwimnikiesel 134 

Schwimmquarz 134 

Schwimmstein 134 

Sclerolithi 109 

— adamantini 116 
-^ andalusitoidei 137 

— berylloidel 123 

— chrysolithoidei 121 

— conindoidei 117 

— granatoidei 109 

— silicei quarzoidei 124 

obsidianoidei 134 

opaloidei 131 

— turnialinoidei 113 

— zirconioidei 115 
Scolexeros 140 
Scorilithns 184 
Scorodites 226 

— leucoconins 226 
Scoulerit 173 



Sedativsalz 293 

Sedativspath 2^0 

Seeerz 6'-^ 

Seesalz 29 1 

Seifenstein 194. 195 

Sel amer 295 

— ammoniac 292 

— commun 290 

— d'Epsom 295 

— digestif 291 
-^ gemnie 290 

— volatile 292 
Seladonit 193 
Selddnnites 193 

— picturum 193 
Selbit 249 
— , grauer 250 
Selbites 249 
^ ravidns 250 
Selenblei 22.23 
Selenbleiglanz 22 
Selenbleikupfer 23 
Selenbleispath 256 
— , eutomer 256 
Selenit, Selenites 285 
SU^vixfig 285 
Seleninre d'argent 24 

— de plomb et de 
cobalt 23 

— de plomb et de 
cuivre 23 

— de plomb et de 
mercure 23 

Seleniuretof Copper 25 

— of Lead 23 

and Cobalt 23 

Copper 23 

Mercury 23 

Silver 24 

and Copper 24 

Selenkies 40 

Selenkobaltblei 23 

Selenkobaltbleiglanz 23 
Selenkiipfer 25 

Selenkupferblei 23 

Selenkupferbleiglanz 23 
Selenkupferslanz 25 
Selenmolybdanglanz 21 
Selenogalenit 256 

Selenogalenites 256 

— eutomus 256 
Selenopyrites 40 
Selenothion 13 

— aurantiacum 13 
Selenqnecksilber 23 
Selenqnecksilberblei 23 
Selenquecksilberblei- 

glanz 23 



Selenschwefel 


13 


— , orangegelber 
Selenschwefelqueck 


13 


- 


silber 


23 


Selensilber 


24 


Selensilberbleiglana 


23 


Selensilberglanz 


24 


Selenwismuth 


l9 


Semeliue 


82 


Sepiulith 


190 


Sepiolithns 


190 


— tenax 


190 


Septaria 


269 


Serbian 


179 


Serpentin 


99 


-, edler 


99 


— , gemeiner 


99 


— , getropfter 


19Q 


— von Aker 


102 


Serpentinopal 


133 


Serpentinsioter 


190 


Serpeiitinsteatit, he 




miprisniatischer 


101 


— , prismatischer 


99 


— , rhomboedrischer 215 


— , tetartoprismati- 




scher 


102 


Serpentinus 


1,9 


— euglyphes 


99 


— picrolithns 


100 


— rhodophanes 


100 


Sesquicarbonate de 


Soude 


294 


Sesquisillcate of 




Mangunese 


92 


Severit, Severites 


189 


Seybertit 


210 


Seybertites 


210 


— chrysophanes 


210 


Shale, bituminous 


185 


Shepardit, Shepard 


i- 


tes 


305 


Sialus aluminicus 


189 


— ferricus 


188 


Sibilo 


51 


Siberit 


113 


Sider^tine 


63 


Siderit 128.225.241 


Siderite 


277 


Siderobol 


187 


Siderobolus 


187 


Siderochalcitae 


240 


Siderochalcite 


240 


Siderodotus, Sidero 


. 


dot 


243 


Sideroklept 


188 


Siderolamprite 


26 
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SiderolHhe 60 

SiderophyllUe 213 

Sideropyrit 40 

Sideropyritae 39 

Sideropyrite 39 

Sideropyrites 40 

— vulgaris 40 
Sideroschisolith 214 
SideroschisoJithus 2l4 

— brasiliensis 2l4 
Siderose 242 
Siderotantal 71 
Siegelerde 187 
Silber 47 
— , gediegen 47 
— , gediegenes 47 
— , guldisches gedie- 

gen 47 

— , hexaedrisohes 47 

— Nagyager 20 
^ f salzsaures 249 
Silberantimon 44 
Silberarsenikkies 34 
Silberblende 15 
Silberfahlerz 33 
Silberglanz 23 
— >, biegsamer 26 
— , hexaedrischer 23. 24 
— , rhomhischer 24 
Silberglas 23 
Silbergold 46 
Silberhornerz 249 
Silberhornspath 249 
— , geschnieidiger 249 
Silberkerat 249 
Silberknpferglanz 24. 25 
— , selenischer 24 
Silbermulm 24 
Silberphyllinglanz 2t 
Silberschwarze 24 
Sitberspath 249 
Silbertripel 1»2 
Silberwismntherz 27 
Silex necticns 134 

— nectique 134 
Silicate of Manga- 

nese 92 

, anhydrons 92 

, ferruginous 92 

Silicit, Silicites 146 
Silicoaluminate de 

fer 54 

Silicoide 124 

Sillimanit 106 

Sillimanites 106 

— Connecticutensis 106 
Silver, bismuthic 27 
^, corneoiM 249 



Silver Ore, grey 250 

— , red 15 

Sinopol 128 

JS^vfonlg 186 

Sinopit, Sinopites 186 

Sinter, siliceous 132 

Sinteropal 132 
Sisniondin, Sismon- 

dinus 212 

Sisserskit 48 

Skapanin 78 

Skapolith 140 

— , glasiger 141 

— , pinitartiger l4l 

— , schillernder l4l 

— , talkartiger 14 1 

Skapolithoide 138 

Sklerolithe 109 

Skolezit 174 

Skorian 118 

Skorilith 184 

Skorodit 225 

— , weissstrichiger 226 

Skotin 109 

Skutterudit 36 

Slate, adhesive 183 

— Clay 185 

— Coal 3 
— , potishing 182 
Smattine 36 
Snialtit 35 
Smaltites 35 

— bismuthifer 36 

— nicolifer 36 

— praedurus 36 

— vulgaris 36 
Smaragd 123 
— , dirhomboedri- 

scher 123 

— , prismatischer 124 
— , rhomboedrischer 124 

Smaragdit 95 

Smaragdite 95 
Smaragdmalachit , 

prismatischer 221 
— , rhomboedrischer 229 

Smaragdochalcit 228 

Smaragdopal 132 

JSficcQay&os tl^svdiig 230 

Smectites 188 

— fragilis 188 
Smektit 188 
Smelit 189 
Smelites 189 

— hungaricns 189 
Smlthsonite 239 
Soapstone 195 
Soda 294 



Soda-Alum 297 

Sodalite 165 
Sodalith 163. 165 

Sodalithoide 161 

Sodalithus 163 

— Hauyni 164 
~ Lasuritts 163 

— Nosei 164 

— vulgaris 16S 
Soimonit 117 
Solfatarit 297 
Sommervillit 140 
Sommit 162 
Sonnenoligoklas 147 
Sonnenstein 147. 152 
Sordawalit 63 
Sordawalites 63 

— amphilogus 63 
Soude boratee 293 

— carbonatee 294 
'— muriatee 290 

— nitrat^e 292 

— sulfatee 265 
Soufre 12 
Souscarbonate de 

Soude 294 
Sousphosphate de fer 

mangancsif^re du 

Liinousin 227 
Sous • Sulfate de cui- 

vre 228 

Spack 29t 

Spadait, Spadaites 102 

Spar, heavy 259 

— tabnlar 103 
Spargelstein 281 
Spath fusible 283 

— magnesien 272 

— perle 270 

— seleniteux 285 
Spatheisenstein 242 
Speckstein 193 
--, chinesischer 193 
— , gemeiner 193 
— , seifenartiger 194 
Speerkies 39 
Speisskobalt 35 
— , faseriger 36 
— , gemeiner 36 
— , grauer 36 
— , harter 36 
— , nickelhaltiger 36 
— , strahliger 36 
— , weisser 36 
Spessartine lll 
Spharolith 135 
Sph&rosiderit 242 
— , dichter 243 
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Spharosidertt, merg- 

liger 243 

— y strahliger 242 
— , thuniger 243 
Sphaerosiderites 243 

— radiatus 242 

— solidus 4 243 
SphaerostiftiiH^s . 173 
Sphaerulites V' Spha- 

rulit 135 

— anhydrus 136 
Sphalerit 17 
Sphalerites 17 

— dyschooeutus 17 
Sphen 82 
Sph^ne 82 
Sphenoide 81 
Sph^rostilbite 173 
SqQayig Jiriuyia 187 
Sphragit,Sphragites 187 
Spiegelglaiiz 19 
Spiegelwismuthglanz 19 
Spiessglanz, gedie- 

gen 44 

Spiessglanzbleierz 32 

Spiessglanzfahlerz 32 

Spiessglanzocher 66 

Spiessgianzsilber 44 

Spiessglanzweiss 258 
Spiessglas, gediegen 44 

Spiessglasocher 66 

Spiessglassilber 44 

SpineU 117 

— > grasgruner ll8 
— , schwarzer 118 
Spinellan 164 
Spinelle 117 

— zincifere Il9 
Spinelhis 117 

— herbaceus 118 

— melanomagnesius 1 18 

— nobilis 117 

— polysiderns 118 

— superius il9 
Spinther 82 
Splintkohle 3 
Spodumen 157 
— , schaaliger 157 
Spodumenus 157 

— tabulatus - 157 
Spreustein |75 
Sprodglanzerz 24 
Sprddglaserz 24 
Sprudelstein 265 
Stangelkalk 266 
Stahlantimonglanz 30 
Stahlstein 242 
Stalagmias 301 



Stalaktit 


266 


Stibiargyruro nativn 


m44 


Stangenknhle 


2 


Stibiarsenum 


44 


Stangenschdrl 


114 


— nativum 


44 


— , weisser 


120 


Stibiconise 


66 


Stangenspath 


259 


Stibiochalcitae 


258 


Stangenstein 


120 


Stibiochalcite 


258 


Stannine 


33 


Stil)iogalenit,Stibio- 


StannuiA 


45 


^alenites 


257 


— nattvum 


45 


Stibiolamprite 


26 


Stanzait 


137 


Stibiolith, StibtoU 




Staurogrammspath , 


r 


thus 


256 


prismatischer 


138 


Stibiochrites 


€6 


Staurolith 


112 


— parasitus 


66 


Staurolithns 


112 


StibiophyUit, Stibio- 


— granatoides 


112 


phyUites 


258 


Staurotide 


112 


Stibit 


258 


Steatit 


193 


Stibites 


268 


Steatites 


193 


— eutomus 


258 


— saponoides 


194 


Stibinm 


27 


— vulgaris 


193 


Stiblit 


258 


Steatoid 


99 


Stilbit 


171 


Stein, armcnischer 


— , strahUger 


172 



163. 231 
— , lithographischer 267 

— , lydischer 131 

Steinbutter 298 

Steine, saliniscbe 259 

Steinheilit 125 

Steinkohle . 2 

— , harzige 2 

— , harzlose 1 

•^, melanogone 2 

— , orphniogone 3 

Steinmannit 22 

Steinmark 191 
— , Freiesleben'sches 192 

— , gemeines 191 
—, griinesvonZorge 192 

~, verhartetes 184 

Stein5l 5 

Steinsalz 290 

— , eemeines 290 

— , hexaedrisches 290 

Steintalk 6. 7 

Stellit 103 

— , seldenartiger 103 

Stellites 103 

— sericoides 103 
Stephanit 24 
Stemachat 131 
Stembergit 26 
», biegsamer 26 
Sternbergites 26 

— flexibilis 26 
Sterasapphir 1 17 
Stibi 27 
-rf«> 27 
Stib«argynim 44 



Stilbite 171. 172 

Stilbites 171 

— monotomus l71 
Stillolith 132 
Stilpnomelan 214 
Stilpnomelanon 214 

— silesiacnm • 214 
Stiipnosiderit 61 
Stimmiy £Ti/u/u» 27 
Stinkfluss 283 
Stinkgyps 286 
Stinkkalk 267 
Stinkkohle 182 
Stinkquarz 127 
Stiukschiefer 267 
Stinkspath 266 
Stiiik.tteiH 267 
Stirian 36 
Stolzit 252 
Strahlbaryt 260 
Strahlenblende 17 
Strahlenkupfer 222 
Strahlerz 222 
Strahlgyps 286 
Strahlkies 39 
Strahlstein 95 
— , korniger 95 
Strahlzeolith 172 
Streifenthon 192 
Striegisan, Striegi» 

sanns 275 

Stromit 91 

Stroganowit 142 

Stroganowitea l42 
Strohmeyerine , 

Strohmejrerit 24 
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Stromnit, Stromnt- 

tos 264 

Strontian 263 

— , kohlentanrer 263 
— *) Bchwefelsaurer 261 
Strontiane carbona' 
tee 263 

— sulfatee 261 
Struntianit 263 
-»y stangelfiSrmiger 263 
Strontianites 263 

— seapoides 263 
Strontites 263 
Struvit 303 
Struvites 303 

— Hamburgensis 303 
Stylobat 139 
Stypteria 296 
Srvnr^oia M30. 296 
Stypterit 297 
Stypterites 297 

— polyhydrus 297 
Sublimat, natiirli- 

eher 249 

Snbsesqui chrumate 

de Plomb 253 

Snbsesquisulphate of 

Alumina 297 

Snbstanzen, oiiydirte 60 
Snbsulphate of Alu- 

mina 236 

Succin 9 

Succingranat i 1 1 

Succinasphalt 10 

Succinit 9. Iti 

Succinum 9 

•^ electricum 9 

Stiifate d'alumine 297 

— de baryte 259 

— de magnesie 295 
-^ de plomb cuivreui V56 
— > de Strontiane 261 

— of Potasse 290 
^ triple hydrate de 

fer, d'alumine et 
de potasse 299 

— vert d'Urane 301 
Sulphas biferro -^ ferri- 

cus 300 
Sulphate of Alnmina 297 
^ — andAmmo- 

nia 297 

^ of Ammonia 295 

— of Barytes 259 

— of Cobalt 302 

— of Copper 301 

— of Iron 300 
-- of Lead 255 



Sulphate of Lead, cu- 

preous 256 

«- ofLime 285 

— of Magnesia 295 

— of Soda 295 

— of Strontian 261 

— of Zinc 302 
Snlphato - Carbonate 

of Barytes 262 

4 of Lead 256 

of Lead, cu- 

preous 256 

Snlphato - Tricarbo- 

nate uf Lead 257 

Sulphatum cupri 228 

— ferri hydrattim 
fibrosuni Cuquim- 
boense 301 

Snlphnr 12 

— electricus 12 
Sulphures 12 
Sulphuret of Anti- 

mony 26 

— of 'Bismiith 27 

— of Copper 25 
-. of Lead 22 
^ of Manganese 18 
-^ uf Mercury l4 

— of Molybdena 21 

— of Nickel 43 

— of Silver 24 
and Copper 24 

— of Silver, brittle 24 

— of Tin 33 

— of Zink 17 
— , tripel 32 
Sulphurite 12 
Suizerit 263 
Sumpfbutter 9 
Sumpferz 62 
Surturbrand 3 
Suzannit, Suzanni- 

tes 257 

Swaga 293 

Sylvan, gediegen 45 
Sylvane 20 

— blanc 20 

— graphic 20 
^ iamelleux 21 
Sylvanerz 20 
Sylvanit 19 
Sylviit 291 
Sylviites 291 

— microcrystallus 291 
Sylvine 291 
Symplesit 231.232 
Symplesites 231 

— diatomus 232 



Symplesites epige- 

nes 232 

Synaphinerz 73 

Systyl, Systylus 137 
Szekso 294 

Tachylit 136 

Tachylltes 136 

— obsidianoides 136 
Tafelschwerspath 259 
Tafelspath 103 
Tagilit, Tagilites 224 
Tafo 198 
~ chlorite 200 

terreux 201 

zop;raphique 193 

— glaphique 193 

— ollaire 199 

— steatite 99. 193 
Talcit 199 
Talcum 198 

— vulgare 198 
Talk 198 
^, dichter 199 
— , gemeiner 198 
— , strahliger 200 
— , verhiirteter 199. 205 
Talkalaun 298 
Talkapatit 282 
Talkchlorit 201 
Talkeisenerz 64 
Talkerde, kohlen- 

«aure 272 

— , piiosphorsaure 278 
— , reine 272 

Talkglimmer, axo- 

tomer 201 

— , hemiprismatl- 

scher 206 

— , prismatischer 198 
— , rhomboedrischer 

200.209 
Talkgranat 111 
Talkhydrat 196 
Talksalpeter 293 
Talkschiefer 199. 205 
Talkspath 272 
Talksteinmark 192 
Talkthone 185 
Talkthonalann 298 
TalkthongranatllO. 111 
Tallow min^rai 7 
.— mountain 7 
Tamelatantalit 71 
Tankit, Tankites 139 
Tantale oxyd^ ferro- 
, manganesif^re 71 
yttrif^rd 73 
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Tantsklerz, hemipris- 

matisches 72 

— , prismatisches 71 
Tantalit 71.72 

Tantalites 71 

— cryptotomiis 71 
Taraowitzlt 266 
Tartre vitriole 290 
Tartufiit 266 
Taufstein, Rasler 112 
Tautolith , Tautoli- 

thus 122 

Tekoretin 7 

Tektizit 300 

Tel^sie 117 

Telkobanyersteitt 132 
Tellur 45 

— , gediegen 45 

— , gedieg^enes 45 

— , rhoniboedrisches45 
Tellurblei 21 
— , altaische» 21 
Tellnre gris 20 

— natff auro-argenti- 
f^re 20 

— natif auro-ferrif^re 45 

— — anro-plombif^re 

20.21 
Tellurglanz 21 

— , prismatischer 21 
Telluigold 19 

Tellurgoldsilber 20 

Tellurit, Telhirites 258 
Tellurite . 18 

Tellurium 45 

— graphic 20 
— -, iiative 45 

— nativnm 45 

— yellow 20 
Telluro - Galene 21 
Tellursilber 20 
~, geschnieidiges 20 
Tellurure de Bismuth 

du Bresil l9 

Tellurwismuth 19 

— von Deutsch Pil- 
sen in Ungarn 19 

— von Tellemarken 19 
Tenelluni 293 
Tennantit Bi 
Tennantite 33 
Tenorit 59 
Tenorites 59 

— Vesuvinus 59 
Tephroit, Tephroites 92 
Teratolith, Teratoli- 

thus 184 

Teratonatrit 395 



Teratonatrites 295 

— aerolytus 295 
Terenit, Terenites 218 
Ternarbleierz 257 
Terpizit, Terpizites 306 
Terra fullonum 188 

— Lemnia 187 

— miraculosa 187 
saxoniae 184 

— sigillata 187 

— Tripnlitana 182 
Terre d'ombre 68 
Tesaelit 167 
Tesseralkies 36 
Tetartin 148 
Tetradymit 19 
Tetraedrit 32. 33 
Tetraedrites 32 

— antimonialis 32 

— arsenicalis 33 

— erythroconius 33 

— Tennanti 33 
Tetraclasit 140 
Tetraphyiin, Tetra- 

phylinns 244 

Thallit, Thallite 107 
Tharandit 270. 271 

Thenardrt 290 

Thenardites 290 

— Espartinensis 290 
Thermantide jaspoi- 

de 137 

— tripoUenne 182 
Tbermonatrit 294 
Thermonatrites 294 

— dystonius 294 
Thiodinspath 259 
— , barytiacher 259 
— , bleiischer 255 
— ,' strontischer 261 
— , synthetischer 260 
Thiolite 12 
Thiolithi 12 
Thomait, Thomaei- 

tes 242 
Thomsonites, Thom- 

sonit 173 

— entomns 173 
Thon 185 
— , bunler 186 
— , cimolischer 186 
— •, gemeiner 185 
— , natiirlicher ge- 

brannter 183 

— , verharteter 484 

Thonalaun 297 

Thone 177 

— y fettige 185 



Thone, magerc 177 
Thoneisenstein, brau- 

ner 60 

— , brauBstricbiger 60 
— , gelber 60 

— , gelbstrichiger 60 
— , rothstrichiger 51 
Thonerde 117 

— , natiirliche schwe- 

feljaure 297 

— , rcine 286 

— , wasserbaltige 

nentrale schwe- 

felsaure 297 

Thonhydrat 274 

ThonkalkgranatllO. 111 
Thonniangangranat 

110. 111 
Thonschiefer 184 

— , gemeiner 184 

Thunschwefelsalze 296 
Thonstein 184 

Thonsubsesquisul- 

phat 297 

Thorit »1. 278 

Thorites 81 

Thraulit 63 

— , polyhydrischer 63 
— , zerbrechlicher 63 
Thranlites 63 

— fragilis 63 
Thulit, Thulite, Thu- 

lites 109 

Thumer8tein,Thumit 114 
Thuringity Thuringi- 

tes 204 

Tilkerudit 23 

Tinkal 293 

— , natronischer 293 
Tirolit 220 

Titane anatase 77 

— oxyd^ 77 
ferrifere gra- 

nuliforme 53 

— siliceo-calcaire 82 
Titaneisen von Ga- 

stein 52 

— von Tvedestrand 52 
Titaneisensand 53 
Titaneisenstein 53 
Titanerz» oktaedri- 

sches 78 

— , perit&mes 77 

-—, prismatisches 82 
— , pyramidales 77 

Titanit 81. 82 

— , nianganiscber 82 
Titanites 81 
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Titanites mangftnieus 82 

— polymorphus 81 
Titanitoide 81 
Titanschorl 77 
Tttanspath 82 
Tltanuni natWum 46 
Topferthon 186 
Tombacites 43 

— Lobensteinensis 43 
Tonibazit 43 
Tomosites 91 
Topas 119 
— , edler 120 
— 9 orientalischer 117 
— , prismatischer 119 
Topaze 119 
Topazius 119 

— axQtomus 119 
Topazolith Itl 
Topfstein 199 
Torberit 219 
Torf 4 
Torrelit 85 
Torrelite 72 
Torrelites 85 
Tourbe 4 
Tourmaline 113 
Trappeisenerz 53 
Traubenblei 254 
Traubenerz 254 
Travertino 268 
Tremolit 96 
Tricarbonate ofLead257 
Trichroites 125 
Trichopyrit 43 
Trichopyrites 43 
•— orichalcoides 43 
Triklasit 216 
Tripel 182 
— , polirender 182 
Tripelglanz , poly- 

morpher 32 

— , poiytropischer 32 

Tripelkalk 269 

Tripelschiefer 182 

Triphane 157 
Triphanspath , axo- 

tomer 158 

— , prismatischer 157 

Triphylin 244 

— , branner 244 

— , gemeiner 244 

— , violblauer 244 

Triphylinus 244 

— niscus 244 

— violaceus 244 

— vnlgaris 244 
Triplit 244 



Triploklas 


173 


Unghwaiites 


178 


Tripoleenne 


182 


— , hydrophanes 


178 


Tripoli 


182 


Uralit, Uralites 


95 


Tripoiinus 


182 


Uralorthit 


85 


— poliens 


182 


Uranbliithe 


220 


Triteites Plinianus 


38 


Urune oxyde terreux 66 


Tronibolith, Tronibo- 


— oxydule 


74 


lithus 


224 


— phospbat^ 


219 


Trona 


294 


— sulfat^ 


301 


— aphthitum 


294 


Uranerz, griines 
— , untheilbares 


219 


>-, luftbestiindiges 


294 


74 


Tronasalz, prismatoi- 


Uranglimmer 


219 


dlsches 


294 


Urangriin 


220 


Troostit, Troostites 92 


Uranin 


74 


Tnipfstein 


267 


Uranit 


219 


Triimmerachat 


131 


— , kalkhaltiger 


219 


Tscheffkinit 


80 


— , kupferbaltiger 


219 


Tscheifkinites 


80 


Uranites 


219 


— pyraphrudes 


80 


— calcifer 


219 


Tiirkis, fichter 


276 


— cyprifer 


219 


Tuesit 


192 


Uranitspath 
Uranocher 


219 


TuflTkalk 


268 


66 


Tuffstein 


268 


— , fester 


66 


Tungstate of Iron 


70 


— , zerreiblicher 


66 


— of Lead 


252 


Uranochalcit, 


220 


— of Lime 


251 


Uranochalcites 


220 


— de plomb 


252 


Uranopissit 


74 


Tungstein 


251 


Uranopissites 


74 


Tungsten 


251 


— solidus 


74 


Turf, Turfa 


4 


Uranotantal 


73 


Turgit, Turgites 


61 


Uraiipecherz 
— , dichtes 


74 


Turmalin 


113 


74 


— , edler 


113 


Uranphyllit 


219 


— , elektrischer 


113 


Uransinter 


66 


— , eemeiner 


113 


Uransulphat 


301 


— , rhomboedrischerlJS 


Uranvitriol 


301 


Turmalinoide 


112 


— , mikrocrystalli- 




Tnrmalinus 


113 


scher 


301 


— electricus 


113 


Urao 


294 


Turneiit 


122 


Uwarowit 


111 



Tnrnerites 82. 122 
Tnrpet , natiiriicher 249 

Tnrquoise 276 

Turrit 77 

Tutenkalk 267 

Tutenmergel 267 

Veberschwefelblei 22 

Ullmannit 34 

Ullmannites 34 

— eutomus 34 
Ultramarin 163 
Umber 68 

— Cyprins 68 
Umbra 68 
~, colnische 4 

— , tiirkische 68 
Unghwarit 178 



ITalencianit 151 

Va^ncianites 151 

Valentinit 258 

Vanadiate of Lead 253 
Vanadinbleierz 253 

Vanadinbleispath 253 
Vanadinbronzit 91 

Vanadinit 253 

Vanadinspath 253 

Vanadit 253 

Vanadites 253 

— dystomus 253 

Vargasit 306 

Vargasites 306 

Variolit, Variolites 153 
Variscit, Variscites 276 
Varvicit, Varvicites 58 
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Vauqaeline 2S3 

Vauqueliiiit 253 

•— , griinstrichiger 253 

Vauquelinites 253 

— chloroconins 253 
Vemiiculit, Vertniou- 

lites 200 
Vermontit, Vermon- 

tites 38 

Vesuvian 109 

Vignit, Vignites 54 

Villarsit lOt 

Viltarsites 101 

— pedeniontanus 101 
Violan 87 
Viulanus 87 
•^ pedemontanus 87 
Viridium uranicuni 301 
Viridul 130 
Vitrinopal 134 
Vitriul» blauer 301 

— blanc 302 
— , cyprischcr 301 
-^ de Goslar 302 
— , griiner 300 
— « naturlicher 299. 

301. 302 

^, red 302 

^, ruther 300 

— , weisser 302 

^, uhite 302 

Vitriolbleierz 255 

Vitriolbleispath 255 

— , dystomer 255 

Vitriulkies 39 

Vitriulocher 65 
Vitriolsalz, hemlpris- 

matischps ' 299 

— , prismatisches 302 
»*, tetartoprismati- 

sches 301 

Vitriolsalze 2^ 

Vitriolschiefer 185 

Vltriolum 299 

•«- cobaltosum 302 

— cupri 301 

— epigenes 299 

— ferri 299 

— ferrosum 299 

— zinci 302 
Vitrit 134 
Vivianit 232 
Vivianites 232 

— Anglarensis 232 

— Beraunensis 233 

— Flclni 233 

— vnlgaris 232 
Vaiknerit 197 



VOlknerites 197 

— axotomus 197 
Volborthit 220 
Volborthite^ 220 
Volranit 13 
Voltait 299 
— , grunstrichlger 399 
Voltaites 299 

— chloroconius 299 
Voltzin 16 
Vultzinus 16 

— paradoins 16 
Voraulit 277 
Vnlpinit 286 

liVuchsopal 132 

Wachsstein 191 

Wacke 184 

Wad 68 

— , black 68 
Wadgraphit, schauni* 

artiger 68 

Wagncrit 278 

Wcignerites 278 

— Werfensis 278 
Walchouit 9 
Walkererde 188 
— , zerbrechliche 188 
Walkthon 188 
Walmstedtit 272 
Wandstein 272 
Warwickit^ Waruicki- 

tes 81 

Washingtonit 52 

Washingtunites 52 

Wasserblci 21 

Wasserbleiocher 66 

Wasserchrysolith 135 
Wasserglinimer 203 

Wasserkies 39. 40 

Wasseropal 134 

Wassersapphir 125 

Wassertalk 196 

Wawellinhaluid, pris- 
matisches 275 

275 
275 
275 
275 
275 
28'> 
86 



Wawellit 
Wawellites 

— asteruides 
•^ dystomus 

— Fischeri 
Websterit 
Wehrlit 
— , «raustrichigcr 86 
Wehriites 86 

— polioconius 86 
Weichbrauneisenerz 60 
Weichbraunstein 57 



WeieheUenkics 40 

Weichgew iichs 24 

Weichmanganers 57 

Weichruthelsenerz 51 

Weissbleierz 257 
Weissera 20. 38 

Weissgolderz 45 
Weissgiiltigerz 31. 33 
-^ , dunklet 31. 33 

•^, lichtes 31 

Weissian 174 

Weissit, Weissites 216 

Weissknpfer 42 
Weissknpfereisenkies 41 

— , dystumer 41 

Weisskupfererz 41 

Weissnickelerz 35 

Weissnickelkies 35 

— , Schneeberger 35 

Weisssilvanerz 20 
Weissspieskglanzrrz 258 

Weissspiessglaserz 258 

Weisssylvanerz 20 

Weisstellur 20 

Weltauge 132 
Wernerit, Wernerite 140 

Wetzschiefer 185 

Wichtisit 87 

Wichtisiles 87 

^ magneticos 87 

Wichtyne 87 

Wiesenerz 62 

^, gemeines 62 

Willelmine 239 

Willemit 239 

Williamit 239 

Wihiit 110 

Wiserit, Wiserites 241 

Wismuth 46 

— , gediegen 46 

— , gediegener 46 

— , oktaedrischer 46 

Wisniuthbleierz 27 

— , badensches 27 

Wismuthbkende 75 

Wlsmuthbliithe 66 

Wismuthfahlerz 27 

Wismuthglanz 27 

*-, eiitomer 27 

>^, prisniatischer 27 
-«, prismatoidischer 

19. 27 

Wismuthkobalt 36 

Wisnuithkobaltkles 36 

Wismuthkupfererz 27 

Wismuthnickelkies 34 

— , Saynischer 34 

Wismuthocher 66 
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Wismnthocheri weifls- 

strichiger 66 

Wismnthoxvd 66 

Wismuthsilber 47 

Wismuthsilbererz 27 
Wismuthspeiskobalt 56 

Wismuthspiegel 19 
Withamit» Withami^ 

tes 109 

Witherit 962 

Witherites 262 

— . dystumus 262 
Wtttingit, Wittingites 92 

Wodaiilcies 35 

Wodanopyrites 35 

Wdhlerit 82 

Wdhlerites 82 

^ norwegicns 82 

W5lchit 32 

Wdlchites 32 

— niger 32 
Wdrthit ' 106 
Wdrthites 106 

— Petropolltamis 106 
Wolchonscoites 178 

— Fermensis 178 
Wolchonskoit 178 
Wolfram 70 
Wolframbleierz 252 
Wolframit 70 
Wolframites 70 

— entomns 70 
Wolframocher 66 
Wolframsaure 66 
Wolkenachat 131 
Wollastonit 103 
Wollastonite 103 
Wollastonites 103 

— anisotomus 103 
Wollastonitoide 103 
Wolnyn 259 
Wurfelerz 225 
Wiirfelspath 280. 285 
Wiirfelzeolith 169 
Wulfenlt 252 
Wulfenites 252 

— pentatomus 252 
Wundererde, sachsi- 

sche 184 

Wundersalz 295 

^anthinspath 252 

Xanthit, Xanthites 110 

Xanthoconius 15 

— pol^rargyrus 15 
Xanthokon 15 
— -, silberreicher 15 
Xanthonicolopyritae 43 



Xanthonicolopyrtte 43 
Xanthophyllit 210 

Xanthopyrites 40 

Xanthosiderit 65 

Xanthosideritea 65 

— epigenes 65 
Xenolith 106 
Xenolithus 106 
Xenotime 278 
Xylit 98 
Xylites 98 

— cryptogenes 98 
Xylocryptit , Xylo- 

cryptites 7 

Xylopal 133 

Xyloretin,XyloretiBus 8 
Xylotil 97 

Xylotilns 97 

— Sterzingensis 97 

Y^nite 86 

Ytterbit 84 

Yttererde, phosphor- 

sanre 278 

Ytterit 84. 278 

Ytterites 278 

— orthotomus 278 
Ytterflussspath 283 
Ytterspath 278 
Ytterstein 84 
Yttertantal 73 
Yttria phosphat^ 278 
Yttrocaleit 283 
Yttrocalcites 283 

— dystomus 283 
Yttroceriocalcit 283 
Yttrocerit 248. 283 
Yttroceritcs 248 
Yttrocoluinbite 73 
Yttroilmenit, Yttroil- 

menites 74 

Yttrophosphat 278 

Yttrotantalit, Yttro- 

tantalite 73 

Yttrotantalites 73 

— cryptocrystallus 73 
Yttrotitanit 83 
Yttnititanites 83 

— Arendalensis 83 
Yu 159 

Zeagonit 167. 168 

Zeagnnites 168 

Zeichenschiefer 185 

Zellenquarz 127 

Zellkies 39 

Zeolith 175 

— , leichtester 174 



Zeolithe, Zeolithi 166 

Zeolithus lamellari» 167 

•^ levissimus 174 

Zeuiit 105 

Zenxites 105 

— > cornubicas 105 

Zlegelerz 62 

Zigneline 63 

Zinc carbonate 239 

— oxyde ferrif^re 
bmn - rougedtre 76 

silicifere 238 

terreux 238 

— silicate 238 

— sulphat^ 302 

— sulphnr^ 17 

— vitriule 302 
Zincites 76 

— americanus 76 
Zincochalcitae 237 
Zinconise 240 
Zincoplumbites 257 
Zincovitrites 237 

— electricns 238 
Zinkbaryt, brachyty- 

per 239 

— , prismatisrher 238 
— , rhomboedrischer239 

Zinkblende 17 

— , strengfliwsige 17 

Zinkbleispath 257 

Zinkbuthe 240 

Zinkcarbonat 239 

Zinkchalcite 237 

Zinkeisenerz 55 

Zinkenit 31 

— , gestreifter 31 
Zinkenites 31 

— striatus 31 
Zinkerz , prismati- 

srhes 76 
— , rhomboedrisches 76 

Zinkgias 238 

Zinkglaserz 238 

Zinkgrammit 238 

Zinkit 76 

Zinkkiesel 238 

Zinkkieselerz 238 

Zinkmehl 238 

Zinkoch-r 238 

Zinkoxyd 76 
— , basisch - kohlen- 

sanres 239 

Zinkphyllit 237 
Zinksilieat 238. 239 

Zinkspath 239 

.— , gemeiner 239 

— , sideriacher 240 
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Zinkvitriol 


302 


Zinnober 


14 


Zinkvitrit 


237 


— , edler 


14 


ZiriB 


45 


Zinnstein 


75 


— , gediegenes 


45 


— , dystomer 


75 


Zinnerz 

^, cornisches 

— , pyramidales 

Zinnfahlerz 


75 
75 
75 
33 


— , faseriger 

Zinnwaldit 

Zinnzwitter 


75 

207 

75 


Zinnglanz 


33 


Zippeit, Zippeites 


220 


— , schwarzstrichiger 33 


Zircon 


115 


Zinngraupen 
Zinnkies 


75 


Zirconius 115. 


307 


33 


— dystumus 


115 


Zinnkupferglanz 


33 


Zirkon 


116 



Zirkon, pyramida- 




ler 


115 


Zirkonioide 


115 


Zotsit, Zoisites 


108 


Zootinsalz 


292 


Zorgit 


192 


Zorgites 


192 


— euglyphes 


192 


Zuckerstein 


148 


Zundererz 


30 


Zurlit» Zuriite« 


110 


Zwieselit 


244 



Zygadity Zygadites 156 
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Pag. 2. Lin. 9 pro LXXV legendum est LXXIV. 

P. 11. L. 14 pro Rammelsbergo leg. est Rammelsbergio. 

P. 29. L. 21 • Eeiitomer - - Entomer. 

P. 39. L. 8 - Syderopyritae - - Sideropyritae. 

P. 40. L. 16 - Hypropyriten - - Hydropyriten. 

- L. 26 legenda snnt haec verba: in fodina quadam Tilkerodensi. 
P. 41. Inter lineas 21 et 22 ponenda sunt verba: Euchoneuiischer Cuban. 
P. 44. L. 16 addendnm est nomen Stibium. 

. . . pro Amtimoine leg. est Antimoine. 
P. 48. L. 32 - natif - - native. 

P. 59. L. 11 - vesuvianus - - Vesuvinus. 
P. 70. L. ultima pro proxima - • ptoxime affinis. 
P. 104. L. 12 pro phosporescirender leg. est Phosphorescirender. 
P. 129* Ad uomen Dialeucum in nota '^'^) ponenda sunt verba: Mciisvxog, 
striis can^idis ornatus. 
Lin. ultima pro 5M legendum est 5Mg. 

L. 13 sqq. Nonien Barophyllites praeferendnm est nomini Ba- 
rytophyllites. 

L. penultima legenda sunt haec verba: structurae crystallinae si- 
milia. 

L. 16 pro Tobernit leg. est Torbcrit. 
L. 32 - conchosa - - conchata. 
L. 36 - Lirikonmalachit leg. est Lirokonmalachit. 
L. 8 et 9 pro Hydrargyrites - - Hydrargyroceratites. 
L. ultima delenda sunt verba: Nomen contractuni ex nomine Hy- 
drargyroceratites. 

L. 15 pro carbonate leg. est carbonat^e. 
L. 18 - carbonate - - carbonatee. 
, L. 32 legendum est: margacei, non: margaceae 
. L. 22 nomen Gekrbsstein tollendum et sub vocabulo subcae- 

ruleus ponendum est. 
. L. 13 pro hydrat^ leg. est hydratec. 
, L. 23 - Coibonate lcg. est Carbonate. 
P. 297. L. 23 - Alumia - - Alumina. 

P. 302. Lin. 11 synonymis Goslaritae eutomi addendum est nomen, Gos- 
larit; Haid. 
Saepius posita est litera c pro lit<Ara e. 
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